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PRÉFACE. 


Il ne nous est pas resté assez de documents pour pouvoir 
bien apprécier les connaissances des anciens surles minéraux. 

Pour notre ère scientifique, la minéralogie date seulement 
de l’époque des écrits de Linnée. Mieux systématisée et ren- 
due plus exacte par Werner, elle est devenue une science 
naturelle qui pouvait marcher parallèlement à la botanique 
et à la zoologie. 

Dès ce moment la minéralogie s'est successivement enri- 
chie d’une foule de détails; puis l’étude approfondie de la 
cristallographie, les progrès de la chimie et les découvertes de 
la géologie lui ont donné un très-grand développement et 
toute l'importance qu’elle méritait. 

Mais elle a bientôt perdu son caractère de science naturelle. 

En oubliant ce caractère, la plupart des savants qui ne 
suivaient pas les principes de l’école de Linnée et de Werner 
ont trop souvent fait dominer, dans la minéralogie, les uns 
la chimie, les autres la cristallographie et mème certaines 
parties de la physique, suivant le genre de leurs études spé- 
ciales. Or, la minéralogie appartenant essentiellement au 
domaine de l’histoire naturelle, on doit lui rendre son vé- 
ritable caractère. C'est sous ce point de vue de science natu- 
relle que je l'envisagerai principalement. 

Un grand nombre de traités de minéralogie ont été écrits 
dans différentes langues. Beaucoup de ces ouvrages sont 
d’une valeur incontestable; mais les uns me paraissent trop 
étendus et renferment des détails sinon inutiles, du moins 
qui présentent peu d'intérêt; d’autres sont faits sous le point 
de vue particulier de l’une des branches spéciales de la mi- 
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néralogie au détriment de parties essentielles ; d’autres enfin 
n’offrent rién d’assez complet. 

En publiant ce Précis de minéralogie je me suis proposé 
de considérer l'étude des minéraux principalement sous le 
point de vue de l'histoire naturelle, et de présenter dans 
un cadre aussi resserré que possible tout ce qu’il est de 
plus nécessaire de connaitre dans le règne minéral, sous le 
rapport de la distinction des principaux minéraux, de leurs 
propriétés, de leurs relations, de leur intérêt philosophique 
et de leur utilité. 

Ma longue pratique du classement des collections minéra- 
logiques, depuis celles de Romé de l'Isle et de Haüy jusqu’à 
la collection générale du Muséum d'histoire naturelle de Pa- 
ris, les nombreusesexplorations géologiques que j'ai faites, 
les travaux auxquels je me suis livré pour l'exploitation des 
mines, et les emprunts que j'ai cru devoir faire à différents 
traités de minéralogie, me permettent d'espérer que je pour- 
rai approcher du but principal auquel j'aurais désiré ar- 
river. 

Comme la plupart des principes et des détails renfermés 
dans les ouvrages de minéralogie n’appartiennent pas aux 
auteurs qui ont écrit ces ouvrages, la tâche serait devenue 
trop difficile si j'avais voulu remonter à toutes les sources 
originaires. Pour éviter des erreurs, je m’abstiendrai donc 
d’évumérer ici les publications dans lesquelles j'ai puisé. 

Mon Précis de minéralogie sera divisé en trois parties : la 
première comprendra principalement l’étude des propriétés 
des minéraux; la deuxième, celle des espèces minérales; la 
troisième, celle des roches. 

Afin de faciliter l'intelligence, un grand nombre de figures 
sont inlercaléesdans le texte, etun atlas de planches coloriées, 
qui ont été empruntées au magnifique Album publié par le 
docteur J.-D.Kurr, représente le fac-simile d'échantillons des 
minéraux qui sont les plus essentiels à connaitre. Mais l’ou- 
vrage est fait de manière que cet atlas complémentaire et 
de luxe ne devienne pas indispensable à l'étudiant, 
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CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES. 


Phénomène naturel. Fail. Cause. — Dans le langage scientifi- 
que (1), on entend par fait ou phénomène naturel toute chose dont 
l'existence est pour nous neltement appréciable, ou tout résultat 
sensible d’une action quelconque ; mais, au lieu de regarder ces 
deux expressions comme ayant exactement la même signification, 
on donne souvent au mot phénomène une acception moins dé- 
terminée qu’au mot fait, 

On désigne sous le nom de cause tout principe auquel le fait 
est supposé obéir par son existence ou en s'accomplissant. Ainsi, 
le fait se trouve nécessairement subordonné à la cause; il en est 
la manifestation ou la conséquence. 


Loi. Théorie, — On nomme (oi la relation qui existe entre la 
cause et l’effet ou le phénomène. 


(1) Les définitions formulées tout d’abord ne pouvant jamais être assez primor 
diales, assez rigoureuses, ni assez complètes, nous nous bornerons maintenant 
à donner les indications sommaires qui sont indispensables pour lintelligenee des 
principaux termes que nous sommes obligés d'employer dans ce livres; mais, à 
mesure que nous ayancerons, nous compléterons par des explications, autant qu'il 
sera nécessaire et que le permettent les limites déterminées d’un traité abrégé, 
les notions générales sur la matière, sur les phénomènes, sur les corps, sur les 
agents physiques , elc. Au reste, on doit admettre que toute personne qui aborde 
l'étude de l’une des branches de histoire naturelle, a quelques connaissances en 
mathématiques, en physique et en chimie; que dès lors elle n’est pas entièrement 
étrangère à la signification de certaines expressions dont nous nous servirons. 
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On donne le nom de théorie à l'explication formulée d’un cer- 
tain nombre de faits, ou bien à la traduction simple, exacte et 
complète de l’ensemble des lois qui se rapportent à un ordre 
quelconque. des phénomènes. 


Idées empiriques. Méthodes. — On entend par idées empiriques 
toutes conceptions hypothétiques qui viennent de prime abord 
à l'esprit de l'homme, lorsqu'il cherche à étudier la nature, Ce sont 
des considérations spéculatives qui, pour ne pas mener dans une 
mauvaise voie, doivent être dirigées par l'observation. 

Par la méthode d'observation nous étudions les faits tels qu'ils 
se présentent à nous ; par la méthode d'expérience nous les déga- 
geons de tout ce qui les cache, ou bien nous les reproduisons; 
par la méthode d'analogie nous établissons des comparaisons, el 
nous tirons des inductions plus ou moins probables sur la si- 
militude des causes d'après la similitude des faits, et récipro- 
quement. 

On dit qu’on emploie la méthode mathématique, lorsqu'après 
avoir reconnu des éléments ou des lois par une autre méthode, 
et lorsque ces éléments ou ces lois pouvant être exprimés en 
nombres ou bien en dimensions, on leur applique soit l'analyse, 
soit la synthèse mathématique, qui donnent ensuite les consé- 
quences dérivant des éléments ou des lois admis comme exacts. 
Quand les résultats obtenus sont conformes aux faits fournis par 
l'observation ou bien par l'expérience, on en conclut l'exactitude 
soit des éléments, soit des lois sur lesquels l'analyse ou la syn- 
thèse s’est appuyée. 

Au moyen du procédé synthétique on descend de la généralité 
aux détails, en d'autres termes, on étudie à priori. Au moyen 
du procédé analytique on remonte au contraire des détails à la gé- 
néralité, c’est-à-dire qu’on étudie à posteriori. Quelquefois, dans 
certaines sciences, on a donné à ces deux procédés de la méthode 
logique des significations qui paraissent être inverses ; au reste, 
dans la rigueur, ils n’existent jamais séparés. Ainsi, pour ré- 
soudre complètement une question»de quelque ordre que ce soit, 
il faut mettre en œuvre la synthèse et l’analyse, car elles ne sont 
pas deux méthodes distinctes, mais bien deux opérations qui ne 
forment qu'une seule méthode et qui se contrôlent. D'après cela, 
les résullats oblenus par l’un de ces deux procédés doivent être 
vérifiés par l’autre procédé, pour qu'ils soient regardés comme 
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exacls, ou, ce qui revient au même, une question quelconque 
n’est traitée et résolue d’une manière sûre et complète que lors- 
qu'elle à été étudiée à priori el à posteriori. 

Pour arriver à la connaissance des phénomènes et des lois de 
la nature, l'homme est obligé de multiplier ses moyens d'in- 
vestigation; en sorte que les méthodes et les idées empiriques 
dont nous venons de parler lui servent tour à tour d’auxiliaires. 


Durée. Temps. — Toute chose a pour nous, dans les limites 
de notre conception, un commencement et une fin; l'intervalle 
qui sépare ces deux époques est la durée, qui se passe dans le 
temps. Indépendamment des phénomènes du monde extérieur, la 
succession et la continuité de nos pensées nous fournit une no- 
tion du temps, Nous concevons donc le temps comme une durée 
continue, ou comme une série dont les termes se succèdent 
sans interruption; en un mot, le temps est pour nous l'infini en 
durée, 


Espace. Étendue. — Si l'on fait abstraction par la pensée de 
tous les objets qui sont dans l'univers, on aura l’idée du vide 
universel ou bien de l’espace infini. Une partie plus ou moins 
grande de l’espace infini a reçu le nom d'espace limité, 

L'élendue absolue est l'espace infini matériellement occupé; 
tandis que l'étendue relative est l'espace limité aussi matérielle- 
ment occupé (1). 

Nous ne discuterons pas, du moins pour le moment, sur la 
réalité de l’espace ni sur celle de l'étendue relative; car ce sont 
des abstractions dont la discussion doit trouver sa place plutôt 
dans un ouvrage spécial de philosophie naturelle que dans un 
traité élémentaire et abrégé de minéralogie. 


Force, — On donne le nom de force à toute cause qui peut faire 
passer un corps de l’état de repos ou d'équilibre à celui de mou- 
vement, ou bien qui peut produire l'effet inverse. 

On distingue deux genres de forces : les forces vitales (2) el 
les Jorces physiques (3). 


(1) On donne quelquefois d’autres significations à l'étendue absolue et à l’étendue 
relative. 
(2) L'étude de ces premières appartient spécialement à la physiologie et à la psy- 
chologie, 
(3) On a l'habitude de diviser cellessei en forceæ mécaniques, en forces physi- 
1. 
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Mobilité. Mouvement. — On nomme mobilité la propriété dont 
jouissent tous les corps de pouvoir passer d’un lieu ou d’une po- 
silion dans un autre, el mouvement le changement de lieu ou de 
position; la mobilité est donc une faculté, et 1e mouvement une 
opération. 

Le mouvement peut être absolu ou relatif. Quand un corps ou 
un système de corps se meut de telle manière que ses différentes 
parties conservent entre elles leurs mêmes distances respectives, 
ces parties sont en repos les unes par rapport aux autres, mais 
le corps ou le système de corps possède un mouvement dit ab- 
solu. Lorsqu'une ou plusieurs parties du corps ou du système 
de corps changent de positions par rapport aux autres, il y a 
mouvement dit relatif dans le corps ou dans le système de corps. 
Si l'observateur participe au mouvement, si de plus les points pris 
comme fixes se trouvent très-éloignés de lui, le système lui pa- 
rait immobile, quoiqu'il y ait mouvement absolu; et si quelques 
corps du système changent de distances entre eux, il ne juge 
que de leurs mouvements relatifs, puisqu'il fait abstraction du 
mouvement commun, 


Repos. Équilibre. — On entend par repos l'état d'un corps qui 
ne change pas de position et dont les parties conslituantes pa- 
raissent fixes, On distingue aussi le repos absolu et le repos relatif. 

On nomme repos absolu l’état d’un corps dont l'ensemble et 
toutes les parties occuperaient constamment et réellement des 
positions fixes; tandis que le repos relatif est l’état d’un corps 
dont la position et les distances à d'autres corps ne varient pas. 

Il n’existe pas de repos absolu dans la nature : tous les corps 
de la terre sont animés du mouvement commun de rotation au- 
tour de l'axe de celle-ci; en outre, ce mouvement se combine 
avec un autre beaucoup plus rapide, le mouvement de transla- 
tion de noire planète aulour du soleil, et le soleil lui-même est 
emporté dans l’espace, ainsi que tout son système, avec une vi- 
esse au moins égale à celle de la terre dans son orbite; enfin 
il n'y a vraisemblablement aucun astre qui soit réellement immo- 
bile, et les parties élémentaires de tous les corps sont probable- 
ment douées elles-mêmes de mouvements vibratoires. On voit 


ques et en forces chimiques, suivant leur nature spéciale où leur genre parliculier 
d'effets, 
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donc, d’après cela, que la mobilité est une loi générale et essen- 
tielle, 

Lorsque les forces qui sont appliquées à un corps s’anéan- 
tissent mutuellement ou ne produisent aucun effet apparent, on 
dit qu'il y a équilibre ou bien que le corps est à l’état statique. 


Inerlie. — L'inertie est la propriété essentielle que possèdent 
les corps de conserver indéfiniment leur état de repos, d’équi- 
libre ou de mouvement, tant qu’une cause étrangère ne vient 
pas troubler l’ordre existant. Nous savons très-bien qu'un corps 
en repos ou en équilibre ne prendra pas de lui-même du mou- 
vement, car les exceptions ne sont qu'apparentes : ainsi, chez 
un animal qui se met en mouvement, il n’y a jamais dans la ri- 
gueur repos durant la vie; d'autre part, les mouvements spon- 
tanés qu’on observe dans les fermentations dérivent aussi d’un état 
antérieur, qui n’était pas un véritable repos. Mais on ne concoit 
pas aussi facilement l’inertie pour les corps en mouvement; car 
beaucoup de phénomènes tendent à faire supposer que le mouve- 
ment d’un corps ne peut persister. Or, en étudiant avec soin les 
mouvements qui s'effectuent à la surface de la terre, on reconnaît 
que les retards et les destructions qu'ils éprouvent sont dus à 
certains obstacles, et l’on acquiert la conviction qu'ils continue- 
raient si ces obstacles étaient enlevés. Une des causes qui s’op- 
posent à la durée indéfinie du mouvement est la présence dans 
l’espace, où se meuvent les corps, d'une substance qui doit être 
déplacée aux dépens des quantités de mouvement imprimées à 
ces corps. Enfin, pour avoir une idée complète de l'inertie, il 
ne suffit pas d'admettre qu’un corps en mouvement continuera 
élernellement à se mouvoir, il faut de plus reconnaitre qu'il aura 
toujours la même vitesse et la même direction, pourvu qu'il ne 
survienne aucune action étrangère, 


Matière. Agents, — On a donné le nom de matière en général 
à toute substance qui affecte directement nos sens, et par res- 
triction à toute substance pondérable. 

La matière peut être considérée sous trois points de vue : 
1° comme étant inerte, et nécessilant dès lors une ou plusieurs 
forces pour l’animer et pour manifester son existence; 2° comme 
ayant une force propre, inhérente à son essence et qui modifie- 
rait ses effets suivant les circonstances particulières; 3° comme 
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se présentant, dans certaines conditions, sous deux natures ou 
deux états différents, qui la distingueraient en substance pondé- 
rable et en substance impondérable. 

Les causes ou forces qui animent la matière, qu’elles lui soient 
inhérentes ou bien qu’elles en soient indépendantes, ont recu les 
noms d'agents, de fluides incoercibles et de fluides impondéra- : 
bles (4), 

Les phénomènes s’accomplissent donc dans le temps et l’es- 
pace, sur la malière, au moyen d'agents et d’après des lois. 

Dans l’état actuel des connaissances humaines, on considère 
cinq agents : le principe de la vie des êtres organisés, l'attraction, 
la chaleur, la lumière et l'électricité (comprenant le magnétisme). 
Ces cinq agents peuvent même être groupés et ne former que trois 
agentsgénéraux, qui sembleraientêtre chacun d'un ordredifférent : 
le principe de la vie, l’atiraction, et la cause unique du calorique, 
de la lumière et de l'électricité, Il est encore possible qu'on re- 
connaisse, dans les siècles à venir, que tous les agents admis au- 
jourd'hui ne sont réellement qu’un seul agent, où qu’en d’autres 
termes tous les effets divers qu'ils nous présentent ne sont que 
des modes d'action différents d’une même cause, 

Jusqu'à présent nous n’avons pu dévoiler la nature essentielle 
des agents et nous n’admeltons leur existence que d’après des 
effets; de même la nature intime de la matière nous est entiè- 
rement inconnue. Nous ignorons donc s'il y a plusieurs sortes de 
malières ou s’il n’y en a qu'une seule, c'est-à-dire si la matière 
dans son essence esl une ou plurielle, et si, par conséquent, l’en- 
semble des choses matérielles qui composent l'univers ont pour 
principe élémentaire une ou plusieurs substances. 


Atome. Molécule. Particule. Corpuscule. Corps. — On à donné 
le nom d’alome à la partie de la matière que l’on suppose n’être 
plus divisible, et le nom de molécule à une réunion plus ou moins 
complexe d’atomes. Ces parties de la matière ne tombent pas 
directement ou du moins isolément sous nos sens. 


(1) Ces expressions de fluides incoercibles et de fluides impondérables que l'on 
emploie comme synonymes du mot agents ont été mal choisies; car elles semblent 
indiquer une substance matérielle, par conséquent trancher la question sur la na- 
ture des agents et rejeler l’hypothèse que les phénomènes lumineux, calorifiques- 
et électriques sont le résultat de mouvements vibratoires particuliers des parties 
infiniment petites des corps. 
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Le mot particule est employé pour désigner les plus petites 
parties matérielles qui peuvent être obtenues par la division mé- 
canique. 

Les atomes, les molécules et les particules sont compris in- 
différemment sous le nom générique de corpuscules, lorsqu'on ne 
veut pas les indiquer d’une manière spéciale. 

On nomme corps une réunion plus ou moins complexe et dis- 
tincte de molécules. 


Masse. Figure, Volume. Poids, Densité. — On entend par masse 
d’un corps la somme ou l’ensemble de ses atomes; par figure la 
forme générale sous laquelle il se présente à l'observateur, et 
par volume la partie de l’espace qu'il occupe sous sa forme. 

Un volume est régulier, lorsqu'il est susceptible d'une défini- 
tion simple ou qu'il affecte une forme géométrique, et érrégulier, 
lorsqu'il ne remplit pas cetle condition. 

On nomme volume apparent d'un corps celui que nous voyons 
de prime abord, et volume rée!, l'espace réellement occupé par 
la malière du corps, 

Les parties du volume apparent qui ne sont pas remplies par 
la matière pondérable constituent les pores. Ainsi la différence 
du volume apparent et du volume réel donne l’ensemble des pores 
du corps, qui est probablement occupé par la malière dans un 
état particulier, si le vide absolu n'existe pas. 

Le poids d’un corps est l'effort que produit ce corps pour at- 
teindre le centre de la terre; tandis que sa densilé est le rapport 
de sa masse à son volume apparent, ou bien le rapport de son 
poids à son volume ; enfin la pesanteur spécifique d'un corps est le 
rapport de sa densité à celle d’un autre corps, pris pour terme de 
comparaison, 


Corps simples, Corps composés, — On divise les corps en corps 
simples et en corps composés, 

Les corps simples, radicaux où éléments sont les corps qui ont 
résisté jusqu'à présent à nos moyens de décomposition les plus 
puissants, 

On admet aujourd’hui soixante-lrois corps simples, Mais il est 
possible que plus tard le nombre de ces substances supposées sim- 
ples augmente où diminue; car on peut en découvrir de nouvelles, 
comme il peut se faire aussi qu'on parvienne à en décomposer 
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plusieurs et même toutes, ou bien qu'on parvienne à réduire le 
nombre des corps simples à une ou deux substances élémentaires 
seulement (1). 

Voici le tableau des corps simples actuellement admis et rangés 
d’après leur ordre alphabétique avec leurs signes abrégés respec- 


tifs : 


30 
31 
32 
33 


3 


35 


Aluminium, ,,..,..,... seat 
Antimoine ou Stibium,,.,..,...... 
Argent..,...., Voter AOC 


ATSONIDe ot Lost. (QE : 


PBALVUDL se sels ntn ste ie strtress 
BiSMUN eee ee pu 
BOrG. nes ténes sémovess . 
Brome...... sun os cou fan eats 
CANON esse apet 
CARAUMEE Ts amenés enesiustsels 
CATRONG er ce sement ue e AE 
GÉNUMI 366536 Prostate stes 


& (CHIOrE, 50 +0,06 vsusesse ….. 


Chrome..... RITONETE sos 
CODHIRE TE ent t at de/bie 405 6 31018 
CUITE 5e ere dense ne 
DidyMB....essse sonsorsososse 
Donarium......,... ee TO . 
ETNIUM sos. CE . 
Étain ou Stannum,,...s.s.ssss 


RIUOL OUAPNIOIÉ #7 ete vassss 


Glucinium ou Berillium,,.,.,..,,.. 


Ce L'ART PTE à CO PTE CE 
UM is ee casses sesthoterss 
LaAnthahe ess ua ss tasses 
LULU eee ten it et se see 
Magnésium,...,.,.. ss di 
Manganèse. ...... Le 2 ETES 
Mercure ou Hydragyrum...,... 
Molyhden6..:5 17146408 PER PRIL 
NICKBi és sus sommets 


Al. 
Sb. 
Ag. 
As. 
Az. ou N. 
Ba. 
Bi. 
B. ou Bo. 
Br. 


D. ou Dn, 
E. ou Er. 
Sn. 

Fe. 

FI. ou P. 
GI. ou Be. 
H. ou Hy. 
Il 

I ou Io. 


L. ou Li. 
Mg. ou Ma. 
Mn. 

Me. ou Hz. 


1) Nous reviendrons plus loin sur la question philosophique des corps 


el des corps composés. 


simples 
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66:-NIODUM Sins sacs ae ND: 

37 Or OU AUTUM.,.,.....,...ss.ses OT OÙ AU. 
SMOMIUE Vases ras tee dues OS 

ID OX YBONOS shoes ado ve scies 10: 

20 PATATE eee recettes eee EC 

AN PÉIOPIUN es es ete ste este ED: 
4DEPNOSDhOND esters see EE 

RP latin Be Sr os ct ete D PITOL PE 
AASBIDIND eee secte ons 2 FD: 

45 Potassium ou Kalium....,..... Po.ouK. 
46 Rhodium,,..... ess esuaioseets LROUNRIE 
ÆTAHUREDIUM. 265220 to ces us RUE 

GSM SBIONIUM, secs ess even eee sens | DO 
ROISIIGIUNIS. serre ese esse FOI 

50 Sodium ou Natrium.........,.. So. ou Na. 
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Plusieurs de ces corps supposés simples ne nous sont connus 
que d'une manière incomplète , et même l'existence de certains 
d'entre eux n’a été sérieusement constatée que par leurs réac- 
lions chimiques ou que par leurs composés. 

Les corps composés sont ceux dont on peut extraire plusieurs 
substances distinctes, jouissant de propriétés différentes entre 
elles et de celles des corps dont elles proviennent. 

Si le nombre des corps simples distincts est assez limité et peut 
même être ramené à un ou à deux, celui des corps composés 
distincts, présentant des caractères différents et tels qu’on les 
comprend, est extrêmement considérable. 


Etats des corps. — Les corps dans certaines conditions peuvent 
affecter divers états. À Ja température et à la pression ordinaires 


10 CONSIDERATIONS PRÉLIMINAIRES. 


de l'atmosphère on distingue trois principaux états des corps : 
la solidilé, la liquidité el la gazéité. 

On nomme corps solide celui qui à une forme fixe, qu'on ne 
peut changer mécaniquement que par un effort plus ou moins 
grand, On nomme corps liquide celui dont les parties sont à peu 
près dans un élat d’indifférence, soil pour se rapprocher, soit 
pour s'éloigner, On nomme corps gazeux celui dont les parties 
tendent sans cesse à s'éloigner les unes des autres. Enfin, les li- 
quides et les gaz sont souvent désignés collectivement sous le 
nom de fluides. 

La solidité, la liquidité et la gazéité sont relatives, c'est-à- 
dire que dans les mêmes conditions les différents corps ne possè- 
dent pas ces divers états au même degré : car le fer est moins fu- 
sible que le plomb, et celui-ci l’est moins que le soufre et la cire ; 
le bitume et le mercure sont moins liquides que l’eau, etcelle-ci 
est moins mobile que l’éther sulfhydrique; la vapeur d’eau est 
moins élastique que l'air, l’oxygène et l'hydrogène; enfin ceux-ci 
paraissent être moins subtils que le fluor. Par des nuances insen- 
Sibles on arrive donc des corps solides aux corps liquides, des 
liquides aux vapeurs, et de ces dernières aux gaz; au contraire 
il y à des corps qui passent directement, sans apparence de 
transition intermédiaire, de l’état solide à l’élat gazeux, et réci- 
proquement. Quoi qu'il en soit, lous les corps de la nature se- 
raient susceplibles de prendre les trois états, s'ils étaient indé- 
composables et s'ils se trouvaient dans les condilions voulues de 
tempéralure et de pression. 


Corps organiques. Corps inorganiques, — Les corps matériels 
que nous pouvons apprécier sur notre globe terrestre sont dis- 
tingués en corps organisés, organiques où vivants , et en corps 
inorganisés, inorganiques où bruts (1). Cependant il pourrait se 
faire qu’en réalité il n’y eûl pas pour la nature de distinction 
aussi tranchée qu’on l’admet; car il existe probablement dans 
les corps bruts une organisation d’un certain ordre (2). 


(1) Cette dernière expression parait être assez impropre : les corps inorgani- 
ques sont souvent aussi réguliers et aussi bien façonnés que s'ils sortaient des 
mains de l’ouvrier le plus habile. 

(2) Non-seulement tout principe de vie n’est peut-être pas entièrement éteint 
dans les matières brutes, comme le sucre, les liqueurs fermentées , etc.; mais en- 


core on entrevoit, dans les corps bruts naturels qui nous paraissent fixes, un 
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Les corps organisés sont ou ont été doués de la vie, telle que 
rous la conceyons; ils se composent d’un ensemble plus ou 
moins complexe d'appareils nécessaires à leur existence, et of- 
frent pour caractère essentiel d’avoir une durée limitée. 

Si nous ne sortons pas de l’ensemble des faits qui se passent 
sous nos yeux, pendant notre époque géologique , ni des limites 
de nos moyens directs d'observation , nous reconnaissons que les 
corps organisés naissent d'individus préexistants et semblables 
à eux (1). 

Dès que le corps organisé existe, il a nécessairement une 
forme propre et déterminée, parce que la vie exige les fonetions 
et les actions mutuelles de diverses parties qui ont des formes 
arrêtées et des positions relatives rigoureusement ordonnées. 

Les corps vivants se développent toujours après leur naissance 
et loujours de la même manière, ordinairement jusqu'à un cer- 
fain terme qui n’est jamais dépassé. Cet accroissement se fait 
intérieurement par suite de la nutrition, ou faculté que possè- 
dent les corps vivants d'attirer dans leur composition et de 
s'approprier, par diverses modifications, une partie des subs- 
lances environnantes, en même temps qu’ils expulsent une par- 
tie de celles dont ils sont déjà en possession. La forme se conserve 
alors constamment ; où bien, si elle subit quelques changements, 
c'est toujours dans un ordre rigoureusement déterminé, el à 
des époques fixes, 

Le mouvement d'assimilation et de déperdilion qui constitue 
la vie, n'a lieu que pendant un temps limité; il s'arrête sans 
retour, à un cerlain moment, et le corps vivant n'existe plus. La 
mort est la suite inévitable de la vie; et il ne reste après qu'un 
amas de particules qui, à l'instant même, commencent à agir 
autrement les unes sur les autres et sur les corps environ- 
nants; d'où il résulte une destruction plus ou moins complète 


arrangement moléculaire, sous un état d'équilibre apparent, qu'il ne serait pas im- 
possible de rattacher philosophiquement à un système d'organisation ou de mou- 
vement plus que mécanique. 

(1) On pourrait croire de prime abord que certains êlres, par exemple ceux qui 
subissent des métamorphoses , corame le ver à soie, échappent à ce principe; 
mais il n’en est pas ainsi dans la réalité. Quant à l'apparition des êtres organisés 
sur la terre, à leur succession, à leur fixité, à leurs modifications pendant les 
époques géologiques ou à la génération spontanée, nous devons pour le moment 
laisser ces questions de côté et en renvoyer la discussion à l'une des parties de la 
géologie philosophique, 
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de ce qui existait, et la production de malières de la classe des 
corps inorganiques,. 

L'étude des corps organisés appartient aux sciences naturelles 
qu’on nomme zoologie et phylologie ou botanique ; la première de 
ces sciences a pour but l'étude des animaux, et la seconde l'6- 
tude des végétaux (4). 

Les corps bruts ou inorganiques ne sont jamais doués de la 
vie, telle que nous la considérons; ils paraissent seulement ré- 
gis par des forces et des lois mécaniques, géométriques, physi- 
ques et chimiques; tandis que les corps organisés sont de plus 
soumis à des forces et à des lois physiologiques et vitales. 

Les corps bruts ont pour caractère essentiel de se trouver tout 
formés dans la nature, ou de se former immédiatement chaque 
fois que des parties élémentaires peuvent agir librement les 
unes sur les autres et céder à leur attraction mutuelle. 

Différents de ces corps, sinon tous, lorsqu'ils sont formés, 
peuvent se trouver à l’état solide, à l’état liquide, ou à l’état de 
fluide aériforme, suivant les conditions dans lesquelles ils sont 
placés ; d’où il résulte que pour le corps brut la forme n’est pas 
toujours essentielle, et que c'est par une nouvelle opération, 
indépendante à la fois de la formation et de l'existence, qu'elle 
vient à se manifester. 

Le corps brut solide peut conserver le volume sous lequel il 
s'est produit, comme il peut s'accroitre indéfiniment par une 
nouvelle agrégation de parties qui se groupent autour des pre- 
mières, Cet accroissement peut avoir lieu d'une manière continue, 
comme il peut aussi être interrompu et repris successivement à 
des époques indéterminées, qui dépendent seulement des cir- 
constances extérieures. Enfin le corps brut solide peut diminuer 
de volume par une opération inverse. 

Dans ces changements accidentels de volume, la forme du 
corps brut solide peut se conserver constamment ou bien varier 
de toutes les manières, sans époque déterminée. Elle peut être 
purement accidentelle, comme elle peut tenir à une certaine 
propriété que possède la matière des corps bruts, de s’agréger 
sous des formes géométriques, qui sont susceptibles de varier 
presque à l'infini; de sorte que le même corps peut avoir d'a- 


(1) Pour d’aulres détails nous devons renvoyer aux onvrages spéciaux de z00lo- 
gie et de botanique 
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bord une forme, puis en prendre successivement d’autres, sui- 
vant les circonstances. 

Les corps bruts une fois formés peuvent exister indéfiniment, 
et c'est toujours par l’action d’une cause extérieure qu'ils sont 
modifiés ou détruits; mais il faut distinguer la destruction appa- 
rente de la destruction réelle. La destruction apparente est sou- 
vent une désagrégation pure et simple des particules qui avaient 
été réunies sous une forme ou sous une autre; la manière d'être 
du corps se trouve alors changée : celui-ci est devenu pulvérulent, 
ila été dissous, il a été mis en fusion, il s’est volatilisé, ete. La 
destruction réelle est le résultat d’une séparation partielle ou to- 
tale des éléments qui constituent le corps. L’efflorescence, l'ap- 
plication de la chaleur, de l'électricité, des agents chimiques, ete., 
nous offrent de nombreux exemples des diverses sortes de des- 
truction, 


Corps bruts naturels. Corps bruts artificiels. — On distingue les 
corps inorganiques en corps bruts naturels et en corps bruts artifi- 
eiels. Les premiers sont ceux que nous trouvons tout formés dans 
la nature; les seconds sont ceux que nous produisons avec des 
corps provenant primitivement de corps naturels. 

Les corps bruts naturels à plusieurs éléments sont de diverses 
sortes. Il y en a dont la formation parait n'avoir lieu que lorsque 
l'affinité des principes élémentaires est mise en jeu sous l'action 
lente et prolongée des fonctions vitales, qui permeltent à un 
petit nombre d'éléments de se combiner dans des proportions 
fixes lrès-variées, et de constituer ainsi une multitude de corps : 
telles sont les matières inertes formées dans les corps organisés. 
Il y en à d’autres au contraire dont la formation à eu ou a lieu 
sans aucune participation des forces vitales : telles sont les subs- 
tances que nous trouvons dans le sein de la terre, 


Minéraux. Minéralogie. — Les minéraux sont les corps bruts na- 
turels d'origine inorganique, que nous trouvons tout formés ou 
qui se forment soit à la surface, soit dans le sein de la terre. 

La minéralogie, qui est une branche de l’histoire naturelle du 
même ordre que la phytologie et la zoologie, a done pour but 
l'étude des minéraux ou des corps bruts naturels d’origine inor- 
ganique, Mais on a pris l'habitude d'étendre le domaine de cette 
science jusqu'à l'étude de diverses malières d’origine organique 
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qui sont enfouies dans le sein de la terre, où elles ont été plus 
ou moins modifiées. Or, les minéraux proprement dits devant être 
restreints, sauf deux ou trois exceptions, aux corps inorganiques 
naturels qui sont solides, nous étudierons principalement ces 
derniers corps, et nous renverrons aux ouvrages de chimie, de 
physique, de météorologie et de géologie pour l'étude particu- 
lière des substances liquides et gazeuses qui se trouvent à la 
surface de notre globe ou dans son intérieur. Quant aux matières 
inertes que produisent les corps organisés, leur étude, comme 
corps naturels, appartient à la physiologie, qui s'occupe des phé- 
nomènes que la vie détermine chez les êtres organisés. 


Minéraux simples. Minéraux composés. — On divise l’ensemble 
des minéraux en minéraux simples el en minéraux composés (1). 

Les minéraux simples sont les substances élémentaires que l’on 
trouve à l’état libre dans la nature. 

On ne trouve pas, dans la nature, tous les corps simples à l'é- 
tat libre ou, comme on le dit, à l'état natif. Ceux qui existent 
quelquefois à cet état sont peu nombreux el se réduisent, du 
moins jusqu’à présent, aux suivants, que nous rangcons d’après 
leur pouvoir électro-négatif relatif : 


Oxygène, Tellure, Mercure, 
Hydrogène, Arsenic, Argent, 
Azote , Antimoine, Cuivre, 
Soufre , Or, Bismuth, 
Chlore, Platine, Plomb, 
Carbone (Diamant et graphite), Palladium, Fer. 


Parmi ces corps simples il y en à qui sont très-rares el d'autres 
qui sont à l'état gazeux. 

Les autres corps simples n'ont pas encore été trouvés à l’état 
libre ou natif; on les obtient artificiellement, en les dégageant 
des corps composés dans lesquels ils entrent, et par conséquent 
leur étude appartient à la chimie. 

En définitive le nombre des minéraux simples dont s'occupe 
la minéralogie est par le fait très-réduit. 

Les minéraux composés sont ceux qui résultent de combinai- 
sons nalurelles entre les corps simples, 


(1) On distingue aussi les minéraux purs elles minéraux impurs où mélangés ; 
nous en parlerons plus tard. 
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Mais les minéraux composés sont beaucoup moins nombreux 
que les combinaisons théoriquement possibles entre les corps 
simples. Dans la formation des minéraux composés la nature 
s’est imposé deux conditions principales, savoir : 

4° Tous les corps simples ne se combinent pas entre eux, et 
il n’y à qu'un certain nombre de ces corps qui forment des 
éléments essentiels des combinaisons naturelles ; 

2° Les combinaisons naturelles entre les corps simples ont lieu 
suivant des lois simples. ; 

Ainsi, pour la constitution de l’ensemble des minéraux com- 
posés, il n’y a tout au plus que quarante-cinq substances élémen- 
laires qui soient essentielles, et ces substances s'y trouvent 
réunies chimiquement toujours en proportions simples et tout 
au plus jusqu'au nombre de dix, c’est-à-dire que les combi- 
naisons naturelles sont tout au plus décennaires. 

Les principaux minéraux composés sont les suivants, que nous 
rangeons provisoirement d’après l'ordre que nous avions adopté 
avec Alex, Brongniart, pour la collection minéralogique spéci- 
fique du muséum d'histoire naturelle : 


Sassoline, Pyrolusite, Cobaltide, 
Réalgar, Diallogite , Rhodoïse, 
Orpiment, Mispickel, Nickeline, 
Sylvane , Pyrite, Nickelocre , 
Mullérine, Sperkise, Chalkosine, 
Elasmose , Aimant, Philipsite, 
Stibine, Nigrine, Chalkopyrite, 
Zinkénite, Oligiste , Panabase, 
Bournonite, Limonite, Tennantite, 
Exitèle, Mélanthérite, Zigueline, 
Kermès, Vivianite, Azurite, 
Stannine, Sidérose , Malachite, 
Cassitérite, Sidérochrome , Atacamite, 
Columbite, Wolfram, Cyanose, 
Yttrotantalite, Blende , Galène, 
Rutile, Ancramite, Minium, 
Anatase, Smithsonite , Céruse, 
Sphène, Zinconise, Anglésite, 
Molybdénite, Calamine, Pyromorphile, 
Schélite, Uraconise , Crocoïse, 
Chromite, Uranite , Amalgame, 
Braunite , Cobaltine , Cinabre, 


Acerdèse , Smaltine, Calomel, 
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Discrase, Alunite, Épidote, 
Argyrose , Gioberlite, Idocrase, 
Argyrithrose, Dolomie, Jamesonite, 
Myargyrite, Calcaire, Grenat, 
Kerargyre , Arragonite, Staurotide, 
lodargyre, Strontianite, Orthose, 
Bromargyre , Witherite, Albite, 
Quartz, Natron, Ryacolite , 
Agate, Urao, Labradorite, 
Calcédoine, Boracite, Oligoclase , 
Silex, Borax, Néphéline, 
Jaspe, Tourmaline, Amphigène, 
Opale, Axinite, Lazulite, 
Corindon , Topaze, Chabasie, 
Selmarin, Disthène, Analcime, 
Salmiac, Pinite, Mésotype, 
Fluorine, Tale, Apophillite, 
Cryolithe, Stéatite, Stilbite , 
Phosphorite , Magnésite, Émeraude, 
Turquoise, Mica, Euclase , 
Pharmacolite, Chlorite , Cymophane, 
Salpètre, Couzéranite , Zircon, 
Epsomite, Pyroxène , Spinelle, 
Gypse, Amphibole, Succin , 
Karsténite , Hypersthène, Naphtaline , 
Célestine, Péridot, Naphte, 
Barytine, Diallage, Pétrole, 
Glaubérite, Cordiérite , Asphalte, 
Alun, Wernérite , etc. 


L'ensemble des minéraux simples et des minéraux composés 
ne s'élève pas à cinq cents, et sur ce nombre on en compte à 
peine cent quatre-vingts qui soient essentiels à connaitre, tant sous 
le rapport de la science pure que sous celui de leur utilité et du 
rôle qu’ils jouent dans la constitution de l'écorce du globe; les 
autres sont ou aecidentels, ou très-mal caractérisés ; mais les va- 
riétés des types principaux sont souvent extrêmement nombreuses, 

Non-seulement le nombre des minéraux différents est assez 
restreint, mais encore il y en a, comme le diamant, l'or, l’ura- 
nile , l’anatase, la lazulite, la topaze, elc., qui sont rares; tandis 
que d’autres, comme le quartz, l'orthose, le mica, le calcaire, 
la limonite, etc., sont très abondants, 


Roches, -— Lorsque les minéraux, soit seuls, soit associés entre 
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eux constituent des masses importantes dans l'écorce du globe, 
on leur donne le nom de roches , et l’étude minéralogique de ces 
roches en elles-mêmes forme une branche de la minéralogie 
qu’on nomme orylognosie; mais quand on considère les roches 
sous le rapport du rôle qu'elles jouent dans la constitution de 
l'écorce du globe, leur étude appartient à la géologie, science 
naturelle d’un ordre très-élevé, que nous définirons, pour le mo- 
ment, en.disant qu’elle a pour objet la description et l’histoire de 
la terre. 


Principales divisions de l'histoire naturelle, — D'après ce qui 
précède on voit que l’histoire naturelle proprement dite com- 
prend : la zoologie, la phytologie, la minéralogie et la géolo- 
gie (1). Par extension on y rattache quelquefois la météorologie 
ou science qui traite des météores (2), et l'astronomie, science 
qui traite des corps célestes. 

Dans cet ouvrge, qui est simplement un précis de minéra- 
logie, nous nous bornerons à l'étude abrégée des minéraux et 
des roches, 


(1) Cette dernière science, outre son objet spécial, présente en quelque sorte le 
corollaire général de toutes les autres, 
(2) On fait souvent aussi rentrer la météorologie dans la géologie générale. 


CONSTITUTION DES MINÉRAUX. 
LOIS GÉNÉRALES. 


Tout dans l’univers concourt à prouver que le monde est 
gouverné par des lois générales : c'est un même système, ce 
sont les mêmes arrangements qui se manifestent à nous ; c’est 
la même unité d'objets, ce sont les mêmes principes que nous 
retrouvons partout, et qui partout conduisent aux mêmes rela- 
tions de causes finales. 

L'ensemble des phénomènes, loin de nous montrer confusion 
et désordre dans la nature, nous offre au contraire la preuve 
d'une harmonie infinie. 

Si l’on ramène tous les corps inorganiques aux conditions pre- 
mières et les plus simples de leurs éléments constituants, on 
reconnait que ces éléments ont été à toutes les époques régis 
par un système unique de loisfixes, qui règlent encore les mé- 
canismes du monde matériel. En étudiant l’action de ces lois, 
nous voyons une subordinalion constante de moyens à leurs 
fins et une grande harmonie dans les propriétés, dans les pro- 
portions numériques, dans les fonctions chimiques des : élé- 
ments, etc. D'autre part, on reconnaît chez les êtres organisés 
un système de plans tellement général, quoique produisant 
des résultats divers parles diverses combinaisons de mécanismes 
mulüipliés jusqu’à l'infini dans les détails, qu'il est raisonnable 
de conclure que toutes les productions passées el présentes 
sont simplement des parties d'un seul tout immense et plein 
d'ensemble. 

En supposant qu'une ou plusieurs des lois fondamentales 
n’existassent point, alors le monde matériel serait évidemment 
tout différent. Si l'attraction, par exemple, n'existait pas, tout 
ne serait-il pas confondu? la mort absolue où le chaos pour 
cette fois ne régnerait-il pas, jusqu'à ce qu'il plût à la cause 

2. 
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première des choses de créer de nouveaux mondes, en rélablis- 
sant de nouveaux systèmes d'attraction ? 

Pour l'univers tel qu'il est, il faut done que les lois premières 
soient exactement ce qu’elles sont, car avec d’autres lois, il y 
aurait un autre univers. En un mot, l’ensemble des lois et l’univers 
sont tellement liés que le changement de l’un amènerait néces- 
sairement le changement de l’autre. Or, pouvons-nous raisonna- 
blement concevoir un autre univers? 

Si l’on à reconnu des lois générales de symétrie, d’analogie 
et d'harmonie dans l’ensemble des corps célestes, dans le règne 
animal et dans le règne végétal, de même nous verrons que des 
lois semblables de symétrie, d’analogie et d'harmonie existent 
pour le règne minéral. 


AGENTS PHYSIQUES. 


Considérations générales sur Les agents physiques. —Nous avons 
déjà parlé d’une manière sommaire des forces inconnues ou 
agents physiques qui animent la matière; par conséquent nous 
devrions renvoyer dès maintenant aux ouvrages de philosophie 
naturelle et de physique pour l'étude approfondie de ces agents 
et de leurs lois. Mais, dans le but de faciliter l'intelligence de la 
constitution intime ou atomique des minéraux, nous ajouterons 
quelques autres considéralions générales, quoiqu'il soit probable, 
en admettant même la possibilité de concevoir un jour des causes 
finales qui satisferaient notre esprit, que nous n’aurons jamais 
la véritable clef des secrets de la nature. 

Il n’est personne qui, à la vue de tout ce qui l'entoure, ne se 
soit demandé s’il y a une puissance qui gouverne le monde; car 
faire honneur de cette harmonie à quelques causes fortuites, ce 
serait repousser les inductions sur lesquelles l'esprit humain se 
repose sans hésitation, dans tous les événements de la vie comme 
dans toutes les investigations physiques et métaphysiques. Ceux 
qui nieraient l'existence d’une puissance universelle et au-dessus 
de nos appréciations exactes, ou n'auraient pas le sentiment de 
la grandeur et de la généralisalion des phénomènes de la nature, 
et se renfermeraient dans lé matérialisme des faits connus, sans 
s'inquiéter de leurcause première ; ou ils admettraient que l’intel- 
ligence humaine est susceptible d'être initiée aux questions fon- 
damentales de la nature, et aceuseraient simplement la fai- 
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blesse dé nos connaissances actuelles sur l'essence des choses 
pour ce qu'ils ne pourraient expliquer rigoureusement. Mais 
serions-nous donc des êtres organisés pour des conceptions 
d'un ordre aussi élevé? Ne conviendrait-il pas de supposer 
que tout ce qui est doué d’un entendement plus ou moins per- 
fectionné, a une conception spéciale à une destination inva- 
riable en résultat ? Dans ce cas, nous serions nous-mêmes des 
individualités particulières d'un tout, et nous ne concevrions 
que ce qui affecte notre individualité et non le tout; tandis qu'il 
n'y aurait que l’ensemble capable de saisir ce qui affecte l’en- 
semble. Finalement, la rectitude de notre conception serait pu- 
rement relative et non absolue! 

Tout au moins pour arrêter notre esprit vers les limites qu'il 
ne peut raisonnablement franchir, nous devons donc admettre 
celte cause première, suprême et infinie, qui est partout et qui 
règle le mouvement universel c'est-à-dire la permanence du 
mouvement dans l'univers. Mais, sans restreindre en rien la puis- 
sance infinie, nous ne sommes nullement obligés de supposer 
un néant, un commencement et une fin dans le monde. Au 
contraire, cette puissance devient encore plus mystérieuse et 
plus grande à nos yeux, si nous admettons l'éternité de toutes 
choses, sauf diverses modifications, comme par exemple des 
changements de positions, d'états, de formes, des séparations, 
des réunions, ete., qui n’entrainent pas d’anéantissement absolu 
ni de création sans principe préexistant. Néanmoins, puisque les 
phénomènes ne sont perceptibles pour nous que pendant un 
laps de temps et dans un espace limités, puisque de plus , notre 
esprit ne peut comprendre l'essence des causes finales, nous 
devons, pour concevoir les phénomènes, admettre aussides causes 
secondaires ou agents et des faits circonscrits. Tel est l'ordre 
de causes et de faits dont les sciences naturelles peuvent s'oc- 
cuper, et rechercher, en un mot, les théories. Pour le natura- 
liste qui n’aborde pas les questions métaphysiques , ces agents 
ou forces physiques sont les causes premières qui servent de vé- 
hicule à la matière. 

Non-seulement il est possible que l’on parvienne dans la suite 
à démontrer que tous les effets divers auxquels donnent lieu les 
agents physiques, né sont que des modes d'actions différents 
d'un même principe ou de la même substance impondérable; 
mais encore la plupart des physiciens entrevoient aujourd'hüi 
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Panité des agents, quelle que soit la manière de les envisager 
dans leur essence. L'idée de l'unité des agents n’est pas une 
simple hypothèse, elle s'appuie sur un grand nombre de faits 
qui sont fournis par l'attraction, la chaleur, la lumière et l'élec- 
icité (4). On a déjà rattaché rigoureusement le galvanisme, le 
magnétisme , l'électro-magnétisme, ete., à l'électricité; de plus 
on à reconnu beaucoup de similitude ou d’analogie entre certains 
phénomènes électriques et divers phénomènes soit calorifiques, 
soit lumineux, ainsi que plus d’un point de contact entre les 
théories de l'électricité, de la chaleur et de la lumière ; en outre, 
on à constaté expérimentalement que la chaleur peut se trans- 
former en lumière el réciproquement; enfin, on a vu que les 
phénomènes produits par ces deux agents suivent souvent les 
mêmes lois. 

Les forces physiques sont-elles des propriétés inhérentes à la 
matière? ou bien en sont-elles indépendantes, distinctes, de ma- 
nière à la mouvoir comme des forces mécaniques qu'on applique- 
rait à un corps? Telle est la question qui restera probablement 
toujours sans solution ; cependant l'hypothèse de l'existence de 
la force et de la matière, formant deux ordres d'individualités, 
se trouve être plus en harmonie avec notre conception et notre 
raisonnement. Aussi sommes-nous porté à adopter de préférence 
cetté dernière hypothèse. 

L'ensemble des phénomènes lumineux que lon à observés 
signale Pexistenec d'un fluide impondérable, universellement 
répandu et distinct de la matière telle que nous la connaissons, 
avec tout autant de certitude que la gravitation et l’impénétrabi- 
lité font conclure l'existence de la matière pondérable. Les phé- 
pomènes calorifiques el les phénomènes électriques conduisent 
aussi de leur côté à la même hypothèse. 

On admet done que lous les corps de notre globe terrestre 
et Lous les corps célestes sont plongés dans ce milieu qui offre, 
il est vrai, une résistance si faible que, depuis des milliers 
d'années d’observalions astronomiques, l'obstacle qu'il oppose 
aux planètes n'a produit aucune modification sensible dans 
leurs mouvements; mais il paraitrait que l'effet devient appré- 
cable sur les comètes, dont la substance serait au moins aussi 
légère que le vide obtenu au moyen de la machine pneumatique , 


1) Pour des détails, voyez les traités de physique. 
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ou aussi subtile que la lumière électrique, avec laquelle elle sem- 
blerait avoir une certaine analogie. 


Éther, — Le fluide impondérable, universellement répandu 
et distinct de la matière telle que nous la connaissons, à reçu le 
nom d’éfher. 

Ce fluide, éminemmentélastique, est répandu dans tout espace 
vide de matière pondérable, et doit pénétrer avee la plus grande 
facilité dans tous les corps. Il peut avoir une densité et une élas- 
ticilé variables d'un milieu à un autre, et éprouver des actions 
diverses de la part des substances pondérables. Son état statique 
dépend de la répulsion qu'il exerce sur lui-même et des actions 
que la matière pondérable peut lui faire éprouver. 

Par comparaison avec les choses que nous connaissons, nous 
pourrions jusqu'à un certain point nous former une idée de l’é- 
ther en supposant un passage insensible des corps les plus solides 
aux corps mous , de ces derniers aux liquides, des liquides aux 
vapeurs, des vapeurs aux gaz, des gaz à des substancesplus subtiles 
encore et qui échappent aux analyses des chimistes, telles que 
certains aromes, et des substances les plus subtiles à l'éther. Au 
reste l’éther lui-même n’est peut-être, dans la réalité, aussi in- 
saisissable que par rapport à la faiblesse de nos organes et à leur 
immersion dans l'éther, ou que parce que enfin nous lui cher- 
chons une analogie avec des choses connues, tandis qu'il est 
peut-être d’une nature toute particulière et dont nous n'avons 
aucune d'idée. Rien ne prouve, en effet, que la matière telle que 
nous la connaissons soit seule pour composer l'univers; le con- 
traire est même plus probable. 

Quoi qu'il en soit, on est porté à admettre l'existence de l'éther, 
qui serait ou lextrême division de la matière et dans un état 
particulier de mobilité, ou d’une nature différente de la matière 
et jouissant de propriétés différentes de celle-ci. Mais l’éther 
est-il homogène, continu ou formé de parties séparées comme 
la matière proprement dite? S'il n’y a pas de vide possible, l'é- 
ther doit être doué de propriétés dont nous n’avons aucune idée. 


Résumé des hypothèses sur les agents physiques. — On n'a 
pu jusqu’à présent, comme nous l’avons dit, apprécier direc- 
tement par eux-mêmes les agents ou les forces physiques: 
sur le terrain des sciences positives on n’admet leur existence 
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réelle que d'après des effets. Néanmoins les physiciens ont émis 
différentes opinions sur la manière d'envisager les agents : cer- 
lains savants supposent que les agents physiques sont des forces 
immatérielles, d’autres pensent le contraire; il en est qui croient 
que ce sont seulement des propriétés inhérentes à la matière ; 
d’autres les séparent nettement de celle-ci; quelques-uns ne 
voient absolument que des phénomènes sans les rattacher à aucun 
principe; d’autres enfin font varier leurs opinions suivant les 
genres d'effets ou les divers agents qu'ils distinguent. 

>armi les hypothèses qui admettent l'existence des agents, il y 
en à deux principales : celle de l’émission et celle des vibrations 
ou des ondulations. Dans la première hypothèse on suppose que 
les corps calorifiques, lumineux et électriques envoient avec des 
vitesses excessives, mais variées suivant les phénomènes, des 
substances impondérables qui, dans diverses conditions, produi- 
sent les divers phénomènes de la chaleur, de la lumière et de l’é- 
lectricité; dans la seconde hypothèse on suppose que les corps 
mettent en vibrations l’éther et donnent lieu à des ondes, à la 
manière de l’air par les corps sonores, mais avec infiniment plus 
de rapidité. Ainsi suivant la première hypothèse, il y aurait envoi 
d'un agent substantiel, tandis que suivant la seconde hypothèse 
il y aurait production et transmission de mouvements vibra- 
ioires. 

Dans l'hypothèse qui à pour base l'existence de l'éther et les 
mouvements vibratoires , hypothèse qui paraît être la plus ration- 
nelle, est-il absolument nécessaire de supposer une impulsion 
première de la part des atomes des corps? Pourquoi même, dans 
la production des phénomènes de la chaleur, de la lumière et de 
l'électricité, supposer une action des atomes des corps sur l'é- 
ther? Ne serait-ce pas l'inverse qu'il faudrait admettre, c'est-à- 
dire l’action première de l'éther sur les atomes des corps, sur- 
tout si l’éther n'est que l'expression de l'unité de la matière à 
l'état d'expansion extrême et de mouvement excessif ? 

Si nous devions formuler une opinion, nous serions porté à 
admettre que les états vibratoires de l’éther et leurs aclions sur 
les corpuscules des corps produisent les phénomènes de la cha- 
leur, de la lumière et de l'électricité; que ces états et ces actions 
peuvent dépendre d'une force telle que l'attraction, qui elle- 
même serait régie par une puissance suprême, el inappréciable 
pour l'esprit humain; qu'enfin le nombre, l'étendue, ete, des 
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vibrations avec les différentes condilions des corps donneraient 
lieu à la diversité des effets que nous reconnaissons,. 

Quoique des phénomènes transitoires, analogues ou semblables 
démontrent que les agents physiques ont une origine commune, 
on n’est pas parvenu à saisir réellement la théorie générale qui 
doit les embrasser tous. De sorte que dans l’état actuel de nos 
connaissances on distingue encore les agents physiques en : 


Attraction , Lumière , 
Calorique, Electricité, 


Pour l'étude spéciale des faits et des lois qui se rapportent à 
ces divers agents, nous renvoyons aux traités de physique, car 
nous devons nous borner dans le cours de cet ouvrage de miné- 
ralogie à rappeler seulement ce qui est indispensable pour com- 
prendre la constitution des minéraux, et à indiquer les prinei- 
pales actions des agents sur ces corps naturels. 


MATIÈRE, 


Considérations générales sur la matière, — Yes philosophes de 
ous les temps ont formé des systèmes plus ou moins rationnels 
sur la malière; il y'en a même qui ont été jusqu’à soutenir qu'elle 
n'existait pas, et que tout ce qui frappait nos sens élait dû à une 
illusion. Comme nous devons raisonner d’après ce que nous per- 
cevons, il est logique d'adopter les idées qui sont en harmonie 
avec nosimpressions et de rejeter celles qui répugnent au contraire 
à notre jugement. Suivant celle manière de voir, non-seulement 
la matière existe réellement, mais encore elle aurait toujours 
existé ; elle pourrait simplement changer d'états, de formes et de 
caractères qui ne seraient pas essentiels à son existence, Sans 
celte doctrine 1l faudrait à la fois douter de notre propre exis- 
tence et nier l'infini, car nous serions forcés d'admettre le néant 
el de circonscrire l’espace aussi bien que le temps. Or, ces deux 
dernières abstractions doivent être illimitées pour que l'univers 
soit lui-même illimité, et pour que la puissance suprême soit in- 
finie. 

Toute la nature a-t-elle pour principe élémentaire une où plu- 
sieurs substances? Les systèmes des philosophes de l'antiquité 
out varié beaucoup à cet égard, Néanmoins, on croyait générale- 
mentautrefois, a-L-on avancé, qu'il existait quatre espèces de ma- 
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tières ou quatre éléments : la terre, l'eau, l'air et le feu. On 
avait interprété aïnsi la pensée des anciens; mais il est probable 
que ces philosophes voulaient dire que la matière pouvait afféeter 
quatre états : la solidité (la terre), la liquidité (l’eau), la gazéité 
(l'air), et l'impondérabilité (le calorique } (4). 

Dans les siècles derniers les alchimistes ont beaucoup discuté 
sur la nature de la matière. On connait leurs diverses doctrines, 
dont la principale consistait à admettre la possibilité de la trans- 
mulation des corps, nolamment des mélaux communs en mé- 
taux précieux. Après avoir regardé trop légèrement les alchimistes 
comme des ignorants et des utopistes, on est arrivé à adopler 
sinon les détails et la forme de leurs doctrines, du moins le prin- 
cipe de leurs idées. 

Aujourd’hui comme autrefois les savants sont partagés sur la 
manière de concevoir la nature de la matière; les principales opi- 
nions peuvent se résumer en trois hypothèses : 

1° Suivant la première, il y aurait un assez grand nombre de 
corps simples (2), formés chacun d’une seule substance, spéciale 
el particulière. 

2° Suivant la deuxième, les corps admis comme simples se- 
raient réellement simples, et ils seraient tous formés d'une 
même substance unique (par exemple dé l'hydrogène ou de 
quelque gaz encore plus léger), qui ne différerait dans chacun 
d'eux que par un degré plus où moins grand de condensation. 

3° Suivant la troisième, la plupart des corps regardés comme 
simples, Sinon tous, seraient en réalité des corps composés et 
formés d’un petit nombre de substances élémentaires, qui, com- 
binées en nombre différents et en quantités différentes, les cons- 
titueraient tous. 

La première hypothèse est la plus généralement adoptée. Elle 
se fonde sur ce que l’on n’a pu décomposer un.certain nombre 
de corps, malgré tous les efforts réunis de la chimie et de la 


(1) Lorsque nous écrivimes, il y a près de trente années, dans un mémoire présenté 
à l’Académies des sciences (*), que l’on interprétait probablement mal la pensée des 
anciens, et que le nombre des corps simples admis pourrait varier beaucoup et même 
se réduire à un ou deux , cette opinion fut regardée comme trop hardie, contraire 
à la science; aujourd’hui elle paraît être toute naturelle, 

(2) Dont soixante-trois seraient déjà reconnus par les chimistes. 


*) Essai d'une nomenclature alomo-chimique. 
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physique (1), Mais ce résultat négatif ne constitue pas une preuve 
définitive : car, d’une part, on est parvenu à décomposer diffé- 
rentes substances qui d’abord avaient été regardées comme élé- 
mentaires ; d'autre’ part, on n’emploie peut-être pas des moyens 
suffisants où convenables pour arriver à la décomposilion des 
corps réputés simples, et souvent même la nature des agents et 
des procédés est plus efficace que le développement de leur 
échelle, 

La seconde hypothèse , qui compte en sa faveur de puissantes 
analogies, est parfaitement admissible; car ce qui détermine les 
propriétés physiques d'un corps quelconque, c’est moins sa na- 
ture propre que l’arrangement particulier de ses corpuscules. 
Certaines substances, dont nous connaissons très-bien la com- 
position el qui sous ce rapport ne sont distineles entre elles 
que par de légères variations dans la proportion de l'un de 
leurs prineipes chimiques constiluants, nous présentent cepen- 
dant souvent des différences frappantes; en outre, des corps 
composés exactement des mêmes éléments et dans les mêmes 
proportions nous offrent quelquefois des physionomies et des pro- 
priétés complétement différentes. Ne pourrait-on pas en con- 
clure que les divers métaux, par exemple, sont formés d’une seule 
substance élémentaire, dans des états différents de condensation, 
à quelques atomes près, en plus ou en moins, ou bien dans 
la manière d'être de ceux-ci? M. Dumas a donné beaucoup de 
poids à cette seconde hypothèse sur la constitulion des corps 
simples par des considérations chimiques d'un ordre élevé, qui 
sont d’ailleurs appuycées sur des faits incontestables,. 

La troisième hypothèse se rapproche de la précédente, en ce 
sens qu'il y aurail dans la nature beaucoup moins de corps sim- 
ples qu’on ne le suppose généralement, On sait que les substances 


(1) Depuis plusieurs années, M. Despretz s’est livré à de nombreuses expériences 
pour éclairer la question, Parmi les corps admis comme simples il a choisi no- 
tlamment quelques métaux. 1 lés a fait entrer dans un grand nombre de combi- 
naisons, ét a soumis chacune d'elles à tous les moyens décomposants que nous 
possédons aujourd’hui. 11 leur a appliqué isolément ou collectivement soit suc- 
cessivement, soit simultanément la chaleur de Pélectricité, celle du soleil et celle 
de la combustion; enfin au pouvoir des agents physiques il a joint celui des agents 
chimiques, sans cesse renonvelant ses expériences, sans cesse les variant 
sous toutes les formes. Or, cé savant n’a pu reconnaitre le moindre indice qui le 
portât à admettre que les métaux ne sont pas des corps simples essentiellement 
distincts. 
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végélales el animales sont constituées par de nombreux principes 
nommés immédiats, et que ceux-£i résultent tous de la combinai- 
son de deux, de trois ou de quatre éléments chimiques (oxygène, 
hydrogène, azote, carbone ) dans différentes proportions. Or, les 
chimistes qui adoptent la troisième hypothèse admettent que les 
métaux sont dans le règne inorganique ce que sont les principes 
immédiats dans le règne organique. 


Probabilité de l'unité de la matière. — La plupart des physi- 
ciens admettent aujourd’hui l'unité des agents physiques. Si le 
calorique, la lumière et l'électricité sont des modifications de la 
même substance ou du même principe, quel naturaliste pour- 
rait être tenté de croire à un aussi grand nombre de corps simples 
qu'on l’admet généralement? Pourquoi vouloir voir les choses 
dans l’état le plus complexe, en face des faits si généraux et des 
lois si simples de la nature? Ne devrait-on pas admettre l’unité 
de la matière? Quand on songe combien la Providence a produit 
de phénomènes avec un petit nombre de forces, n’est-on pas 
porté à croire qu'elle a réduit au plus petit nombre possible les 
éléments avec lesquels elle a constitué tous les corps? L'idée de 
l'unité de la matière cadre on ne peut mieux avec le caractère 
fondamental que manifestent toutes les parties de la création, sa- 
voir : la simplicité des principes unie à la variété prodigieuse des 
résultats. En dernière analyse, tout dans la nature, les phéno- 
mènes aussi bien que les lois, nous montre une extrême simpli- 
cité et nous ramène au système d'unité. Unité et simplicité, voilà 
le propre de la nature ! Puisque telle est la loi fondamentale de la 
nalure , il serait étrange qu'on voulût obliger celle-ci à se servir 
d'une grande diversité de matières. 

Ainsi, la matière serait probablement une dans son essence, el 
l'éther pourrait être regardé comme la première expression de 
cette malière simple. 

Nous ne percevrions que des groupements d'un ordre assez 
élevé et assez complexe des parties de la matière simple; la diver- 
sité de ces groupements se traduirait par les caractères particu- 
liers sous lesquels la matière nous apparait. 

La différence des matières ou des corps simples consisterail 
dans le nombre des atomes groupés, dans leurs distances rela- 
lives, dans leurs modes d'arrangement, dans leurs mouvements 


divers et dans certaines autres conditions, D'une seule sorte de 
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matière résulteraient ainsi pour nos sens les différents corps sim- 
ples, dont le nombre varierait suivantnos moyens d'investigation, 
le mode et la puissance de nos procédés physiques et chimiques. 

A la rigueur, on ignore si les combinaisons chimiques ont 
lieu entre les atomes, ou bien si elles s'effectuent entre les mo- 
lécules; dans ce dernier cas, il deviendrait assez facile et assez 
naturel d'interpréter l'unité de la matière première et la com- 
plexité de la matière composée. D'un autre côté, si les différents 
corps admis comme simples sont formés de la même substance 
élémentaire à différents états de condensation ou dans d’autres 
conditions, tous les corps seraient simples en substance, les 
corps différents ne résulteraient que de groupements atomiques 
ou moléculaires de divers ordres, et les corps composés les plus 
compliqués seraient de l’ordre le plus complexe, 


Observation. — Que l’unité de la matière existe ou n’existe pas, 
et qu'il y ait un nombre plus ou moins grand de corps simples, 
peu importe en définitive, lorsqu'il s’agit d'étudier les minéraux 
en dehors des abstractions métaphysiques; et même on en facilite 
l'étude en établissant des distinctions essentielles entre certaines 
substances fondamentales, car en minéralogie on doit étudier des 
corps qui se présententavec des caractères plusou moins différents, 

D'après ces dernières réflexions, nous devons donc admettre 
que les corps indécomposés jusqu'à présent sont essentiellement 
différents, sinon comme substance première, au moins comme 
arrangement atomique ou moléculaire; et ce point de départ, 
qui permet de comparer logiquement les minéraux entre eux par 
leurs compositions respectives, est l’une des principales bases de 
la minéralogie, 
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Considéralions générales, — On nomme attraction la cause ou 
la force qui sollicite les parties de la matière à se porter réci- 
proquement les unes vers les autres. Elle est regardée comme 
une force infinie, absolue, universelle, mais qui ne peut devenir 
manifeste pour nous que par l’existence de la matière, 

On donne à l'attraction des noms particuliers, suivant les cir- 
constances dans lesquelles elle s'exerce, et le genre d'effets qu’elle 
produit, Ainsi, on l'appelle gravilation ou attraction céleste , lovs- 
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qu'elle à lieu entre les astres; pesanteur ou attraction terrestre , 
quand elle est relative à notre globe et aux corps qui dépendent 
de celui-ci (1); attraction corpusculaire, moléculaire ou atomique, 
si elle est considérée par rapport aux corpuscules, aux molécules 
ou aux atomes des corps. 

Dans ce dernier cas elle prend encore diverses dénominations : 
on l'appelle cohésion ou attraction d'agrégation, lorsqu'elle s'exerce 
entre les parties de même espèce; affinilé ou attraction de 
composition, quand elle a lieu entre les parties d’espèces dif- 
férentes; adhésion, lorsque les liquides adhèrent aux corps so- 
lides qu'on y plonge, ou lorsque les particules liquides ont 
entre elles une adhérence sensible, ou bien encore lorsqu'après 
avoir mis en contact les surfaces de deux corps solides, ils 
adhèrent sensiblement aussi; capillarité, quand on plonge un 
tube dans un liquide, et que le liquide contenu dans le tube 
s'élève au-dessus ou s’abaisse au-dessous du niveau du liquide 
extérieur, ou bien quand un phénomène analogue a lieu avec des 
corps de formes et denatures différentes. Enfin il est probable que 
l’endosmose, l’exosmose, la caléfaction, l'absorption, la viscosité, 
l'élasticité, ete., sont aussi des cas particuliers de l'attraction: el 
l’on trouverait peut-être encore, si l’on voulait approfondir le 
sujet, que la plupart des phénomènes de la végélalion et de la 
vie animale sont soumis aux lois générales de l’altraction. 

L'attraction ne dépend pas du temps, car elle est constante 
et s’exércerait immédiatement entre des corps qui seraient eréés 
tout à coup, quelle que fût leur distance; elle se manifeste indif- 
féremment à travers toutes les substances, quel que soit aussi leur 
état de repos ou de mouvement; elle est toujours réciproque; de 
plus, elle a lieu proportionnellement aux masses des corps et en 
raison inverse des carrés de leurs distances. 

On à reconnu que les lois de l'attraction s'appliquent à notre 
système solaire entier, et l'analogie doit faire penser qu'elles 
régissent aussi les autres systèmes ; en outre, si l’on admet que 


(1) La pesanteur est donc la force qui sollicite les corps à se porter vers le 
céntre de la terre. Les corps sont attirés non-seulement par la partie centrale du 
globe, mais aussi par tous les atomes qui composent ce dernier, De sorte qu'il se 
produit dans chaque cas des attractions partielles, qui sont regardées comme ayant 
une résultante dont la direction est sensiblement parallèle à celles des attractions 
élémentaires, le diamètre de la terre étant infiniment plus grand que celui des 
corps qu'on lui compare, 
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dans les corps les plus denses l’ensemble des pores est incompa- 
rablement plus considérable que la masse de ces corps, ou, en 
d’autres termes, qu'il y à infiniment plus de vide que de plein, on 
peut regarder les atomes ou les molécules des corps comme 
autant de globes qui composent des sortes de systèmes plané- 
laires, et ramener l'attraction corpuseulaire à la gravitation, 
L’attraction est donc universelle. 

Si l’on pousse plus loin les rapprochements, on reconnaît que 
les attractions électriques suivent les lois de l’attraction céleste, 
el que les phénomènes soit de la chaleur, soit de la lumière 
sont régis quelquefois aussi par les mêmes lois (1). 

Au reste, dans l'observation et l'analyse des phénomènes qui 
résultent de l'attraction, il nous est impossible d’embrasser tous 
les faits particuliers, toutes les petites causes auxiliaires ou for- 
tuiles qui concourent à l’accomplissement de l’ensemble. De 
là, les variétés de phénomènes et les divisions que nous établis- 
sons dans les lois de l'attraction combinée. 

Dans l'hypothèse de l'existence de l’éther il serait peut-être plus 
rationnel d'admettre que les corpuscules des corps ne s’attirent 
réellement pas les uns les autres, mais qu'ils sont poussés les 
uns vers les autres par l’éther qui les environne ; l’idée d’une ré- 
sistance réelle ou de l’inertie opposée aux variations du mouve- 
ment des corps serait placée dans l’éther environnant ; et la cause 
de l'attraction apparente qu’on observe serait la même que celle 
de la chaleur, de la lumière et de l'électricité. 

Quoi qu'il en soit, l’altraction semble être en définitive le seul 
agent physique, qui se manifesierait de différentes manières, 
et les autres ne seraient dans certaines conditions que des 
modifications diverses. D'un autre coté, la matière et l’éther pour- 
raient être regardés comme étant des expressions différentes 
d’une même chose, d’une même substance, 


Cohésion. — La cohésion étant une force qui unit les parties 
similaires d’un corps, doit être en raison directe de l'effort né- 
cessaire pour désunir ces parties : aussi paraît-elle insensible 
dans les gaz, très-faible dans les liquides et plus ou moins 
grande dans les solides. 


(1) Par exemple les lois de l'intensité de la chaleur et de la lumière par rapport 
à la distance. 
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Donc la cohésion qui existe entre les parties respectives des 
corps est toujours un obstacle plus ou moins grand à la combi- 
naison chimique de ceux-ci, et lorsque son énergie surpasse celle 
de l’affinité, la combinaison ne peut avoir lieu que dans certaines 
conditions. Telle est la cause qui empêche les corps solides de 
se combiner, où du moins qui ne leur permet de se combiner 
que rarement. Mais si la cohésion est un obstacle à la combi- 
igation des particules des corps, lors- 


sc 


naison , elle favorise l’agre 
qu'ils se forment. 

La cohésion est une manifestalion particulière de l'attraction 
et peut-être la résultante de plusieurs actions ou la combinaison 
de plusieurs forces, telles que l'attraction et l'électricité, par 
exemple. 


Affinité. — L'affinité, ou la force qui tend à unir Îles parties 
d'espèces différentes, varie entre les divers corps; elle a d’an- 
tant plus d'énergie que les corps ont des propriétés chimiques 
plus opposées; réciproquement le pouvoir dissolvant de l'affinité 
s'exerce d'autant mieux et d'autant plus facilement que les corps 
ont plus d’analogie dans leurs propriétés chimiques, 

Sans les forces qui sont opposées à l'affinité, les corps pour- 
raient se combiner un à un, deux à deux, trois à trois, enfin 
tous ensemble et dans un très-grand nombre de proportions, 
sinon dans toutes; en outre, lorsqu'ils seraient combinés, on se 
trouverait dans l'impossibilité de les désunir, si leurs affinités 
réciproques et leurs quantités respectives étaient égales. Mais 
comme il existe d’autres forces, le nombre des combinaisons 
doit être limité; et l'intervention de ces causes étrangères à 
l'affinité sont telles, nous le répétons, que les composés binaires, 
ternaires et quaternaires, avec des proportions simples, sont les 
plus abondants et presque les seuls connus. 

L’affinité est modifiée dans ses résultats principalement par : 
40 le nombre et la quantité relative des corps entre lesquels la 
combinaison a lieu; 2° les combinaisons dans lesquelles les corps 
peuvent être engagés déjà ; 3° la cohésion; 4° le calorique; 5° l’é- 
tat électrique des corps; 6° la densité; 7° la pression. 

Quand les corps sont fondus ou dissous, ils se combinent en 
général plus facilement, car alors leur cohésion respective de- 
vient pour ainsi dire nulle, au lieu que leur affinité réciproque 
est encore sensible, 66 qui prouve que la première de ces forces 
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décroil dans un rapport beaucoup plus grand que la deuxième. 
Dans de semblables conditions, les dispositions des corpus- 
cules élant dérangées, ceux-ei doivent chercher à se grouper 
autrement 

La tendance qu'ont les corps à se combiner peut être modi- 
fiée à un très-haut degré par l'effet du calorique. Il devient facile 
de voir que cette action ne dépend pas d’une simple modifica- 
tion de la cohésion des corps mis en contact. 

Comme le calorique, la lumière exalte plus ou moins les réac- 
tions chimiques. 

L'étincelle électrique agit comme une chaleur rouge, et l'é- 
lectricité voltaïque, qui se propage de molécule à molécule, 
communique à celles-ci, en les électrisant, des propriétés ré- 
pulsives ou attractives, dont on peut profiter, soit pour opérer 
leur séparation, soit pour effectuer leur combinaison. 

Enfin, l’affinité est peut-être aussi la résultante ou la combinai- 
son de plusieurs forces. 


Catalytie. — La présence de certains corps détermine quel- 
quefois la combinaison de corps qui, sans cela , auraient pu res- 
ter indéfiniment à l’état de simple mélange; dans d’autres cas, 
au contraire, celte présence détermine la séparation d'éléments 
combinés ; et cependant les corpsintervenants n’éprouvent aucune 
altération sensible, ils n’augmentent ni ne diminuent de poids. 
Cette action a reçu le nom de catalytie ou de force catalytique. 
Est-ce une modification particulière de l’attraction, analogue à la 
capillarité , qui attirerait ainsi les parties élémentaires des corps 
au delà de leurs sphères d'attraction respectives, ou qui les re- 
foulerait, et qui dès lors faciliterait les combinaisons, ou qui 
produirait l'effet inverse ? 


Mélange. Combinaison chimique. — Chacun sait ce qu'on en- 
tend par mélange ; mais on ignore souvent la véritable significa- 
tion de l'expression combinaison chimique. Or, l'on dit qu'il y a 
combinaison chimique entre des corps, lorsque leurs parties res- 
péctives agissent les unes sur les autres de manière à n’en former 
plus qu'un seul, qui diffère plus ou moins des composants. Dans 
la réalité, la combinaison n'est qu'un mélange très-intime et 
symétrique desparties élémentaires ; au reste, il serait quelquefois 
bien difficile d'affirmer s’il y a une véritable combinaison ou un 
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simple mélange. Quoi qu'il en soit de celle distinction, on ignore 
si la combinaison à lieu entre les atomes ou entre les molécules, 
ou bien entre les atomes et entre les molécules à la fois. 

Les chimistes admettent que les parties constituantes se com- 
binent toujours en proportions simples et définies pour former 
les corps composés ; ils admetlent aussi que les corps se combi- 
nent molécule à molécule où atome à atome, et par groupe- 
ments symétriques ou systématiques. 

Mais tous les corps ne se combinent pas les uns avec les au- 
ires, parce que différentes causes s'y opposent; néanmoins, 
tous Léndent à sé combiner. Pour expliquer une telle tendance 
générale à la combinaison, on admet l'existence d’une force 
particulière, inhérente ou non à la matière. Cette force, quel 
qu'en soil le principe, a été nommée, ainsi que nous l'avons 
dit, attraction atomique ou moléculaire; les uns pensent qu'elle 
esL une modification de l'attraction, d’autres y voient une action 
électrique, d’autres, enfin, la regardent comme une résultante de 
diverses causes combinées. Dans tous les cas elle ne se manifeste 
qu'à des distances inappréciables, puisque si les distances qui 
séparent les corps sont physiquement mensurables, leurs parties 
élémentaires ne s’allireront pas d’une manière sensible. 
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L'onsidérations générales. — Un peut admettre que lt matière 
est répandue partout, sinon entièrement à l'état de matière telle 
que nous la connaissons, du moins à l'état d'éther et à l'état 
de matière proprement dite, Mais peut-on supposer qu'elle 
woffre pas de solution de continuité, et qu'elle n'est que re- 
lativement circonserite pour former par sa plus où moins 
grande condensation les différents corps qui frappent nos sens? 
Si l’on admet la limilation el la faculté de condensation de la 
matière, faut-il nécessairement supposer la possibilité de lexis- 
lence du vide et la divisibilité de la matière? L'idée du vide 
réel, qui entrainérait celle du néant, est-elle concevable? Nous 
ne le pensons pas. Il y à done quelque chose de caché que nous 
ne comprenons pas el qui restera probablement toujours caché. 
Quant à la division, elle péut être poussée dans les corps appré 
ciables assez loin pour que les dernières parties qui en résultent 
échappent directement à nos sens, Mais la divisihihté est-elle 
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infinie? C'esl ce qu'on ne saurait admeltre dans le système alo- 
mique ; car, suivant les chimistes, les propriétés chimiques dés 
parties entre lesquelles les combinaisons s'effectuent seraient 
nécessairement allérées par les changements survenus dans la 
forûie, le volume, ele., de ces parties. Or, les faits fournis par la 
chimie prouvent le contraire, Cependant, il ne serait pas impos- 
sible que les chimistes fussent dans l'erreur, lorsqu'ilsadmettent à 
l'atome défini et chimique la limite de la divisibilité ; il semble 
même probable que la matière à un certain étal est divisible à 
l'infini. 

Quoi qu'il en soit, pour arrêter nos idées el surtout pour faci- 
liter l'étude des corps, nous admettons au moins théoriquement 
l'existence des atomes définis et de l’espace vide ou éthéré, pé- 
nétrable par la matière proprement dite. 


Système atomique. Système dynamique. — V'après ce qui pré- 
cède, on voit que la constitution des corps peut étre interprétée 
principalement suivant deux ordres d'idées différents, qui for- 
ment deux systèmes distincts : le système atomique où atomistique 
elle syslème dynamique. 

Dans le système atomique on admet que la matière se com 
pose de parties indivisibles où atomes, qui se groupent pour 
former les molécules, celles-ci se groupant à leur tour pour 
constituer les particules, eLces dernières se groupant enfin pour 
donner au corps sa structure et son ensemble. Dans ce système, 
là divisibilité limitée, l'impénétrabilité et la porosilé deviennent 
des propriétés essentielles des corps; les atomes sont maintenus 
à distance par de certaines forces attractives et répulsives; dans 
le volume de chaque corps il y a beaucoup plus de vide que de 
plein, et lou peut expliquer les différences matérielles des coups 
soit par une différence substantielle des atomes, soit par une 
différence dans leurs formes, leurs volumes, leurs nombres. 
leurs positions relatives et leurs mouvements. Non-seulement il 
est probable que les atomes ne sont pas arrangés de la même 
manière dans tous les corps, mais encore les atomes doivent 
êlre moins éloignés entre eux que les molécules entre elles. 
et celles-ci moins que les particules, Cependant la différence 
entre les axes des atomes et les distances qui séparent ces der- 
niers doit êlre relativement beaucoup plus grande que la diffé- 
rence entre les axes des molécules et les distances qui séparent 
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celles-ci; 1 peut en être de même pour les molécules comparées 
aux particules, 

Dans le système dynamique, on regarde au contraire chaque 
corps comme un espace rempli d’une manière continue, La po- 
rosité devient alors une propriété accidentelle; tandis que la dila- 
tabilité, la compressibilité ou condensibilité et la pénétrabilité 
sont des qualités essentielles de la matière, Les états des corps 
dépendent uniquement de certaines forces attractives ou répul- 
sives, et leurs volumes doivent changer aussitôt que les rapports 
de ces forces ne sont plus les mêmes. Dans ce système, on ex- 
plique les variétés de la matière en admettant l'existence d'une 
ou de plusieurs substances simples, dont les différentes conden- 
salions où combinaisons produisent {ous les différents corps de 
la nature. 

Les autres systèmes sur la constitution des corps rentrent dans 
les deux précédents. 

Le système atomique étant le plus généralement suivi et le plus 
convenable pour l'étude des minéraux, nous l'adopterons. Dès lors 
nous ajouterons encore quelques considérations sur les atomes. 


Théorie rationnelle de la constitution corpusculaire. — Si l'on 
admet les atomes, ceux-ci doivent être élendus, limités, impéné- 
trables et indivisibles, du moins jusqu’au terme où ils pourraient 
changer de nature pour passer à l’état de substance éthérée. 

Leur volume doit être fixe et infiniment pelit; on peut les con- 
sidérer comme des points matériels. 

Leur état, dans le cas où les atomes seraient une substance 
similaire à la matière telle que nous la connaissons, est analogue 
à celui de la solidité ; dans le cas contraire, et qui paraît plus pro- 
bable, leur état est tout particulier, différent de ce que nous pou- 
vons apprécier, et résulterait d’une combinaison de la substance 
matérielle avec l'élément physique des agents. 

Leur forme doit être invariable et la plus simple. Or, la forme 
sphéroïdale présentant le plus de simplicité et le plus de rap- 
portsoitavec les corps qui composent le système céleste, soit avec 
les derniers corpuscules que nous pouvons observer (1), doit être 
celle des atomes, Au reste, il n’est nullement nécessaire qu'ils 


(1) Les liquides, les vapeurs, des matières organiques microscopiques, elc., 
nous montrent celle forme, 
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aient une similitude de forme avec les molécules et avec les par- 
ticules ; car c'est le nombre et la disposition relative des atomes 
qui déterminent le type moléculaire. Il peut en être de même des 
molécules par rapport aux particules. 

Ont-ils un poids isolément, ou bien ne l’acquièrent-ils que par 
suite de mouvements ou de leursgroupements en molécules? D'une 
part, la différence quiexiste entreles distances des molécules entre 
elles et les axes de celles-ci étant relativement beaucoup moins 
grande que la différence qui existe entre les distances des atomes 
entre eux et les axes de ceux-ci, l’action de la terre peut devenir 
plus sensible sur les groupements ou systèmes corpusculaires 
que sur leurs éléments ; d'autre part, les atomes peuvent parleurs 
groupements jouir de propriétés particulières et nouvelles. 

Ils sont probablement entourés d’une atmosphère particulière 
formée par l’éther, dans lequel ils sont au reste plongés. 

Les distances qui séparent les atomes entre eux doivent être 
infiniment grandes relativement aux dimensions de ceux-ci. 

Les atomes doivent être mobiles et doués de mouvements rela- 
tifs excessivement rapides ; ils jouissent peut-être aussi d’autres 
mouvements, de manière à former par leurs groupements des sys- 
tèmes analogues aux systèmes célestes. 

Les propriétés physiques des corps dépendent, selon toute ap- 
parence, du nombre, des distances, du mode de groupements et 
des mouvements des atomes combinés avec l’éther. 

Il est rationnel d'admettre que pour qu’une molécule existe il 
faut que l’espace compris entre les atomes groupés ait trois di- 
mensions,.ce qui exige au moins qualre atomes pour la formation 
d'une molécule : car avec deux ou trois atomes il ne résulterait 
qu'une ligne ou qu'une tranche, n'importe les positions que 
prendraient respectivement les atomes, comme le montrent les 


figures 4, 2, 3, 4, 5 et G. 


(Fig. 1.) 


(Fig. 3.) (Fig. 4.) (Fig. 5. (Fig. 6.) 


Le groupement le plus simple qui remplisse la condition des 
trois dimensions se compose de quatre atomes, el se présente 


* 


a 
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sous la forme d’une pyramide lriangulaire ou du tétraèdre, 
comme le montre la figure 7. 


(Fig. 7.) 


Une molécule résulte du groupement symétrique polyédrique, 
ou sphéroïdal datomes. 

Si l’on admet l'hypothèse de lunité de la matière, la différence 
des molécules provient de la différence dans le nombre, les dis- 
tances, l’arrangement ou les mouvements des atomes qui consti- 
tuent ces molécules. 

Existe-t-il plusieurs ordres de molécules, c’est-à-dire des mo- 
lécules simples et des molécules composées? Les chimistes le sup- 
posent et admellent dès lors des molécules simples, binaires, 
ternaires, ele. Les molécules simples seraient celles qui sont for- 
mées seulement par des groupes d’atomes; tandis que les molé- 
cules composées seraient celles qui résulteraient des groupements 
de molécules simples et même d’un ordre plus élevé. 

La forme des molécules est essentiellement déterminée par le 
nombre el l’arrangement des atomes qui les constituent. 

La forme des molécules peut changer non-seulement avec une 
variation dans le nombre des alomes, mais encore avec une nou- 
velle disposition de ceux-ci. 

Des molécules différentes, en même nombre et avec le même 
arrangement, peuvent produire des groupements de même forme, 
comme nous le verrons en parlant de Pisomorphisme. 

Des molécules semblables, en même nombre, mais avec des 
arrangements différents, peuvent produire des groupements de 
formes différentes, comme nous le verrrons en parlant de l’iso- 
mérie et du polymorphisme. 

Enfin, des molécules différentes, en même nombre, mais avec 
des arrangements différents, et ne pouvant être ramences à des 
arrangements semblables, produisent des groupements de formes 
différentes. 

La régularité et la symétrie des molécules donnent la raison 
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des proportions définies dans és combinaisons chimiques et des 
formes géométriques des minéraux. 

Lorsque des groupements de moléeules différentes sont en pré- 
sence et dans des conditions voulues, les atomes conserveront 
rarement l'équilibre qui les enchaîne, ‘el lendront à former de 
nouveaux groupements moléculaires. On peut done ainsi se rendre 
compte des combinaisons chimiques, et d'une manière générale 
on concoit comment l'équilibre des atomes d’un corps fixe peut 
être rompu par les réactions chimiques ou par l'action des agents 
physiques. 

Lorsque dans un groupe moléculaire régulier, contenant plu- 
sieurs éléments identiques de nature et d’arrangement, ou en rem- 
place seulement une partie, la régularité du groupe moléculaire 
sera détruite, el ce groupe passera dans un nouveau système eris- 
tallin; si le groupe moléculaire est simplement symétrique, il 
présentera une variation dans le rapport des dimensions de ses 
axes, ou même dans sa forme absolue. Gelte observation indique 
comment on pourrait faire passer un cube dans le système 
rhomhoédrique, un octaèdre à base carrée dans un octaèdre 
symétrique, ete. 

Les molécules doivent avoir une relation géométrique avee les 
particules et les cristaux qu’elles forment; néanmoins elles peu- 
vent être constituées tout autrement que les particules. 

Le clivage (1) qui s'opère dans les corps cristallisés montre que 
les particules ultimes doivent être des polyèdres d'une forme 
déterminée pour chaque substance, et que c'est l'assemblage 
varié de ces pelits polyèdres qui produit les cristaux'variés. Il 
y a done une relation géométrique entre la forme des parti- 
cules et celles que les cristaux d'une même substance peuvent 
affecter. 

Un type moléculaire est un groupement corpusculaire déler- 
miné par le nombre et larrangenient des parties qui lé consli- 
tuent. Toul nous porte à croire que le nombre des types molé 
culaires n'est pas très-considérable, el que la nature produit la 
variété des corps que nous connaissons en modifiant ces lvpes et 
en lés combinant entre eux. 


Statique corpuseulaire. — l'oultcorps peul ûlre considéré comme 


(1) L'expression de clivage vient du mot allemand Æloben où Æloven, qui signi- 
fie fendre. 
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formé de parties soumises à l’action de plusieurs forces, dont 
les unes tendent à réunir entre elles ces parties et dont les autres 
s’opposeut à leur contact immédiat. Les premières forces sont 
nommées attractives, et les secondes répulsives. Elles se font 
équilibre lorsque le corps conserve sa forme apparente. 

On admet non-seulement que la matière s'attire à toutes 
sortes de distances, mais encore que ses mouvements lendent 
continuellement à se mettre en équilibre avec ceux des milieux 
ambiants, et cela avec plus on moins d'efficacité. 

Le mouvement des atomes est impérissable; sa quantité lotale 
peut être inégalement répartie dans l'univers; mais elle doit être 
toujours la même. 

Les atomes possèdent probablement plusieurs sortes de mou- 
vement : des mouvements vibratoires ou de rotation et des mou- 
vements de révolution ou de translation. 

Par suite, les molécules peuvent posséder des mouvements al- 
terpatifs de contraction et de dilatation que les atomes ne peu- 
vent présenter. 

Il est probable que les atomes ou les molécules s’attirent lors- 
qu'ils tournent dans le même sens, et qu'ils se repoussent quand 
ils tournent en sens contraire. 

Les atomes de chaque corps simple doivent avoir la même 
capacité pour la chaleur; et S'il n'existe qu'une seule espèce de 
matière, Lous les atomes doivent avoir la même capacité pour la 
chaleur, 

Les corps auxquels on à tout lieu de supposer une mème cons- 
lilution oht un même coefficient de caloricilé spécifique, et par 
conséquent les poids atomiques de ces corps sont réciproques à 
leurs caloricités spécifiques correspondantes. En termes géné- 
raux, la culoricité spécifique des corps doit être proportionnelle 
au nombre des atomes qu'ils renferment, ou bien en raison 
inverse de leur poids atomique. 

Dans l'état naturel, tous les corps possèdent une quantité propre 
de mouvement électrique ou une électricité spécifique. S'ils ne 
manifestent point d'électricité, c'est parce qu'il y a équilibre gé- 
néral; mais si cet équilibre est troublé par un changement dans 
la quantité de mouvement électrique, les corps accusent la pré- 
sence de l'électricité. 

En vertu de leursélectricités spécifiques, les corps peuvent donc 
êlre relativement entre eux el allernalivement positifs on néga- 
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lifs, selon qu'ils présentent plus où moins de mouvement élec- 
lrique. Lorsque le mouyement électrique est augmenté, les corps 
sont électrisés positivement; lorsqu'il est diminué, les corps 
sont éleclrisés négalivement. Par exemple, quand deux corps se 
combinent l’un d'eux cède du mouvement électrique aux corps 
ambiants, tandis que l’autre leur en emprunte : de là les états 
électriques opposés qu’ils manifestent. 

Si deux corps libres, mobiles et suffisamment rapprochés l’un 
de l’autre possèdent des quantités de mouvement électrique dif- 
férentes, au-dessus ou au-dessous de la quantité qui constitue 
l'état normal, ils s’attirent, parce qu'il y a tendance à l'équilibre ; 
s'ils possèdent Lous deux des quantités de mouvement électrique 
plus ou moins grandes que celle qui constituerait l’état d’équi- 
libre avec les corps ambiants, ils se repoussent. 

Des physiciens et des chimistes admettent la polarité électrique 
des atomes; de plus, ils pensent que l’affinité, la chaleur, la 
lumière, etc., sont dues à l'électricité, c'est-à-dire que l’électri- 
cité serait la cause unique des agents physiques et chimiques. 

D'après tout ce qui précède on voit qu'aucun corps n’est ato- 
miquement en repos : il peut seulement y avoir équilibre. 

Dans les corps qui à l’état naturel semblent être les plus fixes, 
comme les cristaux, le repos apparent n’est qu'un équilibre ato- 
mique. Si cet équilibre est troublé par des forces agissant au delà 
des limites de l'état normal, il y a mouvement corpusculaire plus 
ou moins sensible. Ainsi les minéraux peuvent changer de tex- 
ture, de couleur et même de composition par certains mouve- 
ments atomiques ou moléculaires intérieurs, soit au moyen d’ef- 
fets mécaniques, soit au moyen de l’action de la chaleur, de la 
lumière, etc. 

Dans les minéraux l'équilibre est le principe de leur existence, 
et le mouvement l'origine de leur destruction: tandis que chez 
les corps organisés le mouvement est le principe de la vie, el 
l'équilibre la manifestation de la mort : sous cette dernière con- 
dition, ils rentrent dans la catégorie des corps bruts. 
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La faculté qu'ont les corps de se manifester à nous ou d’af- 
fecter nos sens est ce qu'on a désigné par le nom de propriété. 
Le nombre des sensations est proportionnel au nombre des sens 
et aux moyens que nous avons pour en faciliter l'exercice. Il y a 
tels corps qui échapperaient à l'observateur, si celui-ci ne trouvait 
par des artifices le moyen de suppléer à la faiblesse de ses or- 

‘ ganes, et sil ne plaçait ces corps dans des circonstances où leurs 
propriétés puissent se manifester à lui. 

On distingue deux sortes de propriétés : les propriétés générales 
et les propriétés particulières. 


PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES, 


On partage les propriétés générales en deux ordres : le premier 
comprend celles qui appartiennent nécessairement à toutes es- 
pèces de matières, etle second comprend celles qui ne paraissent 
pas être essentielles à l’existence de la matière. 

Dans le premier ordre les propriétés générales se bornent à 
deux, l'étendue et l’impénétrabilité ; mais on pourrait encore y 
faire rentrer lindestructibilité, comme on pourrait en distraire | im- 
pénétrabilité, puisqu'il est possible, d’après le système dyna- 
mique, poursuivi jusque dans ses dernières conséquences, de con- 
cevoir la matière douée de la pénétrabilité. 

Dans le deuxième ordre de propriétés générales on range la 
porosilé, la divisibilité, \a dilatabilité, \a compressibilité et inertie. 

Nous avons déjà parlé de l'étendue, de l’impénétrabilité et de 
l'indestructibilité ; néanmoins nous devons revenir sur l’impéné- 
trabilité. 

L’impénétrabilité consiste en ce que deux parties distinctes 
de matière ne peuvent jamais s'identifier l’une dans l’autre, de 
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manière à coexisler au même moment et dans les mêmes points 
de l’espace. 

S’ilest possible d’enfoncer un clou dans le bois, c’est parce que 
les parties du bois s’écartent et font place au clou, au détriment 
des pores; si les liquides et les gaz paraissent pénétrer les so- 
lides, c’est encore à la faveur des pores, car ils ne s’introduisent 
que dans ceux-ci. En un mot, pour qu’un corps occupe la même 
place qu’un autre, il faut que le premier ait été déplacé; ce 
principe devient évident par les deux expériences suivantes 
1° quand on remplit exactement un vase d’un liquide et quand 
on y plongeun corps solide qui ne se dissout pas instantanément, 
le liquide se répand aussitôt par-dessus les bords ; 2 lorsqu'on 
plonge un verre l'ouverture en bas dans un vase rempli d’un li- 
quide, on remarquera que Île liquide ne s’introduit pas dans la 
cavité du verre qui contient de l’air, 

Mais souvent les mélanges et les combinaisons chimiques sem- 
blent indiquer la pénétrabilité de la matière ; ainsi lyréunion de 
plusieurs corps a souvent, après le mélange ou la combinaison de 
ceux-ci, un volume apparent moindre que la somme des volumes 
apparents de chacun des corps pris isolément; cela provient de 
l’affinité, qui, dans le mélange ou la combinaison, a rapproché 
mutuellement les parties différentes des corps, de telle manière 
que les interstices qui existaient entre les parties respectives des 
corps séparés se trouvent diminués dans la réunion. 

Dans le système alomique, l’impénétrabilité devient done une 
propriété essentielle de la matière, et il reste évident qu’elle 
n'appartient pas aux corps, mais bien aux atomes; tandis que 
certaines propriétés, comme la porosité, appartiennent aux corps 
et non aux atomes, et que d’autres peuvent appartenir à la fois 
aux atomes el aux corps. 

La porosilé est la propriété générale en vertu de laquelle il 
existe des intervalles entre les parties matérielles des corps. Les 
cavités qu’on voit de prime abord dans la pierre ponce ne sont 
autre chose que des pores d’une grande dimension; si l’on regarde 
plus attentivement, on en aperçoil d’autres moins grands; puis 
à l'aide d’une loupe on en reconnait encore de plus pelits ; enfin, 
il y en a qui échappent à la vue et à tous les instruments les plus 
puissants. Il n’est aucun corps qui ne soit poreux, d’une manière 
évidente ou non : les minéraux les plus compactes jouis- 
sent eux-mêmes de celte propriété à divers degrés. Au reste, 
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lous les corps qui n'éprouvent pas de déperdition augmentent 
de volume apparent par l'application de la chaleur, et se con- 
tractent par le refroidissement s'ils ne changent pas d'état cris- 
tallin, ce qui prouve que leurs parties peuvent être plus où moins 
éloignées et qu’elles ne se touchent pas. 

La divisibilité est la propriété générale en vertu de laquelle les 
corps peuvent être réduits en parties de plus en plus petites, 
jusqu’à la dernière limite, qu’on admet à l'atome. 

Les substances colorantes et les substances odorantes surtout 
donnent une idée de l'extrême divisibililé de la matière, car une 
très-pelile portion de muse peut fournir pendant plusieurs 
années des particules odorantes à l'air qui se renouvelle sans 
cesse autour d'elle. 

Les arts offrent aussi des exemples d’une division prodigieuse. 
On parvient avec un fragment d’or de la grosseur d'un centimètre 
cube environ à dorer, dans toute sa longueur, un fil d'argent 
d’une étendue de cent lieues; puis en applatissant ce fil on en 
fait un ruban recouvert d'or sur toute sa surface, el qu'on peut 
couper en quatre lanières de même longueur; enfin il est possible 
de diviser ces lanières en dixièmes de millimètre, et rendre ainsi 
visibles trente-deux milliards de parties d’or, en comptant les 
deux faces de chaque parcelle. 

Mais la nature recule les bornes de la division encore beaucoup 
au delà. En effet, quel doit être le diamètre des plus infimes 
parties qui constituent ces animaux que nous n'apercevons qu'à 
l’aide d’un fort microscope ! et qui répond que de tels animaux 
ne soient pas énormes relativement à d’autres, dont l'existence 
est très-probable? 

D'après les exemples précédents on voit que la divisibilité des 
corps, si elle n’est pas infinie, peut avoir ses limites au delà de 
notre appréciation. 

Quant aux autres propriétés générales , nous en avons déjà 
parlé d’une manière suffisante pour l’objet spécial que nous nous 
sommes proposé. Nous devons donc renvoyer pour d’autres dé- 
lails aux ouvrages de physique et aux considérations que nous 
exposerons plus loin. 


PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES. 


Les propriétés particulières sont très-nombreuses, et servent 
de caractères pour distinguer les corps les uns des autres. Mais 
elles sont loin d'avoir en minéralogie toutes la même valeur; 
celles qui ont de l'importance pour la distinction des minéraux 
sont nommées caractères minéralogiques. 

On peut les rapporter aux genres siivants : 


1° Caractères immédiats ; 


2° — mécaniques ; 

n° — organoleptiques ; 
(Al — géométriques ; 

n° — physiques ; 

6° — chimiques. 


Philosophiquement, ces divisions des caractères minéralogiques, 
et à plus forte raison leurs subdivisions, ne sont pas rigoureuses, 
car elles ont souvent entre elles des rapports intimes et même se 
confondent quelquefois; mais dans l’imperfection de nos mt- 
thodes scientifiques toute division, tout classement qui ne détruit 
pas essentiellement l’ordre naturel des principes, facilite beau- 
coup l'étude. Dès lors nous devrons dans le cours de cet ouvrage, 
contrairement au véritable point de vue philosophique, établir 
des divisions artificielles pour permettre à l'esprit de se reposer, 
de mieux saisir la série des faits indépendamment les uns des 
autres, de les comparer ensuite et de remonter enfin aux lois 
générales. 

Parmi les genres de caractères que nous venons d'établir, il 
en est qui sont intimement liés à l'existence même des miné- 
raux ; on les nomme caractères essentiels ou attributs : telles sont 
la composition chimique, qui est sensiblement identique, et la 
forme cristalline, qui est constante ou qui ne varie que suivant 
des lois déterminées pour tous les minéraux appartenant à un 
même type ou espèce. Il x en a d'autres de divers ordres, qui 


PROPRIÈTES PARTICULIÈRES. AT 


sont plus où moins variables el qui dépendent plus ou moins des 
premiers ; on les nomme caractères secondaires. 

Nous indiquerons les relations qui existent entre les princi- 
paux caractères, lorsque nous parlerons de la subordination des 
caractères. 

Le signalement d’un minéral est le choix d’un ou de plusieurs 
caractères pris parmi ceux qui persistent dans toutes les variétés 
de ce minéral; les meilleurs signalements sont les plus courts. 


CARACTÈRES IMMÉDIATS. 


Les caractères immédiats ou extérieurs sont appréciables di- 
reclement, sans instrument ni expérience, Voici l’'énumération 
des principaux : État d'agrégation, forme, structure, texture, 
porosilé, transparence, opacilé, couleur, éclat, irisation, chaloïe- 
ment, scintillement aventuriné et soupesanteur. 


ÉTAT D'AGRÉGATION. 


Les minéraux sont généralement à l’état solide; quelques-uns 
cependant existent à l’état liquide ou visqueux; d’autres se trou- 
vent à l’état de terre, de sable ou même de poudre; certains, 
enfin, se présentent naturellement à l’état gazeux. Dès lors on 
distingue les minéraux en minérauæ solides, liquides, visqueur , 
gazeuæ, lerreux, sablonneux, pulvérulents, etc. 


FORME, 


Les minéraux solides se présentent sous des formes générales 
de deux sortes : ils nous offrent tantôt des polyèdres réguliers 
ou des eristaux, tantôt des configurations irrégulièrement angu- 
laires, ou bien plus ou moins arrondies, et se rapporlant soil à 
des formes imilatives, soit à des formes particulières ou acci- 
dentelles très-variées. De là viennent les expressions de forme 
régulière, pseudo-réqulière , irrégulière, imilalive, organique, 
accidentelle, elc., dont on se sert pour caractériser les formes 
générales des minéraux. 


STRUCTURE ET TEXTURE, 


On entend ordinairement par structure la disposition des parti- 
cules qui constituent un minéral. Les joints de séparation de ces 
particules existent dansle minéralindépendamment de toute action 
mécanique. Celle-ci n’a d'autre effet que de les mettre à nu, etelle 
n’est pas loujours nécessaire pour que les joints se manifestent ; 
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car la lumière suffit pour les faire connaître dans les minéraux 
transparents. 

L'examen de la structure étant une considération de l’arrange- 
ment géométrique ou cristallin, nous devons en renvoyer les dé- 
tails aux caractères géométriques ; néanmoins, nous ajouterons 
dès maintenant que l’on distingue ordinairement les structures 
des minéraux en régulière, irrégulière, laminaire, fissile , feuil- 
letée, stratilorme, bacillaire, fibreuse, radiée, croisée, fragmen- 
taire, etc. Enfin, lorsqu'un minéral ne montre aucune sorte de 
joint, on dit qu'il est massif. 

[I ne faut pas confondre la texture avec la structure. La {ex- 
ture estla considération de l’arrangement non géométrique, de la 
grosseur, de la forme et de l'aspect des parties qui constituent 
une masse minérale. Ces parties, plus ou moins distinctes, sont 
naturellement limitées et séparables par des moyens mécaniques ; 
mais on ne peul appeler joints dans le sens géométrique leurs in- 
tervalles et leur mode de séparation. 

Les lames, les feuillets, les fibres, les fragments anguleux, ete., 
que donne la structure, peuvent avoir une texture particulière. 
Au resle, ce qui établit clairement la différence qu'il y à entre la 
structure et fa texture, c’est que le même minéral peut offrir à la 
fois des exemples de ces deux manières d'être. Ainsi le calcaire 
concrélionné a une structure stratiforme et une texture compacte ; 
l’ardoise à une structure fissile et une texture grenue, fine; l’ob- 
sidienne (1) a une structure fragmentaire et une texture vitreuse ; 
l'argile plastique est massive et possède une texture terreuse. 

La texture est Aomogène lorsque toutes les parties d’un minéral 
sont de même nature et de même aspect (marne, grès, ete.) ; au 
contraire, elle est hétérogène lorsque ces parties sont de nature et 
d'aspect différents (granite, porphyre, etc.). 

On distingue un grand nombre de textures dans les minéraux. 
Nous indiquerons les suivantes. 

Texture cristalline. Parties distinctes, sensiblement cristalli- 
sées (certains calaires et gypses, granite, etc.). 

Texture lamellaire. Parties distinctes, lamelleuses (beaucoup 
de calcaires, de feldspaths, de galènes, ete.). 

Texture fibreuse. Parties distinctes, allongées en fibres plus 

ou moins fines et serrées (gypse, malachite, asheste, etc.) 


(1) Verre volcanique, 


MINÉRALOGIE, 
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Texture saccharoïide. Grains dislinels, plus ou moins cristallins 
(marbre, dolomie, gypse, ete.) 

Texture grenue. Grains distincts, arrrondis où à angles 
émoussés (grès, certaines limonites, etc.). 

Texture {erreuse. Aspect terne, grains généralement indiscer- 
nables, faciles à séparer (craie, marne, argile, ete.) 

Texture compacte. Aspeel lerne, grains indiscernables, forte- 
.ment agrégés (jaspe, certains calcaires, ele.) 

Texture vitreuse. Parlies indiscernables, brillantes, fortement 
agrégées (quartz, obsidienne, etc.). 


POROSITÉ, 


En parlant des propriétés générales, nous avons dit que tous 
les corps sont poreux. Laplace à même admis que dans les corps 
les plus denses le volume {otal des pores est six milliards de 
lois plus considérable que la masse de ces corps. Mais la dif- 
férence de porosilé visible où sensible élant envisagée comme 
caractère des minéraux, on peut établir des distinctions. 

Lorsque les cavités sont visibles, le minéral est caverneux, 
celluleux ou bulleux, suivant la grandeur et la forme de ces ca- 
vilés; lorsqu'elles sont invisibles, elles peuvent être rendues en 
partie sensibles par divers moyens, et se manifestent par la pro- 
priété que le minéral à d'absorber plus où moins soit des gaz, 
soit des liquides. 

La porosité, telle que nous l'envisagcons ici, n'est pas une 
conséquence nécessaire de la densité; des minéraux peuvent 
être d’une densité (rès-différente sans que le plus léger soil 
sensiblement plus porenx que l'autre. 


TRANSPARENCE, OPACITÉ, ete, 


La transparence esk la facullé que possèdent certains minéraux 
de se laisser traverser par les rayons lumineux. 
Lorsque la lumière traverse un minéral sans obstacle, et de 


manière que l’on puisse distinguer lrès-nettement les formes et 


l 


les couleurs des objets qui se trouvent € 


rrière lui, la transpa- 
rence est complète et prend le nom de diaphanéilé; de même la 


diaphanéilé prend la dénomination spéciale do limpidilé Tors- 
l l t 
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qu'elle est jointe à l'absence de tonte couleur du minéral, D'après 
cela on ditque les minéraux sont transparents, diaphanes ou lim- 
pides : le quartz hyalin ou cristal de roche, le calcaire spathique 
ou spath d'Islande, le mica ou verre de Russie, ete., nous offrent 
des exemples de ces sortes de transparence. 

Quand une partie seulement de la lumière traverse le minéral 
el ne permet pas de dislinguer les couleurs ni les formes des oh- 
jets qui se trouvent derrière lui, il y a simplement translucidité. 
La translucidité est done une transparence lrès-incomplète ou 
nuageuse, à la manière du verre dépoli. Les minéraux qui présen 
lent ce caractère, comme par exemple l'albâtre, la calcédoine, 
l'agate, le soufre, le jade, elc., sont dits translucides, 

Enfin, lorsqu'il ne passe pas sensiblement de lumière à tra- 
vers le minéral, il y à oparilé; el les minéraux qui offrent.ce ca- 
ractère, comme par exempleles métaux, le jaspe, l’anthracite, ete., 
sont dits opaques, 

Certains minéraux, qui dans Icur élat ordinaire sont opaques, 
deviennent lranslucides par un séjour plus ou moins prolongé 


dans un liquide : nous citerons la variété d’opale qu'on nomme 
hydrophane à cause de la translucidilé qu'elle acqniert par Pin 
termédiare de l’eau. 

D'autre part, si un graud nombre de minéraux, tels que la 
plupart des métaux et des sulfures métalliques, le graphite, ete. 
paraissent être absolument opaques, beaucoup d'autres minéraux 
pierreux où métalliques, tels que l'amphibole hornblende, le 
silex, le fer oligiste, ete., qui sont opaques aussi, deviennent 
plus où moins translucides lorsqu'on les réduit en lames ou en 
feuilles très-minces, 

Les expressions de transparence, de lranslucidité, d'opa- 
cité, etce., ne doivent donc être prises que dans un sens relatif. 

En général, la limpidité el même la diaphanéité dénotent chez 
les minéraux qui en sont doués une grande pureté et un étul 
erislallin bien prononcé. Mais l'inverse n'est pas également vr, 
c'est-à-dire que la translucidité ou la transparence imparfaite 
et l’opacité ne sont pas loujours des caractères d'impureté ni 
d'irrégularité, puisque le même minéral peut, suivant le mode 
d'arrangement de ses particules, être tantôt diaphane, tantôt 
sunplement translucide.En effet, le cristal de roche n'est pas 
sensiblement plus pur que la calcédoine; Fhydrophane dans 
son Glal d'opacité peut être regardée comme plus pure que 
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dans celui de translucidité; le marbre statuaire d'un beau 
blanc n’est pas plus impur que le spath d'Islande; enfin, l’opacité 
complète appartient aussi à des métaux extrêmement purs. 


COULEUR, 


La manière dont les minéraux absorbent ou renvoient la lu- 
mière, soit de leur surface, soit de leur intérieur, donne lieu à 
divers phénomènes. Nous parlerons maintenant de ceux qui frap- 
pent directement et immédiatement notre vue. 

On sait qu'il y a sept couleurs primitives provenant de la dé- 
composition de la lumière : le rouge, l’orangé, le jaune, le vert, 
le bleu, l’indigo et le violet. Or, un corps est rouge lorsqu'il ne 
réfléchit que les rayons rouges; il est violet lorsqu'il ne réfléchit 
que les rayons violets, et ainsi des autres couleurs. Les diverses 
combinaisons des sept couleurs primitives produisent les diffé- 
rentes nuances, et le blanc résulte de la présence ou de la ré- 
flexion de tous les rayons lumineux, tandisque le noirest absence 
ou l'absorption de tous, 

A l'égard des minéraux, on distingue les couleurs propres et les 
couleurs empruntées où accidentelles. 

Couleurs propres. — Les couleurs propres tiennent à la nature 
même des minéraux, et ne sont dues à aucun corps étranger, 
mélé ou combiné avec ceux qui les présentent. 

La couleur propre est tranchée surtout pour le soufre, la py- 
rite de fer, l’orpiment, l'or, ete., qui sont jaunes; pour le cuivre, 
le cuivre oxydulé, le réalgar, le cinabre, ete., qui sont rouges; 
pour le cobalt arseniaté, qui est rose; pour l'azurite, qui est bleue ; 
pour la malachite, qui est verte ; pour la galène, qui est gris bleuà- 
tre; pour l’argent, qui est blanchâtre; pour l’anthracite, qui est 
noire, et en général pour tous les minéraux dont la composition 
simple les préserve de mélanges étrangers, ou dont la couleur 
propre est assez intense pour anéantir l'influence de celles des 
matières mélangées. 

Certains corps qui possèdent des couleurs propres, comme le 
soufre, le fer, le cuivre, etc., sont susceptibles d'en donner aux 
combinaisons dans lesquelles ils entrent (sulfures, oxydes, sul- 
fates, etc. de fer, de cuivre, de cobalt, etc.) 

Lorsqu'un minéral est ramené au même degré de densité, au 
même élat d'agrégation, à la même température, ete., il a lou 
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jours la même couleur; et plus il s'approchera de l'état de purelé 
parfaite, plus aussi cette couleur sera uniforme et constante. 

Au contraire, la couleur propre d’un minéral varie quelquefois 
suivant la compacité, ce qui a lieu notamment pour les oxydes. 
Ainsi le mode d’'agrégation ou le degré de densité peut faire va- 
rier le fer oxydulé du noir au vert, le fer oxydé hydraté du jaune 
au brun noirâtre, le cuivre azurite du bleu au vert, l’arsenic 
sulfuré du rouge au jaune orangé, l'or métallique du jaune pur 
au violet, ete. La couleur varie quelquefois aussi avec l’arrange- 
ment particulier des molécules : par exemple, le soufre fondu 
à 100 degrés et refroidi présente la couleur jaune qu'on lu 
connait; tandis que porté au point d’ébullilion, c’est-à-dire à 
400 degrés, et refroidi brusquement, il prend la couleur brun- 
rouge, en même temps qu'il devient mou; le phosphore refroidi 
lentement offre une couleur jaunâtre, tandis qu'il est noir lors- 
qu'on le refroidit rapidement. 

Mais la couleur de la poussière d’un minéral est toujours la 
mème, quelle que soit celle de la masse. C'est pourquoi l’on in- 
dique de préférence la couleur de la poussière dans les caractères 
distinctifs. 

Couleurs empruntées ou accidentelles. — Un grand nombre de 
minéraux sont incolores, blancs ou n'ont point de couleur propre 
dans leur élat de pureté; mais ils se trouvent fréquemment co- 
lorés, en tout ou en partie, soit par la présence de corps étrangers 
à leur composition normale, soit par certaines altérations dans 
le mode de leur arrangement moléculaire. Il résulte de là que 
ces minéraux peuvent présenter une mullitude de couleurs diffé- 
rentes, 

Ainsi le quartz est tantôt incolore, tantôt coloré en jaune, en 
vert, en brun, en violet, etc.; l'émeraude est tantôt incolore, 
tantôt colorée en bleu, en jaune, etc.; la fluorine et beaucoup 
d'autres minéraux présentent les mêmes accidents de couleur, 
qui sont dus à des oxydes métalliques , à des matières carburées 
ou autres. Mais lorsque la coloration empruntée provient de la 
présence de substances inhérentes à la composition normale du 
ininéral, comme dans l’amphibole noire (hornblende), dans l'am- 
phibole verte (actinote), dans les diverses variétés de pyroxène, 
de tourmaline, ete., cetlé coloration rentre dans le cas des cou- 
leurs propres des minéraux. 

D'autre part, plusieurs colorations différentes, celles du dia- 
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mant, par exemple, peuvent être attribuées à des dispositions dif- 
férenjes des molécules ou des particules. 

Il y à aussi des minéraux dont les couleurs accidentelles sont 
dues à des mélanges plus ou moïns grossiers, à des pénétra- 
tions d'autres minéraux. Dans ce cas on peut souvent apercevoir 
le minéral qui joue le rôle de principe colorant. Nous cilerons 
le quartz et l’axinile, qui sont verts par le mélange d'une certaine 
quantité de ehlorite; le quarz, qui est rougeâtre par la pénétration 
d'aiguilles de rutile; ete. Ordinairement ces sortes de mélanges 
troublent là transparence des minéraux, qui en deviennent même 
quelquefois tout à fait opaques. 

Si l’on examine la distribution des couleurs dans le règne mi- 
néral, on y reconnait certaines habitudes : et l’on voit que tous les 
minéraux ne sont pas susceptibles de présenter indistinctement 
loutes les couleurs, qu'il semble au contraire y avoir pour beau- 
coup d'enire eux une série de couleurs admises et une série de 
couleurs exclues, 

En effet, les minéraux pierreux à base de chaux offrent à peu 
près toutes les couleurs. Mais dans les carbonates de chaux ces 
couleurs sont plutôt sales que pures où franches, plutôt ternes ou 
pales que vives; dans les fluates de chaux au contraire elles on! 
une purelé, une lransparence, une vivacité qui ne se démentent 
presque jamais: dans les sulfates de chaux hydratés c'est le jaune 
ou le rouge sale qui domine, landis que dans les sulfates de 
chaux anhydres c’est le bleuatre. 

Le quartz n'exclut peut-être aucune couleur; maisà l'exception 
du beau violet de l'améthiste, les autres couleurs ont en général 
peu d'intensité el peu de pûrelé, car le ronge de la cornaline 
n'est pas bien pur. 

La couleur dominante des lopazes est le jaunâtre; on en con- 
nait de bleuâtres, de rosàlres, mais peu de vertes. 

Celle des béryls est au contraire le vert, Lirant quelquefois sur 
le bleuñtre; mais on n'y voit plus ni beau rouge, ni beau jaune, 
ni beau bleu. 

Le tale ne varie guère que du blane au vert. 

Enfin. il ya des minéraux qui jusqu'à présent se sont Loujours 
montrés soit incolores, soit blancs : Lels sont lPamphygène, la né- 
phéline, l'apophyllite, la laumonite, la giobertile, ele. 

La coloration accidentelle n'est pas toujours uniforme, comme 
la coloration propre : d’une part, les couleurs varient d'intensité et 


e 
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de nuances: d'autre part, elles se distribuent souvent de (elle sorte 
que le même minéral est coloré de diverses manières dans ses dif- 
férentes parties. On désigne ordinairement les dessins que ces 
diverses couleurs forment entre elles par les épithèles rubanés, 
sonaires, lachetés, pointillés, veinés, nuagés, arborisés, dendritiques, 
flumbés, ruiniformes, ete. Ces disposions paraissent souvent tenir 
aux circonstances dans lesquelles les corps se sont formés; d'au- 
les lois clles résultent de l'altéralion, de la décomposition de 
l'intérieur à l'extérieur, ou réciproquement. 

Les matières colorantes sont quelquefois des principes fugaces 
que la chaleur, la lumière et l’allération peuvent détruire plus 
ou moins, comme dans le quartz enfumé, le quartz rose, etc. ; 
d'autres fois ce sont des substances orgäniques, comme dans a 
cornaline, qui doit en grande partie sa couleur rouge à des glo- 
bules organiques, La coloration des minéraux peut done changer 
avec le temps ou dans certaines conditions. 

En examinant la teinte que présente la poussière des miné- 
raux, on peut généralement distinguer les couleurs propres des 
couleurs accidentelles; la couleur accidentelle est effacée plus 
ou moins par la couleur propre. Ainsi, l'ématite brune présente 
une teinte d’un brun noirâtre , tandis que sa poussière est d’un 
jaune d'ocre qui caractérise toutes les variétés de fer oxydé 
hydralé; de même le marbre noir donne une poussière d'un 
blanc grisâlre, se rapprochant d'autant plus de la couleur blan- 
che ou de l'élat incolore que la poussière est plus fine. 


ECLAT. 


I ya dés minéraux qui renvoient de leur surface , quand elle 
est naturellement ou artificiellement polie, une si grande quan- 
tité de lumière dans une même direction qu’elle frappe les yeux 
avec une vivacilé toute particulière. Or, c’est ce genre d'action 
qu'on désigne sous le nom d'eclut où de lustre. 

L'éelat est différent, non pas en couleur, mais bien en qualité 
suivant les minéraux qui le produisent, Les principales sortes 
d'éclats sont : 

Éclal adamantin (diamant, eéruse ): 

Eclat vitreux (quartz hyalin, fluortue ); 

Eclal gras (quartz gras , zircon ); 

Eclal résineux (quartz résinite, grenal colophonite) : 
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Éclat céroïde ( petro-silex, serpentine ); 

Éclat perlé (dolomie , perlstein); 

Éclat nacré ( calcaire nacré, stilbite ) ; 

Éclat métalloiïde (mica, hypersthène, diallage ) ; 

Éclat métallique (argent, oligiste, pyrite, galène). 

On a beaucoup étendu les modifications de l'éclat, puisqu'on 
a même admis l'éclat mat (orthose ), l'éclat terne (jaspe), l'éclat 
terreux ( craie), les éclats vif, brillant, doux, ete. 

L'éclat est, comme la couleur, tantôt propre, lantôt acci- 
dentel. 

Enfin, si l’on combine l'éclat avec la lexture ou la cassure, on 
donne l'aspect des minéraux. 


IRISATION, 


L'irisalion est due à la décomposition de la lumière par les 
minéraux qui en sont doués. On distingue deux sortes d'irisalion : 
l'irisation superficielle et l'irisation intérieure. 

lrisation superficielle. — 11 y a des couleurs irisées qui ne 
sont que superficielles ; elles tiennent tantôt à l’allération de 
la surface du minéral (cuivre pyriteux, ete. ), tantôt à des pel- 
licules extrêmement minces de malières élrangères, qui pré- 
sentent des Leintes plus ou moins variées et que le lavage 
suffil quelquefois pour détruire complétement (fer oligiste, 
houille, ete. ). Ces pellicules qui recouvrent la surface du miné- 
val résultent souvent d'une modificalion chimique où physique 
superficielle, décomposent la lumière qui les traverse et produi- 
sent ainsi des laches ou des zones diversement colorées. 

Irisation intérieure. — Y y à aussi des couleurs irisées qui se 
produisent dans l'intérieur des minéraux, et qui sont dues à des 
fissures plus où moins étendues; le quartz, le calcaire, le gypse, etc. 
nous en offrent desexemples. L'iris affecte alors la disposition des 
anneaux colorés, dont on peut faire varier l'aspect dans les mi- 
néraux clivables en comprimant plus ou moins les lames qui 
constituent ces minéraux. 

Les beaux reflets variés que présente l’opale peuvent être rap- 
portés à l’irisation intérieure, produite par des fissures imper- 
ceptibles et très-multipliées. 

D’autres variétés d'opale, sans offrir précisément les couleurs 
irisées, laissent échapper de leur intérieur, quand on les pré- 


CARACTÈRES IMMÉDIATS, 97 


sente à la lumière, des lueurs plus ou moins vives, ordinairement 
d’un jaune d’or ou d'un blanc laiteux. Par suite elles ont recu le 
nom de géirasol. 

Le corindon opalin nous montre des jeux de lumière du même 
genre, 


CHATOIEMENT, 


On désigne par l'expression de chatoiement une propriété en 
vertu de laquelle certaines variétés de différents minéraux sem- 
blent renfermer une tache lumineuse blanchâtre, qui change de 
place, lorsqu'on fait mouvoir le minéral, comme si elle flottait 
dans son intérieur. 

L'orthose pierre de lune, le quartz œil de chat et la cymophane 
nous donnent des exemples de cette propriété. Dans le quartz on 
a expliqué cet effet par la présence de filaments imperceptibles 
d'amiante, Au reste, on l’imite jusqu'à un certain point en incor- 
>s matières peu fusibles, comme de 


porant dans le verre divers 
l'oxyde d'éfain ou des os calcinés et pulvérisés. 

Le chatoiement au lieu d’être simple peut être irisé, comme 
dans la labradorite, qui, suivant qu'on la place sous certaines 
incidences à l’action de la lumière, présente des reflets colorés 
de la plus grande beauté. On croit que ce phénomène est dû à la 
décomposition de la lumière incidente, qui avant d'arriver à 
l'œil traverserait, sur une épaisseur variable selon l'inclinaison, 
les extrémités des lames dont le minéral est composé. 

Le chatoiement peut servir à indiquer le sens du clivage du 
minéral , el par conséquent l'inclinaison des joints de clivage ou 
des lames les unes sur les autres. 


SCINTILLEMENT AVENTURINÉ, 


Certaines variétés de minéraux laissent échapper d’une mulli- 
tude de points de leur intérieur des reflets scintillants, qui sont 
souvent très-remarquables. Ge phénomène, qu'on désigne sous le 
nom de scintillement aventuriné, est produit tantôt par de petites 
parties cristallines plus vitreuses où plus lamelleuses que les 
autres , tantôt par de petites lamelles de mica ou d'oligiste qui 
se trouvent emprisonnées dans la masse. Une variété de quartz, 
ordinairement de couleur rougeâtre ou aventurine, et l’oligoclase 
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pierre du soleil possèdent cetle propriété à un haut degré. 
On imite l’aventurine avec des verres dans lesquels on fail 

cristalliser du cuivre métallique. 


ASTÉRISME, POLYCHROÏSME, ETC. 


Les phénomènes connus sous les noms d'astérisme, de poly- 
chroisme, de cercle parhélique, de couronne, ele., que présentent 
certains minéraux, élant particulièrement du domaine des ca- 
ractères physiques, nous en parlerons en traitant des propriétés 
optiques des minéraux, 


SOUPESANTEUR, 


Comme caractère immédiat on entend par soupesunteur seu- 
lement l'appréciation grossière du poids d’un minéral, en le 
soupesant dans la main. Celle opération simple établit de suite 
une différence entre divers minéraux, que l’on pourrait confondre 
de prime abord par certains de leurs caractères extérieurs. 

Un assez grand nombre de minéraux métalliques sont d'un 
gris plus ou moins foncé et possèdent léelat métallique. Le fer 
oxydulé, le fer oligiste, le fer chromé, le manganèse peroxydé, 
le cuivre gris, le cobalt gris, le cobalt arsenical, Ie plomb sul- 
furé, etc, se présentent avee ces conditions. Or, l'appréciation 
de leurs poids distingue immédiatement les trois derniers minc- 
raux des autres: car la densité moyenne des minerais de fer, de 
manganèse et de cuivre atteint à peineÿ, landis que celle des minc- 
rais de cobalt et de plomb s'élève jusqu'à 7, De même, la soupe- 
santeur suffit quelquefois pour distinguer des échantillons de car- 
bonate de chaux, de sulfate de baryte et de carbonate de plomb, 
qui, étant blancs ou hyalins et à aspect pierreux, ont certaines 
analogies. 

Mais ce caractère de la soupesanteur peut être, dans certains 
cas, bien trompeur, le même minéral pouvant avoir quelquefois, 
suivant ses variétés, des poids très-différents : par exemple, le 
silex pyromaque, qui pèse le double de l'eau, et Le silex nectique, 
qui nage sur l’eau ; le calcaire compacte et le caleaire travertin ; 
la limonite oolitique ét la limonite spongieuse; la calamime con- 
crélionnée et la calamine caverneuse ; le basalte colonnaire et la 
ponce basaltique; ete. 


CARACTÈRES MÉCANIQUES, 


On entend par caractères mécaniques ceux qui résultent de 
l'action d'une ou de plusieurs forces exercées sur les minéraux et 
pouvant être rattachées à l'attraction corpusculaire ou regardées 
comme simplement mécaniques. 

Les principaux caractères mécaniques sont : la cassure , la su- 
lidité, la ténacité, la ductilité, la fragilité, a friabililé , la fledi- 
bililé, l'élasticité, la sonorité, la dureté, la raclure et la lachure. 


CASSURE, 


La cassure des minéraux dérive principalemeut de leur struc- 
ture, de leur texture et de leur ténacité. 

La face de cassure n'existe pas préalablement: elle nait sur 
la surface de séparation des parties d’un minéral, divisé par le 
choc, et résulle entièrement de la manière dont le mouvement 
imprimé par ce choc s’est propagé dans l'intérieur du minéral, 
pour rompre l’agrégalion des parties suivant la surface qu'a pu 
suivre la plus grande force de ce mouvement, en raison de la 
structure, de la texture, de la ténacité, etc. 

La cassure d'un minéral cristallisé ou cristallin est quelquelois 
différente selon qu'on l’exerce dans une direction ou dans une 
autre, Ainsi le béryl présente une structure laminaire dans le 
sens longitudinal, une texture et une cassure vitreuses dans 
le sens transversal; les masses de mésotype zéolile ont une cas- 
sure esquilleuse dans le sens longitudinal et une cassure rabo- 
teuse dans le sens transversal, 

Enfin, la cassure est facile ou difficile, suivant le degré de fri- 
silité ou de ténacité du minéral. 

La cassure fraiche d'un minéral est utile pour faire connaitre 
l'éclat, la structure et la texture de ce minéral; mais elle ne les 
produit pas. 

Parmi les cassures qu'on a déterminées nous indiquerons les 
suivantes comme étant les plus distinctes : 
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Il y à cassure plate ou unie lorsque les surfaces des fragments 
sont à peu près planes, sans aspérités ou cavités bien sensibles 
(calcaire lithographique ). 

Il y a cassure conique lorsque le fragment obtenu est un cône 
surbaissé, souvent assez régulier. Pour que la cassure conique 
ait lieu, il faut que le minéral possède la texture compacte el 
homogène, qu'il soit dur, qu'il se présente en sphéroïde ou en 
plaque dontles deux surfaces soient sensiblement parallèles, et 
que le choc se produise normalement à la surface. Alors l'ébran- 
lement se propage symétriquement et comme une onde conique 
dans l’intérieur homogène de la masse ( grès lustré, agale, etc. ). 

Il y a cassure conchoïde lorsque des zones ondoyantes partent 
d'un point, et s'étendent en s’enveloppant sur la surface de cas- 
sure de manière à imiter assez bien l'empreinte d’une valve de 
coquille bivalve (silex pyromaque ). 

Il y a cassure raboteuse lorsque la surface montre des ondes el 
des inégalités irrégulières (magnésite, argile, basalte, serpentine). 

Il y à cassure écailleuse lorsqu'il s'élève de la surface de cassure 
de petits éclats en forme d’écailles, qui adhèrent encore, mais 
qui ont plus d'opacité que le reste de la masse (silex corné, 
calcédoine, petro-silex, quelques calcaires compactes ). 

Il y a cassure esquilleuse lorsque les parties soulevées, sans être 
détachées, sont longues et pointues comme des esquilles de bois 
(tale, fer hématite ). 

Il y à cassure résineuse lorsqu'elle présente les convexités el 
concavités lisses et brillantes que montrent les corps résineux 
(silex résinite, rétinite ). 

Il y à cassure vitreuse lorsqu'elle offre les convexités el con- 
cavilés de la cassure conchoïde avec le luisant et les stries par- 
liculières au verre ( quartz hyalin, obsidienne ). 

Enfin, on distingue aussi les cassures {erreuses, crochues, cireu- 
ses, inéqales, ele. 


SOLIDITÉ. 


La solidité est relative à la force d'agrégation des parties d'un 
minéral, et à la manière dont celle-ci s'exerce; elle se manifeste 
par la résistance que le minéral oppose à la désagrégation. 

Cette propriété dérive des qualités essentielles des molécules 
intégrantes ou particules ; et si un grand nombre de causes étran- 
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gères, telles que la cristallisation, l'agrégation confuse, l'arran- 
sement différent, l’interposition de vacuoles, ou l’écartement par 
la chaleur, ne venaient pas modifier la force d’adhérence, elle 
devrait être toujours la même dans les diverses réunions des 
mêmes particules. 

La considération relative à la solidité s'étend à différentes mo- 
difications, dont les principales se rapportent à la ténacité, à la 
ductilité, à la fragilité, à la friabilité, à la flexibilité et à l'é- 
lasticité. 


TÉNACITÉ. 


La ténacité est la résistance qu'un minéral oppose à la force 
qui tend à le casser ou à le déchirer. Cette propriété ne doit pas 
être confondue avec la dureté, car il y a des minéraux très-durs 
qui sont très-fragiles ( quartz, silex, euclase, fer sulfuré magné- 
tique, etc.), des minéraux tenaces et tendres (magnésite , tale, 
graphite, argent chloruré, etc.), et des minéraux tenaces et durs 
(émeri, jade, ete. ). 

La ténacité offre une multitude de degrés depuis la faible ré- 
sislance qu'opposent à la cassure cerlaines pierres, comme le 
silex, jusqu'à la grande résistance que présentent à la rupture 
d’autres minéraux, comme le tale, et jusqu'à la résistance encore 
plus puissante à la cassure par traction dont sont douées diverses 
substances métalliques, comme l'or. 

La ténacité appartient plus particulièrement aux métaux; ce- 
pendant il y en à qui ne jouissent pas notablement de cette pro- 
priété, et quelques minéraux pierreux semblent en donner plus 
de signes que certains métaux. Ainsi le tale, la stéatite, le jade, 
l'argile plastique, etc. montrent plus de tendance à la ténacité 
que l’arsenic, l’antimoine, etc. 


DUCTILITÉ. 


On nomme ductililé la propriété que possèdent certaines sub 
stances minérales d’avoir leurs parties tellement liées entre elles 
que sans cesser d'adhérer elles peuvent, par suite d'un effort, 
glisser les unes sur les autres et s'arranger d'une manière per- 
manente dans de nouvelles positions respectives; d’où il résulte 
que ces substances peuvent être pétries, étendues sous le mar- 
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eau où au laminoir, tirées à la filière, ete,, en prenant diverses 
formes, qu'elles conservent jusqu'à ee qu’un nouvel effort vienne 
déranger de nouveau leurs parties. Getle propriété appartient 
particulièrement à quelques substances métalliques, et For la 
possède au plus haut degré; néanmoins certains minéraux pier- 
reux la présentent aussi, mais il faut pour cela qu'ils soient pé- 
| nétrés de liquides, 
La ductilité prend spécialement le nom de malléabilité lovs- 
que la substance s'étend sous le choc réitéré du marteau, celui 
| (de laminabilité lorsqu'elle s'étend sous la pression des cylindres 
du Tlaminoir, et celui de plasticité lorsqu'elle peut être pétrie par 
l'intermédiaire de l’eau. 


FRAGILITÉ. 


On entend par fragilité la facilité avec laquelle on peut casser 
cerlains minéraux. Comme la ténacité, elle n’est pas nécessaire- 
ment dépendante de la durelé, Ainsi le silex pyroimaque possède 
| une bien plus grande fragilité que certains calcaires compactes, 

quoiqu'il soit beaucoup plus dur qu'eux; cette fragilité lui enlève 
| des qualités que sa dureté lui donne pour l'entretien des routes, 
À Nous citérons comme exemples de minéraux fragiles les sui- 
| vants, qui sont rangés à peu près dans Pordre de fragilité : 
Le nilre, qui se brise par la seule chaleur de la main: le 
soufre, qui éprouve souvent la même allération ; le fer résinite : 
| l'arsenic; l'euclase; le fer oligiste spéculaire; l'antimoine sul- 
furé; l'argent rouge; le silex résinite; le silex pyromaque ; le 
béryl aigue-marine; le quartz; le calcaire compacte; le 
| jaspe ; etc. 
Les fissures irrégulières qu’on nomme glacures, et auxquelles 
certains minéraux sont plus sujets que d’autres, ainsi que les 
| lissures régulières de clivage augmentent évidemment la fra- 
silité. 

On a reconnu que la fragilité augmentait souvent dans les mi- 
néraux sorlis du sein de la lerre et qui ont été exposés pendant 
quelque temps aux météores atmosphériques ; mais on a remar- 
qué également que l'effet contraire se produisail aussi, 
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La friabilité est un état d’agrégation tellement imparfait dans 
certaines masses minérales, qu’on peut les diviser en une mul- 
litude de grains, les réduire presque en poudre sous la simple 
pression des doigts, comme le permettent certains grès, le 
kaolin, la craie et la plupart des marnes. 

Si cette propriété, dont jouissent diverses substances miné- 
rales, n'a pas beaucoup de valeur comme caractère, les arts el 
l’agriculture en tirent quelquefois un grand parti. 


FLEXIBILITÉ ET ÉLASTICITÉ. 


La flexibilité est la propriété dont jouissent divers minéraux 
de se laisser courber sans se rompre. Cette qualité semble in- 
compatible avec l'idée qu’on se fait généralement de la rigidité 
des substances minérales. Or, la rigidité des minéraux, n'est que 
relative, et non-seulement il y en a de très-flexibles, mais encore 
il n'existe peut-être pas de pierre qui ne soitsensiblement flexible 
en grand. Le fait se reconnait aisément dans la nature sur les cou- 
ches de grès, de phyllade, de calcaire, d'argile, ete. 

Au reste, il s’agit ici de la flexibilité en petit et de la flexibilité 
considérée comme modification de la solidité. 

La flexibilité, opposée à la rigidité, se fait remarquer sur- 
out dans les minéraux qui se divisent naturellement en lames, 
ou qui se trouvent en filaments très-déliés, Elle se manifeste à un 
très-haut degré dans les amiantes ou assemblages de fibres dé- 
liées et peu adhérentes, que présentent différentes substances 
minérales. Il y en a des variétés qui sont aussi souples que lé- 
toupe de soie; on est même parvenu à filer certaines d'entre 
elles et à les convertir en tissus. 

En général, on peut dire qu'un minéral quelconque, si l’on 
pouvait le réduire en fils assez fins ou en lames assez minces, 
acquerrail cette propriété. Le quartz fondu en offre un exemple 
remarquable : on est parvenu à le réduire, sous la flamme d’un 
mélange d'oxygène et d'hydrogène, en fils aussi flexibles que 
ceux de l'amiante. - 


Dans les minéraux on distingue la flexibilité propre et la feibi- 


lilé accidentelle, La première leur appartient naturellement et à di- 
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vers degrés (amiante, caoutchouc minéral, mica, tale, gypse, 
orpiment, molybdénite, argent, cuivre, etc.); la deuxième 
n'appartient qu'à des substances minérales qui ont éprouvé des 
modifications par des causes étrangères à leur nature ( dolomie, 
grès, marne , etc. ). 

La flexibilité accidentelle ou artificielle peut être produite de 
différentes manières ; nous indiquerons les cas suivants. 

Des plaques d’une dimension convenable de marbre sta- 
tuaire, d’albâtre et de grès blanc qui sont exposées à la chaleur 
d’un bain de sable pendant un certain temps (par exemple 
à la température de 200 degrés soutenue pendant cinq à six 
heures ), augmentent sensiblement de dimension, souvent davan- 
lage dans un sens que dans un autre, et deviennentflexibles. Elles 
acquièrent encore plus facilement la flexibilité par des change- 
ments fréquents, mais pas trop brusques, de température, ct 
surtout par l'exercice de la flexion qu'on leur fait subir; on éta- 
blit ainsi entre les parties un écartement et un rapprochement 
homogènes, assez grands pour leur permettre de jouer les unes 
sur les autres sans se désunir. 

Enfin il y a des pierres, comme certaines marnes ef molasses, 
dont la flexibilité est beaucoup augmentée par la présence de 
l'eau, 

Mais ces flexibilités, que l’on peut donner artificiellement à 
diverses matières minérales, s'affaiblissent et se perdent avec le 
temps et l’évanouissement des causes qui les ont produites, les 
parties reprenant peu à peu, à la longue, leurs positions nor- 
males. 

On distingue différentes sortes de flexibilité naturelle : la 
flexibilité pierreuse, la flexibilité molle, la flexibilité élastique. 

La flexibilité pierreuse n’a lieu que sur les substances mint- 
rales dont les parties sont pour ainsi dire grossières. 

Des minéraux pierreux qui sont réduits en plaques, dont la 
longueur est de vingt à vingt-cinq fois plus grande que l’épais- 
seur, fléchissent par leur propre poids ou par une force égale. 
Mais ces minéraux ont loujours une texture grenue, et si leur 
texture est cristalline, elle résulte d’une cristallisation confuse ; 
en outre, leur texture est quelquefois tellement lâche qu'ils de- 
viennent friables. 

Comme exemples, parmi les pierres qui sont flexibles, il nous 
sulfira de citer : 1° le grès ou quartzite de Villa-Ricca, dont une 
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plaque de 30 centimètres de longueur sur 15 millimètres d'é- 
paisseur peut se courber de 42 millimètres par son propre poids ; 
2 la dolomie du Saint-Gothard, dont une plaque de 24 centi- 
mètres de longueur sur 8 à 10 millimètres d'épaisseur peut se 
courber d'au moins 7 à 8 millimètres; 3° le marbre blane de la 
carrière de Betullio à Carrare, qui jouit d'une grande flexibilité. 

On à observé que les pierres grenues, et notamment les mar- 
bres saccharoïes, qui étaient situés vers des crêtes de montagnes, 
et fréquemment exposés au passage d’une température très-foide 
pendant la nuit à une température souvent très-élevée pendant 
le jour, étaient presque tous flexibles, 

La fléxibilité molle consiste en ce que les minéraux courbés 
ou pliés ne font pas ressort et conservent entièrement ou pres- 
qué entièrement soit la flexion, soit la courbure qu'on leur à 
imprimée, 

Le nombre des minéraux qui présentent celle propriété est 
assez considérable : tels sont le tale, la brucite, l'orpiment, lar- 
gent sulfuré, l'argent chloruré, le molybdène sulfuré , l'argent, 
l'or, etc. 

La flexibilité élastique ou l’élasticilé appartient aux minéraux 
qui après avoir été courbés, pliés ou étirés par une force quel- 
conque reviennent complétement à leur première position. 
Cette propriété se manifeste surtout dans les lames de certains 
minéraux, 

L'élatérite, ou caoutchouc minéral, et le’mica'sont les miné- 
raux qui jouissent de l'élascité au plus haut degré : une lame 
de mica peut être courbée à près de 90 degrés sans se briser, 
et conserver la faculté de reprendre sa direction droite dès 
que la force fléchissante cesse d'agir. Gette flexibilité élastique 
du mieu sert à le distinguer du tale, qui est simplement flexi- 
ble, et qui par conséquent conserve sa courbure. Après l’élatérite 
et le mica viennent l’asbeste , la mésotype et beaucoup de mi- 
néraux pierreux qui peuvent se présenter sous la forme de fila- 
ments fins. Enfin, le fer et le cuivre jouissent jusqu’à un certain 
point de la flexibilité élastique. e 

Beaucoup de substances minérales sont done élastiques; on 
doit même ajouter que tous les minéraux sont plus ou moins 
élastiques, si l’on envisage l'élastieité corpusculaire des minéraux, 
qui dépend essentiellement de la disposition des corpuscules et 
des mouvements qu'on leur imprime artificiellement ou qu'ils 
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éprouvent naturellement soit par des causes physiques, soil par 
des causes mécaniques. L'augmentation et la diminution de cha- 
leur que peuvent subir les minéraux, les phénomènes de dilata- 
bilité, de compressibilité et de retrait, notamment, démontrent 
la plus ou moins grande élasticité corpuseulaire des minéraux. 
Mais ces phénomènes d'élasticité se rapportant à un autre ordre 
de faits que celui dont nous venons de nous occuper, nous de- 
vons en renvoyer l'étude aux caractères physiques des minéraux 
et aux actions des agents physiques sur ceux-e1. 


SONORITÉ. 


La sonorité est la propriété que possèdent, à différents de- 
grés, certains minéraux de produire un son particulier, par 
le choc, par la pression, par le frottement, par un courant 
d'air, etc. 

Peu de substances minérales produisent un son particulier; car 
à l'exception des ardoises, des phonolithes et de quelques autres 
roches, qui se divisent en tables ou en feuillets minces et dont le 
son est assez remarquable, les autres ne font que le bruit comi- 
mun qu'on obtient quand on les frappe ou quand on les entre- 
choque. Cependant certains minéraux, tels que le quartz, lors- 
qu'ils ont été coupés en plaques minces el suivant cerlaines 
directions, donnent des sons assez caractéristiques par le frot- 
tement. D'autre part, les mélaux produisent un son sourd quand 
on les bal, et plusieurs d’entre eux peuvent donner différents 
sons lorsqu'on les place dans des conditions voulues. Mais l'étain 
fait entendre un craquement singulier quand on en courbe un 
barreau, et ce bruit est tellement particulier qu'il a reçu le nom 
de eri de l’étain. Enfin, le soufre en masse, pressé dans la main, 
produit aussi une espèce de petillement très-sensible si on 
l'approche de l’oreille, 


DURETÉ. 
LS 
La durele est la propriété en vertu de laquelle les minéraux 
opposent plus ou moins de résistance à se laisser entamer, rayer 
ou user, C'est sous ce rapport que le diamant est le minéral le 
plus dur, car il raye et use tous les autres corps, n'est rayé ni usé 
par aucun, el nécessite l'emploi de sa propre poussière pour 
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être taillé et poli; c’est aussi sous ce rapport que le tale est re- 
gardé comme le minéral le moins dur ou le plus tendre, pnisqu'il 
peut être rayé par tous les autres el même par Fongle. 

La dureté d'un minéral est liée d’une manière intime à la com- 
position et à l’arrangement corpuseulaire de ce minéral; elle est 
toujours égale dans une même espèce lorsqu'on l’essaye dans 
les mêmes conditions. De prime abord il semblerait que des 
minéraux qui sont de même espèce, possédassent des degrés de 
dureté très-différents : par exemple, le calcaire eraie et le cal- 
cuire spathique, le charbon et le diamant (1); mais ces excep- 
tions apparentes démontrent au contraire qu'il faut déterminer Ja 
dureté des corps d'après celle de leurs particules, et non d’après 
celle de leurs agrégals. Ainsi, c’est la masse des pelits eristaux 
constituant la craie qui seule parait plus tendre que le calcaire 
spathique : chacun de ces petits cristaux pris isolément à une 
dureté égale à celle d’un gros eristal de calcaire. Les diamants, 
les lopazes, les corindons, le quartz hyalin, ete., conservent tou- 
jours la même dureté dans leurs parties, e*est-à-dire dans la pous- 
sière la plus ténue. 

En général, la dureté d'un minéral augmente à mesure qu'il 
s'approche de l’état cristallin le plus parfait. Cependant, le mode 


d’agrégation corpusculaire qui constitue les concrétions produit 
aussi une dureté normale; il peut même arriver qu'un minéral 
soit plus dur à l'élat concrélionné qu'à l’état cristallin. Mais dans 
la plupart des minéraux amorphes la dureté est ordinairement 
diminuée. 

La dureté d’une substance minérale n’est pas égale non plus 
dans le cas de dimorphisme de cette substance : ainsi l'ara- 
gonile raye fortement le ealeaire, et n'en est pas rayée; lacier 
trempé raye l'acier recuit, et offre une résistance beaucoup plus 
considérable à tous les corps par lesquels on cherche à lusér; ele. 

Pour tous les cristaux, la dureté varie suivant les divers plans 
ou lignes cristallographiques; dans un même erislal la dureté est 
égale sur toutes les lignes d'égale valeur cristallographique; les 
sens des clivages et leur facilité plus ou moins grande exercent 
une notable influence sur la situation des lignes de maximun el 
de minimum de dureté; la force avec laquelle les faces sont atta- 


1) La poussière de charbon a une très-grande dureté; l'usage qu'on en fait dans 
les arts pour donner le dernier poli à certains corps le prouve suffisamment, 


s. 
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quées par les acides, les dissolutions salines et l’eau, est en rap- 
port avec la dureté de ces faces et avec la cohésion des particules 
dont elles se composent. 

Ainsi dans un même cristal la dureté varie suivant les faces 
que l'on essaye; sur une même face elle n’est pas exactement 
égale dans tous les sens, transversalement et longitudinalement ; 
et certains angles solides possèdent à un plus haut degré que 
d’autres la propriété de rayer tel ou tel corps. 

Dans les minéraux qui sont elivables, la dureté est moindre 
dans le sens du clivage que transversalement ; par exemple dans 
la fluorine cubique, dont le clivage conduit à un octaèdre régulier, 
la dureté est plus faible dans le sens des diagonales des faces du 
cube que parallèlement aux arêtes: tandis que dans la galène cu- 
bique, qui possède trois clivages parallèles aux faces, c’est l’in- 
verse qui a lieu. 

Les cristaux hémièdres présentent des différences de dureté 
dans les parties affectées par de la dissymétrie cristallographique. 
Ainsi les angles de la boracite situés aux extrémités d’un même 
diagonale du cube ne rayent par les corps avec la même inten- 
tensité. Une lame de blende, taillée perpendiculairement à une 
face du tétraèdre, n’a pas la même dureté dessus et dessous. De 
chaque côté d'une de ses arêtes, le cube de la pyrite ne se laisse 
pas entamer de la même manière, parallèlement à celte arête, 
sur les faces qui la forment par leur intersection. 

La dureté est même en rapport avec la présence de certains 
corps élémentaires : les minéraux alumineux, tels que le corin- 
don, la cymophane, le spinelle, ete. sont très-durs. L’observa- 
tion a montré qu'en général la présence dans les minéraux des 
corps les plus électro-négatifs, l'oxygène et les métalloïdes, aug- 
mente la dureté : le fer oxydulé, le fer oligiste et la pyrite sont 
plus durs que le fer métallique; le sulfure de plomb l’est beau- 
coup plus que le plomb; ete. 

L'eau à une influence contraire : le gypse est moins dur que 
l’anhydrite, dont la composition ne diffère de celle du premier 
minéral que par l'absence de l'eau; de même l’opale est plus tendre 
que le quartz hyalin, la limonite plus que l’oligiste, ele. Les lales 
etles chlorites, dans lesquels ilentre une grande proportion d’eau, 
sont surtout remarquables par leur faible dureté. Enfin, beau- 
coup de roches neptuniennes , telles que le calcaire, le gypse, la 
marne et l'argile, sont rayées par la pointe d'acier; tandis que la 
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plupart des roches plutoniques, telles que le granite, le porphyre 
et le basalte résistent'à cette épreuve. 

C’est principalement en essayant de rayer ou d'user un minéral 
par d’autres que l’on peut évaluer sa dureté; mais il y a plusieurs 
précautions à prendre : il faut autant que possible agir perpen- 
diculairement sur une surface unie; ne pas confondre avec 
une véritable rayure la poussière laissée sur cette surface par la 
trituration de l’angle ou de l’arête du minéral dont on se sert 
pour rayer, et par conséquent avoir soin de nettoyer la surface 
éprouvée, après l'essai, qui doit être répété plusieurs fois ; car 
selon l'adresse qu’on y met et la forme de l’arête ou de l’angle 
avec lequel on agit, on peut rayer ou ne pas rayer le minéral 
quand les deux minéraux possèdent des degrés de dureté qui 
diffèrent peu entre eux. 

Pour apprécier le plus exactement possible la dureté des mi- 
néraux on à établi une échelle de comparaison, formée de dix 
types, qui sont fournis par autant de minéraux convenablement 
choisis et placés à des distances assez proportionnelles. Ces mi- 
néraux de l'échelle de comparaison doivent avoir un degré suffi- 
sant de fixité et de constance; ils doivent aussi être cristallisés 
ou au moins à l’état cristallin et de pureté requis, 

Voiei cette échelle des dix types, en commençant par le moins 
dur : 

1 Tale laminaire blanc, 
2 Gypse prismatique, 
3 Calcaire spathique rhomboïdal. 
% Fluorine octaédrique. 
5 Phosphorite apatite cristallisée. 
6 Orthose adulaire cristallisé. 
7 Quartz hyalin cristallisé limpide. 
8 Topaze prismatique jaune. 
9 Corindon télésie rhomboïdal limpide. 
10 Diamant octaédrique limpide. 

Les numéros d'ordre de ces dix types représentent en unités le 
degré de leur dureté relative. 

Pour rapporter à cette échelle la dureté d'un minéral donné, 
on essaye de le rayer successivement par chacun des types 
en commencant par le plus tendre, c’est-à-dire par le talc; 
lorsqu'on est arrivé au type de la série qui le raye, on dit que 
la dureté du minéral est comprise entre celle de ce der- 
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nier type et celle du type immédiatement précédent; puis on 
l'indique par le chiffre du numéro d'ordre du premier des deux 
types, auquelon ajoute une fraction décimale. Ainsi la dureté de la 
barytine, comprise entre celle du calcaire spathique et celle de 
la fluorine, est représentée par le nombre 3,5; c'est-à-dire que 
la baryline raye le calcaire spathique et est elle-même rayée par 
la fluorine. De même la dureté de l’émeranude, comprise entre 
celle du quartz et celle de la topaze, est exprimée par 7,5. 

D'après cela, on se sert de la dureté pour reconnailre tout d’'a- 
bord différents minéraux : par exemple, on distinguera facile- 
ment le diamant, qui raye tous les corps; le rubis etle saphir, qui 
lesrayent aussi el qui ne sont rayés que par le diamant; les pierres 
précieuses de tous les verres colorés, car toutes ces pierres rayent 
le verre et n'en sont pas rayées; le calcaire du gypse, le quartz du 
calcaire, ete. ; enfin il suffit d'une pointe d'acier pour déterminer 
si une roche est calcaire ou quartzeuse , parce que la première 
se laisse rayer, landis que l’autre résiste à la pointe el l’use 
même, 

On emploie quelquefois Le briquet comme moyen d'épreuve de 
la dureté, Mais cette propriété de faire feu par le choc du bri- 
quet dépend de la dureté et de la ténacité des minéraux : de la 
durelé, parce qu'il faut que le minéral puisse entamer l'acier, 
dont les parcelles lancées rapidement dans Pair s'enflamment et 
produisent les élincelles; de la ténacité, parce qu'il faut que le 
minéral résiste suffisamment au choc : car tel minéral réelle- 
ment plus dur qu'un autre donne cependant moins d’étincelles. 
Le diamant ne produit pas d’élincelles; s'il est plus dur que 
tous les autres corps, il est trop fragile. Le quartz hyalin ne donne 
pas autant d'étincelles que le quartz silex, ou pierre à fusil, parce 
qu'il offre moins de lénacité. 


RACLURE, 


Lorsqu'on raclée un minéral avec un aulre minéral ou avec un 
instrument plus dur que lui, il se produit une rayure el une 
poussière souvent lrès-caractéristiques, el souvent aussi d'une 
couleur différente de celle du minéral essayé. La raclure peut 
done 6tre employée pour distinguer entre eux divers minéraux 
qui de prime abord offrent une certaine ressemblance. 


Au lieu de pratiquer la raclure, on pulvérise souvent une 
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parcelle du minéral pour en obtenir une poussière très-fine et 
en reconnaitre la couleur caractéristique. 

Mais le moyen de reconnaissance le plus usité et le meilleur 
est celui fourni par la tachure, 


TACIURE. 


La lachure est la trace colorée que certains minéraux laissent 
sur les Corps contre lesquels on les frotte; cette propriété ne 
s'applique dèslors qu'aux minéraux assez tendres et assez friables. 

Pour apprécier convenablement la tachure on se sert de préfé- 
rence d'une plaque de porcelaine dépolie, et à defaut de celle-ci, 
d’une feuille de papier blanc; mais il faut avoir soin de bien 
frotter le minéral qu'on veut reconnaitre, de manière que sa pous- 
sière soil très-fine et parfaitement étalée sur la surface d'essai. 
La tachure est souvent un excellent caractère pour distinguer fa- 
cilement par la couleur certains minéraux, et même quelquefois 
pour apprécier le titre ou la richesse de plusieurs d’entre eux, 
comme ceux de manganèse, 

Par exemple : le graphite, très-semblable par plusieurs de ses 
caractères au molybdène sulfuré, produitune tachure noire, tandis 
que le molybdène sulfuré donne une tachure d’un vert sale. 

Le fer peroxydé hydraté produit une tachure jaune, le fer oli- 
gisle une lachure rouge, le fer oxydulé où aimant une tachure 
noire, 

Le protoxyde de manganèse ou acerdèse donne une tachure 
brune, le peroxyde de manganèse ou pyrolusite une lachure noire, 
el d'autant plus noire que ce minerai est plus pur et plus riche, 

Le cinabre ou mercure sulfuré produilune tachure rouge, tandis 
que le réalgar où arsenic sulfaré donne une tachure jaune ou 
aurore, 

Pour lous les minéraux qui possèdent une couleur propre la 
lachure est Lrès-caractéristique ; mais elle présente souveul une 
couleur différente de ceile du minéral essayé, el elle à cet avan- 
lage qu'elle réunit, par son simple caractère de couleur, des va- 
riétés d'un même minéral qui, par leurs diverses couleurs ct 
quelques autres caractères, paraissent être bien différentes : telles 
sont des variétés de fer oligiste, dont les unes sont cristallisées 
el d'un gris d'acier, tandis que d’autres sont pierreuses ou ter- 
reuses et d’un rouge d’ocre 
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On a désigné sous le nom de caractères organoleptiques di- 
verses sensations que les minéraux produisent directement sur 
nos organes. Les principaux sont : le {oucher, l'odeur, la saveur 
et le happement à la langue. 


TOUCHER, 


Le {oucher est l'impression particulière que produisent sur la 
main les minéraux, lorsqu'on les touche. 

Suivant que les parties qui constituent par leur agrégation un 
minéral sont fines ou grossières, anguleuses ou arrondies, sail- 
lantes ou déprimées , dures ou tendres, fortement ou faiblement 
réunies, elc., elles exercent par le toucher des sensations diffé- 
rentes et plus ou moins prononcées, qui dérivent surtout de la 
texture et de la conductibilité de la chaleur. 

Le toucher comprend principalement : la douceur, l'onctuosité, 
la sécheresse, la rudesse, l’âprelé, l'impression de la chaleur el l'im- 
pression du froid. 

La douceur, ou le toucher doux, appartient aux minéraux dont 
les parties constituantes sont très-fines et faiblement agrégées (ar- 
gile plastique , ete.). 

L’onctuosité, ou le {oucher onclueux, à lieu lorsque les parties 
constituantes d’un minéral sont généralement déprimées cl sous 
forme de petites paillettes faiblement agrégées, de manière à 
produire une sensalion sous le doigt analogue à celle du savon, 
Les minéraux qui jouissent de cette propriété sont assez nom- 
breux (tale, stéalite, pagodite, graphite, molybdène sulfuré, 
oligiste écailleux, etc.); mais elle est surtout développée chez 
ceux qui renferment une grande quantité de magnésie. 

La sécheresse, ou le toucher maigre; appartient le plus ordinaire- 
ment aux minéraux avides d’eau et qui absorbent le peu d'humi- 
dité dont les doigts sont naturellement enduits par la transpira- 


tion (silex nectique, etc.). 
0] 
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La rudesse, ou le loucher rude, se manifeste chez les miné- 
raux picrreux dont la texture est grenue, et dont les parties 
constituantes sont fortement agrégées (calcaire, grès, ete.). 

L'äpreté, ou le foucher äâpre, appartient à des substances miné- 
rales qui paraissent être composées de parties fines, dures et an- 
guleuses (trachyte, ponce, tripoli, argilolite, etc.). Cette pro- 
priété semble être une indication de l’action du feu sur les 
substances minérales qui en sont douées. 

Les minéraux ont pour la chaleur des facultés conductrices dif- 
férentes; d'où il résulte que placés dans la main ils produisent 
des impressions de froid plus ou moins marquées et dont on peut 
se servir pour les distinguer. Le diamant, le saphir, la topaze, 
les carbonates et les sulfates de chaux, le succin, les bitumes, ete. 
offrent sous ce rapport des différences assez tranchées, qui per- 
mettent de les reconnaitre. 

On met à profit cette propriété pour distinguer de suite cer- 
lains produits artificiels des minéraux ou des roches qu'ils sont 
destinés à imiter et qu'ils imitent parfois jusqu’à tromper l'œil le 
plus exercé. Les substances minérales naturelles produisent une 
impression de froid qui se prolonge, tandis que les substances mi- 
nérales artificielles produisent une sensation moins vive et de 
plus courte durée. Ainsi, on ne confondra jamais le diamant et 
les autres pierres fines avec les strass, les émaux, ete. ; le cristal 
de roche ou quartz hyalin avec le verre ou le cristal artificiel ; Le 
jayet avec le strass noir; l'obsidienne avec le verre foncé; le 
marbre et l'albâtre avec les stucs; ete. 

Presque tous les minéraux sont froids au toucher; cependant 
il y en à ausssi qui produisent une mpression de chaleur. Mais 
cette impression est le résullat d’une action chimique, produite 
par des acides libres qui se trouvént dans diverses matières en 
décomposition, el principalement dans celles qui proviennent 
des solfatares, 


ODEUR, 


On entend par odeur des minéraux la propriété que possèdent 
certains d'entre eux d'agir sur notre membrane piluitaire. 

Il faut distinguer : 1° les odeurs propres, qui dépendent de la 
nalure même des minéraux et de leur volatilisation ; 2° les odeurs 
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emprunlées ou accidentelles , qui Sont dues en général à l'interpo- 
sdion de matières étrangères. 

Un très-petit nombre de minéraux présentent immédiatement 
une odeur bien caractérisée. On peut cependant ciler comme 
jouissant de cette propriété : le naphte, le pétrole, l'acide sulfu- 
reux, l'acide chlorhydrique, même l’étain, le fer et le cuivre. 
La plupart exigent, pour que leur odeur se manifeste , une action 
préalable, telle que la frietion, la percussion, le secours de la 
chaleur ou l’insufflation de l'haleine. 

La chaleur est le moyen le plus efficace pour rendre manifeste 
l'odeur de certains minéraux : par son action le soufre et les 
composés sulfurés donnent l'odeur suffocante de l'acide sulfu- 
reux; les minéraux séléniés offrent l'odeur du raifort ou des 
choux pourris; les minéraux arsenicaux produisent l'odeur d'ail 
très-prononcée; le sucein et diverses substances résineuses ré- 
pandent des odeurs tantôt agréables , tantôt félides; le lignite 
donne une odeur empyreumatique; enfin, l’antimoine, le tellure, 
le phosphore, elc. présentent chacun une odeur particulière. 

Par le frottement, la percussion ou la fracture, le quartz 
et beaucoup de minéraux siliceux donnent une odeur sui ge- 
neris ou de pierre à fusil; le cuivre produit une odeur nauséa- 
bonde; quelques variétés de succin présentent une odeur 
ambrée; etc. 

L'insufflation de l'haleine, le contact de l'humidité, etc. dé- 
véloppent aussi diverses sortes d'odeurs, notamment des odeurs 
argileuses, sur différentes substances qui sont principalement 
lerreuses ou poreuses el sèches, comme la craie, le lripoli, la 
magnésile terreuse, l’argile, la terre de Cologne, la pinite, 
certains minerais de fer, ete., ce qui permet de ne pas con 
fondre ces substances minérales. Au reste, l'odeur argileuse se 
manifeste d’une manière très-frappaute quand il commence à 
pleuvoir après une grande sécheresse. 

Les odeurs éempruntées ou accidentelles sont dues à des ma- 
lières étrangères, mélangées ou retenues dans les porcs des 
minéraux. Il y en a qui se dégagent dès que le minéral est 
extrait de son gisement, @t qui finissent par disparaitre après 
un certain temps; d’autres, au contraire, se manifestent seulement 
par un des moyens que nous venons d'indiquer pour rendre per- 
ceptibles ou plus intenses les odeurs propres des minéraux. 
Ainsi, la chaleur lait dégager l’odeur bilumineuse des houilles et 
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de certains schistes, grès ou calcaires ; le frottement et la per- 
cussion rendent lrès-sensible l’odeur fétide de quelques quartz, 
de divers calcaires, notamment de ceux qu’on a nommés pierres 
de porc et petites granites, et l'odeur de truffe si prononcée de 
certains calcaires. Ces odeurs peuvent être attribuées tantôt à la 
décomposition de matières organiques ou bitumineuses qui ont 
été enfouies dans le sein de la terre, tantôt à d’autres causes, 


SAVEUR, 


Les minéraux qui sont solubles ou susceptibles de se combiner 
avec la salive affectent diversement l'organe du goût, et sont 
par conséquent sapides, Cette action sur notre organe est ce 
qu'on nomme saveur des minéraux. 

On a essayé de distinguer les différentes saveurs qui appar- 
tiennent aux minéraux, Voici les principales divisions qu'on à 
établies : 


Saveur métallique (métaux et quelques oxydes), 
—  astringente (sulfate de fer), 
—  slyptique (cuivre sulfaté), 
— salée (sel commun), 
— fraiche (nitre), 
— sucrée (plomb sulfaté), 
— amère (epsomite), 
— acide (acide sulfurique), 
—  alcaline (natron). 


HAPPEMENT A LA LANGUE, 


On nomme Aappement l'adhérence que certains minéraux sur 
lesquels on pose la langue contractent avec elle, 

Cette propriété dépend de l'attraction capillaire que certains 
minéraux poreux, lérreux ou secs exercent sur l'humidité de la 
langue, à laquelle ils adhèrent quelquefois si fortement, quand 
on à appliqué cet organe sur leur surface, qu'ils y laissent une 
partie de leur masse lorsqu'on vient à les en séparer. 

Le happement à la langue appartient à quelques cacholongs , 
à des marnes, à la terre d'ombre, à des calcaires hydrauliques, 
au tripoli et en général aux substances argileuses sèches. 


CARACTÈRES GÉOMÉTRIQUES. 


Les caractères géométriques des minéraux sont ceux que pré- 
sente la forme. 

Nous avons déjà dit que les minéraux offraient tantôt des 
formes régulières, tantôt des formes irrégulières. Mais, quelles 
que soient ces formes, elles peuvent toujours, en les considérant 
dans leur ensemble ou dans leurs éléments, être rattachées à 
des formes géométriques. On peut donc distinguer les formes 
des minéraux en configurations directement géométriques et en 
configurations indirectement géométriques. 

Les configurations régulières ou directement géométriques 
paraissent tenir à certaines propriétés inhérentes à la plupart 
des corps inorganiques, el en vertu desquelles les molécules de 
ceux-ci tendent à se réunir sous formes géométriques, lorsque 
dans des conditions voulues et au moment où elles s’agglomèrent 
en masses solides, elles peuvent céder librement à l'attraction 
de cohésion. 

Les configurations irrégulières ou indirectement géométriques 
se produisent dans une multitude de circonstances où le jeu des 
altractions mutuelles se trouve plus où moins troublé, et même 
quelquefois entièrement interrompu par des causes extérieures. 

L'étude spéciale des configurations régulières que présentent 
les minéraux est aujourd’hui très-étendne, et constitue une 
science particulière, qu'on nomme cristallographie, mais qu'il 
conviendrait mieux de nommer cristallogie, comprenant la cris- 
tallographie et la crislallogénie. Or, de même que cette science 
sert d’auxiliaire à la physique et à la chimie, de même elle est 
d’un grand secours pour la minéralogie. Néanmoins, envisagée 
dans tous ses détails, elle ne doit pas être regardée comme formant 
nécessairement l’une des parties intégrantes de la minéralogie 
naturelle, D’après cela nous en donnerons seulement les notions 
les plus essentielles pour la minéralogie, et nous ferons suivre 
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celles-ci de l’étude des configurations irrégulières, quoique ces 
dernières semblent être de prime abord complétement indépen- 
dantes des configurations géométriques, mais auxquelles elles 
se rattachent réellement par des rapports naturels. 


CRISTALLOGRAPHIE, 


APERCU HISTORIQUE. 


Les anciens, tout en ayant remarqué les configurations géo- 
métriques du quarz, du calcaire, du soufre, du diamant et de 
quelques autres minéraux, étaient loin de soupçonner que la 
forme cristalline peut appartenir à tous les corps du règne 
minéral, el encore moins que les diverses configurations géo- 
métriques de ceux-ci sont régies par des lois. 

Il parait que jusqu'à l'époque des travaux de Guglielmini et 
de Linné, c'est-à-dire jusqu'aux dix-septième et dix-huitième 
siècles, on n'avait pas entrevu le parti que la minéralogie peut 
tirer de la forme eristalline des minéraux. 

Guglielmini aurait indiqué la possibilité de faire dériver les di- 
verses formes cristallines d’un minéral de l’une d'elles choisie 
parmi les plus simples; on voit ainsi paraître la distinetion im- 
porlante des formes primitives et des formes secondaires. 

Linné a écrit que les cristaux devaient être le résultat de 
causes constantes, et que l’étude de ces polyèdres pouvait con- 
duire à la distinction des minéraux; mais ses recherches à cet 
égard ne lui ont pas permis de découvrir les véritables lois qui 
régissent les cristaux. 

C'est à Romé de l'Isle que l’on doit la première œuvre capitale 
sur les cristaux, Dans sa cristallographie, qui parut 1772, il à 
décrit avec exactitude un très-grand nombre de cristaux et 
a donné les valeurs des angles compris entre leurs plans, 

Ses observations le conduisirent à poser comme principes : que 
les angles des cristaux ont des valeurs constantes dans la même 
variété cristalline d’une substance minérale; que les différentes 
formes cristallines qu'un minéral peut prendre sont des dé- 
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rivations, faciles à reproduire (1), d'une forme simple et fonda- 
mentale, dont les incidences des faces ont des valeurs constantes 
et qui persistent dans les cristaux complexes, malgré la surad- 
dition de nouvelles faces; que ces dernières forment aussi entre 
elles, et avec les premières, des angles également constants: 
qu'enfin à chacun des minéraux différents correspond une forme 
primitive spéciale, et qui suffit généralement pour les caraclé- 
riser, soit qu’elle se présente directement dans la nature, soit 
qu'on la déduise d’une forme secondaire donnée. 

Au moyen de son système de comparaison et de rapproche- 
ment, Romé de l'Isle à en outre reconnu que les cristaux consti- 
tuent entre eux des groupes naturels. Dès lors il a distribué 
tous les cristaux dans sept tableaux, correspondant en grande 
partie aux types cristallins qui ont été admis plus tard par 
Haüy. 

Quoique les véritables lois de la cristallographie aient échappé 
à Romé de l'Isle ou n'aient pas élé formulées par lui, ses travaux 
n’en n'ont pas moins servi de base aux belles découvertes de 
Haüy. La cristallographie comme science date donc en réalité 
du moment où Romé de l'Isle a publié le résultat de ses re- 
cherches. 

En 1773, Bergmann fit une découverte qui est le point de 
départ de la minéralogie géométrique. Il démontra principale- 
ment que les prismes du calcaire spathique se cassent sur trois 
des arêtes de leur base, suivant des faces qui prolongées for- 
mentun rhomboëdre, Mais Bergmann n’étendit pas sa découverte 
à d’autres minéraux que le calcaire spathique ; Haüy au contraire 
la généralisée ensuite, 

A peu près à la même époque où parut l'ouvrage de Romé de 
l'Isle et où Bergmann venait de faire sa découverte, Haüy, de son 
côté, étudiait profondément les minéraux erislallisés ; pronvail 
régulièrement l'égalité des mêmes angles pour la même va- 
viété cristalline d'une substance minérale, et l'inégalité des 
mêmes angles pour des minéraux différents lorsque ces mi- 
néraux ont des formes semblables (2) ; examinait leur consli- 


(1) Par la méthode des troncatures, 
(2) 11 y a exception pour les minéraux dont les formes appartiennent au système 
cubique; il faut à leur égard faire intervenir une autre considération, par 
exemple celle de l'arrangement corpusculaire, 
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tution intérieure ; reconnaissait un noyau central ou primitif et la 
forme des particules intégrantes; démontrait l'existence d’une 
relation simple entre le solide de clivage et les autres polyèdres 
appartenant à une même substance ; prouvait la possibilité de 
déduire tous ces polyèdres les uns des autres par des lois cons- 
tantes; se servait des éléments précédents pour construire toutes 
les formes secondaires à l’aide de la théorie des décroissements: 
formulait la loi de symétrie, et établissait plus rationnellement 
que ne l'avait fait Romé de l'Isle les systèmes ou types cris- 
tallins. 

Parmi les conclusions auxquelles il est arrivé, Haüy a posé les 
deux principes suivants : 

1° Lorsque des minéraux ont une composition chimique iden- 
tique , ils appartiennent toujours au même système cristallin et 
ont la même forme primitive; 

2 Lorsque des minéraux n’ont pas la même composition 
chimique, ils appartiennent à des systèmes cristallins différents, 
ou bien s'ils Se rapportent au même système cristallin, leurs 
formes primitives sont différentes ou ont des angles différents. 

Mais les deux principes précédents sont aujourd'hui trop 
absolus, depuis la découverte de l’isomorphisme et du polymor- 
phisme, M. Mitscherlich principalement a reconnu que des mi- 
néraux peuvent se présenter sous plusieurs formes incompatibles 
dans la théorie admise, bien que leur composition soit toujours 
identique; et il a montré que certaines substances peuvent se 
remplacer les unes les autres, en toutes proportions, dans la 
composition des minéraux, sans changer les formes de ceux-ci. 

Si Haüy a donné une définition plus précise des systèmes cris- 
tallins, c’est principalement aux cristallographes allemands 
que l’on doit les classifications rationnelles des systèmes con- 
aus (1). Haüy n'avait pas comparé les résultats de ses recherches 
dans le but d'établir une statistique exacte des groupes de formes 
réellement différents que les minéraux peuvent offrir, son alten- 
tion se portant de préférence sur les caractères spécifiques qui ré- 
sultent des variations du clivage entre les minéraux de mêmes 
formes. Il cherchait surtout à multiplier les distinctions et les sub- 


(1) Comme le démontre le travail de Weiss intitulé : Uebersichtliche Darstel. 
lung der verschiedenen natürlichen Abtheilungen der Crystallisations-Sys- 
teme (Mémoires de l'Académie royale de Berlin). 
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divisions; tandis que les cristallographes allemands, qui consi- 
dèrent les formes en elles-mêmes et font abstraction de loutes 
les différences physiques, ont toujours manifesté une tendance 
à grouper les faits et à les généraliser. 

Quoi qu'il en soit, si la cristallographie comme science date 
de l’époque de la publication des travaux de Romé de l'Isle, Haüy 
n'est pas moins le véritable fondateur de la cristallographie 
comme science exacte, puisqu'on lui doit notamment les lois du 
clivage et de la symétrie. 

MM. Weiss et Delafosse sont venus ensuite combler une lacune 
laissée par les travaux de Haüy : le premier en formulant le phé- 
nomène de l’hémiédrie et en indiquant le mode de dérivation des 
cristaux hémièdres; le second en expliquant cette sorte d’ano- 
malie, et en la faisant rentrer dans la loi de symétrie par des 
considérations relatives à la constitution physique. 

Sous le point de vue général, les autres cristallographes se 
sont bornés à modifier la classification des systèmes cristallins, à 
établir de nouvelles notations pour représenter certaines lois, 
et à employer des méthodes plus ou moins élégantes pour cal- 
culer ces lois. Leurs travaux ont introduit souvent de la simpli- 
cité dans la détermination et dans le mode de description des 
cristaux; plusieurs même ont fait ressortir certaines propriétés 
remarquables. 

Enfin différents minéralogisies, physiciens, chimistes el géo- 
mètres ont enrichi le domaine de Ja cristallographie par des 
déterminations nouvelles, par l'observation de faits relatifs aux 
propriétés des cristaux, ou par d’autres considérations. Mais 
tous ces travaux, malgré leur importance, n’ont rien changé 
aux grandes découvertes de Haüy, qui forment encore aujour- 
d'hui la base de la cristallographie. 


CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 


CRISTALLISATION. 


Lorsque les molécules, libres dansleursmouvements, se portent 
les unes vers les autres et se groupent systématiquement, elles 
produisent des particules cristallines , qui elles-mêmes, dans de 
semblables conditions de liberté, donnent naissance par leur agré- 
gation symétrique à un erés{al (1). Ainsi, un corps cristallise quand 
il passe assez tranquillement de l’état gazeux ou liquide à l’état 
solide, et quand il n'est troublé dans sa solidification par aucune 

‘ause étrangère, L'opération de cette agrégation cristalline est 
nommée cristallisation. 

La nature, comme le chimiste, possède divers moyens pour 
former des cristaux plus ou moins parfaits ; les principaux sont 
la fusion, la dissolution , la sublimation avec réagrégation suffi- 
samment lente, l’électro-chimie, les mouvements vibratoi- 
res; ‘etc. 

Nous parlerons plus tard de ces différents modes de cristalli- 
sation. 


CRISTAUX NATURELS, 


On distingue les cristaux en cristaux naturels el en cristaux 
artificiels ; les premiers sont formés par la nature, tandis que les 
seconds sont &eux que nous pouvons produire. Or, la minéralo- 
gie ne s'occupe que des cristaux naturels. 

En minéralogie. on donne done le nom de cristal à tout mi- 
néral qui se présente sous la forme de polyèdre régulier ou symé- 
trique. 

Cet état est l'indice le plus sûr de la pureté et de l’individua- 
lité (2), 


(1) L'expression de cristal vient du mot grec xp5ota)os, qui signifie glace, eau 
congelée ou pierre transparente. 
(2) Dans les laboratoires et les usines on met à profit la faculté que possèdent 
G. 
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Les cristaux sont des polyèdres géométriques ; mais tous les 
polyèdres géométriques que l’on peut concevoir construits, en 
renfermant un espace par un nombre quelconque de faces, ne 
sont pas des cristaux; car les cristaux doivent être assujettis à de 
certaines conditions, qui en limitent le nombre. 

Les cristaux sont toujours des formes régulières ou symétriques, 
en ce sens qu'il existe toujours une loi qui règle la disposition 
générale de leurs parties terminales ainsi que le mode de répé- 
tition des parties semblables etsemblablement placées par rapport 
au centre de la figure. 

La plus grande symétrie que puissent atteindre les polyèdres 
est celle que présentent les solides réguliers de la géométrie. 
Le caractère essentiel de ces solides consiste en ce que chaque 
sorte de parties terminales s'y répète le plus possible et sans 
changer de valeur; d'où il résulte qu'ils n'offrent qu'une seule es- 
pèce d'arêtes, qu'une seule espèce de faces, qu'une seule espèce 
d’angles plans, qu'une seule espèce d’angles dièdres et qu’une 
seule espèce d’angles solides. Or, il n'existe que cinq polyèdres 
de ce genre : le tétraëdre régulier, lhexaèdre régulier, l'octaëdre 
régulier, le dodécaëdre régulier el licosaèdre régulier, 

La plus grande irrégularité que puissent avoir les polyèdres 
est celle que présentent les solides dans lesquels il n'y a point 
de répétition de parties égales et de disposition symétrique. 

Entre la régularité absolue et lirrégularité complète il existe 
une multitude de degrés intermédiaires. Ce sont les formes plus 
ou moins symétriques auxquelles la plupart des cristaux appar- 
tiennent, et dontle caractère particulier de symétrie se détermine 
par une loi de répétition et de distribution des parties terminales 
à l'égard d’un système d'axes. 

Deux polyèdres peuvent être semblables de figure, ou simple- 
ment semblables de symétrie. Dans le première cas, il nous offrent 
la similitude absolue, et leurs parties terminales de même espéce 
sont non-seulement disposées de la même manière, mais encore 
semblables chacune à chacune, Dans le second cas, les deux 
polyèdres diffèrent par la figure et par le nombre de leurs 
parties terminales ; néanmoins, celles-ci sont toujours ordonnées 


beaucoup de corps de pou voir être obtenus en cristaux, pour séparer, à l'état de 
pureté, les corps facilement cristallisables des malières mélangées ou des impu- 
retés qu’ils renferment : nous citerons les fabriques de sel ordinaire, de soufre, 
de nitre , d'alun , de couperose, etc. 
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suivant la même loi; en sorte qu'il y a dans ces polyèdres un 
même degré de symétrie. 

Dans leur état normal les cristaux sont terminés par des faces 
planes, souvent unies et quelquefois aussi brillantes que si elles 
eussent été polies par un lapidaire. En outre, les angles des cris- 
taux sont toujours saillants, et ne sont jamais rentrants. 

Ces conditions fondamentales paraissent subir quelquefois des 
exceptions. Par exemple, le diamant, le gypse, le calcaire, ete., 
offrent plus ou moins fréquemment des cristaux dont les faces 
sont courbes. Or, cette convexité tient tantôt à une déformation 
qu'a éprouvée le cristal dans quelques parties, par diverses 
causes accidentelles; tantôt à ce queles faces du cristal étant 
très-multipliées, et par conséquent très-petites, le polyèdre qui 
en résulte présente alors un certain arrondissement, D'un autre 
côté, différents minéraux, tels que la cassitérite, le gypse, l'al- 
bite, etc., se trouvent souvent en cristaux avec des angles ren- 
trants; mais on reconnait que ces cristaux ne sont pas simples et 
que cette conformation provient uniquement de l’accolement ou 
de la pénétration de deux cristaux, qui produisent ainsi par l’in- 
tersection de leurs faces un angle rentrant. 

Les conditions nécessaires dans lesquelles la matière doit se 
Lrouver pour produire des cristaux et les circonstances générales 
dans lesquelles se sont formées les masses minérales qui cons- 
lituent l'écorce du globe, pourraient faire supposer que la nature 
présente très-rarement les minéraux sous la forme de cristaux, 
et que dès lors le caractère tiré de'la forme cristalline devrait 
tre d'un usage bien restreint, Mais, d’une part, les cristaux sont 
moins rares qu'on ne serait porté à l’admettre de prime abord; 
d'autre part, l’état cristallin des minéraux se traduit aussi par 
leur structure régulière intérieure , qui permet fréquemment de 
rattacher les minéraux aux lois fondamentales des cristaux, el 
par conséquent de se servir souvent du caractère offert par la 
forme cristalline, comme nous le verrons dans la suite, 


ÉLÉMENTS DES CRISTAUX. 


Dans la configuration des cristaux il y a trois principaux élé- 
ments à considérer : 4° les faces, 2° les arêtes, 3° les angles. 

Les faces sont les plans diversement figurés qui terminent le 
cristal. Elles prennent le nom de facettes lorsqu'elles sont très- 
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petites ou plus petites que d’autres, et lorsque leur présence n'al- 
tère pas sensiblement la configuration générale du cristal. 

Les arêtes ou bords sont les lignes droites qui terminent les 
faces du cristal et qui résultent de l'intersection de celles-ci. On 
les dit rectangulaires, aiguës ou obtuses, suivant que les faces qui 
les déterminent par leur intersection forment entre elles des an- 
gles droits, aigus ou obtus. 

Les angles sont les quantités plus ou moins grandes dont s'6- 
artent entre elles soit deux arêtes, soit deux ou un plus grand 
nombre de faces qui se rencontrent. On les distingue en an- 
gles linéaires où plans, en angles dièdres et en angles solides. 
Les premiers résultent de l'intersection de deux arûtes, les se- 
conds de l'intersection de deux faces, et les troisièmes de l’in- 
tersection, ou de la réunion en un point, de trois ou bien d’un 
plus grand nombre de faces. Enfin, on nomme frièdre l'angle 
solide formé par l'intersection de trois faces, quadrièdre où qua- 
druple l'angle solide formé par l'intersection de quatre faces, 
et ainsi de suite. 

Les arêtes et les angles dièdres sont les éléments essentiels des 
cristaux. 

On entend par éléments identiques, ou de même espèce, ceux 
qui sont non-seulement égaux, mais encore semblablement cons- 
titués et disposés. Dans la plupart des cristaux (4) les arêtes el 
les faces opposées sont égales et parallèles au moins deux à + 
deux ; en outre, les angles solides aussi opposés sont égaux. Il ré- 


sulte de cette symétrie que généralement les cristaux peuvent, 
sous le rapport de la forme, être partagés en deux moitiés simi- 
Jaires au moyen de plans passant par leur centre. 


AXES CRISTALLINS. 


Dans tout cristal on peut ordinairement concevoir un point 
intérieur, situé de manière que toute ligne droite qui y passe et 
dont les deux extrémités aboutissent à la surface extérieure du 
cristal se trouve divisée par ce point centralen deux parties égales, 

Dès lors la symétrie d’un cristal se manifeste par l'ordonnance 
de ses parties similaires à l'égard d'une ou de plusieurs lignes 
droites que l’on peut imaginer dans l'intérieur du cristal, qui 


(1) Sauf les cas où ils affectent une forme tétraédrique. 
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passent par son centre, et que l’on obtient en joignant les milieux 
soit des arêtes, soit des faces, ou bien les sommets des angles 
solides opposés. 

Ces lignes droites sont nommées axes crislallins. 

On peut en général admettre plusieurs sortes d’axes dans un 
cristal, et leur ensemble est désigné sous le nom de systèmes 
d’axes. Maïs il y a presque toujours un système d’axes ou un axe 
à l'égard duquel la symétrie semble être plus normale, et qui in- 
dique la position à donner au cristal ; cet axe est appelé axe prin- 
cipal, landis que les autres sont nommés axes secondaires. 

Les figures 8, 9, 10, {1 et 12 donnent une idée des différents 
systèmes d’axes. 


(Fig. 11.) (Fig. 12.) 


Dans l’hexaèdre régulieroule cube on peut déterminer treize axes, 
appartenant à trois systèmes différents (figures 8, 9 et 10), et les 
axes d’un même système sont égaux; par conséquent le choix de 
l'axe principal parmi les axes d’un même système y est arbitraire. 

Dans le dodécaèdre hexagonal {figure 11) on détermine les 
axes en joignant les angles solides opposés. On obtient ainsi Lrois 
axes horizontaux égaux, appartenant à un même système, étunaxe 
verlical, perpendiculaire au système des trois autres; dès lors on 
prend cet axe unique pour axe principal. 

Dans l’ectaèdre à base rhomboïdale ! figure 42) on détermine 
encore les axes en joignant les angles solides opposés, et l'on a 
lrois axes inégaux. 

Pour les autres formes cristallines on arriverait à des résullats 
analogues. Enfin nousajoutcrons que lesaxes sontperpendiculaires 


* 
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ou obliques entre eux, suivant les formes cristallines auxquelles 
ils se rapportent. 


ORDONNANCE DES CRISTAUX, 


Pourétudieravec plus de facilité les diverses formes cristallines, 
il est utile de donner aux cristaux des positions fixes. Or, lon à 
reconnu qu’il convenait mieux de les placer de manière que l’un 
de Jeurs axes fût vertical. 

Lorsque parmi les systèmes d’axes d’un cristal il existe un axe 
principal ou un axe qui n’a pas d’analogue, on choisit toujours 
cet axe pour le placer dans la position verticale et par conséquent 
pour ordonner Je cristal. Maïs si le cristal n'a pas d’axe prin- 
cipal, ou si aucune propriété exceptionnelle n'indique un des 
axes préférablement aux autres, on prend arbitrairement lun 
quelconque d’entre eux que lon regarde comme axe principal, 
que l’on met dans la position verticale et qui sert d'ordonnance 
au cristal. 

De plus, on doit ordonner convenablementles axes secondaires 
par rapport au plan d'observation ; par exemple, placer lun d'eux 
dans ce planet lui donner souvent même une position horizontale. 

Cette ordonnance conventionnelle ou mathémalique n'est gé- 
néralementpas naturelle, car en l’adoptant il faut souvent que les 
cristaux soient appuyés sur l’un de leurs angles; mais elle offre 
de la facilité pour la comparaison des cristaux d’une même suh- 
stance minérale, 

Dans tous les cas, lorsque la posilion du cristal est fixée, il faut 
qu'il la conserve et qu’on adopte la même ordonnance pour tous 
les cristaux qu'on lui compare. 


VARIËTÉ DES FORMES GRISTALLINES. 


Les formes cristallines qu'affectent les minéraux sont très- 
nombreuses, et paraissent être de prime abord variables à l’in- 
fini; mais il existe des lois auxquelles sont soumises les formes 
cristallines des minéraux, et qui en limitent considérablement 
le nombre, comme il existe aussi des lois qui permettent de 
simplifier beaucoup ce nombre déjà limité. Il résulte des der- 
nières Jois : 


1° Qu'un grand nombre de formes en apparence très-diffé- 
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rentes se lient entre elles de la manière la plus naturelle et sont 
simplement des modifications plus ou moins profondes les unes 
des autres ; 

29 Que toutes les formes connues peuvent être groupées en un 
nombre restreint de types ou systèmes distinels ; 

3° Que dans chacun de ces types toutes les formes qui s'y rap- 
portent peuvent se déduire rigoureusement d’une forme unique. 


FORMES SIMPLES ET FORMES COMPOSÉES. 


Les formes cristallines peuvent être simples ou composées; ces 
dernières sont aussi diles complexes. 

On entend par cristaux simples ceux qui ne sont lerminés que 
par des faces semblablesou de même sorte, comme par exemple 
le cube, qui est terminé par six carrés ; le rhomboèdre, qui est ter- 
miné parsix losanges, ou rhombes ; le prisme, qui est términé par 
sixrectangles, ou parallélogrammes; l’octaèdre, qui estterminé par 
huit triangles ; le dodécaèdre hexagonal, qui est terminé par douze 
triangles ; etc. Les figures 43, 14 et 15 représentent séparément 


Fig. 13.) (Fig. 14. 


lois formes simples : un cube, un octaèdre et un dodécaèdre. 

On entend au contraire par cristaux complexes où composés ceux 
qui sont terminés par des faces dissemblables ou de sortes diffé- 
rentes ; ils résultent de la combinaison de formes simples entre 
elles. La figure 16, quireprésente un cubo-octaëdre, et la figure 17, 
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Fig. 16.) 


qui représente un prisme pyramidé, donnent deux exemples des 
formes composées ou complexes. 
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Lorsqu'un cristal composé est formé de deux sortes de faces, 
on le dit biforme ; quand il est composé de trois sortes de faces, 
on le dit #riforme, et ainsi de suite. 

On distingue encore les formes en deux catégories : les formes 
closes ou finies, et les formes ouvertes ou indéfinies. La première 
catégorie comprend les formes dont les faces embrassent un espace 
limité de toutes parts : tels sont le cube, l’octaèdre régulier, etc. 
La deuxième catégorie comprend les formes dont les faces ne li- 
mitent l’espace que de certains côtés et le laissent indéfini dans 
d'autres sens : tels sont le prisme hexagonal, le prisme dodéca- 
gonal, ete. On regarde ces dernières formes comme ne pouvant pas 
toutes seules constituer un cristal complet, et quand on les ob- 
serve surun pareil cristal, c’est parce qu’elles sont en combinaison 
avec d’autres formes, soit fermées, soit ouvertes. 


FORMES SIMPLES LES PLUS ORDINAIRES, 


Les formes simples les plus ordinaires sont le /élraèdre, le 
cube, le prisme, le rhomboèdre et l’octaèdre, qui peuvent être -ré- 
duits au prisme, au rhomboèdre et à l'octaèdre, ou même d'une 
manière plus générale au prisme et à l’octaèdre. 

Le prisme (fig.18) estun polyèdre terminé supérieurement etin- 

férieurement par deux faces parallélogrammiques 
Æ, u (abcd, efgh), égales et parallèles, latéralement par 
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quatre facesparallélogrammiques (aefb,bfge,cqhd, 
dhea), dont les opposées sont égales et parallèles. 
Les deux faces supérieures et inférieures sont les 
bases du prisme, elles faces latérales en sont les 
l; pans. Les arêtes des bases prennent la dénomina- 
tion de basiques, les autres s'appellent latérales. 


D 


(Fig. 18.) 


Un prisme est droit lorsque les arêtes latérales 
des pans sont perpendiculaires sur les bases, tandis qu'il est 
oblique dans le cas contraire; mais l’obliquité n’a lieu que dans 
un seul sens, 

Différentes sortes de prismes résultent aussi de la forme des 
bases. On distingue entre autres : le prisme carré, dont les bases 
sont des carrés; le prisme rectangulaire, dont les bases sont 
des rectangles ; le prisme rAomboïdal, dont les bases sont des 
rhombes. 
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Le cube (fig. 19) n’est qu'un prisme droit, terminé par six faces 
carrées et égales (1). 


Le 


(Fig. 19,) (Fig. 20.) 


Le {étraèdre | fig. 20), le plus simple géométriquement de 
tous les solides angulaires, est un polyèdre {abed) terminé par 
quatre faces triangulaires {abe, acd, «db, bed). Lorsque ses faces 
sont formées par des triangles équilatéraux on le nomme té- 
traèdre régulier. Mais le tétraèdre, quel qu'il soit, est considéré 
par beaucoup de cristallographes comme n'étant que la moitié 
d’une forme cristallographique. 

L'octaèdre (fig. 21) est un polyèdre terminé par huit faces trian- 

Ne gulaires. Lorsque ses faces sont formées par des 
/ | US triangles équilatéraux, il s'appelle octaèdre ré- 
> , gulier. On peut concevoir tout octaèdre comme 
K PA composé de deux pyramides quadrangulaires 
5 \7 appuyées sur une base commune. 

? L'octaèdre est droit quand sa base est ho- 
Fig. 21.) rizontale; il est oblique dans le cas contraire, 

el l'obliquité peut avoir lieu en deux sens. 

On distingue aussi les octaèdres d’après la forme de leurs 
bases; en sorle qu’un oclaèdre peut être carré, rectangulaire ou 
rhomboidal, selon que sa base est un carré, un rectangle ou un 
rhombe, 

Enfin, on nomme basiques les arêtes de la base, et culminantes 
toutes les autres; de même on distingue les 
angles basiques etles angles culminants. 

Le rhomboèdre (fig. 22) est un polyèdre 
obliquangle, terminé par six faces rhomboï- 
dales égales et parallèles deux à deux, et qui a 
deux angles solides réguliers. À la rigueur, 


_—_—_ 


(1) C'est la forme que représente un dé à jouer. 
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on pourrait envisager le rhomboëdre comme étant un prisme; 
mais on doit par diverses considérations le regarder comme 
un hexaèdre tout particulier, 

Parmi les huit angles solides que le rhomboëdre possède, il y en 
a seulement deux qui soient formés par trois angles plans égaux. 
Ces deux angles solides se trouvent symétriquement opposés et 
aux extrémités d’une diagonale, qui est l’axe principal du rhom- 
boèdre (voyez fig. 22). 

Les rhomboëdres sont aigus ou oblus, suivant que les angles 
plans, qui forment leurs angles solides culminants ou situés aux 
extrémités de l’axeprincipal, sont plus petits ou plus grands qu’un 
angle droit. 


RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES FORMES CRISTALLINES D'UNE MÊME 
SUBSTANCE MINÉRALE. 


Quand on considère l’ensemble des cristaux que présente une 
même substance minérale, on est généralement frappé de la di- 
versité de leurs formes; car, s’il y a des substances qui affectent 
seulement quelques formes différentes, il y en a d’autres qui of- 
frent plusieurs centaines de formes. Mais lorsque l’on compare 
attentivement toutes les diverses formes que présente une même 
substance minérale, on reconnaît qu'il existe entre elles des re- 
lations qui établissent une espèce de filiation et qui ramènent à 
une très-grande simplicité celte diversité de formes, Les lois du 
clivage, de la forme primitive et des dérivations démontrent cc 
principe d'unité à l'égard des cristaux d’une même substance mi- 
nérale. 

La galène présente, par exemple, des cristaux cubiques (fig. 
23) et des cristaux octaëdriques (fig. 2), qui au premier aspecl 


(Fig. 23.) (Fig. 21.) 
paraissent être tout à fait étrangers les uns aux autres; mais leur 
relation est dévoilée par l'existence de certains cristaux cubiques 
qui portent sur les huit angles solides des faceltes triangulaires 
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(fig. 25) etinclinées comme celles de l’octaèdre, ou par l'existence 
de certains cristaux octaédriques qui portent sur les six angles 
solides des facettes quadrangulaires (fig. 26)et inclinées comme 


LES 
(lig. 25.) (tig. 26.) 

celles du cube, facettes qui si elles étaient approfondies jusqu’à 

leur rencontre mutuelle feraient dans le premier cas disparaître 

entièrement les faces du cube et formeraient un véritable oc- 

taèdre, tandis que dans le second cas elles feraient disparaitre 

les faces de l’octaèdre et formeraient un véritable cube. 

S'il y a des relations réelles entre les diverses formes cristal- 
lines d’une même substance minérale, il n'existe souvent au- 
cune analogie entre les cristaux de substances minérales diffé- 
rentes, à moins de considérer les formes cristallines sous un point 
de vue philosophique particulier, qui du reste conduirait toujours 
à des différences marquées dans l’application, 


FORME DOMINANTE, 


Dans un cristal composé, l’une des formes élémentaires qui 
le constituent est ordinairement plus développée que les autres 
et donne au cristal son aspect général. Cette forme élémentaire 
prend alors le nom de forme dominante. Ainsi dans les fig. 27et28, 


(Fig: 27.) (Fig 28.) 
qui représentent des cristaux composés des faces du cube et de 
l'octaèdre, la forme dominante est celle du cube; tandis que dans 

ÉD \ la fig. 29, qui représente un autre cristal composé 
1e SR aussi des faces du cube et de l’octaèdre, la forme 
| D } dominante est celle de l’octaèdre. 

\Ÿ La forme dominante est généralement la forme 
«Fig.29.) primitive ou bien l’une des formes secondaires les 
plus simples. 
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CONSTANCE DES ANGLES. 


Dans tous les cristaux d’une substance minérale qui se rap- 
portent à la même variété de forme les valeurs des mêmes angles 
sont constantes. 

Donc, pour la même forme cristalline d’un minéral, quel que 
soit le volume des cristaux, la valeur des mêmes angles dièdres 
est constante. Par exemple, pour le quartz les faces des rhomboë- 
dres primitifs font toujours entre elles des angles dièdres de 
94° 13" et de 85° A5"; les faces des prismes habituels font toujours 
avec celles des pyramides correspondantes un angle dièdre 
de 4410 40’; et ainsi des autres formes. 

Mais les valeurs des angles sont ordinairement différentes pour 
les formes semblables des substances différentes, et à plus forte 
raison pour les formes différentes des substances minérales dif- 
férentes. Ainsi, tandis que les angles dièdres du rhomboëdre pri- 
mitif du quartz sont de 85° 45’ et de 9% 45’, ceux du rhomboëdre 
primitif du calcaire sont de 74° 55" el de 4105° 5”, 

Aussi cette propriété fournie par la valeur des angles est-elle 
employée avec avantage pour caractériser les minéraux cristal- 
lisés. 

Dans les circonstances ordinaires les valeurs des angles des 
cristaux les plus parfaits peuvent varier jusqu'à une minute. Il 
s'ensuit que la nature des cristaux ne comporte pas une exacti- 
tude au delà des minutes. En outre, ce principe de la constance 
des angles n’est rigoureusement vrai que pour les cristaux de 
composition chimique identique et de même température. 

M. Mitscherlich a démontré que les valeurs des angles pou- 
vaient varier par suite de la dilatation inégale que les cris- 
taux éprouvent dans les divers sens de leurs différents axes, 
quand on les chauffe fortement. Mais ces variations produites par 
des différences de chaleur suivent une marche assez peu rapide 
pour qu'elles paraissent insensibles à la température ordinaire. 

Il n’en est pas ainsi des mélanges de matières de diverses na- 
tures qui peuvent faire varier la composition des cristaux : leur 
effet est beaucoup plus marqué. Néanmoins il y a une sorte de 
mélange qui ne paraît pas avoir d'influence sensible sur les va- 
leurs des angles des cristaux; c'est lorsque les matières Ctran- 
gères ne font point partie intégrante des couches du cristal et 


CARACTÈRES GÉOMÉTRIQUES. 95 
qu'elles ne sont qu'interposées dans les interstices qui séparent les 
couches, de manière quesi on les soustrait par la pensée, le cristal 
n'éprouve aucun déchet et subsiste tout entier. 

Des variations plus ou moins grandes ont lieu lorsque des 
substances de natures différentes, pouvant se substituer les unes 
aux autres dans foutes proportions, concourent à la formation 
d’un seul et même cristal. Dans les cas de ce genre de constitu- 
tion la valeur de l'angle du cristal serait, d’après la loi qui a été 
formulée par Beudant, une moyenne entre celles des angles cor- 
respondants de toutes les substances prises proportionnellement 
à leurs quantités relatives dans le composé. 

Supposons le cas de deux carbonates isomorphes. Soit 4 l’angle 
du premier, b celui du second et x celui du carbonate mélangé; si 


mn : 
de plus — exprime le rapport des nombres d’atomes des deux 
ñ 


carbonates qui entrent dans un poids quelconque du carbonate 
mélangé, on aura, d’après la loi de Beudant : 

ma + nb 

m+Nn 


Mais la loi de Beudant est hypothétique et n’a pas encore été 


T = 


généralisée. 
STRUCTURE OU CONSTITUTION CRISTALLINE. 


La structure résulte de la disposition des parties qui consti- 
tuent la masse minérale. 

Nous avons déjà dit un mot sur la constitution corpusculaire 
et sur la structure des minéraux; maintenant nous nous borne- 
rons à expliquer la structure cristalline de ces corps, et plus tard 
nous reviendrons sur leur constitution intime. 

La particule étant la plus petite partie d’un corps, et de même 
nature que lui, qu'on puisse obtenir par la division mécanique, est 
par conséquent pour un minéral le dernier solide qui puisse ré- 
sulter de tous les clivages réunis de ce minéral, 

Le clivage des minéraux montre que leurs particules sont des 
polyèdres très-simples, symétriques et d’une forme déterminée 
pour chaque substance minérale différente; il montre aussi que 
les cristaux résultent d'assemblages symétriques de particules 
disjointes. La particule cristalline doit donc être considérée 
comme l'élément immédiat de la forme du cristal; tandis que la 
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molécule doit être considérée comme l'élément immédiat de la 
nature du minéral. 

Il existe une relation géométrique déterminée entre la forme 
des particules et celles que les cristaux d'une substance miné- 
rale peuvent affecter. Mais la forme des particules peut être soit 
identique, soit différente de celles des cristaux; par exemple, 
des particules cubiques peuvent par leur assemblage produire 
des cristaux cubiques, octaédriques, dodécaédriques, etc. En 
sorte que des minéraux identiques par leur constitution eristal- 
line fondamentale et parleur nature sont susceptibles de présenter 
des formes différentes, selon qu'ils sont terminés dans telle 
ou telle direction par rapport aux axes des particules. 

Les molécules doivent avoir avec les particules une relation 
géométrique d’un certain ordre par leurs formes ou par leurs dis- 
positions. 

La propagation de la chaleur dans les cristaux et leur dilatation 
ayant lieu différemment, suivant les formes types de ceux-ci, 
paraissent démontrer qu'il existe des relations géométriques entre 
les molécules, les particules et les cristaux. Des phénomènes 
optiques, électriques, élastiques, etc. conduisent à la même 
conclusion. Enfin, si l’on déforme un cristal, par exemple au 
moyen de la pression, certains phénomènes optiques, calorifi- 
ques, électriques, etc. sont altérés, et d’autres modifications ap- 
portées aux formes des cristaux font aussi éprouver des change- 
ments à divers phénomènes physiques, ce qui semble encore éta- 
blir qu’il y a nécessairement des relations entre les formes des 
cristaux et celles soit des particules, soit des molécules, ou tou 
au moins avec leurs dispositions systématiques. 

Lastructure d'un minéral résultant dela disposition des particules 
quille constituent,elle estrégulière ou irrégulière,selon que lemode 
d’agrégation des particules est lui-même régulier ou irrégulier. 

La structure d’un minéral est régulière ou cristalline quand les 
particules sont disposées symétriquement les unes à côté des au- 
tres ou les unes sur les autres. Ce minéral doit être alors consi- 
déré comme formé par la superposition de couches planes de 
particules, chacune de ces couches étant elle-même composée 
de rangées de particules juxtaposées. Par conséquent on peut 
comparer l'agrégation des particules à un ‘assemblage de pelits 
solides égaux et disposés comme les pierres de taille d’un édifice 
ou comme les boulets empilés dans un arsenal, avec cette diffé- 
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rence que les particules qui constituent un cristal ne se touchent 
pas, mais se trouvent placées dans chaque rangée à des distances 
égales les unes des autres ; en sorte que dans la couche entière 
elles sont disposées en quinconce ou en échiquier. 

La structure régulière des minéraux se manifeste principale- 
ment par le clivage, par la forme cristalline et par diverses pro- 


priétés physiques. 
GLIVAGE. 


Læ régularité que nous présente la constitution des minéraux 
cristallisés ne s’arrête pas à leur conformation extérieure : elle 
pénèlre jusque dans leur structure intérieure. En effet, toul cris- 
tal simple est un assortiment symétrique de corpuscules, espa- 
cés regulièrement et offrant en plan une disposition analogue à 
celle figurée par un échiquier ;'de manière que la masse du cris- 
tal présenteen divers sens des séries parallèles de couches planes, 
qui sont elles-mêmes composées chacune de files parallèles de 
corpuscules, comme le montrent la figure 30 pour une lame d’un 
cristal se rapportant au cube, et la figure 31 pour une lame d’un 


. 
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(Fig. 30. (Fig. 31.) 
cristal se rapportant au rhomboèdre, Dans tout minéral cris- 
tallisé, l’arrangement des particules est done tel que l’on puisse 
se; figurer ce minéral comme étant formé dans plusieurs sens 
par une succession de lames superposées, et finalement par l’as- 
semblage de petits polyèdres simples, ainsi que le montrent la 
figure 32 pour un cube et la figure 33 pour un rhomboèdre. 


Fig. 32.) { Fig. 33.) 
Dès lors on conçoit non-seulement que ces lames doivent, par 
l'attraction de cohésion, adhérer entre elles avec plus ou moins 


k 


MINERALOCIE. 4 


98 PROPRIÉTÉS DES MINÉRAUX. 


de force, selon telle ou telle direction dans l’intérieur du mi- 
néral cristallisé, mais aussi que l’on puisse souvent parvenir à 
vaincre leur adhérence et à les séparer plus ou moins nettement, 
en mettant à découvert les faces par lesquelles elles se regar- 
duient. 

On entend par clivage la division naturelle, et plus ou moins 
manifeste, dont sont doués les minéraux; ou bien, en prenant la 
démonstration du fait pour la propriété, le clivage est une opé- 
ration qui permet, au moyen de la cassure ou de toute autre 
manière, soit de diviser un minéral cristallisé ou cristallin en 
fragments polyédriques, soit d'en détacher des lames parallèles 
dans un ou plusieurs sens fixes pour chaque minéral (1). 

Le sel ordinaire et la galène se brisent en petits cubes, la fluo- 
rine et le diamant en octaèdres, la barytine et la {opaze en pris: 
mes rhomhoïdaux, le calcaire et. le rubis en rhomboëèdres, etc. : 
la poussière même de ces corps vue au microscope est un en- 
semble de petits solides plus ou moins régulièrement terminés. 

L'opération du clivage est plus ou moins facile, suivant les 
différents minéraux et dans chaque minéral suivant le sens. 

Par exemple, la galène se divise très-facilement en fragments 
cubiques, et le calcaire spathique en rhomboëdres par le simple 
choc du marteau; tandis que le mica et le gypse permettent 
d'enlever dans un sens et avec la plus grande facilité, au moyen 
d’un couteau, des feuilles plus ou moins étendues et plus ou moins 
minces, 

La figure 34 montre lesjoints du clivage du calcaire spathique 
et la figure 35 ceux du gypse en fer de lance. 


(Fig. 35.) 


(1) Cette propriété du clivage est connue depuis longtemps des lapidaires, qui Pu- 
lisent pour tailler des pierres précieuses, notamment le diamant. Avant de polir 
sur Ja meule les diamants bruts, qui ordinairement se trouvent dans la nature à 
l'état de cristaux rugueux et lernes à la surface, les diamantaires profitent des 
joints naturels du diamant pour en enlever l’écaille extérieure et les parties dé- 
fectueuses ou, comme ils le disent, pour le cliver. 
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Mais il s’en faut de beaucoup que le clivage puisse s’effectuer 
dans tous les minéraux avec autant de facilité et de perfection. 
Il y en a qui à raison de la grande cohésion de leurs particules 
ne sont nettement clivables qu’en deux sens, souvent même qu'en 
un seul sens, et par conséquent on n’obtient point alors de solide 
déterminé. On trouve aussi des minéraux qui sous le choc le 
mieux ménagé ou sous l’action du couteau ne dounent que des 
fragments irréguliers. D'autres fois les clivages ne se manifestent 
que par des moyens particuliers, comme le miroitement de 
leur cassure à une vive lumière. Pour certains minéraux on 
est même obligé d'avoir recours à l’étonnement du cristal, 
qui est ainsi fortement chauffé el brusquement refroidi; cet 
élonnement, en agrandissant les fissures naturelles qui exis- 
tent entre les lames composantes du cristal, rend sensible Ja 
direction de leurs joints par les stries parallèles qu'il fait naître 
à la surface ou par les reflets de lumière qu’il développe à l’in- 
térieur du minéral. 

A l'aide de tous ces moyens on réussit donc généralement 
à découvrir dans un minéral cristallisé des joints naturels. Or, les 
incidences de ces joints ont une valeur constante dans la même 
substance minérale, et se reflètent, pour ainsi dire, à l'extérieur 
sur la forme fondamentale ou sur l’une des formes simples du 
minéral. 

Pour les minéraux qui ne cristallisent pas, comme la saussu- 
rite et la néphrite, il n'y a point d'indice de cristallisation à 
l’intérieur, c’est-à-dire de clivage; mais ces minéraux , très-peu 
nombreux d'ailleurs, ne sont probablement que des variétés 
compactes d'espèces qui offrent des Lypes cristallisés. 

Lorsqu'un cristal a été clivé dans un sens par des coupes nettes, 
on peut toujours continuer à diviser les fragments de ce cristal 
parallèlement aux faces que l’on à mises à nu; en sorte que le 
cristal entier peut être partagé en lames plus ou moins minces, 
au moyen de divisions successives et opérées dans le même 
sens. Le clivage pourrait ainsi se répéter sur chacune des la- 
mes que l'on a détachées, et cela indéfiniment, où du moins jus- 
qu'aux couches moléculaires, s'il n'y avait pas à cette opération 
une limite relalive, causée par l’imperfection de nos organes et de 
nos instruments. Au reste, certains minéraux, comme le mica 
et le gypse, sont susceptibles d’êlre séparés en feuilles d'une 


| épaisseur extrêmement faible. 
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Les cristaux qui n’offrent de clivage net que dans un sens 
ne dévoilent qu'une simple structure laminaire ; ceux qui sont 
susceptibles de présenter des clivages plus ou moins nets dans 
différents sens démontrent une structure polyédrique. Mais ces 
divers clivages ne sont pas également faciles. 

Le nombre desdirections que peuventaffecter lesjoints naturels 
est très-limité dans un même minéral; cependant il ne faudrait 
pas croire que ce nombre se réduisit toujours à celui offert par 
les faces d’une forme simple. Dans quelques minéraux, il y a outre 
les joints de cette sorte, que l’on nomme clivages principaux ou 
essentiels, d’autres joints naturels, qui sont ordinairement soil 
parallèles aux diagonales, soit perpendiculaires à l’axe, et qu'on 
désigne par la dénomination de clivages surnuméraires où supplé- 
mentaires, bien que dans un assez grand nombre de cas ils 
s'obtiennent plus facilement que les autres. Nous devons ajou- 
ter que ces Joints surnuméraires ne son! pas aussi constants que 
les joints principaux; ils n'affectent jamais tous Les cristaux d’une 
même substance minérale, mais seulement des variétés parti- 
culières, et résultent ordinairement d’un changement survenu 
dans la composition normale du minéral. 

Le corindon saphir à pour forme primitive un rhomboèdre ; 
cependant ses cristaux offrentsouventun clivage perpendiculaire 
à l’axe principal, et qu’on obtient plus facilement que celui qui cor- 
respond aux faces rhomboédriques; tandis que ce dernier clivage 
est au contraire très-net dans le corindon harmophane. Les joints 
surnuméraires du calcaire spathique passent par les diagonales 
horizontales du rhomboëdre primitif, parallèlement aux faces de 
l’équiaxé; quelquefois aussi ils suivent la direction des faces du 
prisme hexagonal. 

Les faces demêmesclivagessonttoujoursinclinéesentreelles sous 
des angles constants dans tous les cristaux d'une même substance 
minérale. Par exemple : tous les cristaux de calcaire, quelles que 
soient d’ailleurs leurs formes extérieures, se partagent toujours 
en fragments rhomboïdaux, dont les angles dièdres sont de 
75° et de 405° environ; tous les cristaux de galène se divisent en 
fragments cubiques, dont les angles dièdres sont de 90°. Il en 
est de même pour les autres minéraux. Ge résultat nous montre 
de quelle importance est, pour la distinction des substances mi- 
nérales, la considération de la structure cristalline manifestée par 
le clivage, cette structure, constante dans une même substance 
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minérale , étant généralement différente dans les substances dif- 
férentes. 

Les principales lois qui dérivent du clivage peuvent être résu- 
mées de la manière suivante : 

Dans une même substance minérale les clivages sont toujours 
semblablement disposés; ils forment des angles constants entre 
eux, ainsi qu'avec les faces du cristal. 

Quand il se manifeste trois directions de lames, elles consti- 
tuent par leur réunion un solide de clivage, qui a constamment 
les mêmes angles pour une même substance minérale et qui 
la spécifie généralement d’une manière nette. 

On distingue les directions des lames en deux ordres : les 
unes sous le nom de clivages principaux ou essentiels, les 
autres sous celui de clivages surnuméraires ou supplémen- 
taires, 

Les clivages supplémentaires jouent ordinairement un rôle 
important dans les cristaux ; ils sont placés parallèlement à cer- 
taines faces ou à certains plans, comme ceux qui joignent un 
angle solide à l’angle solide opposé. 

Dans une même substance minérale les clivages sont gé- 
néralement constants relativement à leur degré de netteté, et 
cette netteté est elle-même en rapport avec les faces. Dans 
un cube, par exemple, toutes les faces étant semblables, les cli- 
vages parallèles aux faces sont égaux et également faciles, Dans un 
prisme droit à base carrée qui a deux sortes de faces, le clivage pa- 
rallèle à la base est d’un ordre différent des clivages parallèles 
aux faces verticales, et ces derniers sont égaux et également fa- 
ciles, Enfin, dans le prisme cblique à base de parallélogramme 
obliquangle, qui a trois sortes de faces, les clivages sont chacun 
d’un ordre différent. 

Le clivage des minéraux est la conséquence immédiate de la 
position relative des particules; il s'opère entre celles-ci, et en fait 
reconnaitre les lits. Les différences de facilité et de netteté des 
clivages qui existent entre les minéraux tiennent à la nature 
de ces corps et au mode particulier d'agrégation de leurs par- 
ticules. L'inégalilé qui se manifeste dans les différentes direc- 
tions d’un même minéral dépend de l'étendue superficielle 
relative des faces par lesquelles les particules sont agrégées 
selon le sens de tel ou tel joint. On conçoit, en effet, que l’ad- 
hérence des particules et par conséquent la difficulté du cli- 
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yage soient d'autant plus grandes que les surfaces de contact 
sont plus considérables. 

Le clivage n’est pas toujours une conséquence nécessaire de la 
disposition des faces de la forme primitive, et il ne suffit pas tou- 
jours pour indiquer la véritable forme de la particule. Considé- 
rés d’une manière très-générale, les joints naturels correspondent 
à des plans de moindre résistance, qui séparent des tranches cor- 
pusculaires et qui peuvent bien ne pas correspondre aux faces 
des particules. Ainsi, dans un cube composé de petits octaè- 
dres réguliers il peut exister des clivages cubiques, déterminés 
par les plans suivant lesquels seraient distribués les sommets des 
particules octaédriques. 

Lorsque les clivages sont en nombre suffisant pour que les 
plans qu'ils mettent à découvert donnent par leur combinaison 
entre eux un solide complet, ce solide est toujours l’une des 
formes simples du système cristallin auquel se rapporte le miné- 
ral, c’est-à-dire que dans un minéral cristallisé les clivages ordi- 
naires ont toujours lieu parallèlement aux faces de l’une des formes 
simples du système cristallin. Ainsi, dans la galène, qui se rap- 
porte au système cubique, les clivages se font dans trois sens 
perpendieulaires entre eux et par conséquent parallèlement aux 
faces du cube, qui est l’une des formes simples de la galène; 
tandis que dans le calcaire, qui appartient au système rhomboé- 
drique, les clivages ont lieu parallèlement aux faces du rhom- 
boèdre, qui est l’une des formes simples du calcaire. 


NOYAU ET PANTICULE CRISTALLINE. 
' 

Une même substance minérale peut se présenter en cristaux 
plus ou moins variés; mais, malgré leurs différences apparentes, 
il est possible d'obtenir de tous ces cristaux, lorsqu'ils sont suf- 
fisamment clivables, un solide de clivage de forme identique, qui 
a reçu le nom de noyau. On à également admis, pour les miné- 
raux qui ne se prêtent pas au clivage, l'existence d’un noyau in- 
térieur, autour duquel sont groupées d’une manière symétrique 
les autres parties qui extérieurement constituent les faces des 
cristaux, 
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Les figures 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 montrent des exemples 


(Fig. 42.) 


de noyaux dans des cristaux de mêmes formes et de formes dif- 
férentes. 

Mais le clivage appliqué au noyau central fui-même parallèle- 
ment à ses faces ne fait que diminuer le volume de ce solide sans 
changer sa forme, et conduit finalement à la particule cristalline. 

Le plus simple des solides que l’on puisse obtenir par le-celi- 
vage est l’une de ces trois formes : le tétraëdre, le prisme triangu- 
gulaire et le parallélipipède. Dans tous les cas, on rencontre tou- 
jours le parallélipipède parmi les différents solides de clivage 
d'un même minéral; de sorte que tout cristal appartenant à un 
système quelconque peut toujours être décomposé en pelits pa- 
rallélipipèdes semblables de forme et juxtaposés par leurs faces. 

Ainsi, le noyau, comme les cristaux définitifs, n’est pas de toute 
pièce; ils sont composés de particules cristallines de même forme 
que le noyau et agrégées symétriquement, Tous les cristaux 
et le noyau d’une substance minérale doivent donc être re- 
gardés comme constitués par l’agrégation symétrique des parti- 
cules de même forme que le noyau, mais disposées de manière 
que tantôt elles conservent aux cristaux la forme du noyau et 
que tantôt elles leur donnent d’autres formes. 
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Les figures 43 et 44 montrent des exemples de ces disposi- 


lions. 


Haüy avait nommé molécules intégrantes les particules extrêmes, 
qui sont le terme ultime et le plus simple de la division méca- 
nique; de sorte que la molécule intégrante de tout cristal serait 
ou un tétraèdre, ou un prisme triangulaire, ou un parallélipipède. 
D'autre part, il a donné le nom de molécules soustractives aux par- 
ticules qui seraient encore susceptibles d'une subdivision suivant 
des directions obliques aux faces, qui auraient la forme paral- 
lélipipédique, et qui par leur assemblage symétrique constitue- 
"aient le minéral, ; 

Les minéraux pendant leur formation s’accroissent oïit en con- 
servant leur forme originaire, comme le montrent les figures 
45 et 46, où l’on voit des octaèdres successifs les uns autour des 


(Fig. 45.) (Fig. 46.) 


autres et des dodécaèdres pyramidaux successifs les uns autour 
des autres; soit en changeant de formes, comme le montre la 
figure 47, où l’on voit d’abord un octaèdre enveloppé d’un hexa- 
tétraèdre, qui lui-même est enveloppé d’un cube. 

Ces circonstances donnent lieu à des strucures particulières, 
souvent très-compliquées, dans l’intérieur des cristaux. Quel 
quefois les divers accroissements peuvent se déboiter les uns 
des autres, lorsque la masse est brisée, comme le montre la 
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figure 48, Le quartz, la fluorine, elc., nous offrent des exemples 
de cette particularité. 


FORME PRIMITIVE ET FORME DÉRIVÉE OU SECONDAIRE. 


Le noyau intérieur, souvent hypothétique, de tous les cristaux 
d’une même substance minérale a été nommé forme primitive ou 
fondamentale, parce qu'il est le type commun dont on peut faire 
dériver tous ces cristaux; tandis que tous les cristaux qui déri- 
vent de la forme primitive sont nommés formes secondaires ou 
dérivées. 

Ainsi, dans la figure 49 le cube est la forme primitive, et l’oc- 
taèdre qui l'enveloppe la forme secondaire ; au contraire, dans 


(Fig. 49.) (Fig, 50.) 


la figure 50 l'octaèdre est la forme primitive, et le cube qui l‘en- 
veloppe la forme secondaire, 

Mais la forme primitive peut se présenter seule, isolée de toute 
forme secondaire et avoir un volume aussi grand que ceux des 
formes secondaires, 

Naturellement la forme primitive d'une substance minérale est 
déterminéeinvariablement; mais théoriquement, c’est-à-dire pour 
concevoir la dérivation des formes secondaires d’une même sub- 
stance minérale le choix de la forme primitive est arbitraire, Dans 
tous les cas la forme primilive doit toujours être l’une des formes 
simples de la substance minérale. 

Le véritable caractère d’une forme primitive est de pouvoir 
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être clivée parallèlement à toutes ses faces, de manière à di- 
minuer successivement de volume sans changer de forme; tan- 
dis queles formes secondaires ne se clivent qu’obliquement à leurs 
faces el dès lors que sur leurs arêtes ou leurs angles solides. 

Si la forme primitive est un parallélipipède, sa division parallè- 
lement à ses faces donnera seulement des parallélipipédes sem- 
blables à celte forme, ou du moins de mêmes valeurs d'angles. 
Mais il y a des formes primitives qui étant ainsi divisées peuvent 
donner plusieurs sortes de solides fragmentaires ou élémentaires, 
suivant que l’on combine entre eux les clivages, en les prenant 
tous ensemble ou partiellement. Ces formes primitives sont celles 
qui ont des faces dans plus de 3 directions différentes, et qui 
par conséquent admettent plus de 3 clivages; tels sont les oc- 
taèdres, les prismes hexagonaux réguliers, les dodécaèdres rhom- 
boïdaux, etc. 

Lorsque des substances minérales différentes se présentent 
sous les mêmes formes extérieures, il est possible de les dis- 
tinguer par leurs formes primitives respeclives, qui peuvent être : 
4° de figures différentes, par exemple la galène, dont la forme 
primitive est un cube, et la fluorine, dont la forme primitive estun 
octaèdre régulier; 2° de figures semblables, avec des valeurs 
d’angles différentes, par exemple le calcaire, dont la forme pri- 


Lo 


mitive est un rhomboëdre de105°5", et le corindon, dont la forme 
primitive est un rhomboëdre de 86° 5’; 3° de figures sem- 
blables, mais présentant des clivages différents, par exemple 
l'albite et la péricline, qui ont sensiblement la même forme pri- 
mitive et qui montrent des différences de netteté pour le cli- 
vage parallèle à certaines faces. Cependant il y a des substances 
minérales différentes qui affectent les mêmes formes extérieures 
et qui ont la même forme primitive sans distinction sensible ; 
telles sont la galène et le sel commun, ainsi que les minéraux 
isomorphes. 

Les différents plans de clivage qui donnent une forme primi- 
tive ne sont pas tous également nets et également faciles à obte- 
nir, Sous ce double rapport il y a toujours identité entre les 
plans de clivage qui correspondent à des faces égales et sembla- 
blement placées sur le noyau, et diversité entre ceux qui corres- 
pondent à des faces de grandeur et de position différentes. 

Lorsque le nombre des clivages n’est pas suffisant pour don- 
ner complétement la forme primitive, ceux qui existent peuvent 
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par leur nombre et leurs positions servir à distinguer entre eux 
des minéraux qui se rapprochent par leurs formes extérieures ou 
qui se rapportent au même système cristallin, Aïnsi, l’orthose et 
la ryacolite n’offrent que deux clivages bien nets et perpendicu- 
laires lun à l’autre; tandis que l’albite et la péricline présentent tou- 
jours trois clivages dont aucun n’est perpendiculaire sur les autres. 
L'amphibole, le pyroxème et l’orthose ont chacun pour forme 
primitive un prisme oblique à base rhomboïdale. Or, dans 
l’amphibole le clivage parallèle à la base manque entièrement, au 
lieu que ceux parallèles aux pans sont faciles et d’un éclat 
très-vif. Dans le pyroxène, au contraire, le clivage parallèle 
à la base est souvent plus facile et plus net. Enfin, dans l’orthose 
un clivage parallèle à la base se combine avec un autre clivage, 
d'égale netteté, qui est parallèle à l’axe et perpendiculaire au 
premier. 

Les minéraux dont les formes primitives sont prismatiques 
n'offrent quelquefois de clivage possible que dans une seule di- 
rection, qui est toujours parallèle à l’axe ou à la base ; ou bien 
ils montrent un clivage net dans un sens et seulement des in- 
dices de clivage dans d'autres directions. Alors ce clivage 
unique ou prédominant est si facile que le minéral peut être 
divisé en lames minces et se présenter même naturellement sous 
cette forme : tel est le cas du gypse et surtout du mica. La topaze 
offre aussi un clivage très-brillant parallèlement à la base du 
prisme, et ce caractère suffit pour la distinguer des minéraux 
avec lesquels on pourrait la confondre. 


MODIFICATIONS. 


On peut concevoir que les formes primilives soient susceptibles 
de passer aux formes dérivées par des modifications de ces 
formes primitives , c’est-à-dire par des formes intermédiaires où 
de passage. Or, ces modifications, qui sont soumises à certaines 
lois, peuvent être reproduites artificiellement en exécutant soit 
sur les arêtes, soit sur les angles solides des formes fondamen- 
tales une ou plusieurs des opérations qui ont reçu les noms de 
troncalure , de bisellement et de pointement. 

Mais cette manière de concevoir la production des formes secon- 
daires semblerait faire croire que les cristaux sont d’abord 
tout formés sous des configurations primitives, et qu’ensuite leurs 
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arêtes ou leurs angles solides sont plus tard modifiés pour don- 
ner lieu aux configurations secondaires. Or, ce n’est pas ainsi 
que procède la nature : on reconnait en effet quand on observe 
la formation des cristaux que ceux-ci ont dès leur production la 
forme qu’ils présentent désormais, et que les formes différentes 
de la forme fondamentale, c’est-à-dire que les modifications ré- 
sultent de circonstances mécaniques, physiques ou chimiques 
particulières, qui pendant la production des cristaux ont fait va- 
rier plus ou moins la forme. Néanmoins, pour comprendre plus 
facilement les formes dérivées, on a recours à des opérations 
artificielles, qui malgré leur différence avec les moyens employés 
par la nature conduisent aux mêmes résultats géométriques. 

’artant de cette manière de concevoir la production des formes 
dérivées, nous dirons que les modifications ont lieu tantôt 
sur toutes les arêtes ou sur tous les angles solides, tantôt sur 
quelques-unes de ces parties seulement, et qu’elles se diversi- 
fient ou se combinent, mais toujours suivant des lois détermi- 
nées. 

Troncature.— La troncalure consiste en une section opérée sur 
l’un des éléments essentiels d’un cristal, qui se trouve ainsi 
remplacé par une facette. 

La troncature peut avoir lieu sur une arête, comme le montre 
la figure 51, qui représente un cube tronquésur toutes ses arêtes. 


#47)  Lorsquela troncatureest pratiquéesurune arête, 
Ê————{ T° | elle doit toujours être parallèle à cette arête. 

| | | On dit que la troncature est droite où langente 
| _] quand la facette qui en résulte se trouve égale- 
NE mentinclinée sur les deux faces, dont la rencontre 


(Fig, 51.) mutuelle formait l’arête tronquée; la troncature 
est oblique dans le cas contraire. 
La troncature peut aussi avoir lieu sur un angle solide, comme 
le montre la figure 52, qui représente un cube tronqué sur tous 
ses angles solides. 


a) 

/ | On dit encore que la troncature est droile ou 
50 tangente lorsque la facette qui en résulte se trouve 
| également inclinée sur toutes les faces , dont la 
Ne 


rencontre mutuelle formait l’angle tronqué; la 

(Fig. 52,) troncature est oblique dans le cas contraire. 
Enfin, quand la troncature oblique d’un angle solide est 
également inclinée sur les deux faces qui forment une des arêtes 
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de cet angle, on dit qu’elle est placée droit ou symétriquement sur 
cette arête. 

Bisellement. — Un biseau est l’ensemble de deux troncatures 
symétriquement placées de part et d'autre d’une arête ou d’un 
angle, Il en résulte deux facettes formant un angle plus ouvert 
que celui qui a été remplacé par le biseau, 

Le biseau placé sur une arête entière lui est toujours parallèle, 

La figure 53 représente un cube qui porte un biseau sur toutes 


(Fig. 53.) (Fig. 54.) 


ses arêtes; tandis que la figure 54 représente un octaèdre qui 
porte un biseau sur tous ses angles solides, 

Si le biseau se rapporte à un sommet, on le dit culminant, et 
dans ce cas il peut ètre direct ou indirect, suivant que les tronca- 
tures dont il se compose sont placées sur les faces ou sur les 
arêles qui entrent dans la constitution du sommet modifié. 

On distingue encore les biseaux obliques. Ceux-ci se rapportent 
ordinairement aux extrémités d’arètes versles angles 
solides. La figure 55 représente un prisme droit à 
base carrée avec un biseau oblique qui affecte 


| toutes ses arêtes. 

| Pointement. — Le poinlement est la réunion au 
| sommet d’un angie solide d’au moins trois {ronca- 
tures symétriques, qui portent sur les faces ou sur 
(Fig. 65.) [es arêtes. 

La figure 56 montre un cube portant un pointement à 3 faces 


ir 


(Fig. 56.) (Fig. 57.) 


sur tous ses angles, et la figure 57 montre un octaèdre à base 
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:arrée dont les deux sommets sont remplacés par un pointement 
à 4 faces. 

Le pointement peut être direct, c’est-à-dire porter sur les faces, 
comme dans la figure 57; ou il peut être indirect, c’est-à-dire 
porter sur les arêtes, comme dans la figure 56. 

Il peut aussi être simple, comme dans la figure 56; ou double, 
comme dans la figure 58. 

Déduction. — Pour arriver des formes inter- 


Lo médiaires aux formes secondaires complètes 

[ | qu’elles représentent à l’état d’ébauche, il suffit 
de prolonger les plans des troncatures, des bi- 

"À 1 seaux ou des pointe ments jusqu'à cequ'ilsse ren- 
(Fig. 58.) contrent mutuellement et qu’ils masquent entiè- 


rement les faces des formes fondamentales, ou bien d'entamer de 
plus en plus les formes primitives par des sections parallèles aux 
sections des formes intermédiaires jusqu'à la disparition complète 
des faces des formes primitives. D'autre part, on pourrait arriver 
directement des formes primitives aux formes dérivées complètes 
en menant, soit par les arêtes, soit par les sommets des angles 
solides des formes primitives, des plans tangents suivantles direc- 
tions des modifications représentées parlesformesintermédiaires. 

Par ces divers moyens an obtient des formes dérivées com- 
plètes qui sont semblables, mais qui ont des volumes différents, 
comme le montrent les figures 59 et 60, qui représentent : la pre- 


FR. À L $ 
(Fig. 59.) (Fig. 60.) 
mière, un octaèdre provenant de troncatures faites sur tous les an- 
gles solides du cube ; la seconde, un octaëdre provenant de l'inter- 
section de plans tangents sur tous les angles solides du cube. Au 
reste, peu importe le procédé employé; pourvu que les faces cor- 
respondantes des formes dérivées complètes soient parailèles 
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et que leurs positions relatives ne varient pas, on arrivera tou- 
jours à la même forme, ce qui est la seule chose essentielle dans 
la considération des formes cristallines comparées. 


SYMÉTRIE. 


* La nature nous montre dans son ensemble, dans toutes ses 


parlies, dans toutes ses œuvres l'empreinte d’un caractère d'har- 
monie et de symétrie remarquable. Si les systèmes célestes, le 
régence végétal et le règne animal sont soumis à des lois d’ana- 
logie el de symétrie, il en est de même pour le règne minéral. En 
conséquence la nature a suivi pour les différentes formes des mi- 
néraux cristallisés qu’elle nous présenteunesymétrie particulière, 
qui à été nommée loi de symétrie. Gette loi qui régit toute dériva- 
lion peut être énoncée de la manière suivante : 

Dans un même cristal les parties identiques ou de même 
sorte (1), si elles sont modifiées, le sont toutes à la fois et de la 
même manière, etles parties non identiques, si elles sont modi- 
fiées, le sont isolément ou différemment. 

Ainsi, lorsque toutes les arèles d’un cristal sont identiques, ou 
elles restent toutes intactes, ou elles se modifient toutes à la fois 
et de la même manière. Mais quand un cristal présente plusieurs 
sortes d'arêtes, il y a autant d'espèces de modifications, et elles 
peuvent avoir lieu chacune isolément. 

Tout ce que nous venons de dire à l’égard des arêtes s'applique 
également aux angles solides, 

On entend par l'expression de modifié de la même manière lé- 
galité des inclinaisons de chaque facette semblable sur les faces 
adjacentes, et par l'expression de modifié différemment linégalité 
des inelinaisons de chaque facette semblable sur les faces adja- 
centes. 

Ainsi, pour le cube, dont toules les arêtes sont identiques, etqui 
se Lrouve modifié par une troncalure sur toutes ces arêles, cha- 
que facette modifiante, quelle que soit l’arête modifiée, présente 
toujours la même inclinaison sur les deux faces adjacentes. Au con- 
traire, le prisme droit à bases carrées, qui a deux sortes d’arêtes, 
offre souvent des modifications par une troncature sur toutes ces 
arêtes à la fois, mais d’une manière différente ; car la mesure des 

| inclinaisons montre que chaque facelte latérale est également 


(1) Voyez la page 86. 
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inclinée sur les deux faces adjacentes, tandis que chacune des 
facettes basiques a deux inclinaisons différentes : l’une sur la 
base, l’autre sur la face latérale correspondante. 

Enfin, on entend par l’expression de parties identiques les 
parties qui sont identiques non-seulement sous le rapport géomé- 
trique, mais encore sous le rapport physique ou constitutif, c’est- 
à-dire qui ont la même structure et la même constilution cor- 
pusculaire; car il arrive souvent que les conditions géométriques 
étant les mêmes, les conditions physiques ou matérielles sont 
différentes. 

11 s'ensuit que la forme géométrique, considérée comme forme 
cristalline, et par conséquent au point de vue matériel, peut pré- 
senter un caractère différent de symétrie, résultant d'une diffé- 
rence dans la structure interne, qui netombe pas immédiatement 
sous les sens. Il faut donc établir une distinction entre : 1° la symé- 
trie réelle d’un cristal, considéré comme corps matériel, celle-ci 
dépendant à la fois de la forme et de la structure corpusculaire ; 
2 Ja symétrie apparente du mème cristal, considéré comme corps 
géométrique, cette dernière se rapportant uniquement à la forme 
extérieure. Généralement les deux sortes de symétrie sont d’ac- 
cord dans le même cristal; mais le contraire peut avoir lieu. 

Les différences de nature physique entre des parties de formes 
wéométriquement semblables se trahissent par observation des 
clivages, des stries, de la dureté, de Pélasticité, de la pyro-élec- 
tricilé, de l'éclat, de la couleur, etc.; elles se manifestent aussi 
par la symétrie particulière à laquelle obéissent constamment 
les modifications du cristal, quand son accroissement a lieu d’une 
manière régulière. 

Dans tons les cas, la loi de symétrie non-seulementl exige que 
la modificalion qui se produit sur un élément quelconque d’un 
cristal, se répète exactement sur tous les autres éléments qui 
sont identiques au premier ; mais encore elle règle le nombre et 
la disposition des facettes dont se compose la modification d’un 
élément considéré isolément ; car cette modification peut avoir 
lieu par une ou plusieurs facettes, et par conséquent dé plusieurs 
manières différentes. 

Une arête ou un angle solide quelconque est toujours suscep- 
tible de recevoir une troncature, 

Si l’avête à modifier est formée par l'intersection de deux 
faces identiques et semblablement placées par rapport à cette 
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ligne d'interseclion, elle pourra être modifiée de deux manières 
différentes : ou par une facette unique et également inclinée sur 
les deux faces, ou par deux facettes obliques , mais faisant la 
même inclinaison , l'une sur la première face, et l’autre sur la 
seconde face, c’est-à-dire par un biseau symétrique. 

Si l'arête à modifier est formée par l'intersection de deux 
faces non identiques ou différemment placées par rapport à cette 
intersection, la modification a lieu par une simple facette, in- 
clinée différemment sur les deux faces. 

Si l'angle solide à modifier est un angle régulier, composé de 
mn faces identiques, il pourra être modifié de 4 manières diffé- 
rentes, mais seulement de 4 manières, sous la condition que 
chaque modification ne produise qu’une forme simple. La modi- 
fication pourra être formée : 4e d’une facelte unique, égale- 
ment inclinée sur toutes les faces de l’angle; 2° dem facettes, 
placées respectivement sur les # faces de l’angle, dans une po- 
sition oblique et symétrique, de telle manière qu'elles aient 
la même inclinaison sur les faces correspondantes; 3° de m 
facettes, placées symétriquement, non plus sur les faces, comme 
de 


dans le cas précédent, mais sur les angles dièdres; 4° 


2 m facettes, placées obliquement deux à deux, sous forme de 
biseaux, au-dessus des faces ou des angles dièdres, et produisant, 
par leur concours, un nouvel angle solide d’un nombre de faces 
double, symétrique etsemi-régulier, c’est-à-dire ayant ses angles 
plans, ainsi que ses angles dièdres, égaux seulement deux à 
deux. 

Si l'angle solide est composé de » faces, parmi lesquelles il y 
en ait seulement x qui soient identiques entre elles, il pourra 
être modifié ou par une facette unique et également inclinée 
sur chacune des » faces identiques, ou bien par » facettes, 
placées respectivement sur ces dernières el également incli- 
nées sur elles. 

Si l'angle solide est complétement irrégulier, la modification 
a lieu par une facette unique , diversement inclinée sur les faces 
composantes. 

Tels sont les différents cas que l'on peut rencontrer dans 
la déduction, par de simples considérations de symétrie, 
de toutes les formes génériques d’un système cristallin de l’une 
quelconque d’entre elles, prise pour forme primilive ou fon- 
damentale. Cependant il serait possible, comme le montre 
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l'observation des combinaisons lernaires , quaternaires, etc. de 
formes cristallines, de modifier symétriquement une partie de 
forme dominante par un plus grand nombre de facettes que 
nous ne l’avons supposé; mais alors il résullerait d’une pareille 
modification une forme complexe, susceptible de se décomposer 
en formes simples ; de sorte que la modification dont il s’agit se- 
rail elle-même une modification multiple, et non une modifica- 
tion simple. 

Les conditions de la loi de symétrie limitent nécessairement le 
nombre des modificalions admissibles, et par conséquent le 
nombre des formes différentes dansles divers groupes ou systèmes 
cristallins que l’on peut établir, 


HOMOËDRIE, HÉMIÉDRIE, TRITOÉDRIE, TÉTARTOËDRIE, ETC. 


Lorsque la symétrie réelle concordeentièrement avec la symétrie 
géométrique, chaque modificalion de l’un des éléments du type 
fondamental atteint tous les autres éléments qui lui sont géomé- 
triquement égaux, et par conséquent produit en somme le maxi- 
wmum de facettes possible. Mais quand la concordance n'existe 
pas, il n'y a que la moilié , le quart, etc. des éléments géométri- 
quement égaux qui soient identiques, et alors la modification ne 
se répétant que sur la moitié, le quart, ete. des éléments géomé- 
triquement égaux, produit seulement la moitié, le quart, ete. du 
nombre des facettes que l’on aurait dans le cas où la symétrie 
réelle concorderait avec la symétrie géométrique. Au reste cette 
discordance de la symétrie réelle avec la symétrie géométrique 
est assez rare dans la nature. 

Les formes ou les cristaux dont le nombre des faces est au 
complet suivant la loi de symétrie géométrique sont nommés 
homoëédriques, homoèdres, holoédriques ou holoëdres, et celte 
propriété qui les réunit a reçu le nom d’homoédrie où d’Ao- 
loédrie. 

Les formes ou les cristaux qui ne présentent que la moitié du 
nombre total des faces qu'ils pourraient avoir suivant la loi de 
symétrie géométrique sont nommés kemiédriques où hémièdres, et 
cette propriélé qui les réunit a reçu le nom d'hémiédrie. 

Parune semblableconsidéralion, les cristallographes allemands 
ont admis les expressions de formes friloédriques ou triloèdres, de 
formes (élartoédriques où lélarloèdres, elc., pour les cristaux qui 
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n'auraient que le tiers, le quart, elc. du nombre total des faces 
qu’ils pourraient offrir, et ont nommé fritoédrie, télartoédrie, etc. 
les propriétés correspondantes qui les réuniraient respectivement. 

L’hémiédrie, la tritoédrie, la tétartoédrie , etc. ont recu la dé- 
signation générale d’Aétéroédrie ; et les cristaux qui paraissent 
affectés de l’hétéroédrie ont été nommés hétéroédriques ou hété- 
roèdres. 

La loi de symétrie permet de se rendre un compte exact des 
cristaux homoëdres et de l’homoédrie, Mais, quoique des consi- 
dérations géométriques et physiques permettent d'interpréter 
l’hémiédrie, la tritoédrie, la tétartoédrie , etc., ou l’hétéroédrie, 
il est difficile de concevoir, comme le supposent certains cris- 
tallographes , que les cristaux hémièdres, tritoèdres , tétartoë- 
dres, etc. sont des moitiés, des tiers, des quarts, etc, de cristaux 
homoëdres; carla nature ne procède jamais par fractions d'êtres, 
surtout lorsqu'ils sont revêtus d’une forme régulière. Les inter- 
prélations des cristallographes dont il est question sent donc pu- 
rement abstraites, et non naturelles, 

Pour faire comprendre les cas les plus simples de la dif- 
férence entre l’homoédrie et l'hétéroédrie, nous citerons les 
trois exemples suivants. 

En géométrie il n'existe qu’un seul cube; mais parmi les cristaux 
naturels, il y a au moins trois sortes de cubes, qui diffèrent sous 
le rapport physique et cristallographique : tels sont ceux de la 
galène, de la pyrite, et de la boracite, Au moyen d’une étude atten- 
tive de la marche que suivent dans chacun de ces cubes les 
diverses propriétés etl’ensemble des modificalions, on acquiert la 
preuve que ces trois sortes de cubes sont distinctes par leur 
structure et par leur symétrie; qu’elles doivent être compo- 
sées chacune de particules d’une forme différente; que 
par conséquent il existe au moins trois séries cristallines dif- 
férentes auxquelles la forme cubique peut être commune. L'une 
de ces séries, celle de la galène, est le système cubique à modifica- 
tions toutes homoédriques; tandis que les deux autres séries, ;celle 
de la pyrite et celle de la boracite, sont des systèmes cubiques à 
modifications hémiédriques ; de plus, l’un de ces deux derniers 
systèmes, celui de la pyrite, se rapporte au cas de la parahémiédrie 
ou hémiédrie à faces parallèles, et l’autre, celui de la bora- 
cite , offre un exemple de l’antihémiédrie, de l’hémiédrie polaire 
ou hémiédrie à faces inclinées. 
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DISSYMÉTRIE. 


D'après les observations précédentes, on voit qu'il y a des cas 
où les modifications paraissent avoir lieu autrement que l'exige 
la loi de symétrie, et qui dès lors semblent échapper à celte loi. 
L'ensemble de ces exceptions apparentes ou de ces anomalies 
constitue la partie de la cristallographie qu’on a nommée dissy- 
mélrie. 

Les anomalies dont il s’agit ont été réunies et plus ou moins 
rattachées les unes aux autres: Weiss les a comprises dans sa 
théorie générale de l'hémiédrie; diverses hypothèses ont été 
imaginées pour les interpréter, et M. Delafosse a cherché à les 
faire rentrer dans la loi de symétrie. 

Il est un cas où, par suite de l'accroissement inégal qu’un cris- 
{al a subi dans son pourtour, quelques-unes de ses faces ont 
avorté, ou bien ont disparu plus ou moins, après s'être produites, 
sous l'extension exagérée de faces voisines qui ont pris leur 
place. Or, ce cas n’est évidemment qu'une anomalie acciden- 
telle, qui affecte seulement le cristal individuel que l’on observe, 
et qui doit être mise sur le compte de l'irrégularité du cristal. 
Mais en supposant que l’accroissement des cristaux se fasse d’une 
manière uniforme et régulière, on conçoit difficilement comment 
la loi de symétrie pourrait souffrir des exceplions dans un cristal 
dont loutes les parties seraient exactement proportionnées. Néan- 
moins beaucoup de cristallographes ont admis des cas où cette 
loi semble être en défaut, et où l'exception leur apparait comme 
une anomalie constante, en ce qu'elle affecte généralement 
et au même degré tous les cristaux d'une même substance mi- 
nérale. 

Tout d’abord nous allons énoncer lesfaits principaux, tels qu'ils 
sont admis. 

Dans les cristaux qui montrent le défaut de symétrie, les 
parties géométriquement identiques ne sont pas toutes modi- 
fiées à la fois ou de la même manière ; de sorte qu'il manque sou- 
vent un certain nombre de faces, et que les cristaux sont incom- 
plets. 

La boracite, qui cristallise en cube, possède des cristaux repré- 
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sentéspar les figures61 et 62, dans lesquelsil n'existe de troncature 


. Fe Ve 


CU ne es 

(Fig. 61.) (Fig. 62.) 
que sur quatre des huit angles, en alternant. Cette circonstance 
conduit à deux tétraèdres différemment disposés, comme le 
montrent les figures 63 et 64. Dans d’autres cristaux, appartenant à 


(Fig. 63.) (Fig, 64.) 


la même substance, quatre angles portent des pointements tri- 
ples, tandis que les quatre autres angles n’ont aucune facette. 
Les angles ainsi modifiés ne sont pas placés d’une manière indif- 
férente; l’anomalie est soumise à une règle, car ce sont les angles 
opposés à une même diagonale du cube qui présentent cette ano- 
malie. 

La pyrite cristallise en cube, comme la boracite; mais la 
dissymétrie présentée par la pyrite est différente de celle que 
nous venons de signaler pour la boracite, Les troncatures qui 
on lieu sur les angles de la pyrite et qui conduisent à l’octaèdre 
régulier sont au complet (fig. 65); la dissymétrie consiste en ce 
que la moitié des faces des biseaux qui naissent sur les arêtes 
n'existent pas, ou en ce que les arêtes sont remplacées par des 
facettes différemment inclinées sur les deux faces adjacentes 
(fig. 66). Le solide à vingt-quatre faces, qui devrail résulter 
des biseaux s'ils étaient complets, est en conséquence réduit à 
douze faces , et produit le solide particulier qui a reçu le nom de 
dodécaèdre pentagonal (fig. 67). Comme pour la boracite, la dis- 


(Fig. 66.) 
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symétrie suit une certaine loi dans la pyrite : ce sont les faces pa- 
rallèles qui manquent, de sorte que ses dodécaèdres pentago- 
naux sont en réalité des cristaux hémiédriques. 

Dans la pyrite, le dodécaèdre pentagonal, en se combinant 
avec les modifications des angles solides du cube, produit un po- 
lyèdre composé de vingt faces triangulaires, dont huit, équilaté- 
rales, correspondent aux faces de l’octaèdre , et dont douze, 
isocèles, correspondent aux faces du dodécaèdre pentagonal. 
Ce nouveau solide (fig. 68), nommé icosaëdre, diffère de l'ico- 
saèdre de la géométrie en ce que dans le dernier tous les trian- 
gles sont équilatéraux. De plus, il arrive souvent que les faces qui 
correspondent à celles de l’octaèdre sont très-développées par 
rapport aux faces qui correspondent à celles du dodécaèdre, 
comme le montre la figure 69, On voit également ici que les 


(Fig. 68.) (Fig. 69.) 


arêtes de l’octaèdre ne sont pas toutes de même espèce, puisque 
les modifications sur chaque sommet se réduisent à deux. 

La tourmaline, dont la forme primitive est un rhomboëdre, 
offre des anomalies analogues à celles que nous venons de signa- 
ler. Au moyen de diverses modifications du rhomboëdre primi- 
tif on obtient deux prismes réguliers à base hexagonale et une 
série de rhomboëdres secondaires. Dans l’un de ces prismes 
à base hexagonale il ne se produit de modifications que sur 
trois arêtes latérales alternes, et dès lors il manque toujours trois 
faces, ce qui donne au cristal un aspect triangulaire, ainsi que 
le montre la figure 70; en outre, les pointements sur les bases 
aT I sont différents : par exemple, le sommet supérieur 

Sÿ } porte sept faces (trois du rhomboëdre primitif, trois 
f 


| d'un rhomboëdre secondaire et la base du prisme 
! | 4 || hexagonal), tandis que le sommet inférieur porte 
alt (/ seulement trois faces (trois du rhomboèdre primitif). 
Q [J La plupart des cristaux de cette substance minérale 
(Fig. Né sont hémiédriques; mais quelques-uns ne le sont pas. 


Ainsi, le rhomboèdre primitif est complet et par conséquent ho- 
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moëdre. Le prisme hexagonal qui naît sur les arêtes de ce rhom- 
boëdre est également homoëdre; tandis que le prisme hexago- 
nal qui naît sur les angles du même rhomboëdre est constam- 
ment réduit à trois faces, et par suite hémièdre. En général, les 
faces parallèles manquent dans la majeure partie des formes se- 
condaires de la tourmaline, et dès lors ces cristaux sont hé- 
mièdres; pour d’autres, au contraire, la symétrie est observée, et 
par conséquent ils sont homoëdres. 

Dans quelques autres substances minérales le prisme hexago- 
nal se modifie seulement sur trois arêtes alternatives de chaque 
base (fig. 71) ou sur trois angles solides (fig. 72). Mais pour beau- 


= à 
ei N' 

FT 

NY 

(Fig 71.) (Fig. 72.) 


coup d’autres minéraux le prisme hexagonal se conforme entiè- 
rement à la loi de symétrie, 

Certains cristaux du quartz, qui a pour forme primitive un 
rhomboèdre, offrent un caractère particulier d'hémiédrie. La 
forme dominante et la plus habituelle de ce minéral est un 
prisme hexagonal, terminé par deux pyramides régulières à.six 
faces. Or, le quartz montre souvent sur plusieurs ou sur tous les 
angles du prisme, à la naissance de chaque pyramide terminale, 
des facettes inclinées loules d'un côté, soit à droite, soit à 
gauche, ce qui constitue une dissymétrie ou une sorte d'hémié- 
drie. La figure 73 porte : 4° trois de ces facettes sur les 
/!\N angles supérieurs du prisme; 2° trois autres, alter- 
nant avec les premières et tournées en sens inverse , 
sur les angles inférieurs, Ces facettes, qui ont recu 
le nom de plagièdres, et qui sont tournées toutes 
dans le même sens sur une même base du prisme, 
affectent par conséquent une disposition rotaloire, 


dont on désigne l'ordonnance gauche par rapport à 


(Hg. 73)  l’axe du prisme, en disant qu’elle est oblique à l’axe. 
Tous les cas d’hémiédrie qui sont connus ont fait admettre 
que les parties privées de modifications suivent un ordre fixe et 
déterminé, qui consiste ordinairement en une alternance avec 


les parties modifiées; de sorte que le prolongement des modifi- 
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cations de ces dernières parties donne naissance à des solides 
particuliers, identiques à ceux que l’on obtiendrait par le pro- 
longement de la moilié des faces des solides dérivés au moyen 
demodifications complètes. Par exemple, si l’on donne toute l'ex- 
tension possible aux quatre troncatures qui affectent souvent les 
angles de la boracité cubique, on arrive au tétraèdre régulier 
(fig. 74), qui résulterait également du prolongement de quatre 
faces alternes de l’octaèdre régulier, comme le montre la figure 75, 
et l'on peut dire que le tétraèdre est l’hémièdre de l’octaèdre. 
De même, le dodécaèdre pentagonal (fig. 76), qui résulte du 


(Fig. 74.) (Fig. 76.) 
prolongement de modifications dissymétriques signalées dans 
la pyrile, serait l'hémièdre de l'hexatétraëdre (fig. 77) qu’on ob- 
tient au moyen d'un bisellement complet sur les arêtes du cube. 
Enfin, le rhomboëdre qui proviendrait de la troncature de trois 
arêtes alternes sur chaque base du prisme hexagonal, serait 
l'hémièdre du dodécaèdre triangulaire qui résulterait de la tron- 
calure complète des douze arêtes des bases du même prisme 
nexagonal, comme le montre la figure 78. 


(Fig. 77.) 


Les minéraux qui présentent des cas de dissymétrie sont peu 
nombreux. 

Haüy avait reconnu que les cristaux qui échappent à la loi de 
symétrie présentent ordinairement des propriétés physiques 
particulières; que par exemple, lorsqu'on les soumet à l’action de 
la chaleur, les parties dissymétriques prennent des états électri- 
ques opposés, c’est-à-dire qu’elles sont douées de l'électricité 
polaire, ce qui le portait à admettre qu’une force moléculaire 
spéciale paralysait la formation d'un certain nombre de faces. II 
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en coneluait que l'électricité et la cristallisation étaient deux 
forces en présence, et que la diversité des pôles nécessitait une 
différence dans la forme. Au moyen de cette hypothèse les lois 
de la cristallisation étaient respectées, en ce sens que les modifi- 
cations appartenaient toujours au système cristallin de la sub- 
stance minérale ; mais les forcesélectriques dérangeaient pour ainsi 
dire les facettes etempêchaientles correspondantes de se produire 
à chaque extrémité du cristal. Puisqu’en changeant le milieu dans 
lequel on fait cristalliser un sel on change la forme secondaire, 
et que toute modification à l’état physique de la dissolution 
amène un changement analogue, ne paraît-il pas naturel de sup- 
poser que l’hémiédrie peut être le résultat d’une force opposée 
à la cristallisation ? 

Suivant Weiss, les formes hémiédriques seraient le résultat 
d’une nouvelle manière de se modifier des cristaux, qui, au lieu 
de changer de forme par une addition de facettes, en change- 
raient dans certains cas par la soustraction ou l’évanonisse- 
ment de la moitié des faces habituelles; en sorte que la na- 
Lure aurait la facullé de produire tantôt des cristaux entiers, 
tantôt des demi-cristaux. D'après cette manière de voir, les 
cristaux hémiédriques seraient considérés moins comme de 
nouvelles espèces de formes que comme de simples variétés 
des formes homoédriques dans un état de développement 
incomplet. 

M. Delafosse croit que la dissymétrie signalée à l’égard de 
cerlains minéraux n’est qu'apparente et qu’elle n'existe pas en 
réalité. Selon lui, il y aurait une appréciation incomplète des par- 
ties identiques dans les cristaux, et par suite on ferait une fausse 
application de la loi de symétrie pour les cas des anomalies 
apparentes. Ainsi, dans la comparaison des parties d'un cristal, 
les cristallographes n’ont envisagé pour l'identité qu’une seule 
condition, savoir : une condition purement géométrique. Pour 
eux, deux angles dièdres ou solides, par exemple, seraient 
identiques lorsqu'ils sont géométriquement égaux ; quant aux 
considérations physiques , ils n'en tiennent aucun compte. Ce- 
pendant tout cristal élant un polyèdre matériel, on ne saurait 
le dépouiller entièrement de la considération de sa constitu- 
tion corpusculaire ; et s’il arrive que deux éléments géométri- 
quement identiques aient des structures corpusculaires diffé- 
rentes, on ne peut plus dire, dans ce cas, qu'ils sont complé- 
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tement identiques. Dès lors, suivant M. Delafosse, l'identité ab- 
solue exige deux conditions, l’une géométrique et l'autre phy- 
sique; les modifications qui engendrent les formes hémiédriques 
sont ce qu’elles doivent être si l'on tient compte des conditions 
physiques de la forme fondamentale dont elles dérivent, et la dis- 
symétrie n'existe que pour lescristallographes qui les rapportent à 
une forme fondamentale purement abstraite. Toutes les fois que 
la loi de symétrie paraîtra en défaut, il y aurait donc lieu d'exa- 
miner si les parties dissymétriques ne cachent pas sous leur 
identilé extérieure ou géométrique des constitutions intérieures 
ou matérielles différentes. 

En outre, l’hémiédrie ne consisterait pas toujours dans le fait 
d'une forme entière et fermée, qui se dédoublerait en deux 
autres formes pareillement closes; on devrait voir en elle un 
phénomène plus général, qui se rapporterait primitivement à l'un 
des axes de cristallisation, et qui ne se reproduirait ensuite dans 
d’autres directions qu'autant que cet axe aurait des analogues. 

Voici comment on peut expliquer certains cas de dissymétrie 
quiont été signalés, en admettant, d'après M. Delafosse, que les di- 
verses substances minérales qui présentent des cristaux en ap- 
parences dissymétriques sont affectées d'une modification dans 
leur structure interne, ce qui entraincrait un changement de 
symétrie pour les parties extérieures de ces cristaux. 

Si l'on admet que la particule intégrante de la boracite soit cu- 
bique, les faceltes qui manquent sur quatre des huit angles des 
cristaux constiluéraient une dérogation à la loi de symétrie, 
puisque tous les angles seraient géométriquement et physique- 
ment identiques. Mais si l’on suppose que la particule inté- 
grante de ce minéral soit le tétraèdre régulier, et si l'on dispose 
des particules de cette forme de manière à construire un cube, 
on aura un assemblage de létraèdres (figure 79), dont les axes 
seront parallèles entre eux, les sommets tournés 
| vers l’une des extrémités du cube et les bases 
vers une autre extrémité. Il résulte de cette 
construction une sorte de polarilé pour les angles 


opposés du cristal, qui ne se trouvent plus dans les 

(Fig. 79) mêmes conditions physiques ou de constitution. 
L'identité géométrique des angles opposés existe toujours; mais 
leur identité physique n’a pas lieu : quatre des angles sont formés 
par des pointes de Létraèdres, tandis que les quatre autres angles 
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le sont par des bases de ces mêmes solides élémentaires; ils sont 
par conséquent dans une position inverse et d'espèces différentes. 
D'après cela, Pabsence des facettes sur quatre angles, loin d’être 
une anomalie à la loi de symétrie, serait au contraire uneconfirma- 
tion de cette loi, L'électricité polaire elle-même, si difficile à ex- 
pliquer, deviendrait une conséquence de la disposition inverse 
des particules intégrantes, les fluides qui lui donnent naissance 
devanL éprouver des actions différentes suivant qu’ils parcourent 
les files de particules tétraédriques dans un sens ou dans un 
autre. 

Cependant laparticule pourrait aussi être cubique, etavoir alors 
quatre de ses sommels occupés par des molécules d'une certaine 
nature, et les quatre autres par des molécules de nature dif- 
AA trente, comme le montre la figure 80. Cette figure 
= — 41 fait voir de plus qu'un cube corpuseulaire peut 
NS | être considéré comme formé de deux tétraèdres 


croisés et ayant le même centre, que par con- 
séquent il pourrait se prêter à un dédoublement, 
(Fig. 80.) d'où résulterait la particule hémiédrique. 

Pour la pyrite le défaut de symétrie se présente sur les arêtes. 
Tous ses angles solides, toutes ses arêtes et toules ses faces 
sont géométriquement idenliques ; mais tout n’est plus symétri- 
que des deux côtés de chaque arête. En sorte que, suivant M. De- 
lafosse, il doit y avoir, entre les files de particules qui, sur la 
même face, sont perpendiculaires entre elles et parallèles aux 
arêtes, une différence physique provenant de la forme de la 
particule et de la manière dont elle est disposée dans chaque file. 
On se rendra compte de ces particularités de structure en ima- 
ginant un polyèdre corpuseulaire, formé de six groupes linéaires 
de molécules, avec les dispositions croisées que représentent 
les figures 81 el 82; puis en circonscrivant cet assemblage de mo- 


Ê EN ‘a 


— 
(Fig. 81.) (Fig. 82.) 


lécules soit par le dodécaëdre pentagonal (fig. 82), auquel on ar- 
rive quand on construit la forme enveloppante de manière que 
chaque plan touche à la fois trois molécules appartenant à deux 
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couples rectangulaires, soit par le cube (fig. 81), qu’on obtient 
si l’on mène un plan tangent à chaque couple de molécules et 
perpendiculaire à l'axe qui correspond au couple. 

Or, dans le cube de la pyrite qui serait construit par l’assem- 
blage de particules intégrantes ayant la forme du dodécaèdre 
pentagonal, etordonnancées toutes de la même manière (fig. 83.), 

les arêtes culminantes de ces particules étant 
Sisrsnn ja) disposées sur les trois faces adjacentes du cris- 

TS N ? tal, en trois sens différents et perpendiculaires 
= D 2e entre eux, les conditions ne seraient pas iden- 

+N) 7 liques sur ces faces; par conséquent, l'existence 

(Fig. 83. de troncatures obliques simples sur chacune des 
arêtes s'accorderait réellement avec la véritable symétrie, 

De même, si l’on suppose que le cube de la pyrite soit formé 
par l'assemblage de particules cubiques et composées de mo- 
lécules disposées en séries linéaires, les arêtes de ce cube, 
malgré leur égalité et leur disposition semblable, ne seraient 
pas FRE sous le rapport de la constitution intime, et 
devraient jouer des rôles différents; en sorte qu’il ne devien- 
drait plus nécessaire qu'une facette qui se produit d’un côté 
d'une arête se reproduisit de l’autre côté de cette arête, ou que 
les facettes qui naissent sur les bases du cube existassent aussi 
sur les pans. Au reste les stries que porte la pyrite cubique 
(fig. 84), € et squ lui on fait donner le nom de triglyphe, sont re- 

gardées par M. Delafosse comme étant les traces 
de groupementset comme montrant que les faces ad- 
jacentes du cube sont essentiellement différentes. La 
symétrie ne serait doncplus violée par l'absence de 

(Fig. su) douze des vingt-quatre faces que devrait présenter 
l'hexatétraèdre de la pyrite, car les faces adjacentes du cube 
étant différentes il n'y aurait plus nécessité d’une face en relour, 

Lorsque les minéraux qui présentent des anomalies aux lois 
de la symétrie cristallisent dans un système non régulier, on 
peut toujours supposer que la particule intégrante est composée 
de deux pyramides placées en sens inverse. 

Pour expliquer l’hémiédrie de la tourmaline, anomalie qui 
avail 66 nommé hémimorphisme, on peut, selon M. Delafosse, 
considérer la particule intégrante de cette substance comme 
un rhomboèdre qui serait composé de deux tétraèdres à base équi- 
latérale et en position inverse l’un de l’autre, chaque tétraèdre 
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ayant sonsommet formé par une molécule d’une certaine espèce 
et sa base constiluée par trois molécules d'espèces différentes, et 
de plus, les molécules de l’un des tétraèdres n'étant pas les 
mêmes que celles de l’autre, comme l'indique la fig. 85; ou 
bien on peut prendre pour particule intégrante de la tourma- 
line le tétraèdre (fig. 86) résultant du dédoublement du rhom- 
boèdre. Or, d’après ces deux hypothèses, la loi de symétrie 


(Fig. 86. 


ne serait pas violée dans les modifications de la forme fondamen- 
tale, puisque ces modifications suivraient les parties réellement 
identiques. 

A l'égard dela tourmaline, M. Delafosse ne voit qu’une hémiédrie 
tout à fait comparable à celle des cristaux de la boracite, si ce 
n’est que dans la première substance le phénomène à lieu 
seulement pour un axe, tandis que dans la seconde il se répète 
en quatre sens différents. 

Quoi qu'il en soit, les prismes hexagonaux qui se modifient 
sur toutes les parties géométriquement identiques peuvent être 
regardés comme composés de particules prismatiques de même 
sorte qu'eux, ou de prismes triangulaires équilatéraux. Mais les 
prismes hexagonaux qui ne se modifient que sur la moitié des 
angles solides ou que sur la moitié des arêtes des bases peu- 
vent être considérés comme formés de particules rhomboédriques 
modifiées au sommet ou sur les parties latérales (fig. 87 et 88) 
et empilées dans le sens de leur axe (fig. 89 et 90). Quant 
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Fig, 87.) (Fig. #8.) (Fig. 89.' (Fig. 90.) 


aux prismes quise modifient sur {rois des arêtes latérales, on pour- 
raitles regarder comme composés de Lrois prismes rhomboïdaux 
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(fig. 91) dont l’ensemble présenterait laté alement trois arôtes 
d’une sorte et trois autres physiquement différentes: il y aurait 
de même deux sortes d'angles sous le rapport physique, 

Les figures 92, 93 et 94 montrent par des stries les clivages, 


(Fig. 93.) 


(Fig. 91.) 


c'est-à-dire les structures différentes de prismes hexagonaux qui 
cependant sont géométriquement identiques. Si l'on compare 
les faces et les angles de ces prismes, on voit qu'ils présentent 
de grandes différences de nature physique et qu'il devient alors 
facile de remonter à leurs formes primitives respectives, par con- 
séquent d'interpréter leurs cas de dissymétrie. 

D'après l’ingénieuse et savante théorie de M. Delafosse, l’hé- 
téroédrie serait un fait qui, ramené à sa juste valeur, ne porte au- 
cune atteinte aux lois connues de la cristallisation et ne peut 
donner lieu à aucun principe nouveau, La génération des for- 
mes hétéroédriques s’opérerait suivant la règle commune, et les 
modifications qui les produisent n’échapperaient pas à la loi de 
symétrie bien entendue. Toutes les fois qu'un même solide 
géométrique appartient à plusieurs groupes différents de formes, 
il présenterait dans chacun d’eux une loi particulière de structure 
et de symétrie. Chaque mode réellement distinct d'hémiédrie, de 
tétartoédrie, etc. aurait pour cause un changement dans la 
forme de la particule, et par suite dans la polarité des axes, 
d’où résulterait une modification dans la symétrie. Les diverses 
séries de formes hétéroédriques qu'amèneraient ces modifica- 
tions dans la polarité ne devraient pas êlre considérées seule- 
ment comme des subdivisions du système qui comprend au 
nombre de ses formes simples les formes homoédriques corres- 
pondantes : chacune d’elles déterminerait un nouveau système ; 
car les solides d'apparence homoédrique qui n’accusent pas 
l'hétéroédrie parleur aspect l’accuseraient toujours par leur struc- 
ture, par leurs propriélés physiques et par la marche particu- 
lière de leurs modifications, le même caractère de symétrie de- 
vant se trouver dans toutes les formes coexistantes. Comme ce 
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caractère devraitexister aussi dans la particule, il suffirait pour se 
rendre compte d’un système quelconque de formes, au nombre 
desquelles il s’en trouve qui sont visiblement hétéroédriques, de 
choisir la plus simple parmi ces dernières, pour représenter la 
particule des cristaux, et de composer ensuite le réseau cristallin 
de pareils corpuscules. Ces corpuscules transmettraient leur 
symétrie à la masse interne des cristaux et aux formes qui les 
limilent à l'extérieur. 

Malgré son caractère rationnel, la théorie proposée par M. De- 
lafosse ne parait pas être exempte de difficultés, surtout sous 
le rapport de la constitution corpusculaire des cristaux et sous 
celui de sa généralité. D'ailleurs, tout en admettant que les dis- 
symétries signalées ne soient pas réelles au fond et qu’elles 
puissent résulter d’un état particulier de constitution intérieure, 
il reste à savoir si pour tous les cas on a suffisamment constaté 
le genre de dissymétrie apparente, si l’on ne peut pas en attri- 
buer, plus souvent qu'on ne le croit, la cause à des circonstances 
extérieures accidentelles, et si d’autres fois on ne devrait pas y 
voir des groupements comme pour les hémitropies plus ou 
moins complexes. Enfin, est-on bien certain que les cristaux 
supposés dissymélriques ne portent pas à l’élat rudimentaire les 
facettes voulues qui paraissent manquer ? 

Or, nous avons reconnu par un examen très-minutieux de 
plus de cent cristaux d'epsomite, qui avaient été obtenus dans 
le vide, que la dissymétrie quant au nombre des facettes mo- 
difiantes et à la valeur de leurs angles (1) n'existait sur aucun 
de ces cristaux, et que par conséquent les modifications y 
avaient toujours lieu symétriquement. Seulement, sur les cris- 
taux observés, les facettes modifiantes étaient plus ou moins 
prononcées, el ordinairement la moitié d’entre elles étaient 
quelquefois à un état tellement rudimentaire que l’on ne pouvait 
les reconnaître qu'à l'aide d’une forte loupe, dont le pouvoir 
amplificateur devenait même insuffisant dans les cas extrêmes 
pour rendre très-visibles quelques-unes de ces facettes. En 
outre, il y avait un ordre constant et symétrique dans le nombre 
et la position des petites facelles, qui étaient aussi relativement 


(1) Nous nous sommes assuré par des mesures prises avec le goniomètre à ré 
flexion que les incidences des facettes modifiantes, soit exagérées, soit rudimen- 
taires, sur les autres faces élaient égales. 
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entre elles plus ou moins rudimentaires. Dès lors loute l'ano- 
malie consistait dans un développement plus ou moins grand de 
certaines modifications, et il reste évident pour nous que les 
cristaux d'epsomite regardés comme dissymétriques rentrent 
naturellement dans la loi de symétrie, sans exiger d’interpréta- 
tion particulière. D'autre part, l'examen d’un assez grand nom- 
bre de cristaux de boracite nous a présenté des faits généralement 
semblables à ceux offerts par les cristaux d’epsomite (1). 

Voilà done au moins deux cas de ‘dissymétrie qui semblent 
disparaître et fortifier la loi générale de symétrie, puisque des 
différences dans l'étendue des modifications ne détruisent nulle- 
ment cette loi. Seulement elles la voilent plus ou moins, et la 
différence d'étendue des facettes ainsi que l’ordre dans le nombre 
et la position des petites facettes tiennent aux conditions qui ont 
présidé à la formation des cristaux. Nous savons que dans la for- 
mation des cristaux il y a une foule de circonstances qui peuvent 
paralyser ou favoriser le développement des faces les unes par 
rapport aux autres; mais quelles sont les causes qui détermi- 
nentun ordre dans le nombre et la position soit des facettes exa- 
gérées, soit dans les facettes rudimentaires? C'est ce que nous 
pe saurions préciser dans l’état actuel de la question. 

D'après les observations précédentes, nous croyons qu'il reste 
encore à faireune étude approfondie des cas de dissymétrie réelle 
ou non avant d'arriver à une solution générale, 


RATIONALITÉ DES AXES. 


La nature s'est imposé dans la formation des cristaux des 
conditions de simplicité et de régularité qui réduisent beaucoup 
le nombre des formes possibles réalisées. D'abord, le nombre 
des formes fondamentales différentes qui ont été adoptées par elle 
est très-petit ; ensuite , le nombre des formes dérivées différentes 
qu'elle présente est restreint par la loi de dérivation des façes 
ou de rationalité des axes, qui règle les posilions relatives et 
par conséquent la variabilité de l’inclinaison des troncalures que 
permet la symétrie. 

Pour une même forme simple fondamentale les polyèdres dérivés 
ont des longueurs d’axes liées entre elles par des rapports très-sim- 


(1) Note sur l'apparence du défaut de symétrie de cerlains minéraux, 
présentée à l'Académie des Sciences, le 2 novembre 1847. 
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ples, c’est-à-dire que leurs axes sont dans des rapports très-simples 
avec les axes de la forme fondamentale. En d’autres termes, 
les faces qui existent sur leséléments essentiels d’une formesimple 
fondamentalesont placées de manière que si on les supposait pro- 
longées, elles couperaient les axes de la forme fondamentale 
à des distances proportionnelles, et toujours dans des rap- 
ports simples, comme les nombres 1, 2, 3, etc., ou 1/2, 1/3, 
1/4, etc. (1). Donc, si lon se représente les diverses formes comme 
étant toutes construites autour d'un même centre et d'un même 
système d’axes de longueurs infinies, les distances par rapport 
au centre, auxquelles les faces de chacune de ces formes cou- 
peront les axes, seront généralement différentes ; et si l’on part 
d'une forme particulière dans laquelle ces portions d’axe aient 
des valeurs déterminées, il faudra, pour avoir celles qui corres- 
pondent à une autre forme, multiplier ou diviser les premières 
valeurs par cerlains coefficients numériques. 

Parexemple, si une face d'une des formes simples d’un système 

cristallin coupe les trois axes principaux à des distances éga- 
les à 4, b ete, une face d’une autre forme du système coupera les 
mêmes axes à des distances a, nb et pe, qui seront aux premières 
distances dans des rapports simples et rationnels ; c'est-à-dire 
que l’on aura pour l’expression symbolique de la première face pa- 
apportaux axes @:6:e,et pour l'expression symbolique de la 
dernière face par rapport aux mêmes axes ma : nb : pe, m,n et 
p étant des coefficients enliers ou fractionnaires, mais le plus 
souvent très-petits. Quand ces coefficients sont fractionnaires, on 
peut les ramener {ous à la forme de nombres entiers, eu les 
réduisant au même dénominateur, puis supprimant le dénomi- 
nateur commun. 

Les expressions @ : D: c el ma : nb : pe sont nommées symboles 
ou signes cristallographiques des faces auxquelles ces expressions 
correspondent ; Llandis que », n et p sont les indices, les caracté- 
ristiques, les coefficients paramétriques où de dérivation des faces 
auxquelles ces lettres se rapportent. 

Les symboles a : b :c et ma : nb: pc étant composés de va- 
leurs finies, supposent que les faces auxquelles ils correspondent 
coupent à la fois les trois axes. Mais il y a beaucoup de cas 


(1) On remarquera l’analogie de cette loi avec celle des proportions chimiques 
qui règle la composition des minéraux. 
MINÉRALOGIE. 9 
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où les faces, se trouvant parallèles à l’un ou à deux des trois axes, 
ne rencontrent pas l’un ou deux de ces axes; alors pour expri- 
mer qu’une face est parallèle à un axe on met le signe œ devant 
la valeur correspondant à l’axe non rencontré, ce qui signifie 
que la face couperait l'axe à une distance infinie, 

Ainsi, on pourra avoir les symboles : 


Enfin, on fait précéder le membre du symbole qui correspond 
à l’axe considéré du signe + ou du signe —, selon que la face 
coupe cel axe d’un côlé par rapport au centre ou bien du côté 


opposé. 

On peut donc avoir : 
+ai+b:<+oe, 
+ai+b:— oc, 
+ai—b:<+oe, 
—ai+b:+e, 
+ai—b:—c, 
—a:—b:+e, 
—ai+b:— oc, 
—àa:—b:—c; 


ou d'une manière générale, 


VE à I Des m4 


Mais, pour plus de simplicité, on supprime le signe + lors- 
que tous les membres du symbole devraient être affectés de ce 
signe; de sorte que dans ce cas on écrit seulement : 

avsbis ci 


La loi de rationalité des axes ne s'applique pas seulement à 
un système d’axes composé de trois axes, mais bien à un système 
composé d’un nombre quelconque d’axes passant par le centre. 
Ordinairement on ne l’applique qu'à un, deux, trois ou quatre 
axes. 
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Dans les formes cristallines les nombres des faces, des arêtes 
et des angles qui résultent de modifications successives, faites 
sur les éléments identiques et conformément à la loi de symé- 
trie, suivent une progression arithmétique ou par différence , qui 
est déterminée par les nombres des éléments identiques dans 
la forme simple fondamentale. Ainsi, en partant du cube, qui a 
huit angles trièdres égaux, et douze arêtes égales, dont quatre ver- 
ticales et huit horizontales, les modifications de ce solide don- 
nentlieu à des polyèdres secondaires dont les nombres des par- 
ties sont toujours compris dans la progression : 

5 4. 81,48 46 : 20 csre 


dont la raison est 4. 

Chaque système cristallographique n’a pas sa progression spé- 
ciale, car il n’existe pour les six systèmes admis que trois pro- 
gressions , Savoir : 

SA ALO NS) 
AIS 42 M6. 
AZ AS SE ne OU CIRAD 


dont les raisons sont 2, 4, 6 ou 3. 
La 1"° progression appartient à trois systèmes, la 2° à deux sys- 
tèmes, et la 3° à un système. 


DIMENSIONS DES FORMES CRISTALLINES, 


Nous avons dit (1) que l’on distinguait les formes cristallines 
en formes fermées ou finies et en formes ouvertes ou indéfinies. 

Les formes fermées sont déterminées dans tous les sens, et 
les rapports de leurs dimensions (longueur, largeur et hauteur ) 
sont fixes. Parmi ces formes nous citerons les octaèdres et les 
rhomboëdres, dont les rapports des dimensions sont arrêtés par 
les valeurs des angles dièdres. 

Les formes ouvertes comprennent celles dont les dimensions 
semblent pouvoir s'étendre ou se raccourcir indéfiniment, c’est- 
à-dire celles dont les rapports des dimensions paraissent être 


(1) page 90. 
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variables. Parmi ces dernières nous citerons les prismes qui 
semblent avoir des hauteurs indéterminées par rapport aux di- 
mensions des bases. 

Mais un minéral qui peut se présenter en prismes de hauteurs 
diverses pour une même base, n’en a pas moins réellement des 
rapports fixes entre ses dimensions. Pour connaître ces rap- 
ports on compare les formes ouvertes aux formes fermées qui 
leur correspondent, et l’on arrive à la déterminalion des dimen- 
sions soit par le calcul, soit par une construction géométrique. 

Ainsi chaque prisme ayant la même hauteur que la forme fermée 
qui lui correspond, il suffit de connaître soit un octaëdre, soit 
un rhomboëdre, etc., correspondant pour déterminer la hauteur 
théorique du prisme de même base. On aura la démonstration 
de ce principe par la figure 95, qui représente un prisme droit à 
FT =ù base carrée circonserit à son ocltaèdre correspondant 

; ou conjugué. 


Nous ferons observer, relativement aux dimensions 
des formes cristallines, comme en général pour toutes 
| les considérations cristallographiques, qu’il ne s’agit 

(Fig. ss) pas de dimensions absolues, mais bien de rapports 
qui existent entre les hauteurs des prismes et les dimensions des 
bases. Ces rapports, réunis aux valeurs des angles dièdres, sont 
nécessaires et suffisent pour la détermination des cristaux. 


FORMES DIRECTES ET FORMES ALTERNES, 


Les parties constituantes de deux formes cristallines peuvent 
êtres respectivement égales, mais différer par leurs positions. 
Alors l’une de ces formes est dite immédiate ou directe; tandis 
que l’autre est dite alterne ou inverse. 

La figure 96 représente un tétraèdre direct, et la figure 97 


\ 


\ 


(Fig. 96.) ( Fig. 97 ) 


un tétraèdre alterne. 
Deux formes de mêmes dimensions, l’une directe et l’autre 
alterne, combinées ensemble, donnent toujours naissance à un 
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polyèdrerégulier nouveau. Par exemple, la combinaison du prisme 
droit à base carrée direct avec son prisme droit à base carrée 
alterne produit le prisme octogonal régulier; etla combinaison du 
tétraèdre équilatéral direct avec son tétraèdre équilatéral alterne 
constitue l’octaèdre régulier. 

En général, les faces de la forme directe correspondent aux 
arêtes de la forme alterne, et réciproquement. 

On emploie aussi les expressions directe et alterne pour indi- 
quer d’une manière générale les positions relatives qu'occupent 
des formes de même genre. 


DÉCROISSEMENTS. 


Un cube de galène peut être considéré comme l'assemblage 
de particules cubiques, un rhomboèdre de calcaire comme l’as- 
semblage de particules rnomboédriques, un prisme de karsténite 
comme l'assemblage de particules prismatiques rectangulaires, et 
ainsi des autres formes primitives. 

De plus, en disposant les particules par séries linéaires on a des 
files ou des rangées rectilignes de particules, et en groupant 
toutes les files dont les lignes centrales sont sur un même plan, on 
a des lames planes. 

Tels sont les principaux éléments qui ont servi à Haüy pour 
reconstruire théoriquement les cristaux, au moyen de la mé- 
thode qu’il a désignée sous le nom de théorie des décroisse- 
ments. 

Tous les cristaux d’une même substance minérale renferment 
un noyau commun; on peut donc concevoir chacun de ces cris- 
taux comme formé de deux parties, savoir : d’une partie cons- 
tante, qui est le noyau, et d’une partie variable, qui se com- 
pose de lames empilées sur les différentes faces de ce noyau. 
Or, la variation de la partie enveloppante résulte des change- 
ments que subissent, dans leur figure et dans leur étendue, les 
lames cristallines qui's’élèvent au-dessus de chaque face du 
noyau. Si ces lames se superposent en conservant toujours la 
même figure, et en augmentant régulièrement de dimensions de 
manière à recouvrir les bords du noyau, celui-ci croitra sans 
changer de forme. Mais si ces lames viennent à décroitre soit 
par leurs bords, soit par leurs angles, et sice décroissement a lieu 
uniformément par la soustraction constante d'une ou de plusieurs 
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rangées de particules, alors le noyau acquerra de nouvelles fa- 
cetles, et par conséquent changera de forme ; les lames qui recou- 
vriront chaque face du noyau s’élèveront en pyramide au-dessus 
d'elle, et par la retraile successive et régulière de leurs bords, 
ainsi alignés sur des plans, elles produiront les facettes modi- 
fiantes, qui entoureront le noyau en le touchant chacune soit 
dans l’une de ses arêtes, soit dans l’un de ses angles, 

L'épaisseur des lames doit être celle des particules, et la 
quantité du décroissement est donnée par un certain nombre, 
généralement très-petit, de rangées particulaires soustrailes en 
largeur ou en hauteur. 

Le décroissement peut s’opérer simplement par la soustraction 
d'une rangée de particules, ou bien la retraite, se produisant 
dans un sens par plusieurs rangées, n’a lieu dans l’autre sens 
que par une seule. Pour ces deux cas on dit que le décrois- 
sement est simple, Au contraire, il estmixte lorsque les lames 
de superposition décroissent à la fois en largeur et en hau- 
teur par plusieurs rangées. 

La direction du décroissement ou des rangées soustraites peut 
être parallèle soit aux bords des faces du noyau, soit à certaines 
diagonales , soit à des lignes intermédiaires. On distingue donc 
encore trois sortes de décroissements, savoir : 


1° Décroissements sur les bords ; 
29 id. sur les angles ; 
130 id. intermédiaires. 


La figure 98 peut servir à représenter la structure du dodé- 
caèdre rhomboïdal, naissantsur lesarêtes 
du cube par un décroissement d'une 
rangée en hauleur et d'une rangée en 
largeur, Elle montre un cube qui 
fait fonction de noyau, et sur plusieurs 
faces duquel sont placées des lames 
régulièment décroissantes. Mais pour 
pouvoir figurer ces lames, et sur- 
j tout la quantité de leur retraite, qui est 

(Fig. 94.) | toujours égale ou à une, ou à deux, ou 
à trois, etc. fois la distance qui sépare les centres des par- 


ticules de deux rangées voisines, on a été obligé de donner 
une cerlaine forme à ces particules, eton les a supposées 
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cubiques, comme le noyau. Chacune des lames qui recou- 
vrent ce noyau a vers ses bords une rangée de cubes de 
moins que celle sur laquelle elle repose, et qui par conséquent 
la dépasse d'une quantité égale à une largeur de rangée; en sorte 
que la dernière lame se réduit à un simple cube. Chaque 
face du noyau est done surmontée d'une pyramide à quatre faces 
triangulaires. Ces faces se présentent dans la figure 98 comme 
des escaliers : au lieu de paraître planes, elles sont sillonnées 
par des cannelures que forment les rentrées et lessaillies alterna- 
tives de leurs bords ; mais sur les cristaux naturels, où les corpus- 
cules sont d'une petitesse presque infinie, et où les distances 
qui les séparent sont imperceptibles , ces sillons échappent à nos 
sens, et les faces produites par les décroissements s‘offrent à l'œil 
sous l'aspect de plans lisses et continus. Or, il y a six pyramides, 
et par conséquent vingt-quatre triangles; mais à cause de l’uni- 
formité des décroissements qui ont lieu de part et d'autre d’une 
même arête, les triangles qui s’y joignent et qui appartiennent à 
deux pyramides voisines sont sur le même plan et forment un 
rhombe. La surface du solide secondaire est donc composée de 
douze rhombes égaux, d’où résulte le dodécaëdre rhomboïdal. 

Si l’on imagine que les lames surajoutées au noyau décroissent 
par deux rangées, par trois rangées ou davantage, toujours 
parallèlement aux différents bords du cube primitif, alors les 
pyramides étant surbaissées, leurs faces ne pourront plus se trou- 
ver deux à deux sur un même plan, la surface du solide secon- 
daire sera composée de vingt-quatre triangles distincts, et l’on 
aura l’hexatétraèdre, au lieu du dodécaëdre rhomboïdal. 

Quand les lames successives sur lesquelles le décroissement 
s'opère uniformément sont des lames simples, n'ayant que l’é- 
paisseur d’une parlicule, elles ne peuvent décroitre en hauteur 
que par une rangée; mais elles peuvent perdre en largeur plu- 
sieurs rangées. Tout l'effet du décroissement se porte alors dans 
le sens de la largeur ; c'est un décroissement en largeur. 

La figure 99 montre l'effet initial d’un décroissement par une 
rangée en hauleur ét par deux rangées en lar- 
geur de particules. Il sera facile de se représenter 
des décroissements par trois rangées, par quatre 
rangées ou davantage. 

Si les lames atteintes par le décroisse- 
(Fig. 99. ment sont composées de plusieurs lames sim- 
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ples, mais paraissant n’en faire qu’une, si de plus elles subissent 
un décroissement d’une seule rangée en largeur, et perdent plu- 
sieurs rangées en hauteur, on a l'inverse du cas précédent. Tout 
l'effet d'un pareil décroissement se porte alors sur la hauteur ; 
c’est un décroissement en hauteur, 

La figure 100 représente des lames doubles de particules 
qui subissent un décroissement d’une seule rangée 
en largeur et de deux rangées en hauteur. 

Mais les lames étant composées , il peut se faire 
que le décroissement participe des deux pré- 
cédents, qu’il agisse à la fois dans les deux sens 
par plusieurs rangés, par » rangées en largeur et 

(Fig. 100,) par » rangées en hauteur. Ce sera alors un décrois- 
sement mixle. 

Les figures 404 et402 représentent chacune un décroissement 


(Fig: 101.) (Fig. 102.) 


mixte par deux rangées en largeur et par trois rangées en hauteur. 

Le décroissement qui aurait lieu parallèlement aux arêtes etde 
chaque côté des arêtes du noyau cubique par deux rangées en 
longueur produirait un hexatétraèdre. Mais s’il n’y a qu'un seul 
décroissement pour chaque arête, et si le sens particulier dans 
lequel ce décroissement agit est réglé par la symétrie propre aux 
formes hémiédriques qui appartiennent au cube, on aura pour 
forme secondaire un dodécaèdre pentagonal, comme le montre 
la figure 103. 

A l'égard des décroissements sur les bords, 
au lieu de distinguer des décroissements qui 
s’effectuenttantôten largeur, tantôt en hauteur; 
sur des lames simples ou sur des lames com- 
posées, et par un nombre variable de rangées, 
mais toujours par des rangées de particules 
simples, on pourrait ramener tous ces cas de 


(Fig. 103.) 


décroissement à un seul, celui d’un décrois- 
sement par une simple rangée, en admettant, pour les dé- 
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croissements sur les bords, des rangées de particules multiples , 
comme pour les décroissements sur les angles. 

Les décroissements sur les angles sont ceux qui ont un angle 
pour point de départ et dont la direction coupe transversalement 
les deux côtés de cet angle. Ils s'effectuent au moyen de ran- 
gées qui s’alignent en se touchant, non par des faces, mais par 
des arêtes , et les éléments composants de ces rangées peuvent 
être des particules simples ou des particules multiples. 

On distingue deux sortes de décroissements sur les angles :. 
les décroissements ordinaires et les décroissements intermédiaires. 
Les premiers sont ceux qui ont lieu par la soustraction de ran- 
gées de particules simples parallèlement à des diagonales, les 
seconds sont ceux qui ont lieu par la soustraction de rangées de 
particules composées dans une direction oblique tout à la fois 
aux arêtes et aux diagonales du noyau. 

La figure 104 représente un octaèdre régulier qui résulte du 
décroissement par une rangée, à partir des angles, sur les trois 
faces formant chaque angle du cube, et la figure 105 montre 
l'effet initial de ce décroissement. 


(Fig. 104.) (Fig. 105.) 


Si les décroissements qui s'opèrent sur chaque face du cube 
n’atteignaient pas leurs limites, c’est-à-dire s'ils s’arrêtaient en 
deçà du terme où les faces qu’ils produisent tendent à se réunir 
en pointe, il resterait sur le cristal secondaire des faces parallèles 
à celles du noyau, et dès lors on aurait le cubo-octaèdre. 

S'il y avait plus d’une rangée soustraite, les trois faces que 
produiraient autour du même angle solide ne seraient plus sur un 
même plan ; le polyèdre secondaire aurait vingt-quatre faces dis- 
tinctes , inclinées vers les angles plans du noyau et de forme 
trapézoïdale ; alors le solide résultant serait un trapézoèdre. 

Le décroissement pourrait agir aussi par plusieurs rangées 
dans le sens de la hauteur, 
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La figure 106 représente l'effet initial d’un décroissement qui 
aurait lieu sur un angle du cube par deux ran- 
gées en hauleur, 

Les décroissements intermédiaires peuvent être 
‘amenés aux décroissements ordinaires et au plus 


simple de tous, à celui qui a lieu par la soustrac- 
tion d’une seule rangée de particules, pourvu que 
la particule soustraite soit en général un multiple de la particule 
simple, et que la valeur particulière de ce multiple puisse varier 
d’un décroissement àun autre. Il est donc possible de réduire tous 


(Fig. 106.) 


les décroissements sur les angles à une seule espèce de décrois- 
sement, savoir : à un décroïssement par une rangée de particules 
multiples, dont la valeur sera égale à »m xXn Xp particules 
simples. 

Dans tous les cas qui se rapportent aux décroissements sur les 
angles, les faces du solide secondaire ne sont plus sillonnées par 
des stries, comme lorsque les décroissements ont lieu sur les 
bords : elles sont hérissées d’une multitude de pointes angulaires, 
formées par les angles extérieurs des particules , et qui, étant 
toutes de niveau et échappant à l'œil à cause de leur petitesse, 
présentent encore l'aspect de plans lisses et conlinus. 

Pour expliquer la structure de tous les autres cristaux origi- 
naires du cube, il ne s'agirait que de placer de même sur les dif- 
férentes faces du noyau des lames composées de petits cubes 
élémentaires et de les faire décroitre régulièrement, de toutes 
les manières possibles, tantôt par une rangée et tantôt par plu- 
sieurs rangées sur les bords ou surles angles du noyau, c’est- 
à-dire dans le sens des arêtes ou dans celui des diagonales et 
même dans un sens intermédiaire quelconque; car on peut dans 
une lame cristalline considérer des files de particules suivant 
toutes sortes de sens. On produirait ainsi à l’entour du noyau 
une série d’enveloppes régulières, qui représenteraient toutes 
les formes secondaires susceptibles d’être dérivées de ce noyau. 

En considérant d’autres formes primitives que celles qui se 
rapportent au système cubique, et en tenant compte de la symé- 
trie qui leur est propre, on arriverait à des résultats analogues 
aux exemples que nous avons donnés. 

La position d’une face de forme secondaire par rapport à 
celle de la forme primitive est complétement déterminée quand 
on connait la loi du décroissement qui a donné naissance à cette 
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face secondaire, et le sens dans lequel il a agi. De plus, la loi du 
décroissement est marquée par le nombre des rangées de parli- 
cules soustraites, et l'observation prouve que dans les cristaux 
naturels ce nombre est ordinairement très-simple. 

Les lois de la structure cristalline dépendent de lassortisse- 
ment des files corpusculaires et de la distance qui les sépare 
dans chaque sens de clivage, et non de la forme des corpuseules. 
On est donc libre de supposer à ces corpuscules la forme que 
l'on voudra et d'admettre que les lames cristallines sont toujours 
composées de petits parallélipipèdes réunis par leurs faces, 
pourvu que ces corpuscules supposés aient des dimensions telles 
que leurs centres soient espacés dans une même lame comme le 
sont ceux des véritables particules. 

La théorie des décroissements peut se résumer de la manière 
suivante, 

Toutes les modifications d’une forme primitive se réduisent à 
deux sortes : modifications sur les arêtes et modifications sur 
les angles. Les unes comme les autres consistent dans un dé- 
croissement par une rangée de particules souslractives, qui 
sont généralement des multiples de la particule simple. La 
seule différence qui existe entre les deux sortes de modifica- 
tions est que pour les rangées soustraites sur les bords les 
particules soustractives se placent à la suite les unes des autres 
en s’apposant par leurs faces ; tandis que pour les rangées tour- 
nées vers les angles les particules soustraites se suivent en se 
tenant par leurs arêtes. 

Dans toute modification sur une arête, la particule soustrac- 
tive est un multiple de la forme m >< n; et le groupe particu- 
laire esi constitué de manière qu’il comprend #» particules sim- 
ples en largeur, # en hauteur et 4 seule dans le sens transversal, 
c'est-à-dire parallèlement au bord qui subit le décroissement. 
Pour se représenter facilement le plan modifiant avec la texture 
parliculaire qui lui est propre, il suffira de retrancher du noyau 
lui-même, le long du bord , une rangée de particules soustrac- 
tives, ce qui déterminera un coin rentrant, semblable à une 
marche d'escalier; puis d'imaginer que l'escalier se continue 
uniformément dans des lames surajoutées au noyau, tant au- 
dessus qu'au-dessous de la première marche ainsi formée. 

Dans toute modification sur un angle, la particule soustractive 
est un mulliple de la forme »m >< x >< p; et ce multiple a des 
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dimensions telles qu’il comprend » particules simples dans le 
sens de la première arête, » dans le sens de la deuxième arête 
et p dans le sens de la troisième arête qui se réunissent au som- 
met de l’angle. Si à partir du sommet on retranche du noyau 
les particules nécessaires pour constituer la particule soustrac- 
tive m xXn X p, on déterminera la formation d'une petite 
cavité angulaire égale en volume à cette particule, et entourée 
de trois pointes saillantes de forme semblable qui aboutiront à 
un même plan. Ce plan étant supposé prolongé de tous côtés, 
pour servir de limite à la matière enveloppante du noyau, et 
alternative de creux et de saillies angulaires élant continuée, 
on aura une texture particulaire semblable à celles que repré- 
sentent les figures 407, 108 et 409, c’est-à-dire une face qui sera 


(Fig. 107.) (Fig. 108.) (Fig. 109.) 


plane, quant à l’ensemble de ses parties, mais hérissée d’an- 
gles alternativement saillants et rentrants. 

Il est toujours possible de substituer hypothétiquement au 
vrai noyau une forme secondaire quelconque. Dès lors, si 
parmi toutes les formes secondaires qui dérivent d'une même 
forme primitive on en choisit une à volonté, pour la substituer 
comme noyau hypothétique à la véritable forme primitive, et si, 
de plus, on suppose que ce noyau lype soit un assemblage de 
petits solides particulaires, semblables à ceux qu’on obtiendrait 
en le divisant géométriquement par des plans parallèles à ses dif- 
férentes faces, on pourra en faire dériver, par des lois simples 
et régulières de décroissement, toutes les autres formes, y 
compris le véritable noyau, qui à son tour devient secondaire 
par rapport au noyau supposé. Cetle proposition démontre la 
dérivation mutuelle des formes qui font partie d’un même 
groupe cristallin. 
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NOTATIONS SYMÉTRIQUES. 


Les cristaux sont des polyèdres assujettis à des lois de symé- 
trie, qui donnent le moyen de représenter les faces, les arêtes 
et les anglesde ces solides par des notations systématiques ou sym- 
boliques. Dès lors une notation simple qui serait universellement 
adoptée offrirait de grands avantages pour l’étude de la cristal- 
lographie. Mais depuis l’époque des découvertes de Haüy jus- 
qu’à nos jours divers auteurs ont adopté des manières diffé- 
rentes pour représenter les parties des cristaux et finalement 
les cristaux eux-mêmes; en sorte que maintenant la cristallo- 
graphie possède à cet égard une synonymie très-complexe. 

Les principales notations sont celles de Haüy, Weiss, G. Rose, 
Naumann, Mohs, Breithaupt, Brooke, Lévy, Dufrénoy et 
Delafosse. Elles reposent toutes sur les lois de symétrie et 
de dérivation. 

Les notations employées par Haüy ont pour but de rappeler 
les formes primitives et les décroissements qui donnent naissance 
à chaque face; elles indiquent les distances auxquelles les mo- 
difications coupent les arêtes. Haüy rapporte donc toutes ses 
lois aux configurations des cristaux. Les notations employées 
par d’autres cristallographes, notamment par les allemands, ont 
surtout pour but de rappeler les dérivations; elles indiquent les 
distances coordonnées (1) auxquelles les modifications ren- 
contrent les axes des formes primitives. Ges cristallographes rap- 
portent donc toutes les lois de Haüy aux structures intérieures des 
cristaux. Mais quels que soient les modes de notation, les valeurs 
mumériques restent les mêmes. 

Les notations des autres cristallographes sont des combinai- 
sons des précédentes. 

Toutes les formes primitives peuvent être ramenées à des 
prismes à six faces. Deux de ces six faces sont considérées comme 
les bases des prismes, et les quatre autres comme les faces la- 
térales. En outre, les six faces qui circonscrivent ces prismes 
peuvent être réduites à trois par suite de leur parallélisme deux 
à deux. De même les huit angles solides peuvent être réduits à 
quatre, et les douze arêtes à six, dont quatre basiques et deux 
latérales. 


(1) Comptées sur les axes à partir du centre. 
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Généralement pour la notation des formes primitives, on dé- 
signe les faces de trois sortespar les lettres P, M, T; les angles 
solides de quatre sortes par les lettres À, E, I, O; les arêtes 
basiques de quatre sortes par les lettres B, G, D, F, et 
les arêtes latérales de deux sortes par les lettres G, H. Enfin, 
les éléments géométriquement identiques reçoivent la même 
lettre. 

Pour la notation des formes secondaires ou dérivées, quoi- 
que le procédé soit aussi très-simple, les notations symboliques 
de ces formes sont quelquefois très-compliquées. 

Les formes secondaires élant considérées comme résultant de 
décroissements qui ont lieu sur les bords ou sur les angles des for- 
mes primilives, on désigne les faces secondaires par de petites 
lettres, et de préférence par celles qui correspondent aux grandes 
lettres des éléments sur lesquels ces faces se trouvent placées 
dans les formes primitives. En outre, des nombres, qui expriment 
les lois de leurs dérivations ou leurs décroissements, sont mis en 
exposants ou en indices, à droite ou à gauche de ces petites lettres, 
suivant les positions des faces secondaires au-dessus ou au-des- 
sous, à droite ou à gauche par rapport aux bords ou aux angles 
modifiés dans les formes primitives. Enfin, onemploie les chiffres 
4, 2, 3, etc. lorsqu'il s’agit d’une, de deux, de trois, etc. rasgées 
soustraites en largeur, et les fractions 1/2, 1/3, 1/4, etc. quand 
il faut indiquer deux, trois, quatre, etc. rangées soustraites en 
hauteur; tandis que les décroissements mixtes sont exprimés par 
des fractions dont le numérateur représente le nombre des 
rangées soustraites en largeur, et le dénominateur le nombre 
des rangées soustrailes en hauteur. Par exemple, on écrit ainsi : 
b!, b?, bi, b’, UTP AE a’, ele. : God, a CTC.5; G;, 5, EtC.s 

» m m im 
a”, etc.; ouplus généralement 0”, a°, ,b, 54, bn, an, bn an, na,etc. 

Mais comme les modifications sur les arêtes ne sont placées 
que d’une seule manière, les nombres qui indiquent les décrois- 
sements relatifs à ces modifications sont toujours mis en expo- 
sants et à droite des lettres représentant les arêtes. 

Au contraire, les modifications sur les angles pouvant offrir 
trois disposilions , suivant qu’elles coupent les faces des formes 
primitives parallèlement aux diagonales des faces P, aux diago- 
nales des faces M, ou aux diagonales des faces T, ces différences 
sont exprimées par la posilion des nombres. Ainsi on aura a! 
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pour une modification placée sur l’angle A coupant axe à une 
distance 1, et dont la trace sur P serait parallèle à la diagonale 
opposée à l'angle sur lequel la modification a eu lieu ; on aura 
ä Où ja pour une modification placée sur l’angle A coupant la 
face de droite ou la face de gauche de cet angle parallèlement 
à la diagonale, et donnée par un décroissement d'une rangée 
en largeur sur une rangée en hauteur. 

Enfin,les facettes quirésultentde décroissementsintermédiaires 
sont désignées d'une manière générale par la lettre ?; mais pour 
indiquer leurs lois de décroissement il faudrait combiner parmi 
les notations précédentes celles qui leur sont relatives et les 
réunir entre deux parenthèses, comme par exemple = {b', b?, 
bd), à — (aï,b',b}, etc. 

Au moyen de ce mode de notation il est facile de représenter 

un cristal par une formule symbolique. Il suffit pour cela de 
placer à la suite les uns des autres tous les symboles des di- 
verses faces, tant primitives que secondaires, qui le circons- 
crivent, en ayant soin de les disposer dans un ordre systéma- 
tique, mais procédant du simple au composé. Par exemple, la 
formule symbolique de la variété d'amphibole cristallisée qui 
est représentée par la fig, 410 serait P M g! b*. 
M. Delafosse a indiqué des notations plus générales 
et plus simples, pour représenter les faces dérivées ou 
secondaires sur les arêtes et sur les angles de la forme 
primitive. 

Soient B, Get G les arêtes d’un angle solide A du 
noyau. 

2 Si un décroissement a lieu sur l’arête B par # parti- 
(Fig, 110.) cules dans le sens de C et par » particules dans le sens 
de G, ce décroissement pourra être exprimé par le symbole 


m m 


B (Ce G°), et plus simplement par B° ou ®B, selon la marche 


du décroissement à droite ou à gauche relativement à l’arète. 

Si un décroissement a lieu sur l'angle À par » particules dans 

le sens de B, par * particules dans le sens de C et par p particules 

| dans le sens de G, ce décroissement pourra être exprimé par 
A (Br C° GP). 

Lorsque le décroissement sur l'angle est intermédiaire, c’est- 

| à-dire si les exposants #2,» et p sont inégaux, le symbole con- 

| serve sa forme générale À (B® C® G?). Mais lorsque le décrois- 
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sement sur l’angle est ordinaire, c’est-à-dire si deux des expo- 
sants, par exemple x et p, sont égaux, on pourra substituer au 


m m 
symbole général les suivants A% ou A, selon la marche du 
décroissement ordinaire à droite ou à gauche relativement à 
l'angle. 

Quant aux notations générales parles axes, nous enavons donné 
une indication en parlant de la rationnalité des axes; bientôt 
nous emploierons les plus simples, parmi les plus usitées, pour 
représenter symboliquement les principales formes qui com- 
posent les différents systèmes cristallins. 


GROUPES OU SYSTÈMES CRISTALLINS. 


Nous avons admis que les atomes en se groupant formaient 
les molécules, que les molécules en se groupant à leur tour 
formaient les particules et que les divers assemblages des parti- 
cules constituaient les cristaux. Nous avons aussi admis que 
les atomes devaient être sphéroïdaux, et que les molécules pou- 
vaient être soit sphéroïdales, soit polyédriques. Dans tous les cas 
nous avons vu que les particules étaient des polyèdres simples. 
et que les cristaux étaient des polyèdres tantôt simples, tantôt 
plus ou moins complexes. Or, quelles que soient les formes des 
atomes et des molécules, il importe de connaître, puisqu'il existe 
des relations entre les formes cristallines, quels sont les groupe- 
ments possibles et le nombre des systèmes cristallins distincts 
auxquels peuvent donner lieu les divers cristaux ou bien les 
particules, en ramenant la question à toute sa simplicité. 

Il s’agit de savoir d’abord ce que l’on doit entendre par système 
cristallin, puis quelles sont les considérations qu’on peut faire 
rationnellement entrer dans la distinction, c’est-à-dire dans la 
similitude ou la différence des systèmes cristallins. 

On entend généralement par système cristallin l’ensemble de 
toutes les formes qui offrent des relations telles que ces formes 
puissent se déduire les unes des autres, ou de l’une d’entre elles 
prise comme type fondamental. 

Les cristallographes ont envisagé sous différents points de vue 
la nature des relations qui rattachent plus ou moins entre elles 
les diverses formes pour composer un système cristallin. Selon 
les uns, ces relations sont purement géométriques , et les lois 
qui en découlent sont fondées uniquement sur l’observation 
des configurations des cristaux; selon les autres, ces rela- 
lions ne doivent s'établir qu'à l’aide de considérations puisées 
dans l'étude de la structure intérieure des cristaux; enfin, 
on peut se servir de considérations soit mathémaliques, soit 
physiques plus ou moins importantes, les combiner, les diviser 
ou bien les généraliser. 

MINÉRALOGIE, 10 


146 PROPRIÈTES DES MINERAUX. 


Certains cristallographes ont établi un assez grand nombre de 
systèmes cristallins d’après des considérations géométriques et 
même d'après des considéralions physiques de divers ordres. 
M. Delafosse, partant de semblables vues, a admis douze systèmes, 
qu'il réduit finalement à six groupes généraux en rattachant six 
de ces syslèmes aux autres. 

D'autres cristallographes, parmi lesquels nous  citerons 
MM. Naumann et Bravais, ont établi sept systèmes, dont un hé- 
miédrique. 

En général les cristallographes, notamment la plupart des 
cristallographes français, admettent six systèmes. 

MM. Weiss, Mobs et Breithaupt ont soutenu que tous les cris- 
taux connus pouvaient être rapportés à des systèmes d’axes rec- 
tangulaires, et par suile n’ont admis que trois ou quatre systèmes 
cristallins. M. Breithaupt a même prétendu déduire de l’octaèdre 
du système cubique toutes les formes primilives d’un autre sys- 
ième par sa dérivalion progressionnelle. 

Ainsi, le nombre des systèmes cristallins n’est pas absolument 
fixe : on peut l’augmenter ou le diminuer suivant les conceptions 
d’après lesquelles on établit ces systèmes. Il est élevé si l’on 
prend pour base de chaque système des considéralions qui ne 
s'appliquent qu'à peu de formes; il est très-restreint quand on 
adopte les considérations les plus générales et d’un seul ordre. 

En rejetant toute corsidération étrangère aux relations géo- 
métriques, on peut grouper tous les cristaux en six systèmes, et 
même les réunir en trois calégories, selon qu'ils possèdent 
des axes d’un seul , de deux ou de trois ordres. 

Sous un point de vue philosophique plus général, il n’y aurait 
que deux sortes fondamentales de groupements corpuseulaires : un 
groupement à axes rectangulaires et un groupement à axes obli- 
ques; c’est-à-dire qu’il yaurait seulement le système régulier et le 
système irrégulier. On pourrait même regarder le système à axes 
obliques comme une modification ou une altération du système à 
axes rectangulaires : car on pourrait concevoir queles molécules, 
si elles étaient toutes semblables et en mêmes nombres relatifs, 
devraient se grouper régulièrement, mais que dans d’autres con- 
ditions, ou pouvant éprouver soit des attractions, soit des répul- 
sions différentes, et être gênées dans leur arrangement régu- 
lier, elles devraient faire obliquer plus ou moins leurs axes en 
s’équilibrant par leurs positions respeclives. De sorte qu'il peut 
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arriver plusieurs cas intermédiaires depuis celui du système 
régulier jusqu’à celui du système le plus irrégulier ; d’où il résulte 
que l’on ne devrait admettre qu'un système normal. 

En laissant de côté ces conceptions abstrailes, si l’on envisage 
seulement des considérations géométriques, et si l’on prend celles 
qui offrent l’ordre le plus naturel de groupement et le plus de 
facilité pour l'étude, on reconnaît que les cristaux sont réglés 
par deux conditions essentielles, qui sont fournies par leurs axes, 
dont l’ensemble constitue pour ainsi dire le squelette géométri- 
que des cristaux. 

Ces deux conditions sont : 

1° L'ordonnance relative des axes; 

2° La longueur relative des axes. 

D’après les deux conditions précédentes le nonfbre des grou- 
pes ou systèmes cristallins qui peuvent exister est égal au nombre 
de combinaisons différentes que l'on peut obtenir avec ces deux 
conditions essentielles. Or, tout polyèdre, ayant trois dimensions, 
exige trois axes pour sa détermination de position et de forme; 
par conséquent le nombre des combinaisons différentes est le 
nombre des axes multiplié par le nombre des conditions, c'est-à- 
dire 3X2 — 6. Donc il y a six groupes ou systèmes cristallins, 
en se fondant seulement sur les considérations géométriques que 
nous venons d'indiquer. 

Ces six sysièmes sont caractérisés respectivement parles condi- 
tions suivantes : 


1% système. Trois axes perpendiculaireset égauxentre eux, soit, 

x 
en représentant par x, x etz ces axes, Y (1)et x = Y — 7, 

L 

2° système. Trois axes perpendiculaires, deux égaux etuninégal, 
x 

soit Yetx—Y>>ou << 2 (2). 
L 


3° système. Trois axes perpendiculaires et inégaux, soit y et 


ImMIi 


= 


LE QUE RE ST OU EL ETES OUEN 


(1) La superposition des lettres exprimant les axes avec leur séparation par des 
traits horizontaux est le signe symbolique de la perpendicularité de ces axes. 
(2) Le signe > veut dire plus grand, et le signe < veut dire plus pelit. 
19. 
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4° système. Trois axes obliques et égaux, soit TR (1) et x — 
A7 

3° système. Trois axes obliques, deux égaux et un inégal, 
soit VX} etx— y > ou 7. 

6° système. Trois axes obliques et inégaux, soit * 
OUT, HS OULZELT > OU <C/7, 


Les six systèmes ramenés chacun à une forme prismatique sim- 
ple, prise comme forme fondamentale, sont : 


EMI. 


1° Le système prismatique droit, cubique; par abréviation, 
système cubique ; 

2 Le système prismatique droit à base carrée ; par abréviation, 
système prismatique droit, carré; 

3° Le système prismatique droit à base rectangulaire ou 
rhomboïdale ; par abréviation, système prismatique droit, rectan- 
gulaire ou rhomboïdal ; 

4° Le système prismatique oblique, rhomboédrique; par abré- 
viation, système rhomboédrique ; 

5° Le système prismatique oblique à base rectangulaire ou 
rhomboïdale; par abréviation, système prismatique oblique, 
rectangulaire ou rhomboïdal. 

6° Le système prismatique oblique à base parallélogrammique 
obliquangle ; par abréviation, système prismatique oblique, obli- 
quangle. 

Voici successivement les huit figures qui représentent res- 
pectivement la forme fondamentale de chacun de ces six sys- 
tèmes : 


(Fig 11.) 


(1) La superposition des lettres exprimant les axes avec leur séparation par des 
traits obliques est le signe symbolique de l'obliquité de ces axes. 


CARACTÈRES GÉOMÉTRIQUES 149 


(Fig. 114.) (Fig. 115.) (Fig. 116.) 
RE 


Nous avons.obtenu ces six systèmes différents au moyen des 
combinaisons des deux conditions essentielles aux trois axes ; 
mais si l’on négligeait de tenir compte de l'ordonnance ou de la 
longueur des axes, on n'aurait plus que trois ou que deux sys- 
tèmes différents. On pourrait enfin, dans le cas de deux systèmes 
seulement , regarder le système rectangulaire comme représen- 
tant le système normal, et considérer le système oblique comme 
une altération ou une anomalie du système rectangulaire. 

Au reste, les six systèmes peuvent être groupés en trois caté- 
gories qui représentent des cristaux avec des caractères physiques 
bien tranchés. 

La 1" catégorie comprend le système cubique, dont les cris- 
taux transparents ne jouissent que de la réfraction simple ; 

La 2° catégorie comprend le système prismatique droit à base 
carée et le système rhomboédrique, dont les cristaux transpa- 
rents jouissent de la double réfraction à un axe optique; 

La 3° catégorie comprend le système prismatique droit à 
base rectangulaire, le système prismatique oblique à base rec- 
tangulaire et le système prismatique oblique à base parallélo- 
grammique obliquangle , dont les cristaux transparents jouissent 
de la double réfraction à deux axes optiques. 

Quoi qu'il en soit, pour la facilité de l'étude des cristaux nous 
admettrons, à l'exemple de la plupart des minéralogistes, les six 
systèmes cristallins que nous venons de définir, et nous choisi- 
rons pour forme fondamentale de chaque système la plus simple 
parmi ses formes prismatiques. 

Tous les cristaux, quelque compliqués qu'ils soient, se rap- 
portent toujours à l'un des six systèmes. 

Le trait caractéristique de ces six systèmes est que toutes les 
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formes qui se rapportent à l’un quelconque d’entre eux offrent une 
symétrie équivalente el sont si étroitement liées qu’elles peuvent 
être déduites de chacune d’elles par des modificationssymétriques. 

Dans chacun de ces systèmes, il y a une plus ou moins grande 
série de formes simples, que l'on peut rencontrer libres ou com- 
binées les unes avec les autres. 

Le nombre des formes simples différentes qui peuvent se pré- 
senter dans un système est nécessairement limité. Si l’on a soin 
de modifier conformément à la loi de symétrie chaque élément 
essentiel du polyèdre fondamental, de répéter les modifications 
sur tous les éléments de même valeur cristallographique et d’é- 
puiser toutes les combinaisons de facettes modifiäntes qui sont 
possibles, on obtiendra ainsi toutes les formes qui peuvent ap- 
partenir à un système. . 

Dans les formes d’un système quelconque, les arêtes, les faces 
et les angles peuvent varier de nombre et de position; mais les 
axes sont invariables, et tout changement dans la symétrie en- 
traîne nécessairement un changement de système, : 

Il y a incompatibilité entre les formes de systèmes différents ; 
par conséquent les formes d'un système ne se combinent ou 
ne s'associent jamais avec celles d’un autre système. 

Cependant celte incompatibilité n’est pas tellement absolue 
pour quelques-uns des systèmes qu'ils ne puissent non pas se 
confondre, mais bien se transformer. Ainsi le rhomboëdre, dont 
les trois axes sont obliques les uns sur les autres, peut passer 
graduellement au cube, dont les trois axes sont perpendiculaires 
entre eux, et réciproquement. Dans un cube ayant quatre axes 
rhomboédriques, si l’on réduit ses modifications à celles qui ont 
lieu autour d’un seul de ces axes, on obtiendra, pour formes dé- 
rivées, des solides semblables à ceux qui appartiennent au sys- 
tème rhomboédrique; par conséquent on peut regarder ce 
dernier système comme une sorte de tétartoédrie du système 
cubique, produite par la réduction du nombre des axes de quatre 
à un. De même, il est possible de considérer le système prisma- 
tique droit à bas? carrée comme une sorte de tritoédrie du sys- 
tème cubique, produite par la réduction du nombre des axes 
pyramidaux de trois à un. Cette espèce de passage ou de liai- 
son que l’espril conçoit entre des formes de symétries diffé- 
rentes montre donc qu'il existe entre tous les systèmes des rap- 
ports plus ou moins sensibles, 
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Une mème substance minérale peut quelquefois affecter des 
lormes eristallines qui dérivent de formes fondamentales dif- 
férentes, c'est-à-dire qu'elle peut cristalliser dans plusieurs 
systèmes différents. Ainsi, le carbonate de chaux cristallise 
généralement dans le système rhomboédrique, et alors tous ses 
cristaux dérivent d’un rhomboèdre; mais le carbonate de chaux 
cristallise aussi dansle système prismatique droit à base rectangu- 
laire, et alors tous ses cristaux dérivent d’un prisme droit à base 
rectangulaire. Or, ces deux systèmes sont incompatibles d'après 
les principes sur lesquels repose la distinction des six systèmes 
que nous avons établis. De même, le soufre naturel cristallise dans 
le système prismatique droit à base rhomboïdale ; tandis que les 
cristaux de soufre obtenus artificiellement se rapportent tantôt 
au système prismalique droit à base rhomboïdale, tantôt au sys- 
tème prismalique oblique à base rhomboïdale. Le cuivre qui se 
précipite d’une dissolulion saline sur une lame de fer cristal- 
lise dans le système cubique ; au lieu que le cuivre obtenu par la 
fusion cristallise dans le système prismatique droit à base rec- 
tangulaire. Le sel commun dissous par Peau cristallise dans le 
système cubique; mais par la fusion il paraît cristalliser dans le 
système prismatique droit à la base rhomboïdale. Enfin des solu- 
lions salurées de certains sels peu cristallisables dans lesquelles 
on en fait ensuile dissoudre un aulre qui cristallise prompte- 
ment forcent ce dernier à prendre les formes qui leur con- 
viennent. 

Mais une même substance minérale ne cristallise dans des 
systèmes différents que lorsque la cristallisation a lieu dans des 
circonstances différentes; par exemple, soit à des températures 
éloignées, soit dans des milieux ou des temps différents; et géné- 
ralement l’un de ces systèmes est le système normal de la sub- 
stance minérale, celui qu’elle adopte de préférence, qui lui est 
habituellement propre, qui est le plus stable, et auquel elle tend 
à revenir quand elle reprend son état de liberté. Sous les formes 
extraordinaires ou anormales qu’une substance minérale est sus- 
ceptible d’affecter, l'arrangement corpusculaire ne se trouvedonc 
pas à un état d'équilibre stable. Ainsi , les sels qu’on a forcés de 
cristalliser sous une forme qu’ils ne prennent pas ordinairement 
deviennent promptement opaques et pulvérulents ; les matières qui 
n’ont pas une Lrès-grande cohésionel quisont fondues ou dissoutes 
se remplissent de fissures bientôt après leur solidification, ce qui 
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indiqueun changement intérieur de cristallisation; souvent même, 
comme dans les cristaux de soufre obtenus par la fusion ou par 
certaines dissolutions, on peut reconnaître que la masse, tout 
en conservant sa forme extérieure, est composée de petits cris- 
taux rudimentaires ayant la forme que la substance affecte quand 
elle cristallise dans les conditions ordinaires; enfin, Paragonite 
ne résiste pas à la chaleur rouge comme le calcaire spathique, 
car à peine. est-elle chauffée qu'elle se boursoufle et se désa- 
grège. Il suffit souvent d'une élévation de température pour 
changer toute la structure intérieure d’un corps, sans même 
qu'aucune variation se manifeste au dehors; on ne s’en aper- 
çcoit alors que par des fissures intérieures et régulièrement dispo- 
sées ou que par le changement des propriétés optiques. Dans 
tous les cas, les cristaux artificiels sont moins stables que les 
cristaux naturels et se comportent différemment : il parait que 
dans leur formation ils n'emploient pas le temps nécessaire 
pour permettre à leurs corpuscules de se grouper d’une ma- 
nière réellement stable. 

Les forces en vertu desquelles les corpuscules se groupent en 
cristaux varient dans leur nature et dans leurs intensités sui- 
vant les circonstances; de sorte que les corpuscules qui se sont 
groupés dans certaines conditions peuvent se trouver, lorsque le 
corps est revenu aux conditions ordinaires, sous l'influence de 
forces très-différentes de celles qui ont présidé à leur cristalli- 
sation, et par suite ils doivent tendre à s'arranger autrement 
pour obéir aux forces qui les sollicitent dans les nouvelles condi- 
tions. 

On conçoit done qu’une même substance minérale placée dans 
des conditions diverses puisse prendre plusieurs formes re- 
gardées comme incompatibles les unes des autres, et par con- 
séquent se rapporter à plusieurs systèmes différents. Ce polymor- 
pbisme démontre encore qu'il peut exister des relations entre 
les divers systèmes cristallins que nous avons admis. 

D'autre part, des substances minérales différentes qui ont des 
compositions chimiques analogues peuvent affecter des formes 
semblables, et par conséquent appartenir à un même système 
cristallin. Ces cas sont présentés par l'isomorphisme. Or, l’iso- 
morphisme tient souvent aussi aux circonstances extérieures. 
Par exemple, la quantité d’eau qui entre dans la composition 
de cerlains sels varie ordinairement suivant la température à la- 
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quelle la cristallisation a lieu, et une quantité d'eau déterminée 
se combine pour un sel à une température fixe et pour un autre 
sel à une température différente; de sorte que deux sels hydratés 
sont ou ne sont pas isomorphes, selon qu'ils ont cristallisé ou 
non à la température qui convient dans ce cas à chacun d’eux. De 
même, la présence d’un autre sel dans la solution facilite souvent 
aussi la combinaison de l’eau dans des proportions déterminées : 
c'est ainsi que le sulfate de cuivre lorsque la solution renferme 
du sulfate de fer prend la forme de ce dernier, et par suite une 
quantité d'eau différente de celle qu'il contient ordinairement. 

Finalement, toutes les variations de formes que peut affecter 
une même substance minérale en cristallisant dépendent des 
conditions dans lesquelles elle cristallise, comme par exem- 
ple la température, la pression, la nature du milieu ou du corps 
qui sert de dissolvant, les associations avec d'autressubstances, 
les matières qu’elle peut renfermer ou entrainer, ete. Aussi les 
minéralogistes distinguent-ils facilement le calcaire cristallisé du 
Harz de celui du Derbyshire, le calcaire des filons de celui des 
couches, l’oligiste de l’île d’Elbe de celui de Framont, l’aragonite 
des mines de fer de celle des argiles, l’amphibole du terrain 
primitif de celle des volcans, etc. Souvent même il est possible, 
par la variété de la forme cristalline d’un minéral, d'apprécier 
le mode de formation et les circonstances physiques dans les- 
quelles il a été produit, et c’est là surtout qu’existe le point de 
vue le plus philosophique de !a cristallographie pour le natu- 
raliste, 


PREMIER GROUPE CRISTALLIN. 
Système cubique, 


Synonymie principale : système cubique où octaëdrique régulier (Haüy et Brochant), 
régulier (G. Rose), sphéroëdrique (Weiss), tessulaire (Mohs), tessural (Nau- 
mann ). 


GARACTÈRES : 


FORME TYPE OU FONDAMENTALE, LE CUBE. 
TROIS AXES PRINCIPAUX RECTANGULAIRES ET EGAUX (1). 


PROGRESSION SYMÉTRIQUE, = 4 , 8. 12. 16 


POLYÈDRES HOMOËDRES. 


Cube, 


ÉLÉMENTS : 
6 faces carrées égales. 
12 arêtes égales. 
8 angles trièdres droits. 
| x espèce d’arètes. 


> sortes d'éléments essentiels : < 
x espèce d'angles. 


Le cube (fig. 117) est pris pour la forme fondamentale du 
système cubique. 

On désigne ses faces par la lettre P, sesarêtes 
par la lettre B, ses angles trièdres par la lettre 
A, etses axes choisis comme principaux par 
les lignes XX’, YY’ et ZZ’. 

Dans le cube, tous les éléments de même 


sorte sont silués à égale distance du centre de 


(Fig. 117.) 


ce solide. Il s'ensuit que l’on peut : 4° cons- 


(1) Ce sont ceux du système d’axes déterminés par la jonction du milieu des 
faces opposées (voyez page 87) 
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truire dans le cube une sphère tangente aux faces, et une autre 
tangente aux arêtes; 2 circonscrire au cube une sphère qui pas- 
serait par le sommet de chaque angle solide. 

Les axes étant rectangulaires et abou£issant au milieu des 
faces , il est évident que chacune de celles-ci se trouve perpen- 
diculaire à lPun des axes et parallèle aux deux autres axes; de 
sorte que si l’on désigne par la lettre « la longueur des axes, 
une face quelconque sera rencontrée par lun des axes à la distance 
aet ne sera jamais rencontrée par les deux autres axes, ce qu’on 
exprime par le signe œ. Dès lors on peut représenter la relation 
de chaque face du cube avec les axes principaux par le symbole 


a: a: au«. 


Le cube renfermant deux sortes d'éléments essentiels, les arêtes 
et les angles trièdres, il en résulte que les modifications qui don- 
nent lieu à des formes dérivées du cube peuvent exister soit sur 
les arêtes, soit sur les angles , ou bien à la fois sur les arêtes et 
sur les angles, 

Dans le cube, conformément à la loi de symétrie, lorsqu'une 
modification à lieu sur l’un des éléments de ce polyèdre, la même 
modification doit se reproduire surtousles éléments géométrique- 
ment identiques, c’est-à-dire que : 4° si l’une des 42 arêtes se 
trouve modifiée par une ou par plusieurs facettes, toutes les autres 
arêtes doivent être aussi modifiées et de la même manière ; 2 si 
l'un des 8 angles solides est modifié par 3 ou par 6 facettes, 
les autres angles solides doivent être aussi modifiés et de la même 
manière, 

Ces modifications peuvent avoir des positions différentes : 

1° Les nouvelles faces peuvent être placées avec des inclinaisons 
égales dans les divers sens par rapport aux faces qui aboutissent 
aux arêtes ou aux angles, sur lesquels les modifications existent; 

20 Lesnouvelles faces peuvent être placées avec des inelinaisons 
inégales dans les divers sens par rapport aux faces ‘qui aboulis- 
sent aux arêles ou aux angles sur lesquels les modifications 
existent. 

De ces deux dispositions différentes il résulte des polyèdres de 
deux ordres essentiellement différents. 
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TRONCATURE SUR LES ANGLES. 
Octaèdre régulier. 


Les 8 angles trièdres du cube étant géométriquement identi- 
ques, une troncature faite sur l’un de ces angles entraînera des tron- 
catures identiques sur les 7 autres angles trièdres ; chacune de ces 
modifications produira une facette a (fig. 418), et tous les angles 
solides seront remplacés par des triangles & 
équilatéraux, égaux et disposés identiquement. 

Si les facettes a sont très-petites relativement 
aux faces P du cube, la forme fondamentale 
resteradominante, malgré les troncatures, et l’en- 

(Fig. 118.) semble des faces primitives P et des facettes 
modifiantes & produira un cube épointé (fig. 418). 

Lorsque par leur extension ou leur approfondissement les 
facettes « parviendront à se toucher deux à deux en un point, 
elles formeront avec les faces P un cubo-octaèdre (fig. 119). 

Mais après avoir pris un développement de plus en plus 
grand, les facettes « prédomineront sur les faces P (fig. 120), 


et finiront par faire disparaître entièrement les faces P du cube 
pour donner, parla jonction complète de leurs côtés, un solide 
formé des triangles a équilatéraux et égaux, c’est-à-direl'octaèdre 
régulier (fig. 494 ). 


Le 


mA 


(Fig, 119.) (Fig. 121.) 


Les éléments de l’octaèdre régulier sont : 
8 faces triangulaires, équilatérales et égales. 
12 arêtes égales. 
6 angles solides quadruples ou quadrièdres et égaux. 

Chacune des 8 faces de l’octaèdre régulier rencontrant les 3 
axes principaux à la distance @, la relation de chaque face de 
l'octaèdre régulier avec ces axes peut être représentée par le 
symbole 

aa UE. 
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[A] 
1 


TRONCATURE SUR LES ARÊTES, 
Dodécaèdre rhomboidal (1). 


Les 12 arêtes du cube étant géométriquement identiques, une 
troncature b (fig. 122) faite sur l’une de ces arêtes devra se 

Ps me reproduire sur toutes les autres arêtes, et cha- 
Kms 5 "| eune des troncatures à devra être également 
inclinée sur les deux faces adjacentes P dont la 
rencontre forme l’arête, puisque ces faces sont 
d cit et forment entre elles un angle dièdre 
droit. 


(Fig. 122.) 


Si les facettes modifiantes d ne sont pas assez 
profondes pour faire disparaitre les faces primitives P du cube, 
elles donneront lieu à un polyèdre de passage plus ou moins 
émarginé, qui porte le nom de cubo-dodécaèdre (fig. 422). 
Mais si les troncatures d sont suffisamment profondes pour faire 
disparaître entièrement les faces P du cube, il en résultera un so- 
lide terminé par douze faces b rhomboïdales et égales, c’est-à- 
dire le dodécaèdre rhomboïdal ou rhombododécaèdre (fig. 123) 
AS On arriverait également à la forme du dodécaèdre 
NX) rhomboïdal en prolongeant les premières facettes b 
5,7 (fig. 122) jusqu’à ce qu’elles pussent cacher com- 
3” plétement les faces P du cube. 
(Fig, 193.) Les éléments du dodécaèdre rhomboïdal sont : 


12 faces rhomboïdales égales. 
24 arêtes égales. 
à 6 quadruples ou quadrièdres octaédriques. 
14 angles solides SCT Pa Re EPA 
. | 8 triples ou trièdres cubiques. 

La relation de chaque face du dodécaèdre rhomboïdal avec les 
axes principaux, toujours par rapport à la distance où elle les 
rencontre respectivement, peut être représentée par le symbole 

a; a? ©œ 4. 


(1) Rombo-dodécaèdre ( Delafosse). 
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BISELLEMENT SUR LES ARÊTES. 
Hexatétraidre (A). 


Sur le cube il ne peut exister qu'une seule sorte de bisellement ; 
c’est celui au moyen duquel chacune des arêtes est remplacée 
par deux facettes À (fig. 124) également inclinées, de part et 
d'autre, sur les deux faces adjacentes P du cube. 
| Le solide de passage que forment les faces P 
r! du cube et lesfacetles À produites par ce biselle- 


ANA » « , 
| | | } ment plus ou moins profond, est nommé cube 
7 , A N : 
= N//# bordé ou cubo-hexatétraèdre (fig. 124). 
(Fig. 124) Si les facettes L sont assez profondes pour faire 


disparaître les faces P du cube, ou si l’on prolonge ces facettes de 
manière à cacher entièrement les faces du cube, on a un solide 
formé par 24 faces triangulaires isocèles et égales, c’est-à-dire 
l'hexatétraèdre ou cube pyramidé (fig. 125). 

L’inclinaison des facettes produites par le biselle- 
NEA ment semblerait de prime abord pouvoir varier à 
ps. NI l'infini ; d’où il résulterait que. le nombre des hexa- 
Gil télraèdres serait illimité. Mais la relation qui existe 
“entre lesfacettes du bisellementet lesaxes principaux 


(Fig. 1%5.) est ordinairement simple, etjusqu'à présent le règne 
minéral n’a offert que sept variétés d’hexatétraèdres, en sorte 
que le nombre en est assez limité. 

Les éléments de l'hexatélraèdre sont : 

24 faces triangulaires , isocéles et égales. 
A AE cubiques, 
24 pyramidales. 
{| 6 quadruples ou quadriédres et octaédriques, 


1/, angles solides J À : 
8 sextuples ou sexdiedres et cubiques, 


La relation de chaque face de l’hexalétraèdre avec les axes 
principaux peut être représentée par le symbole 
a:mu: a, 
m étant une quantité ou un coefficient variable. 
(1) Tétrakishexaèdre(G. Rose), hexaèdre pyramidal (Weiss), trigonalicositétraèdre 


hexaédrique (Mohs), icositétraèdre pyramidal hexaédrique (Breilhaupt), polyédre 
à 24 faces ( Bernhardi), octotrièdre el octaèdre pyramidé (Leymerie ), 
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POINTEMENT SUR LES ANGLES, 


Lorsqu'un pointement existe sur lun des 8 angles solides du 
cube , il doit y avoir un pointement identique sur chacun des 
autres angles solides de ce polyèdre. 

Les pointements sont simples ou doubles, c’est-à-dire com- 
posés de 3 ou de 6 facettes. 


POINTEMENT SIMPLE, 
Trapézoèdre (1). 


Prenant trois points (fig. 126) à égales distances du somniet, 
sur les 3 arêtes qui forment un angle solide du 
cube, et joignant ces points, sur chaque face, par 
des lignes droites qui seront parallèles aux diago- 

| nales du cube ; ensuite faisant passer par chacune 
de ces droites des planssécants et également in- 


(Fig. FER clinés sur les faces P du cube, il naîtra de cette 
triple modification une petite pyramide surbaissée, à faces 
triangulaires isocèles {, qui remplacera l’angle solide du cube ; 
enfin, si l’on répète la même opération sur les autres angles 
solides du cube, on obtiendra de nouvelles facettes £, qui, par 
leur prolongement ou leur approfondissement jusqu’à leurs mu- 
tuelles intersections, finiront par faire disparaitre entièrementles 
faces P du eube et produiront un solide composé de 24 faces tra- 
pézoïdales £, c’est-à-dire le trapézoèdre (fig. 127). 

Comme l’inclinaison des plans sécants qui con- 
/{t/_t 7» duisent au trapézoèdre peut varier, il semblerait 
{/t/ # |®\ de prime abord que le nombre des trapézoèdres de- 
Jx / vrait être très-considérable ; mais la pature a restreint 
beaucoup ce nombre, car on ne connaît que quelques 
(Fig. 127) minéraux qui présentent des tropézoèdres. 


Le éléments du trapézoèdre sont : 


24 faces tropézoïdales sy métriques et égales. 
24 octogonales. 
48 arètes à dg; 
24 cubiques. 
(1) Leucitoèdre ou leucitoïde (Weiss), leucit (Ranmer), icositétraèdre (G. Rose), 
icositétraèdre et dyakisdodécaèdre (Naumann), icos tétraèdre trapézoïdal (Breit- 
hanpt), tetragonalikositétraèdre à 2 arêtes (Mohs), polyèdre à 24 deltoïdes 


( Bernhardi.) 
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6 quadriedres et octaédriques. 
26 angles solides { 8 triédres et cubiques. 
12 quadrièdres et symétriques. 
La relation des faces du trapézoèdre avec les axes principaux 
peut être représentée par le symbole 
a : m4: Ma, 


m étant un coefficient variable. 


Octotrièdre (A). 


\ 


Le pointement direet qui conduit au trapézoëdre produit tout 
d’abord des facettes triangulaires, dont les intersections finissent 
par donner des trapèzes. Dans le poiñtement indirect c’est le con- 
traire qui a lieu ; ainsi les facettes initiales e (fig. 128), formées 
principalement aux dépens des arêtes de chaque angle solide du 
cube, sont tropézoïdales, tandis que leurs intersections mutuelles 
conduisent à des triangles et finissent par produire un octotrièdre 


(Fig 128.) 


{ (fig. 129), qui est composé de 24 faces triangulaires et isocèles e. 
e nombre des octotrièdres différents est très-restreint dans le 
règne minéral, car jusqu’à présent il s'élève à peine à 6. 
Les éléments de l’octotrièdre sont : 


28, faces triangulaires isocèles. 
| 12 octaédriques. 
36 arêtes ; 3 
| 24 pyramidales. 
RES lides | 6 octuples et octaédriques. 
TA ANGES SUCRE | 8 trièdres et cubiques, 
La relation des faces de l’octotrièdre avec les axes principaux 
peut être représentée par le symbole 
a: a:Mma, 
# étant un coefficient variable. 


(1) Octotrièdre (Delafosse), Octotriaèdre (Dufrénoy), octaèdre pyramidal (Weiss), 
triakisoctaèdre ( G.Rose), trigonalikositétraèdre octaédrique (Mohs), icosites- 
séraèdre pyramidal octaédrique ( Breithaupt}, polyèdre à 24 faces (Bernhardi). 
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POINTEMENT DOUBLE. 
Hezxaoctaèdre et octohexaèdre (1). 


Lorsque le pointement, au lieu de se faire par 3 facettes nais- 
sant d'une manière symétrique aux extrémités des arêtes, s’ef- 
fectue au moyen de biseaux obliques, formés chacun par deux 
plans également inclinés de part et d'autre, chaque angle est rem- 
placé par 6 facettes triangulaires égales à (fig. 430), et le cube se 


(Fig. 130.) (Fig. 131.) 


trouve épointé par 48 facettes. Ensuite, si ces facettes sont con- 
tinuées assez profondément ou prolongées jusqu’à leurs intersec- 
tions mutuelles, on aura un solide terminé par 48 triangles sca- 
lènes (fig. 131), c'est-à-dire tantôt une sorte de cube pyramidé ou 
hexaoctaèdre, tantôt une sorte d’octaèdre pyramidé ou octohexaë- 
dre, suivant l’inclinaison des facettes initiales. 

Comme l’inclinaison des plans qui conduisent aux dérivations 
précédentes peut varier, il semblerait que le nombre des solides 
différents de ce genre est très-grand; mais il n'en est pas ainsi 
dans le règne minéral, car les cristaux de cette sorte que l’on 
trouve sont ordinairement ceux qui présentent les relations les 
plus simples par rapport aux axes. Du reste, les minéraux qui of- 
frent ce genre de forme sont généralement en cristaux compo- 
sés, dans lesquels les faces appartenant à la forme dont il s'agit 
ne jouent souvent qu’un rôle secondaire, 

Les éléments de l’hexaoctaèdre et de loctohexaèdre sont: 

48 faces triangulaires scalènes et égales. 

| 24 octogonales, 
»2 arêtes / 24 cubiques, 


| 24 octaédriques, ‘ re 


(1) Scalénoëdre ou dodécatétraëdre (Delafosse ), polyèdre à 48 -faces et grana- 
toïde pyramidal (Weiss), héxakisoctaèdre, octokishexaèdre et tétrakisdodécaèdre 
(G. Rose) , hexakisoctaèdre (Naumann), tétrakontaoctaèdre (Mohs), polyèdre tri- 
gonal (Hausmann), polyèdre à 48 faces (Bernhardi). 

MINÉUALOGIF, 11 
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6 octuples et octaédriques, 
26 angles solides | 8 sextuples et cubiques, 


2 quadruples et dodécaédriques. 


La relation des faces de Fhexaoctaëèdre et de l’octohexaèdre 
avec les axes principaux peut être représentée par le symbole 


a: ma : n«, 


m et n étant des coefficients variables. 
OBSERVATION SUR LES FORMES HOMOÉDRIQUES. 


Toutes les sortes de modifications que l’on peut faire dans le 
système cubique, directement en partant du cube comme forme 
fondamentale et conformément à la loi de symétrie, se bornent 
à celles que nous avons indiquées; elles ont donné seulement 
6 nouvelles formes Simples. Mais on peut appliquer aussi la 
méthode de dérivation à chacune de ces formes simples en 
les prenant tour à tour chacune pour forme fondamentale , ce 
qui conduirait, du reste, aux mêmes résultats que les précé- 
dents. 


POLYÈDRES HÉMIÈDRES. 
Tétraèdre régulier (1). 
Dans le tétraèdre régulier on obtient les axes principaux de la 
forme fondamentale, le cube, en joignant le milieu des arêtes 


des faces opposées, comme le montrent les figures 132 et 133, 
qui représentent l’une le cubé avec ses axes principaux et un 


tétraèdre, lautre un tétraèdre isolé avec les axes principaux 
du cube. Par conséquent le tétraèdre, pour être ordonné suivant 


ces axes, doit avoir la position que lui donne le figure 133. Dans 


1) Système tétraédrique ( Delafosse ) 
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cette position normale les arêtes du tétraèdre correspondent à 
6 des 12 diagonales du cube; et si l’on tracaitiles 6 autres dia- 
gonales du cube, elles détermineraient un second tétraèdre, égal 
au premier, mais disposé d’une manière alterne, comme le montre 
la figure 134. 


déiniy ah ani 


(Fig: 1441) (Fig. 135.) 


Le tétraèdre peut être aussi obtenu en partant de l’octaèdre 
régulier. Pour le concevoir il suffit.de supposer que 4 des 8 faces 
a (fig. 135) de l’octaèdre, prises alternativement deux sur la pyra- 
mide supérieure et deux sur la pyramide inférieure , s'étendent 
jusqu’à leurs intersections mutuelles. De même, si l’on suppose 
que les 4 autres faces soient prolongées à leur tour, à lexelusion 
des premières, on aura un second tétraèdre, mais disposé d’une 
manière alterne (fig. 136 ). 


(Fig. 136.) (Fig. 197,) 


Le tétraèdre régulier peut donc être considéré. comme une 
moitié de l'octaèdre régulier, c'est-à-dire comme une hémiédrie 
de ce dernier solide. | 

D’après ce que nous avons vu, il y à deux tétraèdres réguliers 
différents, qui sont disposés symétriquément el à angle droit l’un 
par rapport à l’autre. Ces deux tétraèdres sont géoinélriquement 
identiques, et l’on ne pourrait les reconnaitre quand ils se présen- 
tent isolément ; mais lorsqu'ils sont modifiés ou qu'ils font partie 
de formes composées , il est facile de les distinguer par la dispo- 
sition relative des arêtes, Au reste, poar certaines propriétés phy- 
siques, les deux tétraè dres jouent desrôles différents, et leur ar- 
rangement Corpusculaire parait anesi être différent. 
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On les distingue en tétraèdre de droite (fig. 137) et en tétraë- 
dre de gauche (fig. 138). 


(Fig. 138.) (Fig. 139.) 


L'identité géométrique des deux tétraèdres réguliers nous fait 
voir que les solides homoèdres, susceptibles de donner des formes 
hémièdres par dérivation directe, doivent pouvoir se réduire 
à deux formes hémiédriques symétriques ; il en résulte que le 
eube et le dodécaèdre, qui ne satisfont pas à cette condition, ne 
peuvent produire des solides hémièdres par dérivation directe. 

De même que l’on peut à volonté faire dériver du cube ou de 
l’oclaèdre régulier les différents solides homoëdres qui appartien- 
nent au système cubique, de même on pourrait prendre le té- 
traèdre régulier pour point de départ des dérivations. 

Ainsi, le cube résulterait de l'intersection de 6 plans tangents 
sur les arêtes du tétraèdre, comme le montre la fig. 139 ; tandis 
que l’octaèdre régulier serait obtenu par des troncatures faites 
sur les angles solides du tétraèdre et combinées avec les ré- 
sidus des faces de ce polyèdre, comme l’indiquent les fig. 140 et 
AA. 


(Fig. 140.) (Fig. 141.) 

Les éléments du télraèdre régulier sont : 

4 faces triangulaires, équilatérales et égales. 

G arêtes égales. 

ñ angles solides, trièdres et égaux, 

Les faces du tétraèdre régulier coupant les axes principaux du 
cube à la même distance que les faces de l’octaèdre régulier, le 
symbole du létraèdre serait done a : « : « ; mais pour distinguer 
le tétraèdre de Poglaèdre, ainsi que pour indiquer la différence qui 
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existe entre le tétraèdre de droite et le tétraèdre de gauche, on 
fait précéder la notation adoptée pour l'octaèdre des signes 
1/2 d et 1/2 g. Dès lors la relation de chaque face des tétraèdres 
réguliers avec les axes principaux peut être représentée par les 
symboles 

1/2 d(a:a:a)et1/2g{(a:a:a). 


Tétratrièdre ou tétraèdre pyramidal. 


Le bisellement des arêtes du tétraèdre régulier, ou le pointe- 
ment indirect de ses angles par 3 facettes, produit un solide à 
12 faces triangulaires isocèles qu’on nomme tétratrièdre ou té- 
traèdre pyramidal (fig. 142). 

Comme pour le tétraèdre régulier, on doit 
distinguer le tétratrièdre de droite etle tétratriè- 
dre de gauche. 

On connaît dans la nature deux sortes de té- 
trairièdres,. 


(Fig. 142.) 
Les éléments du tétratrièdre sont : 


12 faces triangulaires , isocèles et égales. 
18 arètes. 
' 4 sextuples symétriques. 
8 angles solides | * "PS 1 
| 4 trièdres. 

Le tétratrièdre pouvant être regardé géométriquement comme 
un demi-trapézoèdre, la relation de chaque face du tétratrièdre 
avec les axes principaux peut être représentée par les symboles 

1/2 d (a: ma: ma) et1/2q(a : ma : ma), 
m étant un coefficient variable. 


Dodécaèdre trapésoïdal ou tétratrapésoèdre. 


Le pointement direct des angles du tétraèdre régulier par 3 fa- 
celtes produit un solide à 12 faces trapézoïdales, qu'on appelle 
dodécaèdre trapézoïdal ou tétratrapézoèdre (fig, 443). 

Il y a le dodécaèdre trapézoïdal de droite et le do- 


<<) décaèdre trapézoïdal de gauche. 
Les éléments du dodécaèdre trapézoïdal sont : 
X 12 faces trapézoïdales, 

12 aiguës et longues. 

Fig. 143. ) 24 arèle | se a 
(Fig 5 = | x2 obtuses et courtes, 
14 angles solides de 3 sortes, 
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Le dodécaèdre trapézoïdal pouvant être regardé géométrique- 
ment comme un demi-oclotrièdre, la relation de ses faces avec 
les axes principaux peut être représentée par les symboles 


1/2 d'(a: a:ma)et 1/2 g(a: a: ma), 


m étant un coefficient variable. 


Tétrahexaëèdre. 


En supprimant la moitié des faces de l’hexaoctaèdre ou de l’oc- 
tohexaèdre, ou bien en modifiant les angles du tétraèdre régulier 
par 6 facettes, on a généralement un solide nommé tétrahexaèdre 
et composé de 24 triangles scalènes. 

Les éléments du tétrahexaèdre sont : 

24 faces triangulaires scalènes. 

36 arètes de 3 sortes. 

14 angles solides de 3 sortes. 


Le tétrahexaèdre pouvant être considéré comme un demi- 
hexaoctaèdre ou un demi-octohexaèdre, soit un demi-dodécaté- 
traèdre, la relation de ses faces avec les axes principaux peut être 
exprimée par le symbole 


1/2 (a: ma: na), 


met n étant des coefficients variables. 


Dodécaèdre pentagonal ou hexadièdre (1). 


7 Si dans l’hexatétraèdre12 faces sont supprimées 
du ES en alternant, de manière que sur chaque arête du 
\ cube iln'yait qu'unemodification, au lieu de deux, 
| el qui soit inégalement inclinée sur les deux faces 


: (/ adjacentes, on trouve un solide composé seule- 


(Fig. 144.) ment de 12 pentagones symétriques et égaux, qui 
est nommé dodécaèdre pentagonal ou hexadièdre (fig. 144). 
On peut le considérer comme un cube qui porterait une espèce 
de toit ou de dièdre sur chacune de ses faces, 


On doit distinguer le dodécaèdre pentagonal de droite et le do- 
décaèdre pentagonal de gauche. 


(1) Hémitétrakisheraèdre (G.Rose), systèmne hexadiédrique (Delafosse), pyritoèdre. 
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IL existe plusieurs sortes de dodécaèdres pentagonaux; mais 
jusqu’à présent on n’en connaît que trois. 

Les éléments du dodécaèdre pentagonal sont : 

12 faces pentagonales, symétriques et égales. 

; : { 6 cubiques et égales, 

jo arêtes ! 20e 
| 24 autres et égales. 
{ 8 trièdres, réguliers et cubiques. 


20 angles solides Fe Ms Eee 4 
5 { 1a trièdres, irréguliers et culminants. 


Le dodécaèdre pentagonal pouvant être regardé comme un 
demi-hexatétraèdre, la relation de ses faces avec les axes princi- 
paux peut être représentée par le symbole 


1/2 d(a: ma: æ a) et41/2 q(a: ma: æœ a). 
Dodécadièdre. 


Si le cube est modifié sur les angles par 3 facettes placées de 
biais sur chaque angle et coupant inégalement les 3 arêtes de cet 
angle, si de plusles facettes modifiantes sont approfondies ou pro- 
longées jusqu’à leurs rencontres mutuelles, on obtiendra un solide 
particulier à 24 faces trapézoïdalesnon symétriques, ayant 3 sortes 
d’arêtes. Ce solide, nommé dodécadièdre, offrira l'apparence d’un 
dodécaèdre pentagonal, dont les faces seraient brisées ou pliées 
en 2 moitiés symétriques et relevées en forme de coin. Son ca- 
ractère principal est d’avoir 12 coins ou angles dièdres égaux et 
correspondant aux faces du dodécaèdre pentagonal. 

On distingue le dodécadièdre de droite et le dodécadièdre de 
gauche. 

Le dodécadièdre pouvant être considéré comme une sorte de 
demi-dodécatétraèdre, la relation de ses faces avec les axes prin- 
cipaux peut être exprimée par le symbole 

1/2 (a : ma: na), 


m et n étant des coefficients variables. 
Icosaèdre. 


AN 1 La combinaison des 8 faces de l’octaèdre régu- 
LR lier avec les 12 faces du dodécaèdre pentagonal 
K 7 détermine un solide, composé de Striangles équila- 
à kT /_ téraux et de 12 triangles isocèles, qu’on nomme 
(Fig us) icosaèdre (fig. 145). 
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Les éléments de l'icosaèdre sont : 
| $ triangulaires et équilatérales. 
20 faces : = ; UE 
| va triangulaires et isaceles, 
3o arêtes, 


12 angles solides, 
OBSERNVATION SUR LES FORMES HÉMIÉDRIQUES. 


Les formes complètes ou homoédriques qui proviennent du 
tétraèdre régulier ne sont identiques aux formes homoédriques 
qui proviennent du cube, ou de ,l’octaèdre, qu'au point de 
vue géométrique. Les cristaux qui affectent ces formes des 
deux séries se distinguent par la structure intérieure et par des 
propriétés soit mécaniques, soit physiques. Par exemple, le 
cube de la série homoédrique est supposé présenter les mêmes 
conditions physiques et de structure dans toutes ses parties 
géométriquement identiques, ce qui se trouve évidemment 
rempli par la forme de ses particules admises comme cnbi- 
ques et par leur disposition symétrique; tandis que le cube de 
la série hémiédrique, c’est-à-dire dérivé du tétraèdre régulier, 
montre des angles solides de deux sortes aux extrémités d’une 
même diagonale, et probablementune disposition inverse pour ses 
particules télraédriques opposées, 


FORMES LES PLUS FRÉQUENTES. 


Parmi tous les polyèdres qui appartiennent au système cu- 
bique, le cube, l’octaèdre, le dodécaèdre rhomboïdal et le tra- 
pézoèdre sont de beaucoup les plus fréquents; les trois premières 
formes surtout s'appliquent à un grand nombre de minéraux. Le 
tétraèdre, le dodécaèdre pentagonal et l'hexatétraèdre se mon- 
trent aussi isolés; mais les minéraux qui se présentent sous ces 
dernières formes sont peu variés. Quant aux autres polyèdres, on 
ne les trouve ni isolés ni complets; ils existent pour ainsi dire 
en appendices soit sur le cube, soit sur l'octaèdre, dont ils mo- 
difient plus ou moins profondément les angles ou les arêtes ; 
d’ailleurs l’étendue de leurs facettes est rarement assez grande 
pour effacer la forme dominante, 


« FORMES COMPOSÉES. 


Il y a des minéraux qui se présentent souvent en cubes, en 
octaèdres, en dodécaèdres ou sous d’autres formes sim- 
ples sans aucune modification, Mais le plus fréquemment les 
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minéraux offrent à la fois des facettes qui appartiennent à plu- 
sieurs polyèdres simples, et constituent dès lors des cristaux 
composés. Outre cela, parmi les différentes formes que nous 
avons décrites, quelques-unes sont rarement complètes, et l’on 
n’en voit pour ainsi dire que les rudiments. Il résulte de là que c'est 
en comptant le nombre des facettes qui existent sur un des élé- 
ments de la forme dominante qu’on parvient à déterminer la mo- 
: dification à laquelle elles appartiennent, et alors on applique au 
cristal l'expression de la forme dominante, à laquelle on ajoute 
celle de la modification, si la dénomination ne devient pas trop 
compliquée. 

Par exemple, un cube tronqué sur les angles par les faces de 
l'octaèdre donne lieu au cubo-octaèdre (fig. 446 et 147) ; tandis 
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(Fig, 146.) (Fig. 447.) 
qu'un cube émarginé sur ses arêtes par les faces du dodécaèdre 
rhomboïdal, produit un eubo-dodécaèdre (fig. 148 ). 

Lorsque le cube ne porte qu'un pointement de trapézoèdre, on 
peut employer soit l'expression de cubo-trapézoèdre, soit celle de 
cube tri-épointé (fig. 149). De même on a le dodécaèdrerhomboïdal 
trapézoèdre ou le dodécaèdre rhombhoïdal émarginé (fig.150), le 
dodécaèdre rhomboïdal tri-émarginé (fig. 151), et ainsi d'une ma- 
nière analogue pour les autres polyèdres composés. Enfin la figure 
152 donne une idée des polyèdres composés assez compliqués. 


(Fig. 148.) (Fig. 149.) 
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Les différentes formes hémiédriques peuvent aussi se combiner 
entre elles et donner lieu à des formes composées ; mais on ne 
connaît pas de combinaisons d’une forme hémiédrique à faces 
parallèles avec une forme hemiédrique à faces inclinées; tandis 
que les deux genres de formes hémiédriques se combinent avec 
des formes homoédriques. 


RÉCAPITULATION DES FORMES SIMPLES 
DU PREMIER SYSTÈME. 


Le système cubique, qui est de beaucoup le plus compliqué, 
ne comporte dans son état normal ou homoédrique que 7 formes 
simples, et dans son élat anormal ou hémiédrique que 6 formes 
simples, qui peuvent même se réduire à 3'catégories. 

Voici Pénumération de ces formes d’aprèsleur ordre de simpli- 
cité avec leurs notations respectives. 


Solides homoëdres. 


CüDE ss 2 0 FOIE me Tree PS OO NN Elle Res: : 

3 formes limites et inva- 
Octédrérs sun: cree os “Es a. } 
Dodécaëdre rhomboïdal. . , , . . . a: a: a. }riables daus leurs angles: 


2 \ 4 formes variables dans 
Héxatétraënre 256 un rte: a: ma; a, : 
ë . leurs angles, mais dont la 
Lraperoedreaus AR AE ls a: ma: ma P 
% nature ne présente que 
MIGROBUO ETS CET et La are a: «a : ma, : 
; 4 les plus simples. 
Hexaoctaèdre et octohexaèdre. . . , . . «a: ma: na, 


Solides hémièdres. 

Tétraèdre régulier, . .,:.,,..,1/2(a: & : « ) 
Tétraèdre pyramidal. , . : .....:1/2(a: ma: ma }). 
Dodécaëdre trapézoïdal, .......,1/2(a: a : ma ). 
Tétrahexaèdre. . . . . . ... ...1/2(a:ma:na ). 
Dodécaëdre pentagonal. .....,..1/2(a: ma: a). 
Dodécadièdre. . . . .. ........1/2(a: ma:na ). 

Tous les cristaux naturels appartenant au système cubique 
n’affectent que les 13 formes précédentes , seules ou combinées. 


SECOND GROUPE CRISTALLIN. 
Système prismatique droit à base carrée. 


Synonymie principale : système octaédrique à basse carrée (Haüy), bino-singulaxe 
(Weiss) , quadraoctaédrique (G. Rose), tétragonal (Naumann), Quadratique ou 
tétragonal (Delafosse). 


CARACTÈRES : 


FORME TYPE OU FONDAMENTALE, LE PRISME DROIT À BASE CARRÉE. 
[UN PRINCIPAL ET INÉGAL AUX DEUX AUTRES, 
| DEUX SECONDAIRES ET ÉGAUX ENTRE EUX. 
PROGRESSION SYMÉTRIQUE, = 4 . 8.12 , 16... 


TROIS AXES RECTANGULAIRES 


POLYÈDRES HOMOËDRES. 
Prisme droit à base carrée. 


ÉLÉMENTS : 
ét { 2 carrées basiques, horizontales et égales. 
IST | 4 rectangulaires latérales, verticales et égales. 
{ 8 basiques, horizontales et égales, 
RE, | 4 Jatérales, verticales et égales. 
8 angles trièdres droits. 
A} s { 2 espèces d'arètes. 
3 sortes d'éléments essentiels | s espèce. d'angles. 


Le prisme droit à base carrée (fig. 153) est pris pour la forme 
x type du système prismatique droit à base carrée. 
On désigne ses faces horizontales ou ses 


bases par la lettre P, ses faces verticales ou laté- 
rales par la lettre M, les arêtes de ses bases par 
la lettre B, Les arêtes de ses faces latérales par la 
lettre H, les angles trièdres par la lettre A, et ses 
(Fig. 153.) axes par les lignes XX", YY' et ZZ’. 
L'axe principal YY' est déterminé par la ligne droite qui joint 
les centres des bases ; les deux axes secondaires XX’ et ZZ' sont 
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donnés par les lignes droites qui joignent les centres des faces 
verlicales opposées; el l'axe principal est plus grand ou plus 
petit que les axes secondaires, qui sont égaux entre eux. 

Dans le prisme droit à base carrée Lous les éléments de même 
nature et de même grandeur sont situés à égale distance du 
centre du solide. 

La longueur de l'axe principal YY” étant indéterminée par rap- 
port à la longueur des deux axes secondaires XX’ et Z7!, il s’en- 
suit qu’il peut y avoir une nombre indéfini de prismes droits à 
base carrée. Or, c'est précisément cette différence dans les lon- 
gueurs relatives de l’axe principal et des axes secondaires qui 
distingue entre eux les minéraux dont la forme fondamentale 
est le prisme droit à base carrée. 

D'une part, les bases P sont parallèles aux deux axes horizon- 
taux et rencontrent l’axe principal à une distance variable 4; 
d'autre part, toutes les faces latérales M sont parallèles à l’axe 
vertical , mais alternativement de deux en deux les faces laté- 
rales opposées sont parallèles à l’un des axes horizontaux et ren- 
contrent l’autre axe horizontal à une distance variable a. On 
peut donc représenter les relations des faces du prisme droit à 
base carrée avec les axes par les symboles : 

Pour chaque base ou face horizontale... æa: æœa:h; 

Pour chaque face latérale ou verticale. & : æœ a: œh. 

Il résulte de la forme générale du prisme droit à base carrée 
que ce polyèdre présente trois sortes d'éléments essentiels : 1°les 
arêtes horizontales , 2° les arêtes verticales , 3° les angles so- 
lides : en conséquence , ces trois sortes d'éléments peuvent don- 
ner lieu à trois genres de modifications, 


TRONCATURE SUR LES ARÊTES HORIZONTALES OU BASIQUES, 
Prisme pyramide et octaèdre à buse carrée (A). 


Les arêtes des bases du prisme droit à base carrée étant iden- 
tiques, elles doivent être modifiées Loutes à la fois et de la même 
manière ; par conséquent une troncature b faite sur l’une de ces 
arêtes devra se présenter également sur chacune des autres 
arêtes des bases, comme le montre la figure 154. 


(1) Qua lroctaèidre (Delafosse ). 
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Si l’on suppose que ces troncatures à soient pro- 
longées sur chaque base jusqu’à leurs intersections 
mutuelles , on aura un prisme pyramidé ou sur- 
monté, à chaque extrémité, par une pyramide 
droite dont les faces seront des triangles isocèles, 
comme le montre la figure 155. 

L'inclinaison des plans sécants qui déterminent 
les faces des pyramides pouvant varier, il sem- 
blerait possible d'obtenir un nombre pour ainsi 
dire illimité de prismes pyramidés différents; mais 
la nature a réduit ce nombre en s'imposant des lois 
simples à l'égard de la variation de l'inclinaison 
des plans sécants. 

Les éléments du prisme pyramidé sont : 


(Fig. 155.) 


A latérales, verticales, rectangulaires et égales, 
ra faces ?8 culminantes, triangulaires isocèles et égales, 

8 basiques, horizontales etégales. 
ao arêtes | 4 latérales, verticales et égales, 

8 pyramidales et égales. 
- {8 basiques, quadrièdres et égaux. 
ro angles solides | 2 culminants, quadrièdres et égaux: 

Si l’on entame le prisme (fig. 454 et 155) de plus en plus par 
des sections planes et parallèles, les deux pyramides se porteront 
à la rencontre l’une de l’autre, finiront par se réunir sur une base 
commune, égale à celle du prisme, et formeront un octadre à 
base carrée terminé par 8 triangles isocèles égaux, comme le 
montre la figure 156. 

P +. L'octaèdre à base carrée peut donc être regardé 
Ja We comme composé de deux pyramides droites, ap- 
puyées sur une base carrée commune. 

Dans ce polyèdre, l'axe principal joint les deux 

VW sommets, et les axes secondaires réunissent les 

(Fig. 1656.) milieux des arêtes basiques opposées. 

De même que pour le prisme pyramidé, l’inclinaison des plans 
sécants qui déterminent les faces de Poctaèdre pouvant varier, il 
semblerait possible d'obtenir un nombre pour ainsi dire illimité 
d’oclaèdres différents; mais la nature à beaucoup réduit ce 
nombre en s'imposant des lois simples à l'égard de la variation de 


l'inelinaison des plans sécants. On distingue généralement les 
octaédres différents en octaèdres aigus et en octaèdres obtus, sui- 
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vant que leur axe vertical est plus grand ou plus petit que leurs 
axes horizontaux. 

Le prisme droit à base carrée peut se déduire de l’octaèdre 
par la combinaison des troncatures verticales sur chacune des 
arêtes basiques avec les troncatures horizontales sur les angles 
culminants de l’octaèdre. 

Les éléments de l’octaèdre à base carrée sont: 


” 8 faces triangulaires isocèles et égales, 
. | 8 culminantes et égales. 
12 arèles . ’ 
| 4 basiques et égales. 
d ! {2 culminants, quadrièdres et égaux. 
6 angles solides 3 À : 
© 14 basiques, quadrièdres etrégaux. 

On peut représenter la relation de chacune des faces de loc- 

taèdre droit à base carrée avec les axes par le symbole 
a: œua:/mh, 
m étant un coefficient variable. 


TRONCATURE SUR LES ARÈTES VERTICALES OU LATÉRALES. 


Prisme droit octogonal et prisme droil à base carrée alterne. 


Si les troncatures ont lieu’sur les arêtes verticales ou latérales, 
il en résulte 4 facettes (fig. 157), qui, éombinées avec les résidus 
des 4 faces M du prisme primitif, forment un prisme droit octo- 
gonal, comme le montre la figure 157. 

Le nombre des prismes droits octogonaux que pré- 
sentent les minéraux est très-limité, car il se réduit 
à 4 ou à, et én outre on les trouve rarement isolés. 

Le prisme droit octogonal peut se déduire de Poc- 
taèdre à base carrée par la combinaison de troncatures 
sur les angles de la base de l’octaèdre avec les tronca- 
(Fig. 157.) tures des angles Culminants. 

Les éléments du prisme droit octogonal sont : 


; 8 rectangulaires. 

10 faces ù 

| 2 octogonales, 

[3 verticales, 

24 arètes! . : 
| 16 horizontales. 


16 angles solides triedres, 


CARACTERES GÉOMÉTRIQUES: 175 


Lorsque dans le prisme droit octogonal (fig. 137) les facettes 2 
ia N de troncature sur les arêtes verticales sont approfon- 


dies ou prolongées jusqu'à leurs rencontrés mu- 
tuelles et font disparaitre les faces M du prisme pri- 
mitif, elles produisent un prisme droit à base carrée 
égal au prisme primitif (fig. 153), mais offrant une 
J disposition alterne, comme le montre la figure 

(Fig. 158.) 158. 

On doit donc distinguer deux sortes, de prismes droits à 
bases carrées : le prisme direct (fig. 153) et le prisme alterne 
(fig. 458). 

Le prisme alterne peut se déduire de l’octaèdre à base carrée 
par la combinaison des troncatures verticales sur les angles 
basiques avec des troncatures horizontales sur les angles culmi- 


nants, 

Les éléments du prisme alterne sont les mêmes que ceux du 
prisme direct, mais dans des positions différentes. 

Les deux axes horizontaux XX’ et 27’, déterminés dans le prisme 
direct, aboutissant aux arêtes verticales du prisme alterne, on 
peut représenter les relations des faces de ce dernier avec les 
axes par les symboles : 


Pour chaque face horizontale... © &: a :h; 
Pour chaque face verticale... @:ath. 


TRONCATURE SUR LES ANGLES. 


Prisme pyramidé alterne, dodécaèdre rhomboïdal symétrique 
et octaèdre allerne. 


Les 8 angles solides du prisme droit à base carrée étant iden- 
tiques, les troncatures doivent avoir lieu à la fois et de la même 
manière sur tous ces angles. En sorte que ce genre de modifica- 
tion produit sur chaque base 4 facettes à (fig. 159), qui par leurs 
intersections mutuelles sur l’axe principal forment un pointe- 
ment à 4 faces. L'ensemble des deux pointements et des résidus 
des faces M du prisme primitif donne lieu à un prisme droit 
épointé ou pyramidé alterne, comme le montre la figure 159; 
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F mais les faces de ces pointements, au lieu d'être 
NS des triangles isocèles, ainsi que cela arrive pour les 

| pointements du prisme pyramidé direct (fig. 155), 
Le sont des rhombes (fig. 159). 

Lorsque le prisme se raccourcitau point de mettre 
/S227 en contact les extrémités des rhombes qui se trou- 
\ / 2” vent sur une méme arôte, l’un en haut, l’autre en 
(Fig. 159) bas, les faces du prisme primitif se réduisent à 4 
rhombes M, différents des rhombes « des pointements, et l’on a un 
dodécaèdre rhomboïdal symétrique, représenté par la figure 160, 


(Fig. 160.) { Fig. 161.) 


En dernier lieu, si lon suppose que les deux pointements 
marchent l’un vers l’autre par l'effet de l'approfondissement des 
troncatures, ils finiront ‘par se combiner entièrement et par 
produire un octaèdre à base carrée alterne (fig. 161), dont les 
arêtes de la base sont parallèles aux diagonales des bases du 
prisme primiuf. 

Aucune condition géométrique ne limite le nombre des oc- 


L] 


taèdres à base carrée alternes ; mais la nature n’en offre que 3 
ou 4. 

On les distingue, comme les octaèdres à base carrée directs, 
en oclaèdres aigus et en octaèdres obtus. 

L'octaèdre alterne a, dans des positions différentes, les mêmes 
éléments que l’octaèdre direct. 

Enfin, la relation de ses faces avec les axes peut être repré: 
sentée par le symbole 

a : a: mA, 


m élant un coefficient variable. 


CARACTÈRES GÉOMÉTRIQUES. 177 


BISELLEMENT SUR LES ARÊTES, 
Prisme droit octogonal symétrique. 


Le prisme droit à base carrée qui porte un biseau sur chacune 
de ses arêtes verticales est representé par la figure 162. Avec 
cette modification il se trouve transformé en un prisme à 14 
faces. 

Si les facettes produites par les biseaux s'étendent jusqu'à la 
disparition complète des faces du prisme primitif, on a un prisme 
droit octogonal symétrique, formé de 10 faces, comme le montre 
la figure 163. 


(Fig. 162,) (Fig. 163. 


Le nombre des prismes droits octogonaux symélriques est très- 
limité dans la nature; le plus important est le prisme octogonal 
régulier. 


BISELLEMENT SUR LES ANGLES, 


Dioctaèdre. 


Les biseaux sur les angles du prisme droit à base carrée résul- 
tent de deux troncatures obliques et également inclinées, faites 
aux extrémités de chaque arête verticale. Or, l’ensemble de ces 
biseaux forme 8 facettes à la périphérie de chaque base du 
prisme, comme l'indique la figure 164, 

Si ces 8 facettes sont prolongées jusqu'à leurs rencontres mu- 
tuelles et de manière à faire disparaîtreles faces du prisme primitif, 
elles produisent 2 pyramides octogonales symétriques, appuyées 
l’une sur l’autre, ce qui donne un solide à 16 faces triangulaires 


MINERALOGIE, 1° 
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scalènes et ayant pour base un octogone symétrique. Le polyèdre 
qui en résulte (fig. 165) est nommé dioctaèdre. 


(Fig. 164.) (Fig. 165.) 


Le dioctaèdre pourrait être produit par plusieurs genres de 
modifications. 

Il y a plusieurs sortes de dioctaèdres, mais ils n’ont jamais été 
trouvés à l’état complet; ordinairement les faces qui leur corres- 
pondent sont représentées sous forme de troncatures disposées 
en zigzag sur des prismes droits à quatre faces et surmontés d’un 

ZT, pointement'sur les angles, comme la figure 166 en donne 
XX} un exemple. 

La relation des faces du dioctaèdre avec les axes 
peut être exprimée par le symbole 


| 


aima:nh, 
m et n étant des coefficients variables, 


POLYEDRES HÉMIEDRES, 
Sphénoèdre ou tétraidre symétrique. 


I y a plusieurs tétraèdres qui se‘rapportent au système prisma- 
tique droit à base carrée. On peut les considérer comme résultant 
de la suppression de la moitié des faces des octaèdres, e’est-à- 
dire comme des demi-octaèdres. 

Si l’on applique au prisme droit à base carrée le procédé qui a 
été employé pour déduire du cube le tétraèdre régulier, on 
obliendra ure tétraèdre particulier ou sphénoèdre, qui est au 
prisme droit à base carrée ce que le tétraèdre régulier est au 
cube. 

Ainsi (fig. 167), en traçant sur la face supérieure du prisme 
une diagonale AA, et sur la face inférieure une diagonale alterne 
AA, puis joignant les extrémités de ces diagonales par 4 autres 
diagonales AA, AA, AA,et AA, on déterminera le sphénoëdre 
AAAA, qui, dégagé du prisme par l'enlèvement des parties 
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excédantes, aura la forme d’un coin à-deux tranchants, et qui est 
représenté isolément par la figure 168. 

On peut aussi obtenir le sphénoëdre en partant de l’octaèdre, 
comme le montre la figure 169. 


> 


A. 
(Fig. 167.) (Fig. 168.) (Fig. 169.) 


On distingue ordinairement les différents sphénoèdres en sphé- 
noèdres directs et en sphénoëdres alternes. 
Les éléments du sphénoèdre sont : 


ñ faces triangulaires , isoceles et égales, 
ë . { 2 culminantes et égales. 
6 arètes { , ’ 

| 4 latérales et égales. 


, 


4 angles solides, trièdres et égaux, 


L’axe principal joint les milieux des arêtes culminantes’, et les 
axes secondaires joignent les milieux dés arêtes latérales op- 
posées, 


FORMES COMPOSÉES. 


On trouve souvent seuls les octaëdres ; quelquefois aussi les 
prismes se présentent sans aucune modification; mais habituel- 
lement les prismes portent des troncatures soit sur les angles, 
soit sur les arêtes, et fréquemment leurs bases sont remplacées 
par des pointements à 4 faces. 

Nous avons indiqué la réunion de deux formes : du prisme 
originaire avec des octaèdres placés tantôt sur ses arêtes, tantôt 
sur ses angles (fig. 155 et 159). Nous avons vu aussi la réunion de 3 
formes : du prisme avec l’octaèdre et le dioctaèdre (fig. 466). En 

KR outre la figure 170 représente une réunion de 6 formes, 

7 et l’on connaît même des cristaux qui montrént des élé- 
ments de 9 formes à la fois. 

Quoi qu'il en soit, les formes très-compliquées ap- 
partenant au système prismatique droit à base carrée 
sont rares dans le règne minéral, 


(Fig. 170.) 


12. 
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RÉCAPITULATION DES FORMES SIMPLES 
DU DEUXIÈME SYSTÈME. 


Le système prismatique droit à base carrée offre moins de 
formes variées que le système cubique; on peut même dire qu'il 
renferme seulement 2 formes dominantes, le prisme et l’octaèdre ; 
car l’aspect général de presque tous les cristaux qui apparlien- 
nent à ce système est donné par l’une ou l’autre de ces.2 formes 
simples. 

Le système prismatique droit à base carrée ne comporte dans 
son état normal, ou homoédrique, que 4formes simples, et dans 
son état anormal, ou hémiédrique, que 1 ou 2 formes simples. 

Voici l’énumération de ces formes, avec la notation symbolique 
des principales : 


Solides homoëdres. 


: ; Pour les faces P. æ a: a:k; 
Prisme direct 
— M. a: œa: œh, 


Prismes carrés 
: — P. œa:x©a:h; 


Prisme alterne 
_ M...a:a: œh. 


Prismes octogonaux. 

? { Octaèdre direct, ou sur les arêtes. .. a: œa:mh. 
Octaëdres NS 
| Octaèdre alterne, ou sur les angles, . . .a:a:mh. 


Dioctaëdres, ,.,.,,,.,a:maink. 
Solides hémièdres. 


j 1/2 octaèdre placé sur les arètes du prisme, 


Sphénoëdres ou tétraëdres symétriques x ; e 
| 1/2 octaèdre placé sur les angles du prisme, 


Tous les cristaux naturels appartenant au système prismatique 
droit à base carrée n’affectent que les 5 formes précédentes, seules 
ou combinées, 


TROISIÈME GROUPE CRISTALLIN. 


Système prismatique droit à base rectangulaire, 


Synonymie principale : système octaédrique à base rectangle (Haüy), prismatique 
droit à base rectangle (Beudant), binaire (Weiïss), rhomboctaëdrique (G, Rose), 
rhombique (Naumann) , orthorhombique (Delafosse). 


CARACTÈRES : 


FORME TYPE OU FONDAMENTALE, LE PRISME DROIT A BASE RECTANGULAIRE. 
TROIS AXES RECTANGULAIRES ET INÉCAUX. 
PROGRESSION SYMÉTRIQUE, = 2 . 4. 6 . 8... 


POLYÈDRES HOMOËDRES. 
Prisme droit à base rectangulaire, 


ÉLÉMENTS : 
: à 2 larges et égales. 
‘ & latérales, rectangulaires de deux sortes | 3 y ë 
6 faces | 2 étroites et égales. 
2 basiques, rectangulaires et égales. 
4 latérales, verticales et égales. 
12 arêtes { craie Ë 
- ‘ 4 courtes et égales. 
| 8 basiques, horizontales de deux sortes Ju Eb° 
| 4 longues et égales, 
8 angles solides, trièdres et égaux. 
pre : 3 espèces d’arètes, 
4 sortes d'éléments essentiels : Z 
1 espèce d’angles. 


La figure 171 représente un prisme droit à base rectangu- 


À laire, qui est pris pour forme fondamentale du 


| troisième groupe cristallin. Les deux bases sont 
1 désignées par la lettre P , deux des faces latérales 
| par la lettre M, les deux autres faces latérales par 
la lettre T, les arêtes latérales par la lettre H, les 
arêtes basiques longues par la lettre B, les arêtes 
Fig.171,) basiques courtes par la lettre D, et les angles so- 
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ides par la lettre A. Enfin les 3 axes YY', XX'°et Z7’ sont per- 
pendiculaires , mais inégaux entre eux. 

Les arêtes basiques B et D étant inégales, les arêtes latérales 
H étant égales entre elles et semblablement placées par rapport 
aux axes, les angles solides À étant aussi égaux entre eux et sem- 
blablement placés par rapport.aux axes,.le prisme droit à base 
rectangulaire offre 3 sortes d’arêles el 1 sorte d’angles solides, 
c'est-à-dire 4 sortes d'éléments essentiels; par conséquent il est 
susceptible de 4 genres de modifications. 

D'après la disposition respective des faces du prisme droit à 
base rectangulaire , et en désignant par b et c les longueurs des 
axes horizontaux XX’, ZZ', et par À celle de l'axe vertical YY’, on 
peut représenter les relations de ces faces avec les axes par les 


symboles : 
Pour les faces basiques P. 2%. . æ D: æ© c:h; 
Pour les faces latérales M. . . . . &æ b: c : © h; 
Pour les'faces latérales T. . .°. . D ce": ch; 


lHONCATURE SUR LES ARÈTES LATÉRALES, 
Prisme droit à base rhomboïdale. 


Toutes les arètes latérales étant égales et de même sorte, elles 
doivent êlre modifiées ensemble et de la même manière. Or, 
la troncature des arêtes latérales du prisme droit à base rec- 
tangulaire produira des faceltes verticales (fig. 172) qui se- 
ront parallèles aux plans diagonaux, verticaux, et l’ensemble 
de ces facettes approfondies jusqu’à leurs rencontres mutuelles 
formera un prisme droit à base rhomboïdale , comme le montre 
la figure 173, qui représente le prisme dérivé inscrit dans le 
prisme primilif. 


(Fig. 172 (Fig, 173.) 


Le prisme droit à base rhomboïdale étant plus fréquent dans la 
nature que le prisme droit à base rectangulaire, il a été souvent 


CARACTÈRES GÉOMÉTRIQUES 183 
choisi de préférence pour type du troisième système cristallin, 
et alors le prisme droit à base rectangulaire a été considéré 
comme une forme dérivée. Mais cette interversion ne change en 
rien la liaison des différentes formes qui appartiennent au troi- 
sième groupe cristallin. 

Les éléments du prisme droit à base rhomhoïdale sont : 
Ste latérales, rectangulaires et égales. 


4 latérales, égales er de deux sortes, 


4 
2 basiques, rhomboïdales et égales. 
2 arètes 


8 basiques et égales. 
: #4 4 aigus et égaux, 
8 angles solides, trièdres de deux sortes Et RATES 
4 obtus et cgaux. 
Les relations des faces du prisme droit à base rhomboïdale 
avec les axes peuvent être représentées par les symboles : 
Pour les faces basiques. , .,., © bb: c:1h; 
Pour les faces latérales. , , « .« D: € : © h, 


TRONCATURE SUR LES ARÊTES BASIQUES. 
Prisme bisoté et octaèdre à base rectangulaire. 


Les arêtes basiques étant de deux sortes, les modifications qui 
résultent de la troncature de ces arêtes donnent lieu à deux ordres 
de prismes bisotés,. 

La figure 174 représente le prisme fondamental tronqué sur 
ses arêtes basiques longues B; tandis que la figure 175 représente 


PA 
4/Ng 
À à 
[rl M ; 
| 
| 
LA » 
\E 7/4 
\Z 
(Fig. 174.) (Fig. 175.) 


le même prisme tronqué sur ses arêtes basiques courtes D. 

Les facettes de troncature b sur les arêtes longues B étant pa- 
rallèles à l’axe parallèle à ces arêtes, elles peuvent être expri- 
mées par le symbole 


x b:c:nh; 


d'un autre côté, les facettes de troncature d sur les arêtes courtes 
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Délant parallèles à l'axeparallèle à ces arêtes, elles peuvent être 
exprimées par le symbole 

bo caen, 
» représentant un coefficient variable, mais très-restreint dans la 
nature. 

Lorsque les troncatures ont lieu à la fois sur les 
arêtes longues B et sur les arêtes courtes D, le 
7 prisme originaire est terminé supérieurement et in- 
férieurement par un pointement à 4 faces , b et d, qui 
finalement produisent un octaèdre à base rectangu- 
(Fig. 176.)  Jaire, comme le montre la figure 476. 

Les éléments de l’octaèdre à base rectangulaire sont : 


ES ; L ES 4 grandes. 
8 faces triangulaires, isocèles 46 = 

4 petites, 
{ 8 culminantes. 


12 arètes { 2 longues, 


| f basiques 
2 courtes. 


: ; 2 culminants, 
6 angles solides, quadruples , RS 
% basiques. 


La notation de l’oclaèdre à base rectangulaire doit naturelle- 
ment être exprimée par les symboles : 
Pour les faces 0. . . « . © D: c : nh; 
Pour les faces d. : . . . D: co ce : nh, 
n étant, comme pourles prismes bisotés, un coefficient variable, 
mais très-restreint dans la nature, 


TRONCATURE SUR LES ANGLES, 
Prisme à pointements et octaèdre scalène à base rhomboidale. 


Les angles solides du prisme droit à base rectangulaire élant 
igaux , ils doivent être modifiés tous à la fois et de la même ma- 
nière. Lorsque les troncatures des angles sont parallèles aux 
diagonales des bases, le prisme est terminé supérieurement 
et inférieurement par un pointement à 4 faces. Si ces troncatures 
sont approfondies jusqu'à leurs rencontres mutuelles et de manière 
à faire disparaitre les faces du prisme originaire , il en résulte un 
octaèdre scalène à base rhomboïdale (1), comme le montre la fi- 


sure 477. 


1) Rlomboclaeëdr'e ( Delafosse }. 
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Les lroncatures n'étant soumises qu'à la 
condilion d’être parallèles aux diagonales ba- 
siques du prisme, elles peuvent varier d’incli- 
naison, et par conséquent produire un nombre 

 indéterminé d’octaèdres scalènes à base rhom- 
boïdale ayant des hauteurs différentes; mais 


(Fig. 177) dans la nature ce nombre d’octaèdres est limité 


à 4 où 5. 

Les éléments de l’octaèdre scalène à base rhomboïdale sont 
8 faces triangulaires, scalènes et égales, 
{ 4 longues. 


: | 8 culminantes de deux sortes 
12 arèles | 4 courtes. 
| 4 basiques d’une sorte, 
: » culminants d’une sorte. 
6 angles solides, quadruples ! 2 
| 4 basiques de deux sortes. 


Comme les faces de l'octaèdre scalène à base rhomboïdale sont 
égales et semblablement placées, comme de plus elles rencon- 
trent les deux axes horizontaux aux extrémités de ceux-ci et 
l'axe vertical à une distance variable, les relations de chacune de 
ces faces avec les axes peuvent être représentées par le sym- 
bole 
DES 

n étant un coefficient variable, mais très-limité, 

Dans les cas où la hauteur de l’octaèdre scalène à base rhom- 
boïdale est la même que celle du prisme fondamental, » égale 
l'unité, et la notation symbolique des faces de l’octaèdre devient 

LATIN LA 

De même que l’on peut prendre indifféremment pour forme 
fondamentale du troisième groupe cristallin le prisme droit à 
base rectangulaire ou le prisme droit à base rhomhoïdale, de 
même on pourait choisir à volonté l’octaèdre à base rectangulaire 
ou l’octaèdre à base rhomboïdale pour remplir ce rôle, 


BISELLEMENT SUR LES ARËTES LATÉRALES. 
Prisme droit à base rhomboïdale. 
Les 4 arètes latérales étant égales et à la même distance de 


l'axe vertical, elles doivent éprouver à la fois les mêmes modifi- 
cations: néanmoins, les faces latérales étant de deux sortes, les 
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modifications ne sont pas nécessairement doubles. Dès lors, sil 
nait un biseau sur chaque arête latérale, c’est une simple faculté, 
et non une obligation. 

Le bisellement sur les arêtes latérales produit un prisme droit 
octogonal ou hexagonal symétrique , suivant que ce bisellement 
entame plus ou moins les faces, et finalement un prisme droit 
à base rhomboïdale. 

L’inclinaison des faces modifiantes peut varier et par suile 
donner lieu à un nombre indéterminé de prismes droits à base 
rhomboïdale; mais la nature a restreint beaucoup ce nombre. 

La notation du prisme droit à base rhomboïdale peut êlre ex- 
primée par les symboles : 

Pour les faces basiques. . . . . © bd: c:h; 
Pour les faces latérales. . . . . b : me : © h, 


m étant un coefficient variable, mais très-limité. 
BISELLEMENT SUR LES ANGLES. 
Octaèdre à base rhomboïdale. 


Des bisellements placés sur les angles solides donnent lieu à 
une nouvelle série d’octaèdres à base rhomboïdale, 
La notation générale de ces octaèdres à base rhomboïdale peut 
être exprimée par le symbole 
b : me : nh, 


m et n élant des coefficients variables, mais très-limités. 
POLYÈDRES HÉMIÈDRES. 
Tétraèdre scalène. 


Les formes hémiédriques qui se rapportent au système pris- 
inatique droit à base rectangulaire sont très-rares. 

On connaït un tétraèdre scalène (1), qui peut être regardé 
comme uu demi-octaèdre à base rhomboïdale et dont la dériva- 
tion a lieu semblablement à celle du tétraèdre symétrique. 

Les éléments de ce tétraèdre sont : 

% faces lriangulaires, scalènes et égales. 
6 arètes de 3 sortes. 


4 angles solides, trièdres et égaux. 


(1) Sphénoide r'hombique ( Delafosse ). 
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FORMES COMPOSÉES, 


Les formes simples sont assez rares dans le troisième groupe 
cristallin ; néanmoins, on trouve quelques octaèdres à base rhom- 
boïdale et quelques prismes droits à base rhomboïdale; mais les 
cristaux naturels sont ordinairement formés de la réunion de 
plusieurs modifications, et il y en a qui montrent jusqu’à 34 fa- 
cettes appartenant à 6 Sortes'de formes différentes. 


RÉCAPITULATION DES FORMES SIMPLES 
DU TROISIÈME SYSTÈME. 


Le système prismatique ‘droit à base rectangulaire comprend 
dans son étatnormal, ou homoédrique, 6 formes simples, et dans 
son état anormal, ouhémiédrique, 1 forme simple. Voici l’énumé- 
ration de ces formes, avec la notation symbolique des prinei- 


pales 
Solides homoèdres. 
| pour les faces P,,, 4: œ €: h; 
Prisme droit à base rectangulaire, ....,., C Misæb : c: œh; 
| — r bi:ac:æelh 
parallèle aux plans ; < ’ ’ 
Prismes droits à base diagonaux,..., | PO les faces P... #2: æ c: 4; 


— lisse be so. 


rhomboiïdale, , 


oblique aux plans : 
ÿ { pour les faces P... b:œc:h; 
diagonaux. .... 
| -- h...,bimeivxh. 
{ pour les faces /... æb:s:nh; 
Octacdre à base rectangulaire, ......... 
| AT bin c.1 li: 
parallèle aux diago- 
Octaëdres à base + 
nales basiques..." b:c: #4. 
rhomhoïdale, , ,.. 4 ; - 
| oblique aux diagona- 
les basiques. .., bime:uh. 


Solide hemièdre. 
Tétraèdre scalène. 


Toutes ces formes simples peuvent même se réunir en 5 caté- 
gories, savoir : 2 sorles de prismes, 2 sortes d’octaèdres et 1 
sorte de tétraèdre. 


QUATRIÈME GROUPE CRISTALLIN. 


Système rhomboédrique, 


Synonymie principale : système ternosingulaxe (Weiss), hexagondodecadère 
(G. Rose), hexagonal (Naumann ), rhomboïdal (Mohs), 


CARACTÈRES : 


FORME TYPE OU FONDAMENIALE, LE RHOMBOËDRE, 
TROIS AXES OBLIQUES ET ÉGAUX. 
PROGRESSION SYMÉTRIQUE, + 2 . 6 . 9... OU 6 , 12 . 18... 


POLYEDRES HOMOEDRES,. 
Bhomboèdre. 


ÉLÉMENTS : 

6 faces rhomboïdales égales. 
: , j 6 d'une sorte, 
12 arèles égales LR 
| 6 d'une autre sorte, 

. es 2 réguliers et égaux, 
8 angles solides, trièdres .. 8 : 8 
| 6 irréguliers et égaux. 
.e . | 2 espèces d’arètes. 

4 sortes d'éléments essentiels | l 3 
| 2 espèces d’angles. 


Le rhomboèdre pris pour forme fondamentale du quatrième 
système cristallin est un parallélipipède, ou espèce de prisme 
terminé par 6 rhombes égaux, P, comme le montre la fig. 178. 
A Les axes XX’, YY'et ZZ', tels que nous 
A En les avons déterminés pour les ans 
cristallins précédents, sont obliques, égaux 
et également inclinés entre eux dans les 
formes du système rhomboédrique. 

Mais comme le choix des systèmes d’axes 
est arbitraire, comme le rhomboëdre a deux 
angles solides opposés, À et A'(fig. 179), 
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réguliers et égaux , comme de plus toutes les parties de ce po- 
lyèdre sont disposées symétriquement autour de la diagonale 
A A", qui joint les sommets de ces denx angles et qui passe 
par son milieu, on prend généralement cette diagonale pour 
axe principal du rhomboëdre et pour axes secondaires les li- 
gnes droites XX’, YY'’et ZZ', qui joignent les milieux des arêtes 
opposées, qui ont des longueurs égales, qui se trouvent dans 
un même plan perpendiculaire à la diagonale A A’, et qui 
font des angles égaux entre eux. Dès lors on ordonne le rhom- 
boèdre par rapport à cette diagonale, que l’on place vertica- 
lement , lesaxes secondaires étant par suite horizontaux, ainsi 
que le montre la figure 179. Au reste, il sera toujours facile de 
revenir aux anciens axes déterminés par la jonction du milieu 
des faces opposées, en remarquant qu'ils font avec l’axe principal 
des angles égaux entre eux et égaux à l’angle que fait l’axe prin- 
cipal avec les côtés du rhomboèdre qui aboutissent aux extré- 
mités de cet axe. 

Soit donc pris pour forme fondamentale du système rhomboé- 
drique un rhomboèdre (fig. 180) ordonné comme nous venons 
de le dire. 


>= 


A! 4: 
(Fig. 179.) (Fig. 180. 

Parmi les 8 angles solides du rhomboëdre, il y en a seule- 
ment 2 opposés, À et A’, qui soient composés de trois angles 
plans égaux, et qui par conséquent soient réguliers; ils sont égaux 
entre eux et forment des angles solides d’une sorte. Les 6 autres 
angles solides E et E’ sont composés d'un angle plan obtus et 
de deux angles plans aigus , ou réciproquement ; ils sont égaux 
entre eux et forment une seconde sorte d’angles solides. 
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‘Toutes les 12 arêtes sont égales, mais elles ne sont pas iden- 
tiques cristallographiquement : les 6 arêtes B et B' qui se ren- 
dent aux sommets À et A’ des angles solides culminants forment 
une sorte d’arêtes; les 6 autres arêtes D et D’ constituent dans 
leur ensemble un zigzag à 6 côtés égaux, dont chacun se trouve 
à la même distance de l’axe principal, et forment une seconde 
sorte d’arêtes. 

Les éléments essentiels du rhomboèdre sont donc de 4 sortes: 

2 sortes d'’arêtes, savoir : 6 culminantes B et B', 6 latérales D 
et D'; 

2 sortes d’angles solides, savoir : 2 culminants A et A’, 6 
latéraux E et EF, 

Il en résulte que l’on doit admettre 4 genres de modifications. 

Si les angles plans qui constituent les angles solides culmi- 
nants sont obtus, le rhomboèdre est plus ou moins déprimé 
(fig. 183), et on le dit obfus; au contraire, si ces angles 
plans sont aigus, le rhomboëdre est plus ou moins allongé 
(fig. 181), et on le dit aigu. 

En rapportant les faces du rhomboëdre à l’axe prin- 
cipal et aux axes secondaires, on peut représenter la 
relation de chaque face avec ces axes par le symbole 


a:a:æa:h, 


a étant la longueur des trois axes horizontaux secon- 
daires et X celle de l’axe vertical principal. 
Si nous avions rapporté les faces du rhomboëdre aux 
(ig. 181.) aX6S ordinaires et à l'axe principal, le symbole de chaque 
face serait 


ü'@œ u:oa:h. 
TRONCATURE SUR LES ARÊTES CULMINANTES. 
Rhomboèdre équiaæe. 


Les Garêtes culminantes étant identiques, elles devront être 
tronquées toutes à la lois et de la même manière, Ces tronca- 
tures produiront 6 facettes allongées b, dont chacune sera éga- 
lement inclinée sur les deux faces adjacentes du romboëdre pri- 
mitif, comme Pindique la figure 482. 
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(Fig. 182.) (Fig. 183.) 


En prolongeant l’ensemble des facettes de troncature b jus- 
qu'à leurs rencontres mutuelles, on obtiendra un rhomboèëdre plus 
déprimé que le rhomboèdre originaire, et dont les faces corres- 
pondront aux arêtes de ce dernier et réciproquement, On pourrait 
aussi produire le rhomboèdre dérivé dont il s'agit par l’entre- 
croisement de plans tangents aux arêles culminantes du rhom- 
boèdre primitif, qui dès lors se trouverait inserit dans le rhom- 
boèdre dérivé, comme le montre la figure 183. 

Or, ce rhomboëdre dérivé ayant le même axe principal que le 
rhomboèdre originaire , est nommé rhomboëdre équiaxe. 

Les axes secondaires de ce rhomboèdre ont une longueur 
double de celle des axes secondaires du rhomboèdre primitif; 
de plus, les diagonales obliques des faces de l’équiaxe et qui 
partent des angles solides culminants sont doubles de la longueur 
des arêtes du rhomboëdre originaire. 

Il résulte de cette dernière relation un moyen très-simple pour 
construire l’équiaxe sur le rhomboèdre primitif; car il suffit de 
prolonger les arêtes culminantes de celui-ci d’une quantité égale 
à elles-mêmes , ce qui détermine les sommets des angles solides 
latéraux de l’équiaxe, puis de joindre ces sommets pour ache- 
ver la construction. 

On peut faire sur le rhomboëdre équiaxe des modifications 
langentes comme celles qui ont été faites sur le rhomboëdre 
primitif, et oblenir ainsi une série de rhomboèdres équiaxes, 
qui seraient de plus en plus obtus. 

Au contraire, si au lieu de construire un rhomboëdre équiaxe 
tangent au rhomboëdre primitif, on suppose qu'il existe dans 
ce dernier un rhomboèdre équiaxe sur lequel le primitif soit tan- 
gent, on pourra obtenir une série intérieure de rhomboëdres 
équiaxes devenant de plus en plns aigus. 

Les faces du rhomboëdre équiaxe rencontrant les axes horizon- 
taux secondaires à des distances doubles de celles auxquelles les 
faces du rhomboèdre fondamental rencontrent ces axes , on peut 
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représenter les relations de chaque face du rhomboëèdre équiaxe 
avec les axes par le symbole 


2:24: a :h. 


TRONCATURE SUR LES ARÊTES LATÉRALES. 
Prisme hexagonal réqulier. 


Les 6 arêtes latérales forment dans leur ensemble un zigzag 
à 6 côtés égaux, dont chacun se trouve à égale distance de l’axe 
principal et dont chacun est incliné de la même quantité, mais 
respectivement en sens inverse, sur un plan horizontal médian, 
ce qui donne un hexagone régulier pour la projection horizontale 
de l’ensemble de ces arêtes, ainsi que le représente la figure 
184. Les troncatures d des arêtes latérales devront donc être verti- 
cales, et ces troncatures étant suffisamment profondes pro- 
duiront les faces d’un prisme hexagonal régulier qui sera terminé 
supérieurement et inférieurement par deux pointements à 3 faces 
P, résidus du rhomboèdre primitif, comme le montre la figure 185. 


Î = | 
| 
| 
{2 
Le a 
“% œ J 
/ pi 
(Fig. 184.) (Fig, 185.) (Fig, 186.) 


Ce prisme hexagonal pourrait être terminé par deux bases 
bexagonales horizontales a (fig. 186), si à la troncature des arêtes 
latérales on ajoutait la troncature des angles solides eulminants 
du rhomboèdre primitif. 

Les éléments du prisme hexagonal régulier sont : 

2 basiques, hexagonales et égales, 
8 laces F 5 Ë 
6 latérales, rectangulaires et égales. 
; 2 basiques et égales, 
18 arètes 


6 latérales et égales, 


12 angles solides, trièdres et égaux. 


Enfin, la notation de ce prisme hexagonal peut être exprimée 
par le symbole 
ARE IR CN 2 


Le prisme hexagonal régulier se présente souvent avec des 
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modifications ; les principaux polyëdres qui en résultent sont le 
prisme hexagonal pyramidé (figure 187), le dihexaëèdre ou hi- 


{ Fig. 188.) 


rhomboèdre, le prisme dodécagonal et le bidodécaëdre (fi- 
gure 188). 


TRONCATURE SUR LES ANGLES LATÉRAUX. 
Rhomboèdre inverse, birhomboèdre et prisme hexagonal alterne. 


Les angles solides latéraux se Composant de deux angles plans 
égaux et d’un troisième angle plan inégal aux deux autres, la 
seule condition que la troncature de chaque angle solide latéral 
ait à remplir, d’après la loi de symétrie, est d’être également 
inclinée sur les deux faces qui présentent les angles plans égaux, 
l'inclinaison de la troncature par rapport à la troisième face 
pouvant varier à volonté. Ordinairement, la troncature des 6 an- 
eles solides latéraux donne 6 facettes, dont 3 dirigées vers la partie 
supérieure de l'axe principal et 3 autres alternant avec les premiè- 
res, mais dirigées en sens inverse; enfin l’ensemble de ces tronca- 
tures prolongées produit un rhomboëdre dans une position alterne. 

Mais l’inclinaison des troncatures des angles solides latéraux 
étant arbitraire, il y a 3 cas principaux : 

{er cas. Lorsque les troncatures sont disposées comme si Pon 
faisait passer par les diagonales obliques à (fig. 189) des faces du 


(Fig. 190.) 
MINÉRALOGIE. 13 


“ 
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vhomboëdre fondamental 6 plans coupants, dont 3 par les 
diagonales supérieures en les prenant de 2 en 2, et 3 autres, al- 
ternant avec les premiers, par les diagonales inférieures, on 
obtient (fig. 190) un rhomboèdre nommé inverse, qui a le même 
axe principal que le rhomboëdre originaire et dont les arêtes 
culminantes correspondent aux diagonales obliques de celui-ci. 

2 cas. Lorsque l’inclinaison de chaque troncature sur l'axe 
principal est la même que celle des faces du rhomboèdre fon- 
damental , le rhomboëdre secondaire est égal au rhomboèdre 
primitif. à l'exception de la position qui est alterne ; l'association 
de ces deux solides produit un dodécaèdre triangulaire isocèle, 
ou birhomboëdre, qui se trouve formé de deux pyramides régu- 
lières adossées contre une base hexagonale commune, comme le 
montre la figure 491. 

3° cas, Lorsque les troncatures sont verticales, elles 
ne se rencontreront sur l’axe principal n! au-dessus, 
7 ni au-dessous, puisqu'elles lui sont parallèles. Mais 


si on les approfondit suffisamment , elles se coupe- 


«rig. 191.) ront latéralement suivant des droites verticales, et 


formeront un prisme hexagonal régulier à pointements (fig. 
192), qui sera semblable à celui que nous avons obtenu par la 
° troncature des arêtes latérales; seulement il aura une 


À position différente, de manière queles milieux de ses faces 
| latérales correspondront aux arêtes latérales de l’autre 
7 prisme, c’est-à-dire que dans l’un les axes secondaires 
V joignent les milieux des arêtes opposées, tandis que dans 
F& 192%) l'autre ils aboutissent aux centres des faces opposées, 
Ce nouveau prisme hexagonal pourrait, comme le premier, être 
pourvu de deux bases hexagonales horizontales, si l’on ajoutait 
à la troncature des angles solides latéraux la troncature des 
angles solides culminants du rhomboèdre primitif (fig. 193). 
"1 Œ La notation du prisme hexagonal régulier alterne 
| peut être exprimée par le symbole 
| 


te aa: a: h. 


j TRONCATURE SUR LES ANGLES CULMINANTS. 


(Fig. 193.) Rhomboèdre basé, 


La troncature des deux angles solides culminants produit deux 
facettes horizontales, triangulaires et équilatérales, ce qui donne 
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lieu à un rhomboèdre basé, comme l'indique la figure 194. 

Encontinuant supérieurementetinférieurement les froncatures 

jusqu'aux angles latéraux on arrive au polyèdre représenté par 
la figure 195. : 


(Fig, 194, (Fig. 195.) 


BISELLEMENT SUR LES ARÊTES LATÉRALES. 
Scalénoèdre aïqu. 


Le bisellement sur les arêtes latérales produira sur chacune 
d'elles deux facettes, dont l’une inclinée vers le sommet supérieur 
et l'autre vers le sommet inférieur du rhomboèdre, comme le 
montrent les figures 196 et 197. Si l’on prolonge toutes ces facettes 


A 
f1\ 
V4 


(Fig. 196.) (Fig, 197.) (Fig. 198 
jusqu'à leurs rencontres mutuelles, ou si l'on entame suflisam- 
ment le rhomboëdre primitif, on obliendra un scalénoèdre 
aigu, c’est-à-dire un dodécaèdre formé par 12 triangles scalènes 
égaux, et dont la base est terminée extérieurement par un zigzag 
composé de droites parallèles aux arêtes latérales du rhomboèdre 
originaire ou se confondant avec celles-ci , comme le représente 
la figure 198. 

Les éléments du scalénoèdre sont : 
12 faces triangulaires, scalènes et égales. 
6 longues. 


r2 culminantes } & couts 


\ 


15 arètes É : 
6 latérales ou basiques, 
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L {2 culminants et sextuples. 
8 angles solides 


| 6 latéraux et quadruples. 

L'angle des biseaux qui produisent le scalénoèdre pourrait 
varier à l'infini, et par conséquent il serait possible d’obtenir 
une infinilé de scalénoëdres, plus ou moins aigus, si l’on ne 
considérait que la loi de symétrie ; mais la nature en a limité 
beaucoup le nombre et a assujetti d’une manière remarquable 
la longueur de leurs axes respectifs à la loi de rationalité. 

Parmi les scalénoëdres nous citerons le métastique et l'axi- 
graphe. Le premier est caractérisé par un axe principal triple de 
celui du rhomboëdre primitif, et le second par un axe principal 
9 fois aussi grand que celui du même rhomboëdre. - 

La notation des scalénoëdres peut être exprimée par le sym- 
bole 
a: ma :na : ph. 


m, n et p étant des coefficients variables. 


BISELLEMENT SUR LES ARÊTES CULMINANTES, 
Scalénoèdre oblus. 


Un bisellement, c’est-à-dire deux troncatures placées d’une 
manière symélrique de partet d'autre de chaque arête culmi- 
nante, comme le montre la figure 199, produiraient par leurs 

; rencontres mutuelles un dédocaèdre triangulaire 

IN scalène ou un scalénoèdre, qui serait analogue à 

=) celui qu'on obtient par le bisellement sur les 

CH arêles latérales, mais qui serait obtus au lieu 
d'être aigu. 


4 


4 


(Fig. 199.) Les scalénoëdres obtenus par bisellement sur 
les arêtes culminantes sont plus déprimés que le rhomboëdre 
primitif; tandis que ceux obtenus sur les arêtes latérales sont 
plus aigus que ce rhomboèdre. 


CARACTÈRES GÉOMETRIQUES. 197 


BISELLEMENT SUR LES ARÊTES ALLANT DES ANGLES LATÉRAUX 
AUX ANGLES CULMINANTS. 


Scalénoèdre aigu. 


En remplaçant les angles solides latéraux par des biseaux 
obliques, alternativement dirigés vers la partie supérieure et la 
partie inférieure de l’axe principal, c'est-à-dire suivant les arêtes 
qui aboutissent des angles solides latéraux aux angles solides 
culminants, comme le montre la figure 200, on arriverait aussi 
7À à des scalénoëdres plus aigus que le rhomboëèdre 
f AN primitif. 


" POINTEMENT SUR LES ANGLES, 


Comme les angles solides culminants sont les 

(Fig, 200.) seuls qui soient formés de 3 angles plans égaux, ils 
sont aussi les seuls susceptibles de recevoir un pointement, et 
ce pointement peut être simple ou double. 


POINTEMENT SIMPLE 


Rhomboèdre surbaisse. 


Le pointement simple peut porter sur les arêtes ou sur les 
faces. Dans les deux cas on: arrive, par le prolongement des 
facettes produites jusqu’à leurs rencontres mu- 
tuelles, à un rhomboëdre plus surbaissé que le 
\ rhomboëdre originaire, et dont la configuration 
) variera suivant l'inelinaison qui sera donnée aux 
facettes de pointement. Enfin ce nouveau rhom- 


Ke 


N 

(Fig. 201, boëdre aura une position directe si le pointe- 
ment porte sur les faces du rhomboèdre primitif (fig. 204), et 
une position alterne si le pointement porte sur les arêtes. 


POINTEMENT DOUBLE 
Scalénoèdre et isocéloëdre. 


Au moyen du pointement double, chaque extrémité d'arête 
| culminante sera interceptée par 2 facettes également inclinées de 
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part et d'autre; il en résultera 6 facettes à chacun des sommets 
du rhomboëdre, avec des inclinaisons de deux sortes alternant 
entre elles, comme le montre la figure 202; et si l'on prolonge 


LS suffisamment ces facettes, on obtiendra fina- 
PERS 


lement un scalénoèdre déprimé. 

4 Lorsque l'inclinaison adoptée pour chaque 

À couple de facettes modifiantes est égale à celle 

d’une de ces facettes sur la facelte voisine du 
Fig. 202.) couple suivant, il n’y a qu’une some d’incli- 

naison, et le scalénoèdre devient un isocéloèdre ou dodécaëdre 

triangulaire isocèle à base hexagonale. 


POLYÈDRES HEMIÉDRES. 


Les formes hémiédriques proprement dites qui se rapportent 
au système rhomboédrique sont très-rares et incomplètes. 


FORMES COMPOSEES. 


Les minéraux qui appartiennent au système rhomboédrique 
présentent un grand nombre de formes variées (1), et ordi- 
nairement ces formes sont composées, c’est-à-dire qu’elles 
résultent de combinaisons plus ou moins complexes de diverses 
formes simples. Mais si les. formes du système rhomboédrique 
sont souvent très-compliquées , elles offrent habituellement une 
configuration générale qui se rapporte à l’une des formes simples. 
principalement au rhomboëdre et au prisme hexagonal, 


RÉCAPITULATION DES FORMES SIMPLES 
DU QUATRIÈME SYSTÈME. 


Le système rhomboédrique comprend dans son état normal 
ou homoédrique 4 formes simples. Voici l'énumération de ces 
formes avec la notation symbolique des principales. 


Solides homoëdres. 


Rhomboëdre primitif... a: a: æa:h. 


id, équiaxe.... 24:24: æa:h, 
Rhoruboëdres id, inverse. 
id, surbaissé. 
etc. 


(1) Le calcaire ofire plus de 800 formes differentes 
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Scalénoëdre obtus. { 


« Scalénoëdres a : ma: na: ph. 


| 
Î id. aigu. 17) 
Prius { Prisme hexagonal régulier direct. 2a:24a:a: 4h. 
ET id. id. alterne. a:a: œ a: A. 
Isocéloèdres. 


Ces 4 groupes peuvent même être réunis en deux catégories : 
la première comprenant les rhomboèdres et les scalénoèdres; la 
seconde comprenant les prismes et les isocéloèdres. 


CINQUIÈME GROUPE CRISTALLIN. 


Système prismatique oblique à base rhc 


Synonÿmie principale : système prismatique à base oblique symétrique (Haüy), 
syngulaxe bino-unitaire ( Weïss), mono-clinoédr ique (Naumann) , prismatique 
oblique à base rectangle (Beudant}, hémi-orthotype (Mohs), klinorhombique 


{ Delafosse }, prismatique oblique rhomboïdal (Dufrénoy) , unoblique (Leymerie) 
GARACTÈRES : 


VORME TYPE OÙ FONDAMENTALE, LE PRISME OBI IQUE A BASE RHOMBOIDALE 


Je DEUX ÉGAUX ENTRE EUX 
TROIS AXES OBLIQUES à 
UN INÉGAL AUX DEUX AUTRES 


PROGRESSION SYMÉTRIQUE, © RE DD 


POLYÈDRES HOMOËDRES. 
Prisme oblique à base rhombhoïdale,. 


ÉLÉMENTS : 


s ( 2 basiques, rhomboïdales et égales. 
6 faces , , SRE 
| 4 latérales, parallélogrammiques et égales. 
/ 


d'une sorte. 


ñ 
; 4 
8 basiques et égales | 
4 d'une autre sorte. 


| 
| 


12 arèles 


e 


; : opposées d'une sorte. 
4 latérales et égales : - 
L opposées d'une autre sorte, 


Se 


(1) I semblerait plus rationnel de nommer prismatique oblique à base rectangu- 
laire ce système, en prenant pour type un prisme oblique dont les bases seraient 
des rectangles, au lieu d'être des rhombes. Mais le prisme oblique dont les bases 
sont des rhombes paraît être plus général dans la nature; en sorte que le prisme 
oblique à bases rectangulaires deviendrait un cas particulier du système prisma- 
:s rhomboïdales. Le prisme oblique à bases rectangulaires sera 


tique oblique à ba: 
donc regardé comme une forme dérivée du prisme oblique à bases rhomboïdales 
de même que ce dernier pourrait dériver du premier si celui-ci était pris pour 
type du système, Au reste, le choix de l’un de ces deux prismes pour forme fon- 
tiamentale est arbitraire et conduit aux mêmes résultats 
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, 


4 d'une sorte. 
8 angles solides, triédres | 2 d'une autre sorte. 
2 d’une autre sorte, 
{ 4 espèces d’arètes, 


- sortes d'éléments essentiels : Re 
{3 espèces d'angles. 


La figure 203 représente un prisme oblique à base rhomboï- 


A dale, dont les bases sont désignées par P, les 
RE faces latérales par M, les arêtes basiques par B 
x 1 E x r + 
KI 77) et D, les arêtes latérales par G et H, les angles 
| x solides par A, A’, E, E’, O et 0, l'axe principal 
NE? | par YY’, et les axes secondaires par XX et Z77. 
z° : R 
n 2,1, Dans ce prisme les arêtes de chaque base sont 
Ep “JE 


égales, mais leurs positions respectives par rapport 
à l’axe principal sont différentes. Ainsi les deux 


A' 2 $ PO tr , 
(Fig 04.)  arôtes B qui se réunissent à l’angle A sont d’une 


sorte, elles deux arêtes D qui se réunissent à l'angle O sont 


d'une autre sorte que les premières. 

De même, les quatre arêtes latérales sont de deux sortes par 
rapport à leurs distances respectives de l'axe principal. 

Les angles solides sont aussi de trois sortes. En effet, lorsque 
l'angle plan formé par les deux arêtes basiques D, qui se ren- 
eontrent au point O, est obus, l'angle solide O placé en avant se 
louve composé de trois angles obtus; tandis que l'angle solide À 
qui lui est opposé, se trouve composé d'un angle obtus et de deux 
angles aigus. Une différence analogue, mais inverse, existerait si le 
prisme était aigu supérieurement en avant, au lieu d’être obtus. 
Enfin, les deux angles solides E sont au contraire semblables 
entre eux, puisqu'ils se trouvent composés d'angles égaux et que 
la diagonale qui les joindrait serait horizontale. 

Il résulte de ces conditions que le prisme oblique à base rhom- 
boïdale renferme 7 éléments essentiels différents, savoir : 

2 angles solides A et A', opposés et aux extrémités d’une dia- 
gonale coupant le prisme ; 

2 angles solides O et 0’, opposés et aux extrémités d’une autre 
diagonale coupant le prisme ; 

% angles solides opposés, aux extrémités de deux diagonales 
basiques horizontales, et dont 2 (E, E]) à la base supérieure et 2 
autres (E’, E”) à la base inférieure; 

arêtes basiques, dont 2 (B. B) à la base supérieure et2 autres 
(B, BJ'à la’ base inférieure ; 
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4 arètes basiques, dont 2 (D, D) à la base supérieure et 2 autres 
D, D) à la base inférieure; 

2 arêtes latérales H aux extrémités des diagonales inclinées 
des bases, 

2 arêles latérales G aux extrémités des diagonales horizontales 
des bases. 

Le prisme oblique à base rhomboïdale est donc susceptible de 
7 genres de modifications. 

L'axe principal Y Y'élant désigné par 4, etles deux axes secon- 
daires XX' et ZZ’, qui sont égaux entre eux, élant désignés par 
a, on peut représenter les relations des faces du prisme oblique 
à base rhomboïdale avec les axes par les symboles : 

Pour chacune des faces latérales M, a: a: æh; 

Pour chacune des faces basiques P, æ a: æ «a :. 


TRONCATURE SUR LES ARÊTES LATÉRALES. 


Prisme oblique à base rectangulaire, prisme oblique à base hexa- 
gonale et prisme oblique à base oclogonale. 


Les arêles latérales du prisme oblique à base rhomboïdale 
étant situées 2 aux extrémités de la petite diagonale et les 2 au- 
tres aux extrémités de la grande diagonale de chaque base, sont 
à des distances différentes de l’axe principal; de plus, étant si- 
luées les unes aux extrémités de diagonales obliques et les autres 
aux extrémités de diagonales horizontales, elles se trouvent dans 
deux sortes de posilionss par conséquent elles comportent des 
modifications distinctes. 

La troncature des deux arètes latérales G et G (fig. 204), si- 


D tuées aux extrémités des deux diagonales horizon- 
A . tales EE et E’E', donnera deux facettes latérales 


parallélogrammiques et parallèles au plan À O A’ 
e D’, terminé sur les bases par ces deux diagonales: 
et la combinaison des deux nouvelles faces avec 


Ale LE le résidu des faces du prisme originaire formera 
A She 


Fig. 204.) 


un prisme oblique hexagonal symétrique, comme 
le montre la figure 205. 

Une modification analogue faite sur les deux 
arêtes latérales H et H (fig. 204), situées aux extrémités des deux 
diagonales obliques À O et A°0', donnera deux facettes latérales 
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rectangulaires et parallèles au plan E E EE, terminé sur les bases 
par ces deux diagonales; et la combinaison des deux nouvelles 
faces avec le résidu des faces du prisme originaire formera un 
prisme oblique hexagonal plus déprimé que le premier prisme 
hexagonal, comme le montre la figure 206. 


(Fig. 206.) (Fig. 206.) 


Si l’on exécute simultanément sur les quatre arêtes latérales 
les deux modifications précédentes, on aura un prisme oblique 
octogonal symétrique et variable d’aspect suivant le dévelop- 
pement de telles ou telles faces latérales. 

Enfin, si l’on continue les troncatures jusqu’à leurs rencontres 

mutuelles et de manière à faire disparaitre entièrement les faces 
latérales du prisme originaire, on obtiendra un prisme oblique à 
bases rectangulaires, comme le montre la figure 207. 
F C’est ce prisme que nous aurions pu prendre pour 
type du cinquième groupe cristallin; mais alors les 
modifications auraient été inverses, puisque les 
arêtes des bases du prisme oblique à base rectangu- 
laire correspondent aux angles du prisme oblique 
à base rhomboïdale, et que les faces latérales du 
premier polyèdre correspondent aux arêtes latérales 
(Fig. 207.) du second. 


Les éléments du prisme oblique à base rectangulaire sont : 


2 basiques, rectangulaires et égales. 
6 faces ! é 2 rectangulaires et égales. 
| 4 latérales | pass en: , 
l 2 parallélogrammiques et égales, 
3 8 basiques de 3 sortes. 
12 areles 4 , , 
4 latérales et égales. 


, 


4 obtus, 


8 angles solides, trièdres | : 
5 4 aigus, 
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TRONCATURE SUR LES ARÊTES BASIQUES. 


Prisme oblique quadragonal pyramidé et oclaèdre oblique à base 
rhomboïdule. 


Les arêtes des bases du prisme oblique à base rhomboïdale 
étant de deux sortes, celles qui se rencontrent aux extrémités 
inférieures des diagonales obliques et celles qui se rencontrent 
aux extrémités culminantes des mêmes diagonales, on peut mo- 
difier les premières sans toucher aux secondes, et réciproquement. 
Au reste les modifications des unes sont analogues à celles des 
autres. : 

Les troncatures peuvent être également ou différemment in- 
clinées des deux colés de chaque arêle des bases; mais dans ces 
deux cas les facettes qui naïîtront seront de même sorte; seule- 
ment elles seront plus ou moins inclinées sur les bases. 

Si les troncatures sont très-élroites, elles ne formeront qu'une 
simple bordure sur une partie du prisme originaire, comme le 
montre la figure 208; tandis que dans le cas où elles s’étendront 
suffisamment, elles feront disparaître les bases du prisme, qui 
seront alors remplacées chacune par un biseau oblique, comme 


ZN 


le montre la figure 209. 


(Fig. 208.) ( Fig. 209, 


Nous aurions eu des formes analogues si nous avions. effectué 
les troncatures sur les autres arêtes des bases. 

Par la troncature opérée simultanément sur toutes les arêtes 
de chaque base du prisme on arrive à un prisme oblique qua- 
dragonal pyramidé, tel que le représente la figure 240. 

Enfin, si l’on fait marcher l’un vers l'autre les deux: sommets 
pyramidaux jusqu'à l'entière disparition des faces du prisme, on 
obtiendra un octaèdre sealène oblique symétrique, ou en d’autres 
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termes un octaèdre oblique à base rhomboïdale, c'est-à-dire un 
octaèdre qui a la même base avec la même inclinaison que le 
prisme originaire. La figure 211 représente cet octaèdre , qui peut 
du reste varier suivant les différentes inclinaisons des troncatures. 

I arrive que l’une des modifications sur les arètes basiques 
produit sur le prisme une sorte de pointement à 3 faces; la 
figure 212 montre ce genre de modification réunie à une tronca- 
ture sur 2 arêtes latérales. 


VAN 
/ 
/ 
K 
à $ 
(Fig, 210.) (Fig. 211.) 


TRONCATURE SUR LES ANGLES. 


Prisme oblique à base rhomboëdale diversement tronque, 
et oclaèdre oblique à base rectangulaire. 


Les angles solides du prisme oblique à base rhomboïdaie étant 
de 3 sortes, on doit examiner séparément les modifications dont 
sont susceptibles ces 3 sortes d’angles. 

Les troncatures sur deux angles solides, par exemple A et A’ 
(fig. 204), opposés et situés aux extrémilés d’une diagonale 
coupant le prisme , peuvent se produire dans 3 cas différents : 

1° Les traces des troncatures sur les bases P peu- 
| vent être parallèles à la diagonale horizontale EE, 

comme dans la figure 243. 


20 Les traces des troncatures sur les bases P 
ayant des directions quelconques, les traces sur les 
Zi 7 faces latérales M peuvent être parallèles aux dia- 
(rie. 213)  gonales E O' et Q E’ de ces faces et opposées aux 
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7 angles À et A’, comme dans la figure 9214. 
> 3° Les {roncatures peuvent être sans loi de re- 

lalions, c’est-à-dire être intermédiaires, ne se trou- 

vant en réalité ni sur les angles A et A", ni sur les 

arêtes basiques B du prisme; dans ce cas la 

disposition de la figure est analogue à la précé- 
(Fig.214)  dente. 

Les positions des deux angles solides O et O’ étant analogues 
à celles des angles A et A", les modifications sur les premiers 
angles O et O’ sont aussi analogues à celles opérées sur les se- 
conds angles À et A’. 

Les quatre angles solides E, E, KE’ et E’ étant de même sorte, 
les troncatures ont lieu sur chacun d'eux, et celles-ci peuvent se 
présenter avec les circonstances que nous avons indiquées pour 
les angles À, A’, O et O'. 

1° Siles modifications sont parallèles aux diagonales À O el 
A’ O’des bases P, si de plus on prolonge suffisamment ces tron- 
catures et les faces latérales M pour faire disparaître entièrement 


les bases P, on arrive à un prisme portant un biseau à ses deux 
uxtrémilés, comme le montre la figure 215. 

Suivant l'inclinaison des troncatures le prisme 
/\ portera des biseaux plus ou moins obtus. 

2 Si les modifications sont parallèles aux diago- 
nales E A’ et E 0’ des faces latérales M, les biseaux 
qui résultent de ces troncatures ne sont plus sy- 
métriques, comme ceux qui proviennent des modi- 
ficalions précédentes. 

3° Si les modifications sont placées sans être as- 
sujetties à une loi de relations mutuelles, on ob- 
liendta des biseaux encore différents des autres. 

En combinant des troncaltures faites sur tous les 
angles solides du prisme origina’re, on obtiendra 
deux pyramides cunéiformes obliques, qui réunies 
=] par leurs bases formeront un octaèdre oblique à 

base rectangulaire, comme le montre la figure 216. 
Fig, 216) Cet octaèdre peut aussi varier d'aspect. 
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BISELLEMENT SUR LES ARÈÊTES ET SUR LES ANGLES. 


Prisme oblique octogonal, prisme oblique dodécagonal 
et octaedre oblique à base rhomboïdale. 


Les arêtes latérales du prisme oblique à base rhomboïdale sont 
susceptibles de recevoir des biseaux, dont l'effet pour chaque 
sorte d’arêtes sera d’ajouter 4 faces au prisme primitif, ce qui 
donnera lieu à de nouveaux prismes obliques , soit rhomboïdaux 
lorsque les modifications seront suffisamment prolongées, soit 
octogonaux lorsque les biseaux d’une seule catégorie seront 
combinés avec les résidus des faces du prisme originaire ou avec 
celles des biseaux de l'autre catégorie, soit dodécagonaux lors- 
que les faces des deux catégories de biseaux se trouveront as- 
sociées avec les résidus des faces du prisme primitif, soit enfin à 
un plus grand nombre de faces par certaines combinaisons, 

On peut aussi faire des biseaux sur les angles solides du prisme 
originaire, et produire des toits obliques. 

La combinaison et le prolongement de #4 biscaux convena- 
blement choisis pourraient former un octaèdre oblique à base 
rhomboïdale. 


POLYÉDRES HÉMIÈDRES. 


Jusqu'à présent on ne connaît pas dans la nature de cristaux 
hémièdres appartenant au système prismatique oblique à base 
vhomboïdale; seulement les octaëdres obliques symétriques 
donueraient lieu, par la suppression de # faces, à deux té- 
iraèdres semblables, mais disposés en sens inverses. 


FORMES COMPOSÉES. 


Les minéraux cristallisés qui appartiennent au système prisma- 
tique oblique à base rhomboïdale se présentent rarement sous 
des formes simples. Ordinairement diverses modifications, parmi 
celles que nous avons indiquées, se combinent ensemble et pro- 
duisent des cristaux plus ou moins chargés de facettes, mais 
qui habituellement offrent une configuration générale prisma- 
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tique. Néanmoins. ce système comprend souvent des formes très- 
compliquées, 


RECAPITULATION DES FORMES SIMPLES 
DU CINQUIEME SYSTÈME. 


Le système prismatique oblique à base rhomboïdale comprend 
dans son état normal ou homoédrique 4 formes simples, qui 
peuvent même se réduire à 2, Voici l’énumération de ces formes 
avec la notion symbolique de la principale. 


Solides homoëdres. 


Pour les faces basiques P......... 
é 3 | La: a:h; 
Prisme oblique à base rhomboïdale { f 
| Pour les faces latérales M... 
(' OPE. -A  - k. 
Prisme oblique à base rectangulaire. 
Octaèdre oblique à base rhomboïdale, 


Octaèdre oblique à base rectangulaire, 


Toutes ces formes peuvent se réduire à 2 calégories, savoir 


2 sortes de prismes et 2 sortes d’octaèdres. 


SIXIÈME GROUPE CRISTALLIN. 


Système prismatique oblique à base parallélogram- 
mique obliquangile, 


Synonymie principale : système prismatique à base oblique non symétrique (Haüyÿ), 
prismatique oblique à base de parallélogramme obliquangle (Beudant), unitaire 
(Weiss), triclinométrique (Naumann), prismatique oblique non symétrique 


Dufrénoy), klinoédrique (Delafosse), bioblique (Leymerie). 
Y5 que ; 1 ) ) 
GARACTÈRES : 


FORME TYPE OU FONDAMENTALE, LE PRISME OBLIQUE À BASE PARALLÉLO- 
GRAMMIQUE OBLIQUANGLE. 

TROIS AXES INÉGAUX ET OBLIQUES LES UNS SUR LES AUTRES. 

PROGRESSION SYMÉTRIQUE , 2 2e 4,56: Ssesvee 


POLYÉÈDRES HOMOËDRES. 
Prisme oblique à base parallélogrammique obliquanglie (1). 


ÉLÉMENTS : 
6 faces parallélogrammiques de 3 sortes. 
12 arêtes de 6 sortes. 


, 


8 angles trièdres de 4 sortes. 
SE. . ,. | 6 espèces d’arètes. 
10 sortes d'éléments essentiels ï 3 
| 4 espèces d'angles. 

Le prisme oblique à base parallélogrammique 
obliquangle (fig. 217) est pris pour la forme 
type du sixième système. 

Ce prisme pris pour type n’a ni faces rec- 
tangulaires ni faces rhomboïdales ; il n'offre 
que le degré de régularité strictement néces- 
saire à un polyèdre parallélipipédique , c'est- 
à-dire que : 1° le parallélisme et l'égalité des 


(1) Klinoëdre. 
MINÉRALOGIE, 14 
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faces el des arêtes opposées ; 2° l'égalité des angles aux extrémités 
des mêmes diagonales. De sorte que les diverses parties n’y sont 
identiques que de deux en deux : aussi a-l-on nommé, impro- 
prementilest vrai, non symétriques ce prisme et ses dérivés. 

Parmi les 6 faces on peut prendre pour bases arbitrairement 
deux faces opposées. Dèslors, en prenant pour basesles deux faces 
opposées P, l’axe principal ou vertical sera la ligne droite Y Y’ 
qui joint les centres de ces deux faces, et les axes secondaires 
seront les deux lignes droites XX’ et ZZ’ qui joignent les milieux 
des faces latérales opposées M et T. 

La figure 217 montrera suffisamment la forme générale du 
prisme oblique à base parallélogrammique obliquangle, ainsi que 
la disposition el la notation de ses différentes parties, 

Comme ce polyèdre renferme 10 sortes d'éléments essentiels . 
6 espèces d’arêles et 4 espèces d’angles, le système cristallin 
dont il est le type fondamental admet 10 genres de modifica- 
tions. Mais si le nombre des genres de modifications possibles 
est considérable dans ce système cristallin, les modifications 
sont elles-mêmes peu complexes. En effet, d’une part, les arêtes 
étant formées par la rencontre de faces inégales, et les angles 
solides élant formés d'angles plans inégaux, toutes les modifi- 
cations se réduisent à des troncalures; d'autre part, chaque mo- 
dification diflérente n’a lieu ou que sur deux arêtes ou que sur 
deux angles. 

Si l’on désigne par À la longueur de l’axe YY’, par à celle de 
l'axe XX’, et par b celle de l'axe ZZ”, on peut représenter les re- 
lations dés faces du prisme oblique à base parallélogrammique 
obliquangle avec les axes par les symboles suivants : 

Pour les faces P, œ a: œb:h: 
Pour les faces M, 0: œa: œh; 
Pour les faces T, &: cb: œ h. 


TRONCATURE SUR LES ARÈÊTES. 


Prisme oblique hexagonal, prisme oblique octogonal, et octaèdre 
oblique non symétrique direct. 


Une troncature faite séparément sur chaque sorte d'arêles 
donne des prismes hexagonaux obliques non symétriques, comme 
le montrent les figures 218 ct 219. 


Si la troncature était faite à la fois sur deux sortes d'a- 
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rêtes parallèles, elle conduirait à de nouveaux prismes obli- 
ques non symétriques, à 6 faces, en passant par des prismes 
octogonaux obliques non symétriques (figure 220), et en sup- 
posant que les facettes de troncature soient prolongées jusqu’à 


"NN 


(Fig. 218.) (Fig. 219.) (Fig. 220.) 
leurs rencontres mutuelles ou que le prisme originaire soit en- 
tamé assez profondément. 

On obtiendrait des octaèdres obliques à bases parallélogram- 
niques obliquangles par la troncature simultanée des 8 arêtes 
des deux bases du prisme primilif, Ces octaèdres seraient formés 
par 8 triangles scalènes. 

Les éléments de l’octaèdre scalène oblique non symétrique 
sont 

8 faces triangulaires scalènes de 4 sortes, 


12 arêles de 6 sortes, 
6 angles solides de 3 sortes. 


TRONCATURE SUR LES ANGLES. 


Prisme oblique non symétrique tronqué, et oclaèdre oblique non sy- 
métrique allerne. 


La troncalure des angles solides du prisme primitif pro- 
duit des prismes obliques obliquangles plus ou moins modifiés. 
Un exemple de troncature sur deux angles so- 
REA lides opposés du prisme primitif est représenté 

par la figure 291. 
La troncature des 8 angles solides du prisme 
primitif peut conduire à des octaèdres scalènes 


obliquesnon symétriques, quise trouveraient par 
LFig, 291.) rapport aux précédents dans une position allerne. 
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POLYÈDRES HÉMIÈDRES. 


Comme il existe des octaèdres dans le système prismatique 
oblique à base parallélogrammique obliquangle, on peut ad- 
mettre aussi des tétraèdres irréguliers dans ce système. 


FORMES COMPOSÉES. 


Il y a des formes assez complexes dans le système prismatique 
oblique à base parallélogrammique obliquangle; mais, d’une 
part, les cristaux naturels qui appartiennent à ce système sont 
peu nombreux ; d'autre part, ils offrent en général une configura- 
tion prismatique plus ou moins modifiée. 


RÉCAPITULATION DES FORMES SIMPLES 
DU SIXIÈME SYSTÈME. 


Le système prismatique oblique à base parallélogrammique 
obliquangle ne comporte dans son état normal que 2 formes 
simples. Voici l’énumération de ces formes avec la notation 
symbolique de la principale. 


Solides homoèdres. 


. . < ; Pour chacune des faces P, œ 4 : æ b: h: 
Prisme oblique à base parallélogram- É 4 à 
F - ‘ Pour chacune des faces M, 4: œa: œh; 

mique obliquangle, ; 
Pour chacune des faces T, œ 4: æœ:a4. 


Octaëedre oblique à base parallélogrammique obliquangle. 


‘ 


PROBLÈMES CRISTALLOGRAPHIQUES. 


Les problèmes cristallographiques sont très-variés; nous ne 
parlerons que des plus utiles à connaître en minéralogie, et en- 
core le ferons-nous sommairement. Pour les autres problèmes 
ainsi que pour les détails, nous devons renvoyer aux ouvrages 
spéciaux de cristallographie et aux traités étendus de minéra- 
logie. 

Les principaux problèmes de cristallographie comprennent : 

1° La mesure des angles, 

20 La détermination de la forme primitive, 

3° La détermination des formes secondaires. 


MESURE DES ANGLES. 


Nous verrons plus tard que les cristaux naturels se présentent 
rarement avec la perfection qu’on leur suppose dans les consi- 
dérations générales de la cristallographie. IL n’y a réellement 
qu’une de leurs parties qui reste constante au milieu de toutes 
les variations dont les cristaux sont susceptibles, c’est Pangle 
dièdre ; au reste, cet angle est le seul élément du cristal qu'il soit 
utile de mesurer directement et exactément. 

Pour mesurer les angles dièdres ou angles formés-par l’inter- 
section de deux faces, on se sert d'instruments particuliers qui 
ont reçu le nom de goniomètres, et qui sont de deux sortes : 4° les 
goniomètres d'application, 2° les goniomètres à réflexion. 

Goniomètre d'application. — Le goniomètre d'application, 
nommé aussi goniomètre ordinaire ou goniomètre de Carangeot, 
se compose de deux parties : 4° de deux lames ou alidades mé- 
lalliques (fig. 222), mobiles autour d’un axe «, et qu'on peut 
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faire glisser l’une sur l’autre au moyen des rainures r, pour allon- 
ger ou raccourcir à volonté les portions qui servent à mesurer les 
angles; 2 d'un demi-cercle ou rapporteur métallique (fig. 223), 
divisé en 4809, et dont le diamètre offre une cavité cha son centre, 
ainsi qu’une petite saillie s vers la droite. 

Pour mesurer un angle à l'aide de cet insrument, on tient le cris- 
fal avec la main gauche, et les alidades avec la main droite, laissant 
entre lesalidades une ouverture à peu près égale à l'angle dont on 
cherche la valeur. On se place devant le jour et lon élève le cris- 
tal à la hauteur de Pœæil, en dirigeant horizontalement l’arête de 
l'angle; puis on applique les lames par leurs tranches sur les 
deux faces du cristal, en ayant soin qu'elles soient bien perpen- 
diculaires à l’arête, et avec l'index on fait varier, s’il est besoin, 
leur ouverture jusqu'à ce qu'elles ne laissent plus aucun jour 
entre elles et les plans qu’elles recouvrent, comme le montre 
la figure 224. Ensuite on pose les alidades sur le rapporteur, 


(Fig. 224.) (Fig. 225.) 


de manière que l’axe à entre dans la cavité e, et la saillie s dans 
la rainure de l’une des alidades, qui se trouve alors placée sur 
le diamètre comme le montre la figure 225. Enfin il ne s’agit plus 
que de lire sur le limbe du rapporteur le degré d'ouverture des 
deux lames pour avoir la valeur de l'angle du cristal, puisque 
les angles opposés au sommet sont égaux. 

Le goniomètre application a l’avantage de donner rapide- 
ment la valeur d’un angle; mais il ne peut la donner que par 
approximation, tout au plus jusqu'à 1/4 de degré près. Les im- 
perfections de cet instrument tiennent principalement à ce qu'il 
est inrpossible de bien s'assurer si l'on a satisfait aux deux con- 
ditions nécessaires, de la perpendicularité des alidades sur l'a- 
rête, et de leur coïncidence exacte avec les faces du cristal; en 
outre ce goniomètre ne peut pas s'appliquer aux petits cristaux. 
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Les goniomètres à réflexion, au contraire, sont applicables aux 
cristaux les plus petits et même à ceux dont les faces sont char- 
gées de lamelles; mais ces goniomètres ont aussi leurs incon- 
vénients. 

Goniomètre à réflexion. — Les goniomètres à réflexion sont 
fondés sur le principe suivant. 

Si l’on suppose que a m b (fig. 226) représente l’angle formé 

ke Æ par deux plans réfléchissants, et qu’un 
: rayon de lumière r tombe en »# sur l’un 
de ces plans a m, le rayon r m se réfléchira 
dans la direction #» 0, en faisant avec le 
plan am uv angle 0 m ce égal à l’angle d’in- 


 ÿ b 
(Fig. 226.) cidence rm a, et pourra êlre reçu dans 


l'œil 0, où il portera l’image du point r. Ensuite, si lon sup- 


pose que l'œil o ne change pas de posilion, et que l’on fasse 
tourner le système des deux plans autour de l'arête d'intersec- 
lion projelée en », jusqu'à ce que le plan m b arrive en » € dans 
le prolongement de la position primitive du plan » a, qui main- 
tenant se trouvera en » d, l’œil fixé en 0, après avoir perdu pen- 
dant ce mouvement l’image du point r, la percevra de nouveau 
aussitôt que les plans s’arrêteront dans cette nouvelle position. 
Or, il est évident que l'angle bm ce, décrit dans le mouvement 
opéré par le système en passant de la première position, où le 
rayon était réfléchi par le plan 4 », à la seconde , où cette ré- 
flexion est produite par le plan » e, se trouve être précisément 
le supplément de l’angle a » b formé par les deux plans; de sorte 
qu'en mesurant le premier de ces angles et en retranchant de 
1809 sa valeur, on aura exactement celle du second. 

Le goniomètre de Wollaston étant de tous les goniomètres à 
réflexion celui qui réunit le plus d'avantages, sous le rapport de 
l'application à la minéralogie, nous le décrirons avec quelques 
détails et nous indiquerons la manière de s’en servir. 

Le goniomètre de Wollaston, représenté par la figure 227, se 
compose de plusieurs pièces essentielles, 

Un cercle vertical et gradué ec est traversé par un axe hori- 
zontal, autour duquel il peut tourner au moyen de la virole y. 
Cet axe, qui est creux et qui traverse un pied droit, fixé 
solidement sur une base massive b, est traversé lui-même par 
un autre axe, qu'on peut faire tourner seul au moyen de la 
virole v, mais qui adhère assez à l’axe creux pour que celui-ci 
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entraine dans tous ses mou- 
vements. L’axe intérieur 
porte, fixé à son extrémité, 
l'appareil destiné à la pose et 
à l’ordonnance du cristal. 
Cet appareil est formé 
de plusieurs pièces. La 
première se compose de 


deux coudes rectangulaires, 
dont l’un est mobile de 
droite à gauche autour du 
point k. La seconde no se 
compose : 1° d’une tige qui 
traverse , près de son extré- 
mité, le coude mobile de 
manière à pouvoir être tirée 
ou poussée dans le sens de 
sa longueur et tourner sur 
elle-même au moyen du 
bouton x; 2° d’une petite 
plaque o pincée ou soudée à l'extrémité de la tige, et sur la- 
quelle ou contre laquelle on fixe le cristalæ, soit avec de la cire, 
soit avec de la colle. 

Un vernier p, qui se trouve appliqué contre le cercle mo- 


bile, est fixé par une tige vers extrémité supérieure du pied de 
l'instrument. Enfin, on adapte souvent à la base du goniomètre, 
dans la direction du côté qui est parallèle à l'axe du cercle, un 
miroir # mobile autour d’un axe €. 

Le coude An et la tige n 0 ayant été préalablement tournés 
dans un plan parallèle à celui du cercle gradué, comme le 
montre la figure, on fixe le cristal æ sur le porte-objet o de 
manière que l'arèle de l’angle à mesurer soit parallèle à l'axe 
du goniomètre et, autant que possible, dans la direction de 
cel axe; ce qui est facile à exécuter en poussant ou en reti- 
rant la tige x 0. Puis, après avoir placé l'instrument sur une 
table de façon que son axe soit parallèle aux barreaux horizon- 
taux d’une croisée, par exemple, éloignée de trois mètres au 
moins, on prend pour mire supérieure l’un de ces barreaux £, 
et pour mire inférieure la ligne d’intersection du mur de 
la croisée avec le plancher ou mieux l’image r de la première 
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mire sur le miroir # du goniomètre. Ensuite, ayant ap- 
proché l'œil très-près du cristal, on fait mouvoir l'axe inté- 
rieur avec la virole +, pour amener l'une des faces de l'angle 
à déterminer dans une position telle qu'elle puisse porter à l'œil 
l’image de la mire supérieure, et l’on continue à faire tourner 
Paxe très-lentement jusqu’à ce que cette image vienne rencontrer 
la mire inférieure vue directement. Si ces deux lignes coïncident 
dans toute l'étendue qu’on aperçoit, on est certain que la facé du 
cristal sur laquelle on a opéré se trouve perpendiculaire au plan 
du cercle gradué; siellesne coïncidentpas, on fait varier très-len- 
tement encore la position du cristal, au moyen du coude mobile 
en À ou de la tige 20, jusqu’à ce qu'on parvienne à produire la 
coïncidence voulue. Pour amener lPautre face de l'angle à la 
même condition de position par rapport au plan du cercle gra- 
dué, on fait tourner l’axe intérieur avec la virole » jusqu'à ce que 
cette face arrive à peu près dans la position qu’occupait la pre- 
mière, et l’on répète à son égard les tâtonnements qui ont été in- 
diqués, en ayant soin toutefois de n’agir que sur la tige #0, si 
l’on s’est servi du coude À dans la première épreuve, et récipro- 
quement. De cette manière le changement opéré dans la position 
de la seconde face n’altérera pas l'ajustement de la première; 
néanmoins, il faudra revenir à celle-ci pour s'assurer si elle n’a 
pas été dérangée , et continuer les tätonnements tant que la coïn- 
cidence des deux lignes de mire sur les deux faces de l'angle 
ne sera pas obtenue, 

Lorsque la condition de coïncidence est entièrement remplie, 
il ne reste plus qu'à procéder à la mesure de l'angle. Pour cela, 
on amène, au moyen de la virole v, le zéro du cercle gradué à 
coïncider avec le point de repère tracé sur le vernier fixe (un 
arrêt indique quand on y est parvenu); puis, sans changer 
cetle position du cercle, on fait tourner avec la virole v l'axe 
intérieur, jusqu'à ce qu'il amène l’une des faces de l'angle dans 
la position voulue pour qu'on puisse observer la coïncidence des 
deux lignes de mire vues, lune / directement et l’autre r par ré- 
flexion ; ensuite, au moyen de la virole v on fait tourner le cercle 
gradué, qui entraine dans son mouvement l'axe intérieur et le 
cristal, jusqu'à ce que la coïncidence des deux lignes de mire soit 
reconnue avec la seconde face. Enfin, on lira sur le limbe et le 
vernier le nombre de degrés et de fractions de degré, où de mi- 


nutes, qui représente la rotation qu'a subie le cristal, Or, ce 
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nombre exprimant le supplément de l’angle cherché, en le re- 
tranchant de 4800, on aura la valeur de l'angle lui-même. 

Le goniomètre à réflexion n’est destiné qu'à mesurer de très- 
petits cristaux ; en outre , son emploi suppose que leurs faces 
soient assez réfléchissantes, et il rencontre plusieurs autres diffi- 
cultés. Cependant, on est parvenu à remédier en général aux incon- 
vénients et aux causes d'erreur qu'il peut présenter soit par des 
modifications apportées dans l’appareil, soit par l'application de 
matières sur les faces des cristaux, soit enfin par différentes mé- 
thodes d’expérimentation et de calcul. 

Le goniomètre de M. Babinet a des avantages qui le rendent 
précieux. Ilse suffit à lui-même ; il peut être employé en tout lieu 
ainsi qu'à toute heure, et il sert à l'étude de certaines propriétés 
optiques des minéraux ; mais l’usage en devient presque impos- 
sible lorsque les cristaux sont très-petits et à faces peu brillantes. 

Le goniomètre de M. Babinet, représenté par la figure 228, et 

& qu'on peut tenir à la main ou fixer sur un 
pied, consiste en un cerele garni de deux lu- 
neltes, a et b, et d'une alidade c qui tourne 
au centre de l'instrument. La lunette a esl 
fixe, tandis que la lunette b est mobile et 
pourvue d’un vernier ». Au centre du gonio- 
mètre se trouve un petit support s, suscep- 
tible de tourner sur lui-même, et sur lequel 
on fixe le cristal »# dont on veut mesurer 


l’un des angles, 


Chaque lunette renferme intérieurement deux fils croisés rec- 
tangulairement, qui sont placés au foyer de l’oculaire, et qui, la 
lunette étant tournée vers le jour, se trouvent ainsi éclairés par 
un faisceau de rayons parallèles, Ces fils remplacent dès lors, 
dans la lunelte fixe, des points de mire qui seraient situés à une 
distance presque infinie. Avant de se servir de l'instrument, il 
faut au moyen de tirages arranger chacune des lunetles de ma- 
nière à voir distinelement des objets éloignés, pour qu’en ame- 
nant la lunette mobile 4 vis-à-vis la lunette fixe « on aperçoive les 
quatre fils à la fois. 

Maintenant il importe de mettre un des fils de la lunette fixe a 
parallèlement au plan du cercle; l’autre fil sera par suite per- 
pendiculaire à ce plan. Pour arriver à ces positions, on tourne 
d'abord l'oculaire de la lunette mobile b de manière que ses fils 
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soient parallèles à ceux de la lunette fixe a; puis on pousse la 
lunette b alternativement de droite à gauche et de gauche à 
droite, pour voir ce qui arrive dans ces mouvements. Si les fils 
parallèles se rapprochent ou s'écartent l’un de l’autre, le parallé- 
lisme au plan du cercle n'existe pas, et il faut tourner sensible- 
ment les oculaires, ensuite recommencer les mouvements de 
droite à gauche et de gauche à droite jusqu’à ce qu'on parvienne 
à une position telle que les fils ne changent plus de distance pen- 
dant les mouvements. Ce résultat étant obtenu, on estcertain que 
deux des fils sont parallèles au cercle et que les deux autres lui 
sont perpendiculaires; alors on fixe avec de la cire le cristal »x 
sur le supports. 

L'arête du cristal doit être perpendiculaire au plan du cercle. 
Pour lui donner cette posilion, après avoir poussé la lunette mo- 
bile à droite, par exemple, on tourne le support jusqu'à ce que 
l'une des faces du cristal réfléchisse les points de mire fournis 
par la lunette fixe, et en amène l’image dans la lunette mobile. Si 
en faisant aller et venir cette lunette on n’aperçoit aucun déran- 
gement au parallélisme précédemment établi, l’arête est perpen- 
diculaire au plan du cercle; mais-si le parallélisme est dérangé, 
on fait mouvoir le cristal sur la cire de manière à le rétablir. Après 
avoir opéré sur une face du cristal, on tourne le support pour 
opérer de même sur l’autre face. Quand celle-cine dérange pas le 
parallélisme, l’arêle est restée perpendiculaire au cercle; mais si 
le parallélisme n'existe plus, on fait mouvoir le cristal sur la cire 
jusqu'à ce qu'il soit rétabli, puis on vérifie avec la première face. 

Pour mesurer l'angle du cristal, on tourne d'abord un peu 
l’oculaire de la lunette mobile, afin que ses fils soient obli- 
ques sur ceux de la lunette fixe, ce qui donne plus de facilité 
pour observer les coïncidences dont on a ensuite besoin. On met 
l'alidade ce sur 480° et la lunette mobile sur la partie opposée du 
cercle; on fail mouvoir le support s du cristal, pour placerice- 
lui-ei de manière qu'une de ses faces réfléchisse les fils de mire 
dans la lunette mobile et amène le point de croisement des fils 
de cette dernière sur le fil vertical de la lunette fixe; puis on fait 
mouvoir l’alidade c jusqu'à ce qu'on amène l’autre face du cristal 
à réfléchir de même les lignes de mire et à effectuer la coïnei- 
deénce du point de croisement avec le fil vertical de la lunette 
fixe. Il ne reste plus alors qu'à lire sur le limbe la valeur de 
l'angle cherché. 
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DÉTERMINATION DE LA FORME PRIMITIVE. 


La détermination de la forme primitive comprend : 40 la déter- 
mination du système cristallin auquel se rapporte le cristal donné; 
2 la détermination de la figure de la forme primitive; 3° la dé- 
termination des dimensions relatives de la forme primitive ; 4° la 
détermination des angles de la forme primitive. 

1° Détermination du système cristallin auquel se rapporte le cris- 
tal donné. — Pour déterminer le système cristallin auquel ap- 
partient un cristal, on ordonne ce cristal par rapport à son axe 
ou à ses axes principaux ; on reconnait sa forme dominante, et 
l’on cherche le nombre et la disposition de ses faces semblables 
selon la loi de symétrie particulière à chaque système. A cet effet 
il faut se rappeler que : 

Dans le système cubique, tous les angles solides du cube étant 
identiques et toutes les arêtes étant également identiques, si l'un 
de ces élémentsessentiels estmodifié d’une certaine façon, tous les 
autres éléments identiques du cristal doivent porter une modifi- 
calion semblable. Ces éléments modifiés ou non sont au nombre 
de 8 pour les angles solides, et de 42 pour les arêtes; par con- 
séquent les mêmes modifications se répéteront 8 fois pour les 
angles, et12 fois pour les arêtes; elles marcheront d’après la pro- 
gression symétrique 4. 8 . 12. 16... 

Dans le système prismalique droit à base carrée , les mêmes 
modilications se répéteront 8 fois pour les angles ainsi que pour 
les arêtes basiques, et seulement 4 fois pour les arêtes latérales ; 
elles marcheront d’après la progression symétrique 4.8 .12.16.... 

Dans le système prismatique droit à base rectangulaire, les 
mêmes modifications se répéteront 8 fois pour les angles, 4 fois 
pour les arêtes basiques et généralement aussi 4 fois pour les 
arêtes latérales: elles marcheront d’après la progression symé- 
trique 2.4.6 . 8... 

Dans le système rhomboédrique, les mêmes modifications se 
répéteront pour les angles 2 ou 6 fois suivant les angles, et pour 
les arêtes 6 fois ; elles marcheront d'après la progression symé- 
trique 3 ..6 . 9... ou 6. 42 . 18 

Dans le système prismatique oblique à base rhomboïdale, les 


mêmes modifications se répéteront pour les angles 2 ou # fois sui- 
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vant les angles, pour les arêtes basiques 4 fois, et pour les arêtes 
latérales 2 fois; elles marcheront d'après la progression symé- 
trique 2 . 4. 6... 

Dans le système prismatique oblique à base parallélogrammique 
obliquangle, les mêmes modifications se répéteront seulement 
2 fois pour les angles et les arêtes; elles marcheront d'après la 
progression symétrique 2.4. 6... 

Il suffit donc de reconnaitre l'ordonnance verticale ou oblique 
du cristal et de compter le nombre des faces semblables pour dé- 
terminer le système cristallin auquel se rapporte le cristal donné. 

Par exemple, soit (figure 229) un cristal d’orthose. 

Ce cristal présente la forme d’un prisme à six fa- 
ces latérales, dont 4 (M) sont plus larges que les 2 
autres (g). Une pareille disposition ne peut s’accor- 
der qu'avec le système prismatique droit à base 
rhomboïdale et le système prismatique oblique à 
base rhomboïdale. Mais l’existence des facettes « et 
« sur deux angles, et l'absence de semblables facettes 
sur les deux angles opposés O démontrent que le 


«Fig. >.) Cristal se rapporte au système prismatique oblique 
à base rhomboïdale : car dans le prisme rhomboïdal droit les 
angles de chaque base sont identiques deux à deux, tandis que 
dans le prisme rhomboïdal oblique les angles de devant et de 
derrière de chaque base sont d’espèces différentes. 

® Détermination de la figure de la forme primitive. — La fi- 
gure de la forme primitive doit être choïsie parmi les formes 
simples du système auquel appartient le cristal donné, et autant 
que possible il faut prendre la forme à laquelle conduit le clivage 
normal de cecristal. Mais lorsque le cristal ne se prête pas au cli- 
vage ou lorsque celui-ci n’est pas assez net pour indiquer claire- 
ment la figure de la forme primitive, on à recours à l’ensemble 
des formes cristallines que présente la même substance miné- 
alé, et l’on adopte celle qui se trouve naturellement signalée 
par des considérations de simplicité et d’harmonie cristallogra- 
phiques. 

3° Détermination des dimensions relatives de la forme primitive. 
— Quand il s’agit d’une forme fermée, par exemple d’un cube, 
d'un octaèdre, d’un rhomboèdre, etc., on obtient immédiatement 
les dimensions relatives de la forme primitive par la mesure des 
angles; mais lorsqu'il s’agit d’une forme ouverte, comme par 
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exemple celles des prismes dont les dimensions ne sont pas dans 
un rapport nécessaire, il faul avoir recours à une forme fermée 
correspondante ou conjuguée (4) pour déterminer les dimensions 
relatives de la forme primitive. 

Le problème se trouve donc ramené à la recherche des di- 
mensions des formes fermées qui sont substituées aux formes 
ouvertes. Pour obtenir ces dimensions, on pourrait se servir de 
procédés graphiques ; mais on les détermine plus exactement par 
le calcul, en partant des inclinaisons dés faces secondaires sur 
les faces de la forme primitive, que l’on trouve directement au 
moyen du goniomètre (2). 

4° Détermination des angles de la forme primilive. — Pour les 
deux premiers systèmes cristallins, le problème se trouve na- 
turellement résolu d'avance; car pour le cube et le prisme 
droit à base carrée les angles dièdres et les angles plans sont 
droits. 

Pour le troisième système, lorsque la forme primitive est un 
prisme droit à base rectangulaire , le problême est aussi résolu 
d'avance, puisque pour ce prisme les angles dièdres et les angles 
plans sont droits; mais quand la forme primitive est un prisme 
droit à base rhomboïdale, qui appartient, comme le prisme droil 
à base rectangulaire, au troisième système, il faut nécessaire- 
ment déterminer l’angle dièdre de deux faces latérales adja- 
centes, ce que l’on fait par la mesure directe de cet angle au 
moyen du goniomètre. 

Pour les trois autres systèmes, on est obligé d’avoir recours au 
calcul, etil se présente alors deux cas : le premier cas a lieu quand 
on connait par la mensuration les angles dièdres de trois faces 
primitives entre elles, etunangle dièdre formé par la base avec une 
face secondaire placée sur une arête latérale; le deuxième cas à 
lieu quand on connaît par la mensuralion seulement les angles 
dièdres de trois faces primilives entre elles. 

Or, dans le premier cas, le problème se réduit à la résolution 
de triangles rectangles; tandis que dans le second cas la solulion 
du problème exige le secours de la trigonométrie sphérique ou de 
la géométrie analytique. 


(1) Voyez page 132. 

(2} Voyez les traités de minéralogie de Haüy, de Beudant, de Dufrénoy, de 
M. Delalosse, ainsi que les ouvrages spéciaux de cristallopraphie de Haüy, de 
Levy, de Miller, de M. de Sénarmont, etc. 
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Le calcul des inclinaisons mutuelles des faces secondaires 
soit d’un même ordre, soit de différents ordres, est lun des 
objets les plus importants de la cristallographie pratique. Les 
symboles qui expriment la loi de génération de chaque face ren- 
ferment toutes les données nécessaires à la solution des questions 
de ce genre. 

Voici comment on doit poser les problèmes du calcul des 
angles formés par des faces dont les signes cristallographiques 
sont fournis par les lois de dérivation : 

Étant donnés la forme primitive et le signe cristallographique 
d’une face secondaire, calculer les angles que cette face fait avec 
les faces primitives, ou bien avec des faces secondaires déjà dé- 
terminées; et réciproquement, les angles formés par une face 
secondaire inconpue avec des faces secondaires connues, ou avec 
les faces primitives, élant donnés par l’observation directe, cal- 
culer les indices du signe cristallographique qui exprime la gé- 
néralion de cetle face secondaire inconnue. 

On parvient à résoudre ce double problème soit par les for- 
mules de la lrigonométrie sphérique, soit par celles de la géo- 
mélrie analytique ; el non-seulement on peut ainsi calculer d’a- 
vance loutes les formes cristallines qui sont possibles, mais encore 
on arrive à reconnaitre celles qui sont impossibles (1), parce 
qu'elles sont incompatibles avec la loi fondamentale de la cristal- 
lisation, c’est-à-dire avec la loi des troncalures rationnelles (2). 


(1) On peut reconnaître, par exemple, que le dodécaèdre et l'icosaèdre réguliers 
de la géométrie sont interdits à la cristallisation. 

(2) Voyez les ouvrages spéciaux de cristallographie, notamment ceux de Haüy, 
de Levy, de Miller et de M. de Sénarmont, ainsi que les traités de minéralogie 
de Haüy, de Beudant, de Dufrénoy, de M. Delafosse, elc. 


IMPERFECTION DES CRISTAUX. 


Les cristaux naturels sont rarement complets et d’une ré- 
gularité parfaite. Souvent une de leurs extrémités se trouve en- 
gagée el perdue dans d’autres cristaux, ou dans des masses mi- 
nérales de structure et de texture diverses; souvent aussi certaines 
faces ont pris un développement beaucoup plus considérable que 
d’autres, avec lesquelles elles devraient être égales, et ces der- 
nières paraissent s’être formées dans des circonstances qui ne 
leur ont pas permis de prendre leuraccroissement normal. Toutes 
ces particularités résultent de différentes causes, parmi lesquelles 
nous citerons les conditions de gisement, la présence d’autres 
cristaux, la différence de pression et de chaleur, la nature ou 
la pureté du milieu ambiant, ete., qui ont agi plutôt dans un 
sens que dans un autre durant la période de accroissement du 
cristal ; en sorte que les cristaux sont plus ou moins altérés dans 
leurs formes respectives. Mais au milieu de tant d’imperfections 
il y a une chose qui ne varie pas sensiblement, c'est la valeur 
respective des angles, et c’est réellement dans ce caractère es- 
sentiel que réside la véritable fixité des cristaux. 

Par exemple la forme complète la plus ordinaire de l’alun est 
l’octaèdre régulier; mais l’alun n’affecte celte forme complète et 
régulière que dans une dissolution homogène, dont toutes les 
parties sont dans des conditions identiques, où il n'existe point 
de cause perturbatrice et où le cristal peut se développer li- 
brement sans être gêné en aucun sens. La figure 230 nous montre 
l'imperfeclion d’un ensemble de cristaux de cette substance. 
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Déformalion des cristaux par accroissement inégal. 


Lorsque, par suite d’un accroissement inégal ou plus rapide 
pour certains côtés que pour d’autres, les faces d’un même 
ordre viennent à varier entre elles de distance et d'étendue, 
il en résulte souvent des oblitérations qui peuvent de prime 
abord tromper sur les véritables formes cristallines et sur les 
symétries des cristaux. 

Ces déformations des cristaux proviennent principalement : 
1° de l'étendue inégale que présentent souvent les faces de même 
ordre, certaines d’entre elles ayant pris un accroissement anor- 
mal aux dépens des autres ; 2 de la disparition complète d'une ou 
de plusieurs faces par l’empiètement d’autres faces; 3° de la 
réduction du cristal à une portion de son contour, quelquefois 
même à un seul de ses sommets, par suite de son implantation 
sur les parois de la cavité où il s’est formé, ou bien par suite de 
son groupement avec d’autres cristaux. 

Ainsi, souvent les groupements des cristaux élémentaires 
s’élendant plutôt d’un côté que d’un autre, le cristal composé 
prend plus d'extension par certaines faces que par d’autres. 
En effet, de petits cubes peuvent se grouper de manière que le 
solide résultant ait l'apparence d’un prisme droit à base carrée 
ou rectangulaire (figures 231, 232, 233 et 234); des octaë- 


(Fig. 233.) (Fig. 234.) 


dres simples ou basés s’allongent dans un sens ou dans un 
autre (figures 235, 236, 237 et 238); des prismes simples ou 


pyramidés se présentent comme des plaques simples ou mo- 
difices (figures 239, 240, 24 et 242). 
MINÉRALOGIE. 15 
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(Fig. 239.) (Fig. 240.) (Fig. 241.) (Fig. 242, 


De même de petits cristaux prismatiques en se plaçant les 
uns au bout des autres allongent le cristal résultant, de manière 
à lui donner la forme capillaire, fibreuse, etc. 

L'allongement, l'élargissement, le raccourcissement ou l’a- 
platissement des cristaux résulte toujoars de groupements variés 
de cristaux élémentaires. 

Par suite, l’octaèdre représenté par la figure 243, peut, en 
se déformant et en se modifiant plus ou moins, donner lieu à des 
configurations cunéiformes, tabulaires , ete., semblables aux fi- 
gures 244,245, 246 et 247; l’oclaèdre représenté par la figure 248 
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(Fig. 243.) (Fig. 244.) 
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(Fig. 246.) (Fig. 247.) (Fig. 248.) 


peut dégénérer en cristaux semblables aux figures 249, 250, 
251 et 252; l’octaèdre représenté par la figure 253 peut pro- 


/ 


(Fig. 219.) (Fig. 250.) (Fig. 251.) 


duive des cristaux semblables aux figures 254, 255, 256 et 257. 
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(Fig. 255.) (Fig. 256.) (Fig. 257.) 
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D’autres déformations paraissent encore plus grandes. Ainsi, 
l'octaèdre régulier (figure 258) peut devenir tel que le montrent 
les figures 259 et 260 ; le prisme hexagonal pyramidé (figure 261) 


(Fig. 258.) (Fig. 259.) 
peut affecter les formes représentées par les figures 262, 263, 


264 et 265. 


(Fig. 264.) (Fig. 265.) 


Enfin, les exemples précédents et la comparaison des deux 
figures 266 et267, qui possèdent exactement les mêmes faces, 


d/ 
EL 


(Fig. 26 


(Fig. 266.) 


7.) 
mais avec des développements très-différents, suffisent pour 


donner une idée des changements variés qu'une forme peut 


subir. 
15. 
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Striage et pointillage des faces des cristaux. 


Ily a des cristaux dont les faces se présentent à l'œil comme 
des plans parfaitements lisses et continus; mais on en trouve 
aussi dont les faces, examinées de près, laissent voir des inégali- 
tés en creux ou en relief, Ges faces semblent avoir été rayées et : 
comme burinées à l’aide d’une pointe dure. 

Les figures 268 et 269 donnent des exemples de stries, de 


(Fig. 268.) 


saillies et de petites bandes. 

Le plus grand nombre des cristaux à faces striées sont le 
résultat de groupements de petits cristaux de même forme et 
de mêmes dimensions, apposés parallèlement les uns aux 
autres, 

Outre les stries de groupement, qui consistent dans une suc- 
cession de saillies et de rentrées cunéiformes, on doit admettre 
deux autres sortes de stries. Les unes sont des stries d’accrois- 
sement, dues à la formation successive du cristal par lames ou 
couches polyédriques parallèles, qui se distinguent nettement à 
la surface du cristal ou dans sa cassure, non-seulement par les 
nuances différentes des zones, mais encore par les fissures qui 
les séparent; les autres sont des stries de clivage, produites de 
même par les fissures étroites et profondes qui séparent les 
couches que le clivage peut mettre successivement à découvert. 

Les stries des cristaux diffèrent beaucoup en intensité, et 
sous ce rapport on distingue : 4° les stries fines, 2 les cane- 
lures plus ou moins grossières et profondes. 

Sur une même face, la rayure peut être simple ou multiple, 
selon qu'il y a un seul ou plusieurs systèmes de stries paral- 
lèles, qui sont ou juxtaposées ou entre-croisées. 
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Le pointillage existe sur des faces qui offrent non une suite 
d'arêtes fines et très-serrées, mais un assemblage de petites 
pointes, qui sont tout autant d’angles solides formés par la réu- 
nion de trois ou d’un plus grand nombre de facettes planes. Dans 
ce cas les faces paraissent comme chagrinées. 

La figure 270 nous montre un exemple de pointillage ou de 
chagrinage des faces, 


(Fig. 270.) 


Courbure des faces des cristaux. 


Souvent les faces et les arêtes des cristaux sont plus ou moins 
arrondies, de manière qu'ils présentent des configurations cy- 
lindroïdes, sphéroïdes, ellipsoïdes, lenticulaires, etc. 

Les prismes hexagonaux, octogonaux ou dodécagonaux offrent 
des configurations cylindroïdes, chargées sur leur longueur de 
stries, parmi lesquelles on remarque ca et là des plans unis, 
qui semblent indiquer que la configuration cylindroïde est due 
à la mulliplicité des facettes (figure 271). 

Les dodécaèdres rhomboïdaux, les trapézoèdres, etc. pro- 
duisent souvent par leurs oblitérations des configurations sphé- 
roïdes, dont les faces et les arêtes sont presque toujours 
plus ou moins bombées et curvilignes (figures 272, 273 et 274). 


(Fig. 274.) 


Les rhomboèëdres obtus, certains octaèdres aplatis, en général 
les solides surbaissés, affectent en se déformant des configu- 
rations lenticulaires; les scalénoèdres ou différents dodécaë- 
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dres prennent des configurations séminiformes, doliformes, ele. 
(figures 275, 276 el 277), 


= ( G 
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(Fig, 276.) (Fig. 277.) 


Ces oblitéralions paraissent souvent dues soit à la multipli- 
cilé des facettes sur les angles solides ou sur les arêtes, soit à 
des peliles bandes qui varient progressivement de largeur ; 
mais elles peuvent aussi provenir d’autres causes, 

Il y a des courbures qui s'étendent dans toute la masse cris- 
lalline, parce qu'elles consistent en une incurvation générale 
des lignes du réseau et des couches du cristal. Cette sorte de 
courbure est tantôt convexe, tantôt concave, et quelquefois à 
double courbure, On trouve ainsi des cristaux coutournés en 
forme de S, de selle, d'arc, ete. 

Dans d’autres cas, la courbure n’alleint pas les couches in- 
ternes el provient de circonstances étrangères à la cristallisation, 
par exemple, de causes physiques ou chimiques, qui semblent 
avoir opéré un commencement de fusion du eristal, ou bien de 
causes mécaniques qui ont usé la surface. Dès lors on rencontre 
des cristaux granuliformes, ete. 


Creusement des faces des cristaux. 


I y à des cristaux dont les arêtes seules sont nettement cons- 
liluées el dont les faces sont creusées tantôt régulièrement, tantôt 
irrégulièrement, quelquefois même jusqu’au centre de ces solides, 
soit par une action postérieure à leur formation, soit par une cir- 
constance parliculière qui a agi pendant leur formation. Les parties 
creuses de ces cristaux présentent fréquemment 
des cloisons ou des lames décroissantes, d’où résulte 
une sorle de carcasse ou de cristal à jour. Lors- 
qu'on examine avec soin les parois des cloisons, 
on reconnait souvent qu’elles sont en forme de 

Œig.278.) gradins descendants. 

La figure 278 nous offre un exemple des cristaux à faces 
creuses. 


GROUPEMENTS DES CRISTAUX. 


Dans la nature les cristaux isolés sont rares; ils se réunissent 
ordinairement entre eux de diverses manières, et constituent 
ainsi des groupements dont la configuration est régulière 
ou irrégulière, 

Parmi les groupements on en trouve qui sont soumis à des lois 
cristallographiques ou géométriques, et qui sont par conséquent 
déterminés par la forme même des cristaux réunis. Celte classe 
comprend les groupements réguliers ; tandis que les autres grou- 
pements, qui ne sont soumis à aucune loi cristallographique , 
constituent la classe des groupements irréquliers. 

Dans les groupements il n’y à pas de régularité, si les eris- 
taux composants, étant égaux, débordent, comme le montrent, 
par exemple, les figures 279, 280 et 281, 


NN 
NX 


y 
/ 


(T 


Fig. 281.) 
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(Fig. 279.) (Fig. 250.) 


L'irrégularité peut être encore plus grande avec d’autres posi- 
lions moins normales, et à plus forte raison lorsque les cristaux 
sont inégaux ou de formes différentes, ou bien lorsqu'ils appar- 
tiennent à des substances minérales différentes. Néanmoins, dans 
les groupements plus ou moins variés et complexes qui ne sont 
pas soumis à des lois cristallographiques, on peut reconnaitre 
en général certaines règles d'associations et de dispositions qui 
dépendent des conditions dans lesquelles les minéraux se sont 
formés, de leurs relations réciproques et des gisements. 
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GROUPEMENTS DE CRISTAUX DE NATURE, DE FORME ET DE STRUCTURE SEMBLABLES,. 


Le groupement régulier des cristaux s'effectue généralement 
lorsque ceux-ci commencent à se former ou qu'ils sont encore à 
l’état rudimentaire. À ce moment, ils se joignent soit par des 
faces égales, soit par des arêtes égales, soit enfin par des angles 
solides égaux. Quand deux eristaux sont ainsi soudés l’un à 
l’autre, ils s’accroissent simultanément , par une succession de 
couches enveloppantes, comme s'ils ne constituaient qu’un seul 
et même cristal. Il résulte de là : 4° que les deux cristaux doivent 
se déformer de plus en plus par l'effet de cet accroissement si- 
multané, de manière à ne ressembler bientôt qu'à des cristaux 
tronqués ou fractionnaires réunis; 2° que, dans tous les cas, ils 
doivent paraitre s'être joints par des plans, lors même qu'ils se 
seraient primitivement accolés par de simples points. 

La figure 282 représente deux petits cristaux e et e qui se 
À sont groupés par leurs sommets. On y voit que cha- 
IN cune des couches enveloppanies a augmenté la so- 
N lidité du groupe et élargi la jonction, qui s’est étendue 


%. ? 
NZ » de plus en plus sous la forme d'un plan p p. Ge plan 


\ \ nd : 
és est nommé plan de jonction ou face de groupement. 
La même figure montre que les cristaux € et €, pris 


individuellement, n’ont rien perdu de leur accroisse- 


«ig. 28.) ment dans le sens parallèle au plan de jonction p p ; 
tandisque dans le sens perpendiculaire à ce plan lPaccroisse- 
ment ne s’est effectué que d’un seul côté, le plan de jonction 
ayant fait obstacle à l’arrivée des corpuscules du côté opposé. 
De sorte que les deux cristaux ne sont plus au complet, et que 
leur assemblage représente deux fragments de cristaux ou deux 
moiliés d’un même cristal qui auraient été séparées et ensuite 
rapprochées, ou bien dont l’une aurait tourné sur l’autre. Mais 
les choses ne se passent pas ainsi dans la nature : car elle a réel- 
lement formé deux cristaux distincts, qui se sont soudés dès le 
principe et qui se sont développés simultanément dans la po- 
sition où ils se trouvent placés. 

Le plan de jonction, qui partage le groupe des deux cristaux 
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en deux moitiés symétriques, est nommé équateur du groupe. 
Il correspond ordinairement à une face existante où non sur les 
cristaux considérés isolément, mais qui, dans tous les cas, y est 
possible. On peut obtenir celle-ci par une des modifications les 
plus simples; elle est généralement perpendiculaire à un axe 
ou à une arête du cristal, ou bien elle est parallèle soit à la base 
de ce dernier, soit à l’une de ses sections diagonales, soit enfin 
à l’un de ses clivages principaux. 

Il ya deux sortes de groupements réguliers des cristaux de na- 
ture , de forme et de structure semblables : 1° les groupements 
sans inversion, 2° les groupements avec inversion. 


Groupements sans inversion. 


Cette catégorie de groupements comprend les cristaux qui sont 
groupés en position parallèle, c'est-à-dire ceux dont les axes, les 
arêtes et les faces homologues sont respectivement parallèles. 

Il arrive souvent qu'un grand nombre de petits cristaux de la 
même forme se groupent parallèlement les uns aux autres, en 
s’accolant par des parties semblables et en se combinant de ma- 
nière à produire un ensemble régulier. 

Le groupement résultant est tantôt de même configuration 
que les cristaux qui le composent, tantôt de configuration dif- 
férente de celle des cristaux composants. Les figures 283, 284 
et 285 donnent des exemples du premier cas; tandis que les 
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(Fig. 284.) 


(Fig. 286.) (Fig. 287.) (Fig. 288.) 


La plupart des gros cristaux montrent clairement qu'ils sont 
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ainsi constitués, el souvent lorsqu'une de leurs parties est très- 
nette, une autre présente l’échafaudage plus ou moins grossier qui 
les constilue, 

Les prismes rhomboïdaux sont très-sujets à se grouper, el 
produisent. quelquefois des groupements particulicrs. L’arago- 
nite et la céruse nous en offrent des exemples remarquables. 

Si deux-prismes s'accolent par les arêtes latérales, comme 
le montre la figure 289, l'intervalle se remplit par deux demi- 
prismes de la même sorte, comme l'indique la figure 290, 


(Fig. 289.) (Fig, 290.) 


Si deux prismes se réunissent par les faces latérales, comme 
le montre la figure 291, l'intervalle se remplit par un prisme 
dérivé, comme l'indique la figure 292 ; ou bien il est comblé par 
de petits prismes de même sorle, qui viennent se presser sur 
une ligne moyenne et qui laissent entre eux un angle rentrant, 
comme le montre la figure 293. 


) Ô [ 


(Fig. 291.) (Fig. 292. (Fig. 293.) 


D'autres fuis les prismes se groupent au nombre de plus de 
deux et présentent des groupements souvent très-complexes 


il 


(big. 297 ) 


{ figures 294, 295, 296 et 297 ). 
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Les prismes qui se réunissent sont tantôt simples à leurs som- 
mets, tantôt modifiés de diverses manières. Dans le premier cas 
les groupements ont des bases assez nettement terminées, quoique 
striées en différents sens. Dans le deuxième cas, les modifications 
des prismes constituants se dessinent en creux et en relief sur les 
bases des groupements, comme le montre la figure 298. 

Lorsque les prismes qui se groupent sont modifiés profondé- 
ment sur les arêtes latérales, il en résulte des groupements sem- 
blables à la figure 299, si tous les prismes constituants ont la 
même étendue, et semblables à la figure 300, si plusieurs de ces 


cl 


J 


Fig. 300.) 


prismes élémentaires restent plus petits. 

Quand les prismes constituants sont en même temps modifiés à 
leurs sommets et sur leurs arêtes latérales, il se produit 
une sorte de carcasse de prisme pyramidé, semblable 
à celle que représente la figure 301, 

Enfin , la configuration du groupement peut-être sim- 
plemeut une forme imitalive, mais offrant néanmoins 


un certain rapport avec la forme des cristaux compo- 
(Fig.so1.) sants (1). 


Groupements avec inversion. 


Dans celle catégorie de groupements il faut distinguer : 4° la 
position relative des cristaux; 2 leur mode particulier de 
réunion, qui peut consister soit en une simple apposition 
ou soudure, soit en une sorte de pénétration ou d’enchevètre- 
ment, 

1° Pour déterminer la position relative de deux cristaux, on les 
‘suppose d’abord en position parallèle ; puis, l’un d’eux restant im- 
mobile, on fait tourner l’autre autour d’un certain axe et d’une 
certaine quantité angulaire, 

Un axe de révolution est toujours perpendiculaire à une face 


(1) Voyez plus loin les groupements irréguliers et les configurations irrégulières. 
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ou parallèle à une arûte. Le plan normal à un axe de révo- 
lution correspond ordinairement à une face; dans le cas con- 
traire il est perpendiculaire à une arête. Ges plans normaux 
remplissent souvent le rôle de plans de jonction dans les grou- 
pements; de plus, si les groupements possèdent loute la perfec- 
tion qu'ils peuvent avoir, et si les cristaux dont ils se com- 
posentse sont formés régulièrement depuis l’origine, chacun des 
plans normaux est alors un plan de symétrie pour le groupe- 
ment, les deux cristaux composants ayant à son égard les 
mêmes positions relalives que celles d'un objet et de son image 
par rapport à un miroir plan qui le réfléchit. 

Les figures 302, 303, 304, 305, 306, 307 et 308 présentent des 


(Fig. 302.) (Fig. 303.) (Fig. 304.) (Fig. 305.) 


exemples de groupements avec inversion, Ges groupements sont 


(Fig. 306.) (Fig. 307.) (Fig. 308.) (Fig. 309.) (Fig. 310.) 
formés comme si les solides ordinaires qui leur correspondent 
(figures 309, 310, 314, 319, 313, 314 et 315) avaient été coupés 


(Fig, 311.) (Fig. 312.) 


(Fig. 315). 


par un plan en deux parties égales, dont une aurait ensuite 
tourné de manière à produire les figures des groupements pré- 
cédents. 


On dit qu'il y a Aémitropie lorsque l'angle de révolution est de 
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180°, ou d’une demi-révolution; tandis que l’on dit qu’il y a #rans- 
position si l'angle de révolution n’atteint pas 180° ou une demi- 
révolution, comme lorsqu'il est par exemple de 1/4, de 1/6, ete. 
de révolution, ou de 90°, de 60e, ete. 

Le plan de jonction des groupements peut être dans trois po- 
sitions différentes par rapport à l’axe cristallin, savoir : 1° paral- 
lèlement, 2° perpendiculairement, 3° obliquement à cet axe. 

Les figures 316 et 317 présentent des exemples de groupe- 


/ 


(Fig. 316.) (Fig. 317.) (Fig. 318.) 


ments dont la surface de jonction est parallèle à l'axe; les fi- 
gures 318, 319 et 320, des exemples de groupements dont la 


(Fig. 319.) (Fig. 320.) (Fig. 321.) 


surface de jonction est perpendiculaire à l’axe; enfin, les figures 
321, 322, 393 et 324, des exemples de groupements dont la sur- 
face de jonction est oblique à l’axe. 

2° Pour déterminer le mode du groupement, il faut reconnaître 
si les deux cristaux sont réunis parjuxta-position ou par enchevêtre- 
ment, et dans ce dernier cas en se croisant ou bien en paraissant 
se pénétrer mutuellement d’une manière plus ou moins complète. 

Lorsque le groupement a lieu par simple juxta-position, il 
existe seulement un plan de jonction et un plan de symétrie. Les 
deux cristaux paraissent presque toujours incomplets , raccour- 
ciset comme tronqués par un bout; ils sont placés l’un sur l’autre, 
ou l’un à côté de l’autre, la masse de chacun d'eux se trouvant 
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{out entière d’un seul côlé par rapport au plan de jonction. On 
désigne ordinairement ces sortes de groupements sous les noms 
de groupes en goutlière (figures 316, 317 et 322), en cœur 
(figure 323), en genou (figure 324), elc. 


Si dans le prisme (figure 325) on suppose que l’on détermine 
par le centre une section de manière à couper le cristal en 
deux parlies égales et symétriques; puis, si l'on suppose que 
l'on fasse tourner la moitié inférieure du cristal d’une demi- 
révolution ou de 180° suivant un axe perpendiculaire à la sec- 
tion déterminée, on aura le groupement représenté par la 
figure 324. On obtiendrait d’une manière analogue les groupe- 
ments représentés par les figures 322 et 323. 

Les caractères auxquels on reconnaît les hémitropies et les 
transpositions sont : 4° l'existence d’angles rentrants à la surface 
du groupement; 2 le changement de la symétrie, qui dans 
le groupement est différente de celle des cristaux composants ; 
3° l’interceplion des clivages, qui ne se prolongent pas dans 
le même sens de part et d'autre du plan de jonction ; 4° la dis- 
posilion anormale des stries superficielles ; 5° la discontinuité de 
la structure cristalline. 

On sait que les cristaux isolés n’admettent pas d'angles ren- 
trants ; par conséquent, si l'on voit un angle rentrant à la surface 
d'an cristal, on peut être certain que celui-ci est un groupe- 
ment formé par la réunion de deux ou d’un plus grand nombre 
de cristaux. 

Néanmoins il y a des groupements qui ont lieu sans produire 
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d’angle rentrant; ce sont, par exemple, ceux dont le plan de 
jonction ou la section du cristal est perpendiculaire à l'axe d'un 
prisme régulier, Mais le groupement offre une symétrie différente 
de celle que réclame le système cristallin propre à la substance 
minérale qui présente le groupement. 

Par exemple, si l’on suppose que le dodécaèdre représenté par 
la figure 326 soit coupé horizontalement en 2 parlies égales et 


(Fig. 326.) 
que la moilié inférieure tourne autour de son axe de 60s ou 480°, 
il en résullera l’'hémitropie représentée par la figure 327, dans la- 
quelle il n’y a point d'angle rentrant, mais dans laquelle l’un des 
caractères indiqués précédemment, tel que la différence de 
symétrie, démontre l’existence du groupement. 

De même la présence d’un angle rentrant n'existe pas toujours 
dans les groupements dont le plan de jonction est parallèle à 
l'axe ; dans ce cas, il faut encore avoir recours aux autres 
caractères que nous avons précédemment signalés pour recon- 
naître l’hémitropie. Un exemple de l'absence de goultière est 
donné par la figure 328, qui montre l’hémitropie la plus habi- 


(Fig. 328.) (Fig. 229.) 
tuelle de l’amphibole horublende et qui n'est que le groupement 
représenté par la figure 329, dans lequel la goutlière a disparu 
par suite de la plus grande pénétration des deux cristaux ou de 
l'extension des facelites qui l'entourent. 

Ainsi le groupement des cristaux peut donner lieu à des 
angles rentrants qui s’effacent ensuite plus ou moins, pen- 
dant l'accroissement du groupement, par l'extension des 
faces voisines, On conçoit, en effet, que si par un accroisse- 
ment inégal des différentes parties d’un cristal les faces qui 
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entourent l’angle rentrant se développent outre mesure, les fa- 
cettes qui forment cet angle se rétréciront peu à peu et pour- 
ront finalement s'évanouir avec lui. La pénétration des cristaux 
peut produire le même résullat. 

Lorsque le groupement a lieu par enchevêtrement ou entre- 
croisement , il existe plusieurs plans de jonction avec des direc- 
tions différentes. Les cristaux sont groupés autour d’un centre 
ou d'un axe commun; ils paraissent incomplets, échancrés par 
le milieu et placés l’un dans l’autre de manière à remplir les 
vides résultant des échancrures. 

Les groupements de cette sorte sont nommés macles. 

La macle diffère de l’hémitropie ordinaire en ce que dans 
la macle les deux cristaux qui se sont produits avec une posi- 
tion inverse de part et d'autre du plan commun, se continuent 
au delà du point de centre et d’origine de la macle; en sorte 
que chacun d'eux s'étend des deux côtés du plan de jonction. 

La figure 330 en présentant un exemple de macle montre qu'il 
résulte de ce prolongement un second plan de 
jonction perpendiculaire au premier el passant 
comme lui par le centre du groupement : les 
| deux cristaux s’entrecroisent et s’entrecou- 
pent l’un l’autre en deux parties, qui restent 
séparées et discontinues, si ce n’est dans l’axe 

(Fig. 330.) qui passe par le centre. Au moyen de la dispo- 
silion des stries, qui est la même pour les 2 moitiés d’un même 
cristal , et différente dans les 2 cristaux, on reconnaît facilement 
quelles sont les parties qui appartiennent à chaque cristal. Enfin, 
si l’on suppose que les deux cristaux de ce groupement soient 


séparés, on verra qu'ils sont incomplets dans leur milieu et 
qu'ils présentent chacun une double échancrure, comme le mon- 
trent les figures 331 et 332. 


Cette sorte de macle appartient surtout à la staurotide ou 
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croisette, dont les cristaux groupés offrent la forme tantôt d'une 
croix rectangulaire, comme la figure 330, tantôt d’une croix 
obliquangle, comme la figure 333. 


De même la céruse présente des cristaux en forme de croix, 
ainsi qu’on en voit un exemple par la figure 334; tandis que 
l'harmotome offre des macles dans lesquelles les axes coïneident 
au lieu de se croiser, comme le montrent les figures 335 
cL336. 


(Fig. 335.) 


Dans la plupart des groupements, les deux cristaux se pro- 
longent de part et d’autre de leur intersection ; mais le contraire 
arrive aussi, surtout dans les croix rectangulaires, et alors le 
groupement offre l’aspect d’un solide presque carré, dont les 
surfaces sont tailladées de manière à présenter de chaque 
côlé huit arêtes rayonnantes, formant alternativement une saillie 
et un sillon, comme l’indique la figure 337. 

ES Des groupements par enchevêtrement de deux 

/ be /\ cristaux semblables avec plus de deux plans de 
R jonclion se rencontrent parmi les solides apparte- 
\/ \/ nant à l’aimant. la galène, la fluorine, l'orthose, 

27 la pyrite, la panabase, la phillipsile, la chabasie, 
(Fig. 337.) au gypse, etc. Les figures 338, 339, 310, 341, 342, 


343, 344, 345, 346, 347 ct 348, nous représentent des exemples 


de ces pénétrations plus ou moins avancées. 
MINÉRA LOGIE. 16 


212 PROPRIÉTÉS DES MINÉRAUX. 


(Fig, 345.) (Fig. 316.) (Fig. 347) (Fig, 348.) 


Il peut arriver pour les entrecroisements, comme pour les 
groupements par juxla-posilion, que loute trace d’angles ren- 
lrants disparaisse ; dans ce cas il faudra aussi, pour reconnaitre le 
groupement, avoir recours à d’autres caractères distinetifs, Lels 
que le changement de symétrie, la disposition anormale des 
stries, la discontinuation des clivages, ete. La pyrite, la schée- 
lite, le quarz, etc. en offrent des exemples, dont les prinei- 


paux sont représentés par les figures 349, 350 cL351. 
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Le groupement inverse ne se borne pas à l'assemblage de 


| 
w 
a 
n° 


(Fig. 349.) 


(ri 


deux cristaux; il peut avoir lieu à l'égard d’un nombre plus 
ou moins considérable de cristaux de même nature et de 
méme forme, ordonnés en série par rapport à un axe, ou bien 
réunis autour soit d’un centre, soit d’un cristal intermédiaire, 
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servant de tige ou de support commun à tous les autres. En 
outre, les résultats de celte sorte de groupement répété varient se- 
lon que les plans de jonction successifs sont lous parallèles, ou 
qu'ils sont obliques entre eux. 

Considérons d’abord le cas où les faces de jonction sont 
en parallélisme continu et où les groupements ont lieu en série 
rectiligne. 

Soit 4 (figure 352) la coupe transversale d’un prisme droit à 
base rhomboïdale, avec lequel un second 
prisme semblable 2 est réuni en sens inverse, 
la face de jonction élant un des pans du pre- 
mier prisme, et l'axe de révolution élant une 
droite perpendiculaire à la face de jonction. 
Puis, supposons qu'un prisme 3 se réunisse de la même manière 
avec le prisme 2, et que des prismes 4, 5, 6, 7, 8, ele. s'associent 
successivement et semblablement, Ces cristaux pris de deux en 
deux seront en position directe ou parallèle ; tous se trouveront 
apposés en série linéaire parallèlement à l'axe, et le nombre 
de ceux qui pourront êlre groupés ainsi n'aura pas dé limite. 

Quand il y a un très-grand nombre de cristaux, les sur- 
faces du groupement parallèles à l'axe de révolution for- 
ment une succession d’angles saillants et d’angles rentrants 


qui donne un aspect dentelé. Généralement les cristaux élé- 
mentaires qui constituent le groupement subissent un raccour- 
cissement considérable dans le sens de l'axe de révolution ; en 
sorte qu'ils apparaissent comme des lamelles plus ou moins 
minces , et alors les surfaces parallèles à cet axe ressemblent à 
des faces ordinaires de cristaux qui seraient striées avec beau- 
coup de régularité dans un sens parallèle à la direction des plans 
de jonction. Quelquelois , les cristaux élémentaires situés aux 
extrémilés sont plus développés , tandis que les intermédiaires 
se trouvent très-amincis, et l’ensemble simule un cristal unique, 
dans lequel on aurait inséré des lames de la même substance, 
reconnaissables seulement aux stries qui résultent de leurs po- 
sitions alternativement renversées. 

Un certain nombre de minéraux, entre autres la labradorite, 
l'albite, le calcaire, l’aragonite, la chalkopyrite, l'oligiste, le 
corindon, le pyroxème, etc., présentent des exemples d’un pareil 
groupement répété, avec les strios de composition qui le carac- 
térisent, 

16. 
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Considérons maintenant le cas où les faces de jonction sont 
obliques entre elles et où les groupements ont lieu en série circu- 
laire. 

Soient 4, 2, 3, 4, etc. (figure 353) les coupes transversales de 
prismes droits à bases rhomboïdales, égaux et 
réunis successivement par leurs faces latérales, 
de manière que les plans de jonction se trouven 
obliques entre eux et disposés en rayons autour 
d’un axe commun. Les cristaux qui constituent 

(Fig. 363) le groupement formeront ainsi un arrangement 
circulaire (macle circulaire) ou une série rentrante sur elle- 
même, et le nombre de ces cristaux constitutifs sera néces- 
sairement limité. Or, ce nombre pour un groupement complet 
est donné par l'expression %°, & étant la valeur de lun quel- 
conque des angles dont les sommets se trouvent au centre du 
groupement. Quand a divise exactement 360, tout l’espace 
circulaire autour du centre est rempli par le nombre de prismes 
élémentaires que détermine l'expression %; mais un quotient 
entier a rarement lieu. Dans ce cas il reste généralement un 
vide entre le premier cristal élémentaire et le dernier; ou 
bien le vide est comblé soit par l’extension irrégulière que 
subit chacun de ces deux cristaux, soit par l'existence d’un 
élément surnuméraire, qui se forme sur le dernier cristal et 
qui demeure incomplet, pénétrant ou enveloppant en partie 
le premier cristal, soil enfin par la présence de deux cristaux 
fragmentaires qui s'ajoutent l’un au premier, l’autre au der- 
nier des cristaux complets, en se faisant mutuellement obstacle 
dans leur accroissement el se limitant à leur rencontre acci- 
dentelle. 

Pour qu’une loi de groupement inverse puisse se répéter entre 
plusieurs cristaux semblables, avec un arrangement circulaire 
de ces cristaux el une disposition rayonnée de leurs plans de 
jonction, le groupement doit s'effectuer par des faces telles 
que chaque cristal en offre plusieurs de la même sorte dans des 
directions différentes. 

Lorsque les cristaux qui se groupent circulairement aulour 
d'un axe commun sont terminés par des sommets cunéi- 
formes ou pyramidaux, les: parties du groupement situées 
vers les extrémités de l’axe ou vers les bords de ce groupe- 
ment présentent des angles rentrants, tantôt sous la forme de 
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cannelures divergentes avec stries et même avec dentelures, 
lantôt sous celle d’une pyramide creuse ou d’un ombilic cen- 
tral. 

Des exemples de ces sortes de groupements sont offerts par 
l’aragonite cunéolaire (figure 354), par la sperkise péritome 
(figure 355), par la Cymophane (figure 356), par la lévyne 
(figure 357) et par la chabasie (figure 358). 


Æ7 AN 
(Fig. 767) 


En général , la réunion de plusieurs cristaux semblables au- 
tour d’un axe commun, par des faces prismatiques, produira 
des groupements analogues aux précédents, et qui peuvent être 
compris sous la dénominalion de groupements en roses. 

Lorsque des cristaux se composent d’un prisme et de sommets 
cunéiformes ou pyramidaux, si le groupement a lieu par juxta- 
position de faces pyramidales , et s’il se répète d’un cristal à un 
autre , il en résulte des groupements géniculés, ou en forme de 
cadres polygonaux, comme le rutile en présente un exemple 
(figure 359). 

Si le groupement se répète sur plusieurs faces ou plusieurs 
bords identiques d’un même cristal central (macle axiale), 
faisant fonction en quelque sorte de tige ou de support à l'égard 
des autres, ilse produit des groupements symétriques en gerbes, 
en faisceaux, en bouquets, en étoiles, ete. Des exemples de ce 
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genre de groupements sont offerts par la bornine (figure 360), par 


Ie NB 
HE NU 


(Fig. 359.) (Fig. 361.) 


l’argyrithrose {figure 361), par la hausmanite (figure 362), par 
la phénakite (figure 363), par la céruse (figure 364), etc. 


w% 


(Fig, 8 :3.) (Fig. 364.) 


Des cristaux de même nature et de même forme peuvent se 
grouper en nombre fixe autour d’un centre, de manière à laisser 
an vide au milieu d'eux et à produire une configuration régu- 
lière, plus simple et'plus symétrique que celle des cristaux com- 
posants. Certains groupes en octaèdres réguliers, qui sont com- 
posés de pelits cristaux rhomboédriques d’oligiste et que l’on 
trouve dans des fissures du Vésuve, donnent un exemple de ce 
genre de groupement délerminé par une loi purement géomé- 
{rique. 


CROUPEMENTS DE CRHISTAUX DE MÈME NATURE + MAIS DE FORMES ET DE STRUCTURES 
INVERSEMENT SEMBLABLES, 


Ce genre de groupements n’a élé encore observé que dans les 
cristaux hémiédriques ou tétartoédriques d’une seule sub- 
stance minérale. Il est offert par les cristaux de quarz qui sont 
plagièdres et qui ne sont pas superposables, les uns étant 
plagièdres à droite et les autres à gauche. Or, ces formes de 
symétrie semblable, mais inverse, portent à admettre qu'il 
existe une différence de même genre dans la structure intérieure 
des cristaux, ce que démontre d’ailleurs l’analyse de cette struc- 
ture par la lumière polarisée. 
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CROUPEMENTS DE CRISTAUX DE NATURES DIFFÉRENTES. 


Les cristaux de même nature ne sont pas les seuls qui offrent 
une tendance à se grouper d’une manière régulière ; car il peul 
exister quelque régularité dans les groupements et quelque rap- 
port constant dans les positions relatives de cristaux qui présen- 
tent des formes et des compositions différentes, surtout s'ils ont, 
à défaut d'identité, au moins une certaine analogie de formes cl 
de compositions respectives. 

Par exemple, deuxsilicates d’alumine, la staurotide, qui cris- 
lallise en prisme droit à base rhomboïdale , et le disthène, qui 
cristallise en prisme oblique à base parallélogrammique, se 
montrent quelquefois groupés suivant leur longueur, de manière 
que les axes de leurs prismes soient parallèles et que de plus 
une face du clivage principal du disthème corresponde à une 
lroncature de l'arête aiguë du prisme fondamental de la stauro- 
tide. Des cristaux prismatiques de rutile sont disposés par fais- 
ceaux parallèles sur des tables hexagonales d’oligiste, et perpen- 
diculairement aux bords de ces hexagones. Les deux pyrites 
de fer, dont l’une est cubique et l’autre prismatique, se grou- 
pent de telle sorte que l’une des faces du cube se trouve parallèle 
à la section passant par la petite diagonale du prisme. Sur de gros 
cristaux d’orthose on voit de petils cristaux d'albite qui sont 
avec les premiers en position presque parallèle, L'amphibole et 
le pyroxène se groupent souvent par couches prismaliques ou 
par lames planes superposées, de manière que leurs axes prinei- 
paux soient parallèles, en même temps que les sections diago- 
nales. On trouve également un composé de lames pyroxéniques, 
parallèles à l’axe principal ainsi qu'à la diagonale horizontale, 
ct alternant avec des lames amphiboliques , qui tantôt ont une 
position cristallographique semblable, el tantôt se groupent par 
une de leurs faces prismatiques avec la section des lames pyroxé- 
niques qui correspond à la diagonale horizontale de leur 
prisme. Enfin, d’autres groupements analogues aux précédents 
se présentent quelquefois. 


GROUPEMENTS IRRÉGULIERS OU CRISTALLOÏDES. 


Les groupements cristalloïdes comprennent les configurations 
qui laissent encore apercevoir l'influence de la cristallisation, 
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c'est-à-dire qui sont formées par l’ässemblage de cristaux plus 
ou moins oblitérés, mais constitués dans tous les cas par des 
particules cristallines. 

Parmi les principaux groupements cristalloïdes nous indique- 
rons les frémies , les dendriles, les faisceaux, les crêtes de coq, 
les roses, les sphéroïdes, les tubercules, les druses, ete. 


Trémies. 


Les trémies sont des pyramides creuses, renversées et com- 
posées de différentes zones de cristaux, qui vonl en diminuant 
de la base au sommet. Il s'en forme surtout dans les salines par 
l’évaporation des eaux mères. 

Les trémies de sel (fig. 365) sont composées de rangées de 
petits cubes semblables à des cadres rectangu- 
laires , qui seraient appliqués les uns sur les au- 
lres en diminuant successivement de grandeur; 
il résulte de cette disposition une pyramide 


ereuse à qualre pans, dont les parois présentent 
Fig. 365.) l'aspect de gradins. 

Ces trémies se forment à la surface des eaux mères de la ma- 
nière suivante, Il naît d’abord un petit cube ce, qui tend à s'en- 
foncer en vertu de sa densité. La partie de ce cube initial qui 
se trouve à la surface devient un centre d’attraclion, autour 
duquel il se forme d’autres pelits cristaux, qui s’accolent au 
premier le long de ses arêles supérieures et produisent ainsi une 
espèce de cadre. Alors la masse s'enfonce davantage; puis de 
nouveaux petits cristaux se groupent pour former un secoml 
cadre, qui se trouve appliqué sur les bords extérieurs du précé- 
dent, et ainsi de suite. Finalement il en résulle une pyramide 
creuse, dont l’angle dépend de la densité du liquide où elle s’est 
produite. Les crislaux se forment à la surface, parce que le sel 
tend à se déposer seulement par suite de l’évaporation, qui n’a lieu 
qu’à la surface. Il peut se produire autour du cube initial plus 
d’une rangée dans le même plan horizontal, en sorte que la hau- 
teur des trémies peut varier beaucoup par rapport à la largeur 
de la base; cela dépend de l’état plus ou moins tranquille du 
liquide, de son degré de concentralion, et de l'intensité de 
l’action capillaire, 
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Certains cornets calcaires (fig. 366) se forment de la même 
manière à la surface des eaux chargées de carbonate 
de chaux, qui séjournent dans des cavités souter- 


raines très-aérées. 


(Fig. 366.) 


Dendrites. 


Les dendrites sont dues à l'agrégation d’une mullitude de petits 
cristaux qui se groupent à la suite les uns des autres, et qui 
produisent ainsi des ramifications dont l’ensemble offre sou- 
vent l’aspecl d’un arbuste. Quelquefois les cristaux élémen- 
laires se réunissent en files parallèles, auxquelles viennent se 
rallacher des rameaux transverses, comme des réseaux et des 
tricots (argent, smaltine, ete.). D’autres fois les files des ceris- 
taux élémentaires divergent en éventail ou en palme {stilbite, 
prehaile, mica, bismuth, galène, etc. ). 

Les figures 367, 368, 369, 370, 371, 372 e1373 donneront une 
idée de différentes sortes de dendrites. 
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(Fig. 373.) 
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Les cristaux qui composent les groupements dendritiques sont 
quelquefois reconnaissables à l'œil nu, ou peuvent se distinguer 
avec le secours d’une loupe; tel est le cas des dendrites formées 
par les octaèdres réguliers de Por, de l'argent et du cuivre natifs. 
Mais ordinairement ils échappent à la vue par leur extrême pe- 
tilesse , et ne forment qu’une sorte d’enduit à la surface de cer- 
tains minéraux. 

On distingue les dendrites superficielles et les dendriles pro- 
fondes. Les premières sont celles qui n’ont pas d'épaisseur sen- 
sible, et que l’on voit souvent sur les surfaces de stratification des 
calcaires, des marnes, etc. Les secondes sont celles qui pénètrent 
dans l’intérieur de la masse des minéraux, et dont les arbo- 
risations ou les herborisalions que présentent certaines agates , 
certains grès, ete., nous offrent des exemples. 

Enfin, on nomme configurations spiculaires des variétés de 
dendrites formées par des cristaux aigus, qui appartiennent, 
pour la plupart, au système rhomboédrique. 


Faisceaux. 


Des cristaux aciculaires se trouvent fréquemment réunis en 
faisceaux, tantôt isolés, tantôt groupés. 

Les faisceaux groupés peuvent être les uns par rapport aux 
autres dans des dispositions très-variées. 


Crêles el roses, 


La disposition en crête de coq résulte d’un assemblage de 
tables oblitérées ou de lentilles alignées suivant une direction 
principale , à laquelle se rattachent souvent d'autres directions 
secondaires très-obliques ( barytine). 

Le groupement en rose est formé de cristaux plats et oblitérés 
autour d’une partie centrale, comme les pétales d’une fleur 
{quarz calcédonieux floriforme). 


Sphéroïdes el tubercules. 


On trouve des groupements de cristaux qui semblent s'être 
réunis d'une manière irrégulière et qui forment des masses sphé- 
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roïdales, noueuses, tuberculeuses, cylindroïdes, etc. (fig. 374, 
315 et 376 ), dont la surface est hérissée de pointes pyramidales 


(Fig. 374. ) (Fig. < ( Fig. 376.) 


cristallines, qu'on voit se prolonger dans l'intérieur, en se défor- 
mant par leur pression mutuelle, et qui donnent lieu à une 
structure radiée. Quelquefois le groupement s'effectue à la sur- 
face d’autres corps et produit alors une configuration mamelon- 
née cristalline. 

La pyrile, la sperkise, la barytine, l’aragonite, le calcaire, 
le gypse, la mésotype, etc. nous offrent des exemples de grou- 
pements sphéroïdes ou tuberculeux. 


Druses. 


En général on donne le nom de druse à une sorte d'incrusta- 
tion formée à la surface d’un minéral par de pelits cristaux d’une 
autre substance minérale, qui semblent y être implantés, en 
même lemps qu'ils paraissent serrés fortement les uns contre 
les autres. 

Beaucoup de minéraux sont ainsi tapissés cxtérieurement de 
druses quarzeuses, calcaires, gypseuses, ele. 


STRUCTURE RÉGULIÈRE. 


Dans tout ce qui précède, il s'est agi de la structure régulière 
des minéraux. Or, cette structure comprend la structure régu- 
lière sémple et la structure régulière composée. 


Structure régulière simple. 


La structure régulière simple résulte d’une continuilé parfaite 
dans la formation des minéraux, qu’il y ait groupement ou non 
des cristaux élémentaires. 

Nous avons déjà donné tous les détails nécessaires pour com- 
prendre ce genre de structure régulière; nous n’y reviendrons pas. 


Structure régulière composée. 


La siructure régulière composée est celle des cristaux dont la 
formalion, après avoir eu lieu d’une manière continue pendant un 
certain temps, a été interrompue pour reprendre ensuite et agir 
de même; en sorte que la période d’accroissement a été marquée 
par une série d'interruptions êt de reprises. Le cristal présente 
alors dans sa cassure une succession de couches d’accroissement 
planes et superposées, ou polyédriques et enveloppantes, que lon 
distingue souvent les unes des aulres soit par des fissures, soil 
seulement par des nuances particulières. 

Les cristaux de quarz hyalin, de lourmaline, de baryline, etc. 
nous donnent de nombreux exemples de structure régulière com- 
posée. 


STRUCTURE IRRÉGULIÈRE. 


On peut regarder tout minéral comme étant un agrégat régu- 
lier ou irrégulier de particules plus ou moins cristallines, mais 
souvent trop petites pour devenir directement perceptibles à nos 
sens, 

Nous avons précédemment parlé de la structure régulière ; il 
nous reste maintenant à dire quelques mots sur la structure ir- 
régulière. 

Dans la structure irrégulière les joints naturels sont ordinaire- 
ment très-limités, et ils tombent les uns sur les autres avec 
des incidences si nombreuses, si peu nettes qu’ils deviennent 
souvent indéterminables. Les diverses variétés de structure irré- 
gulière sont dues tantôt aux circonstances accidentelles dans les- 
quelles s’est trouvée la substance minérale au moment de son 
agrégation, tantôt à des causes postérieures à cette agrégation. 

La structure irrégulière peut être divisée en structure irré- 
gulière simple et en structure irrégulière composée. 


Structure irrégulière simple. 


La structure irrégulière simple est celle qui résulte d’un grou- 
pement confus de particules plus ou moins homogènes et plus 
ou moins cristallines, si petites et tellement serrées qu’elles 
n'offrent aucun indice de tissu. Les masses minérales qui sont 
ainsi constituées ont ordinairement un aspect compact et uni- 
forme, car l’œil n'y discerne aucune partie composante , ni au- 
cune surface de séparation. 

La structure irrégulière simple se nomme aussi structure 
massive OU compacte, 


Structure irrégulière composée. 


La structure irrégulière composée est celle qui résulte de l’a- 
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grégalion en une seule masse d’un grand nombre de parties qui, 
prises chacune à part, ont une structure simple plus ou moins 
cristalline. Les minéraux qui la présentent possèdent donc une 
double structure : la structure des parties et la structure de l’en- 
semble. Au reste, la plupart des minéraux qui ne manifestent 
de prime abord qu'une structure irrégulière simple, montrent 
une structure irrégulière composée lorsqu'on les examine à la 
loupe ou au microscope. 

Parmi les structures irrégulières composées on distingue géné- 
ralement les suivantes : 

Structure lamellaire. — En parlant de la structure cristalline 
ou régulière, nous avons vu que la structure laminaire était 
caractérisée par des joints réguliers, continus et à incidences 
déterminables ; tandis que la structure lamellaire provient de l’a- 
grégalion de pelites lames ou de parcelles sensiblement crislal- 
lines, qui sont disposées les unes sur les autres sous toules sortes 
d’angles ainsi que dans lous les sens, et qui se dévoilent par le 
miroilerment particulier que produit chacune d'elles en refté- 
chissant régulièrement la lumière. 

On subdivise la structure lamellaire en sublamellaire, écail- 
leuse, niviforme, ele., suivant les variétés qu’elle offre (calcaire, 
oligisle, chlorite, etc. ). 

Structure fibreuse. — Provenant de cristaux allongés et réunis 
entre eux, sans que l’adhérence soit complète, tantôt dans le 
sens de leur longueur, tantôt en rayons divergents, en aiguilles 
entrelacées, en fibres réliculées ou feutrées, en masses soyeuses 
ou colonncuses. 

On subdivise la structure fibreuse en bacillaire, capillaire, 
aciculaire, radiée, croisée, etc., suivant les variétés qu'elle offre 
{aragonite, tourmaline, actinote, pyrite, stibine , gypse, mala- 
chite , amiante, mésotype, ete.) (4). 

Structure fissile. — À joints parallèles dans un seul sens et pro 
venant tantôt d’un retrait régulier que la masse minérale a éprouvé, 
tantôt de l'accumulalion de pelits erislaux plats, capillaires 
ou paillettés el disposés les uns sur les autres suivant leur plus 
grande dimension. 

On subdivise la structure fissile en schisteuse, feuilletée, stra- 


(1) Voyez la figure 23 du tableau XVII, la figure 8 du tableau XXIT, et la 
figure 11 du tableau XVI de FAUAas,. 
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liforme, tubulaire, ete., selon les particularités qu’elle présente 
( ardoise, tale, calcaire, albâtre, phonolite, ete.). 

Structure fragmentaire, — Présentée par une masse minérale à 
texture compacte et divisée ou tendant à se diviser, dans différentes 
direclions, en fragments anguleux à angles et arêtes indétermi- 
nables (quarz, calcaire, argile, porphyre, amphibolite, ete.). 

Structure cellulaire. — Produite généralement par le pas- 
sage de substances gazeuses, à travers des malières fondues ou 
päteuses , qui déterminent alors la formation de cellules tantôt 
arrondies, tantôt déchiquetées et crevées les unes dans les autres. 

Souvent les cellules s'allongent suivant le sens du mouvement 
de la masse fluide, et il en résulte une sorte de structure 
fibreuse. 


CONFIGURATIONS IRRÉGULIÈRES. 


Les configurations irrégulières ou indirectement géométriques 
se produisent dans une foule de circonstances où le jeu des 
attractions mutuelles se trouve plus ou moins troublé, et même 
quelquefois entièrement interrompu pardes causes accidentelles, 
ou bien lorsque après l'agrégation des parties l’ensemble est plus 
ou moins déformé par des actions extérieures. Ges configurations 
sont celles sous lesquelles les minéraux se montrent le plus ordi- 
nairement dans la nature, les masses nettement cristallisées et 
les configurations régulières étant comparativement des raretés. 

Les principales configurations irrégulières sont les suivantes : 
pseudocrislalloëdes, pseudomorphoses, concrélions, rognons, no- 
dules, géodes, bombes, cailloux roulés, ete. 


PSEUDOCRISTALLOÏDES. 


On trouve des formes d'apparence cristalline qui doivent leur 
configuration trompeuse à diverses actions physiques ou méca- 
niques. Parmi ces configurations nous mentionnerons : des formes 
capillaires où filamenteuses, des formes pseudo-édriques, des 
formes prismatoides où pyramidoides. 

Certaines formes capillaires ou filamenteuses sont produiles 
tantôt par voie ignée, comme lorsque des laves fondues de con- 
sistance visqueuse sont tirées en fils à la manière du verre fondu, 
ou bien lorsque des filaments sortent, en se conlournant, des 
pores d'une scorie métallique en partie refroidie, ou d'un mi- 
nérai en partie fondu; tantôt par voie humide et en vertu de la 
capillarité à la surface de vases poreux contenant des dissolutions 
salines. 

Les formes pseudo-édriques sont produites par la compression 
muluelle de globules mous, comme le montre ordinairement la 
miémite. s 
Les formes prismatoïdes ou pyramidoïdes sont produites par le 
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retrait sensiblement régulier qui a lieu dans les laves, quand 
elles sont homogènes et se refroidissent brusquement, ou bien 
dans les argiles , les marnes et autres substances terreuses, quand 
elles se dessèchent rapidement. Ces matières , par le refroidisse- 
ment où par la dessiceation, se fendillent en divers sens et se par- 
lagent en fragments polyédriques, qui présentent quelquefois une 
régularité apparente. (est ainsi que les basaltes sont divisés 
tantôt en pyramides, tantôt en colonnes à 3, 4, 5 ou 6 pans (fig. 
380 el 381), et que le porphyre, le granite, la célestine, etc. se 


(Fig. 380.) 


divisent fréquemment en polyèdres prismatoïdes. De même les 
schistes, la houille , etc, montrent souvent des divisions prisma- 
tiques ou rhomboïdales (fig. 382 et 383). On trouve également 
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des marnes divisées, çà et là, autour d’un point central en 
six pyramides quadrangulaires, dont les sommets se rejoignent 
au centre, comme celles qu'on obtiendrait par des plans menés 
des arêtes au milieu d'un cube, et dont l’ensemble figure un 
cube disloqué (fig. 384), Les masses de gypse nous offrent quel- 


Fig. 385.) 

quefois des faits analogues. Enfin beaucoup d’argiles , de cal- 

caires , elc., desséchés montrent aussi des fissures plus ou moins 
MINÉUALOGIE, 17 
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irrégulières ; et lorsque ces fissures ont été remplies postérieure- 
ment par une infiltration de matière, incolore ou diversement 
colorée, il en résulte, sur la coupe de la roche, des espèces de 
mosaïques que l’on a désignées sous le nom de Zudus (fig. 385 ). 

Si la substance primitive disparaît à la surface, il ne reste plus 
alors que la substance adventive, qui offre un assemblage de 
polyèdres creux ou de cloisons comparable à un gâteau d'abeille. 
La variété de quarz nommée quarz haché nous donne un exemple 
de cette configuration particulière. 

La chaleur, sans fondre entièrement les matières minérales, 
peut dans quelques circonstances les déterminer à prendre un 
retrait prismatique : aussi voit-on des grès, de la houille frittée, de 
a marne , ete. qui sont devenus prismatoïdes, dans le voisinage 
de certaines roches d'origine ignée. 

Enfin , sous Pinfluence de la chaleur, des affinités moléculaires 
ou du retrail, différentes substances minérales présentent sou- 
vent des configuralions tabulaires, bacillaires, schisteuses, 
concentriques, etc. Nous cilerons les phonolites tabulaires; 
l'oligiste bacillaire ; les ardoises fendillées ; le basalte, le diorite, 
et le granite en boules concentriques. Des solides curvilignes très- 
variés peuvent résulter de ces diverses actions et donner lieu à 
dés conoïdes emboîtés, quelquefois même à des figures en spirales. 


lSEUDOMORTHOSES, 


Des minéraux se présentent souvent sous des formes qui leur 
sont tout à fail étrangères, et qu'ils ont empruntées à d’autres 
corps préexistants, Soil organiques, soil morganiques. Ces formes 
ont été nommées pseudomorphoses; elles peuvent être pro- 
duites par agglutination, par tacrustation, par moulage où bien 
par épigénie. 


Pseudomorphoses par agglutinaltion. 


Quand un liquide chargé d’une substance minérale en solution 
passe ou séjourne dans des matières meubles, il en consolide 
souvent une partie plus ou moins grande sous formes de concré- 
lions, de nodules et même de cristaux se rapportant à la substance 
qu'il renferme, 
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Parexemple , des eaux chargées de carbonate de chaux, en s’in- 
filtrant dans des sables, agglutinent fréquemment ceux-ci, et 
quelquefois sous la forme de rhomboëèdres aigus, qui se pré- 
sentent soit isolés, soit groupés les uns sur les autres. Des ar- 
giles ferrugineuses, des matières chloritcuses, etc., ont de 
même été souvent entraînées par la cristallisation de diverses 
substances qui se sont formées au milieu d’elles. 

La partie qui domine dans la composition de ces différentes 
pseudomorphases est lantôt la substance cristalline, tantôt la 
matière meuble. 


Pseudomorphoses par incruslation. 


Les eaux chargées de malières en solution déposent souvent 
à la surface des corps qu'elles rencontrent une couche solide, 
plus ou moins épaisse, qui en conserve grossièrement la 
forme extérieure. Ce phénomène est produit principalement 
par les eaux qui sont chargées de carbonate, de chaux. Ordi- 
nairement il a lieu assez rapidement et sans apparence cristal- 
line ; mais quelquefois il s’opère assez lentement et produit des 
tapis cristallins. Cette propriété incrustante de certaines eaux 
tient généralement à la présence et au dégagement à Pair libre 
d'un gaz, tel que l'acide carbonique, qui, se trouvant en excès 
dans ces eaux , y favorise la dissolution de la matière incrustante. 

Des incrustalions se forment naturellement dans un grand 
nombre de localités où il existe des scurces acidules et calcai- 
res; mais on peut les produire artificiellement et régler leur 
formation. C'est ainsi que l’on parvient à recouvrir de couches 
calcaires des minéraux, des végétaux, des animaux, des fruits, 
des nids d'oiseaux, elc., avec cerlaines précautions et dans 
un Lemps plus ou moins long, suivant le volume des objets 
que l’on place sous l’action des eaux incruslantes, Lorsque la 
matière calcaire tenue en solutionest suffisamment pure, on met 
quelquefois à profil cette propriété incruslante dés eaux pour 
obtenir la reproduetion, d’abord en creux, puis en bosse, de mé- 
dailles, de bas-reliefs, ete, 

On trouve également des incrustations entièrement cristal- 
lines; elles sont formées de petits cristaux symétriquement ar- 
rangés à la surface d’autres corps. Mais souvent ces derniers. 
après avoir servi de support, ont été détruits, et il ne reste 

17. 
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plus alors que des carcasses creuses, formées par la matière in- 
cruslante. 

Généralement les incrustations ont élé produites par le dépôt 
de matières en solution dans un liquide, qui est presque tou- 
jours l’eau; mais il y en a d’autres qui doivent leur formation à 
des subslances transportées par des vapeurs ou des gaz : les en- 
duits et les tapis qui revêtent certains minéraux de filons nous en 
offrent des exemples. 


Pseudomorphoses par moulage. 


Dans beaucoup de cas les formes que présentent les minéraux 
sont le résultat d’un dépôt purement mécanique de matières pà- 
teuses, qui se moulent dans les cavités de différents corps, ou qui 
se modèlent autour de ces corps de manière à en prendre une 
empreinte. Ici, ce sont des cavités produites par la destruction 
de certains cristaux et remplies après par des substances étran- 
gères, qui affectent alors la configuration régulière d’autres mi- 
néraux; là, ce sont des cellules arrondies, remplies ensuile par 
des malières, qui présentent encore les configuralions nodu- 
leuses, amygdaloïdes, etc.; ailleurs, ce sont les reproductions en 
relief des cavités de corps organisés enfouis dans le sein de la 
terre, lels que des coquilles, des échinides, elc.; d'autres fois, 
enfin, ce sont des matières qui viennent se modeler autour de 
l’un de ces corps de manière à en prendre l'empreinte. 

Par des combinaisons de moulages et de contre-moulages, on 
peut ainsi obtenir d’uncorps creux jusqu'à six représentations 
différentes, telles que moules et modèles de l'intérieur seule- 
ment, ou bien de l'extérieur, ou enfin du corps lui-même tout 
entier. 


Pseulomorphoses par épigénie. 


Généralement on nomme épigénie une sorte de pseudomorphose 
qui consiste en ce qu’une substance minérale s'est substituée len- 
tement et graduellement à une autre avec conservation de Ja forme 
de celle-ci. Cette substitution a lieu par l’action de la chaleur, par 
l’action des courants électriques, ou par l’action chimique qui se 
passe entre le corps préexistant et le milieu ambiant. Le change- 
ment commence à la surface et marche ensuile progressivement 
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vers le centre; mais s’il à été interrompu avant d’avoir atteint 
son terme, il reste à l’intérieur un noyau encore intact de la 
substance primitive. D’autres fois le changement se produit de 
l'intérieur à la surface, et alors il peut rester à l'extérieur une 
partie intacte. Cette substitution graduelle d’une matière à une 
autre se fait pour ainsi dire de molécule à molécule, de telle 
sorte que les nouvelles tendent à occuper la place des anciennes; 
quelquefois, en effet, le minéral épigène conserve les traces de 
la structure que possédait le corps préexistant. 

On distingue les épigénies en deux sortes : les épigénies miné- 
rales et les épigénies organiques. La première catégorie comprend 
les épigénies qui se rapportent à la modification des minéraux ; 
la deuxième catégorie comprend les épigénies qui se rapportent 
à la modification des corps organiques. 

Épigénies minérales. — On connaît un grand nombre de miné- 
raux qui ont été remplacés en tout ouen partie par d’autres, et qui 
ont donné leurs formes respectives à ceux-ci; mais les minéraux 
remplaçants sont beaucoup moins nombreux que les minéraux 
remplacés, la même substance minérale pouvant se montrer suc- 
cessivement sous des formes propres à plusieurs autres. [l existe, 
en effet. des substances qui paraissent être comme le terme com- 
mun vers lequel tendentun grand nombre de minéraux, rapprochés 
par leurs compositions chimiques , lorsqu'ils donnent prise aux | 
agents de décomposition. Parmi les minéraux pierreux, diverses 
variétés de quarz et la'stéatite ont été trouvées en remplacement 
d’au moins vingt substances minérales différentes ; la chlorite, 
dune dizaine; le tale, le kaolin, l'argile lithomarge et la terre 
verte, de einq. Parmi les minéraux métalliques la pyrite, l'ai- 
mant, la limonile, ele. sont ceux que l’on rencontre le plus sou- 
vent à l’étal pseudomorphique. 

On peut distinguer 5 groupes différents d'épigénies minérales, 
d'après le mode ou le degré de changement subi par le minéral 
préexistant. 

1° Epigénies sans déperdimon ni addition de prineipes consti- 
tuants. Exemples : aragonite (carbonate de chaux prismatique ) 
changée en calcaire spathique (carbonate de chaux rhomboédri- 
que ); soufre prismatique oblique, changé en soufre ocloédrique 
droit à base rhoemboïdale; ete, 


2 Épigénies par déperdition de principes conslituants. Exem- 
ples : zigueline {cuivre oxydulé) changée en cuivre natif; argy- 
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rithrose (argent sulfuré antimonié) changée en argyrose (argent 
sulfuré); gaylussile (carbonate de chaux et de soude) changée 
en calcaire (carbonate de chaux); andalousite changée en dis- 
thène; orthose, en kaolin; ete. 

3° Épigénies par addition de principes constituants. Exem- 
ples : karsténite (sulfate de chaux) changée en gypse (sulfate 
de chaux hydraté); zigueline (cuivre oxydulé) changée en 
malachite (carbonate de cuivre hydraté ); galène {plomb sulfuré ) 
changée en anglésite (sulfate de plomb ), en céruse et en py- 
romorphite; aimant et oligiste, en limonite ; aimant, en oligiste; 
blende, en calamine ; ete. 

4 Épigénies par échange partiel de principes constituants. 
Exemples : withérite (carbonate de baryte ) changée en barytine 
(sulfate de baryte); gypse (sulfate de chaux) changé en calcaire 
{carbonate de chaux), etréciproquement; chalkopyrile en zigue- 
line; argent sulfuré en argent chloruré, bromuré ou ioduré ; 
stibine en exilèle; pyrite el sidérose en limonile; pyroxène en 
amphibole ; acerdèse en pyrolusile; etc. 

5° Épigénies par remplacement Lotal des principes constituants. 
Exemples : gypse changé en quarz; barytine, en quarz ou en 
calcaire ; fluorine, en quarz ; calcaire, en quavz ; orthose, en stéa- 
tite ou en cassitérite; calcaire, en oligiste; etc. 

Il résulte donc des indications précédentes qu'un certain nom- 
bre de substances minérales se présentent souventsous des formes 
qui ne leur appartiennent pas etqu’ellesont empruntées à d’autres 
substances. 

Épigénies organiques. — Les épigénies organiques sont les 
pseudomorphoses que nous offrent les végélaux et les animaux 
qui ont été enfouis dans le sein de la terre. 

Ces épigénies sont généralement siliceuses, charbonneuses ou 
ferrugineuses. La matière minérale présente alors non-seulement 
la forme du corps organique, mais souvent aussi tout son tissu 
intérieur, jusque dans ses parties les plus délicates. 

Parmi les épigénies les plus remarquables nous citevons les 
bois fossiles ou pétriliés que l’on trouve ordinairement convertis 
en silex, en jaspe ou en opale, c’est-à-dire remplacés par des 
molécules siliccuses. Le corps organique a été détruil par une 
action lente el progressive, couche par couche, même molé- 
cule par molécule, et à mesure que chacune de ces molécules 
disparaissait, une molécule siliceuse en prenait exactement la 
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place. Aussi l’épigénie qui résulte de cette action chimique 
reproduit-elle non-seulement la forme exacte du végétal, mais 
encore les moindres détails de son organisation. 

Certaines dendrites présentées par des agates arborisées ou her- 
borisées ne sont autre chose que des épigénies organiques, c’est- 
à-dire des végétaux qui ont été remplacés par des substances mi- 
nérales. 

A l'égard des animaux, ce sont généralement leurs parties so- 
lides , telles que les os des reptiles, Le test des coquilles et la 
charpente des madrépores, qui après avoir été enfouies, peuvent 
conserver leurs formes assez longtemps pour que la matière pé- 
trifiante les enveloppe et les pénètre lentement; néanmoins les 
parties molles sont souvent aussi pétrifiées, et beaucoup d’ani- 
maux mous Ont subi la même transformation minérale. 

Les végélanux sont ordinairement convertis en matières sili- 
ceuses où charbonneuses; les animaux le sont principalement 
en silex, en barytine, en pyrite, en oligiste, en limonile, en 
matières bilumineuses et même en soufre. Les coquilles et les 
madrépores qui sont de nature calcaire, ainsi que les parties 
molles des animaux, ont élé souvent changés en matière si- 
liceuse, ferrugineuse ou barytique ; et quelquefois, dans les 
coquilles, les parties molles sont converties en matières siliceuses, 
landis que les Lests n’ont éprouvé aucun changement de nature, 
ou bien ils sont devenus ferrugineux, barytiques, etc. Il y aurait 
eu une affinité entre la silice et les parties molles des animaux 
ou des végétaux, en sorte que ces parties auraient attiré de pré- 
férence la silice. 


CONCGRÉTIONS. 


On comprend sous la dénomination de concrétions généra- 
lement des configurations à surfaces courbes, qui résultent 
de dépôts par couches successives de parlicules minérales 
soit autour d’un centre ou d’un axe, soit sur un corps solide 
qui a servi de support ou de noyau. Ces configurations peuvent 
exister avec des traces visibles ou sans aucun indice sensible 
de cristallisation à l’intérieur. Lorsqu’elles offrent une texture 
cristalline, celle-ci affecte souvent la disposition radiée ou con- 
centrique. 

Les concrétions sont formées sous l'influence de Peau, avec 


… 
L 
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ou sans concours de l’action thermo-minérale et des affinités 
électriques. 

Les concrélions peuvent être divisées en coralloïdes, slalacti- 
ques, mamelonnées , sphéroïdales, etc. 


Concrélions coralloides. 


Les concrélions coralloïdes sant produites par la réunion de 
petits cristaux capillaires qui se groupent plus ou moins obli- 
quement autour de lignes leur servant d’axes, de manière à 
former des rameaux arrondis, courbes , anastomosés et entre- 
lacés comme ceux du corail. La figure 386 donne un exemple de 
ces sortes de concrétions. 

[ ? Lorsque les éléments cristallins ne sont pastrop tenus 
ni trop serrés, on les voit, au moyen de la cassure, di- 
verger et se terminer à la surface du rameau en pointes 
) cristallines très-aiguës. Dans le cas contraire la texture 


Les concrétions coralloïdes appartiennent surtout à 
(Fig. 386) l’aragonite, et se trouvent ordinairement sur les parois 
latérales ou inférieures de cavités souterraines. 


Concrétions stalactiques. 

Les concrétions stalactiques sont des masses plus ou moins 
allongées et coniques, tantôt pleines, tantôt creuses à l’intérieur, 
et dont la surface est lisse, ondulée ou tuberculeuse. 

Elles se forment, de haut en bas, aux parois de cavités souter- 
raines, par le suintement des eaux chargées de matières en disso- 
lution. Les premières gouttes qui arrivent à la voùte de la cavité 
laissent, en s'évaporant , un pelit anneau de matière solide, qui 
s'accroît par les gouttes successives et produit bientôt un tube 
mince. L'intérieur de ce tube, dont l’espace est limité, se rem- 
plit promptement ou s’obstrue, landis que l'extérieur continue 
à s’accroître : mais comme les dépôts sont plus abondants à la 
base que vers Pextrémité, il en résulte ; après un certain temps, 
que la masse prend la forme d’une sorte de cône qui s’allonge 
ou s'étale successivement par l'extérieur. 

Les gouttes qui tombent de l'extrémité inférieure de la masse 
attachée à la voûte n'étant pas entièrement privées de particules 
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matérielles, forment verticalement sur le sol un autre dépôt plus 
ou moins conique. 

La partie supérieure ou attachée à la voùle se nomme s{alactite, 
et la partie inférieure ou reposant sur le sol s'appelle stalagmite. 

Lorsque les dépôts se continuent suffisamment, la stalactite 
et la stalagmite finissent par se joindre et par former une espèce 
de colonne. 

Les suintements sur les parois latérales de Ja cavité donnent 
lieu à des dépôts saillants , en forme de draperies ondulées, fes- 
tonnées , plissées de toutes les manières, qu'on a désignées sous 


le nom de concrétions panniformes. 
La figure 387 donne idée de ces diverses sortes de concrétions. 


Les concrétions stalactiques affectent, outre 
les formes principales que nous venons d’in- 
diquer, une foule de configurations plus ou 
moins irrégulières, parmi lesquelles nous ei- 
tervons les concrétions {uberculeuses, qui ont 


5 été comparées à des choux-fleurs. 

(Fig. 5 > Le calcaire est le seul minéral qui se pré- 
sente en concrélions stalactiques sur une grande échelle; néan- 
moins d’autres minéraux, notamment le gypse, la barytine, le 
soufre, le quarz, la limonite, la pyrite, la malachite , la pyrolu- 
site, la braunite, etc. affectent aussi ces configurations (1). 


Concrélions mamelonnées. 


Les concrétions mamelonnées ressemblent aux Stalagmites 
peu développées surtout dans le sens de la hauteur. Leur ori- 
sine peut souvent être attribuée à une cause analogue à celle 
des concrétions stalactiques. 

La configuration mamelonnée appartient principalement à la 
limonite hématite, à la malachite, à la pyrolusite, au soufre et à la 
calcédoine (2); ce dernier minéral se présente quelquefois en ma- 
melons isolés et déprimés qui rappellent la forme d’une goutte 
de suif, 


(1) Voyez la figure 10, tableau XVI, et la fig. 1, tableau XIX de l'Atlas. 
2) Voyez la lig. 4, tableau IV, la fig. 12, tableau XVE, la fig. 23, tableau XVII, 
et la fig. 18, lableau XIX de l'Atlas. 
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Concrélions sphéroïdales. 


Les concrétions sphéroïdales comprennent principalement les 
pisolites et les oolites. 

Les pisolites sont des globules formés de couches concentri- 
ques, dont la grosseur varie depuis celle d’un grain de millet 
jusqu’à celle d’une noïselte, et dont le centre est occupé soit 
par un grain de sable, soit par une parcelle de la matière même 
qui les constitue, Ges globules sont produits par des eaux char- 
gées de matières en dissolution, et douées d’un mouvement ca- 
pable de soulever continuellement les grains de sable déposés 
sur leur passage. Alors chaque grain se recouvre de pellicules 
successives de la matière dissoute {figure 388), et s’accroit, en 
prenant la forme sphéroïdale , jusqu’à ce que, 
devenu trop lourd, il tombe au fond du liquide. 
où plus tard l’ensemble des pisolites se trouve 
plus ou moins agglutiné,. 

On donne aux globules pisolitiques les noms 
de pisolites, d'amandes, de dragées, ele., selon 


que ces globules sont comparables par leur vo- 
(Fig. 388.) lume et leur forme à des pois, à des amandes, 
à des dragées, etc. 

On nomme oolites des globules de la grosseur des œufs de pois- 
son, qui sont souvent compactes ou terreux à l'intérieur et dont 
le mode de formation est encore inconnu {fig. 389). On en à 
altribué l’origine tantôt à des œufs de poisson, 
de mollusque ou d’insecte, tantôt à des causes 
analogues à celles qui ont produit les pisolites 
ou à celles qui ont formé les trémies, tantôt 
enfin à l’action des courants ou des vagues 
sur la surface d’un sédiment consolidé ou non. 


Les pisolites et les oolites sont généralement 

(Fig.289) - calcaires ou ferrugineuses; mais les oolites 
constituent des masses et des couches extrêmement étendues, 
surtout lorsqu'elles sont calcaires. 
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ROGNONS ET NODULES. 


Les configurations réniformes, connues sous les noms de 
rognons et de nodules, sont souvent sphéroïdales ou ovoïdes; 
d'autres lois elles affectent la forme d’un cylindre arrondi à ses 
deux extrémités, ou bien elles présentent des aplatissements 
el des étranglements ; on en trouve aussi qui se ramifient, qui 
sont superposées et qui même se pénètrent comme si les unes, 
encore molles, avaient cédé à la pression des autres. 

Les nodules ou rognons sont tantôt pleins, tantôt creux. 

On à altribué la formation des nodules à diverses causes. Il y 
en à qui sont presque contemporains de la roche enveloppante, 
et qui ont été formés au milieu d'elle avant qu’elle ait eu le 
temps de se consolider entièrement; tandis que d’autres sont 
d'une formation postérieure à la consolidation de la roche qui 
les renferme. 

La première catégorie comprend , par exemple : les amas glo- 
bulaires ou botryoïdes de grès qu’on trouve dans des sables, 
où ils ont été produits par l’agglutination de grains sableux à 
l’aide d’un ciment calcaire ou ferrugineux, que des eaux d'infiltra- 
tion ont apporté; les nodules de silex pyromaque qu'on voit dis- 
lribuées avec une certaine régularité au milieu de la craie 
blanche , où ils résultent d’une élection de parties qui s'est 
effectuée dans la roche encore molle, et où la silice qui les com- 
pose, étant d’abord uniformément répandue à l'état gélatineux, 
s'est séparée pour aller se concentrer par places autour de cen- 
tres déterminés souvent par la présence de corps organiques, 
dont on retrouve quelquefois les traces au milieu des rognons ; 
les nodules d'argile ocreuse ou de fer hydraté argileux , qu'on 
rencontre disséminés dans des sables et des marnes; les no- 
dules de célestine , de phosphorite, de sidérose, de résinite, de 
ménilite, du diorite orbiculaire , de la pyroméride, etc. 

La deuxième catégorie comprend, par exemple : les nodules 
d'agate que l’on lrouve disséminés dans des roches d'origine 
ignée, qui renferment souvent des cavités au milieu desquelles 
la silice, amenée par des infiltrations venues du dehors, ou pro- 
venant d'une espèce d'exsudation de la roche elle-même, s’est 
déposée par couches successives à partir de la surface ; en sorte 
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que dans ce cas l'accroissement du nodule a marché de Pexté- 
rieur vers l’intérieur à l’aide d’une gouttière. 

Les couches concentriques qui composent le nodule d’agate 
sont visibles sur les surfaces de section par des zones de couleurs 
diverses, ou tout au moins de nuances différentes. Quelquefois 
aussi on aperçoit sur la coupe la trace du canal par lequel la ma- 
tière du nodule s'est introduile, et l’on voit les zones de couleurs 
différentes se resserrer en s’'amincissant à mesure qu'elles se rap- 
prochent de ce canal, vers lequel elles convergent et où elles 
s'engagent en se dirigeant parallèlement à ses parois. 


Géodes. 


Les nodules ou rognons creux à l’intérieur sont nommés géodes 
(fig. 390 et 391 ). 


(Fig. 390.) 


La cavité est assez souvent tapissée soit de cristaux, soit de 
stalaetites ; ou bien elle est remplie de matière pulvérulente, ter- 
reuse où compacte, quien se desséchant éprouve ordinairementun 
retrait, se sépare des parois de la cavité et se trouve alors mobile 
dans Pintérieur. Certains nodules de minerais de fer présentent 
des exemples de géodes de ce dernier genre, el ont reçu, à cause 
de cette particularité, les noms d’aélite et de pierre d'aïgle. 

On trouve des géodes de calcaire, d’agate, de limonite, ete. 

Souvent les parois des géodes sont tapissées d’une multitude de 
cristaux brillants de quarz hyalin ou améthyste, de calcaire , etc., 
qui se trouvent implantés par l'une de leurs extrémités dans 
la substance compacte de la géode, en même temps qu'ils tour- 
nent l’autre extrémité vers le centre. Quelquefois des cristaux de 
calcaire ou de divers silicates reposent sur Les cristaux de quarz ; 
mais la croûte extérieure des géodes a généralement un aspect 
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terne. Les zones de diverses nuances qu’elles présentent sont 
fréquemment très-uombreuses et très-minces, car on peut en 
éompier jusqu'à plus de cent. 

Lorsqu'on taille les agates zonaires de manière que chaque 
fragment offre une série de bandes à peu près droites et parallèles, 
à bords nettement tranchés, on obtient des agales rubanées ; 
quandles bandes sont curvilignes ét concentriques, on a des agates 
onyæ. Mais les zones intérieures, qui présentent ordinairement 
entre elles-un parallélisme si parfait, ne sont pas toujours con- 
cordantes avec les parois de la cavité et se montrent quelquefois 
à contour polygonal , d’où résultent des agales à fortifications. 


JOMBES VOLCANIQUES, 


La résistance des milieux dans lesquels les matières fondues 
se consolident produit aussi des formes arrondies, noueuses , tu- 
berculeuses, ete. 

Ainsi les matières volcaniques, en Coulant sur la pente des 
montagnes, y produisent des espèces de stalactites et des sco- 
ries torses; les portions fondues qui sont lancées dans les airs 
y prennent des formes arrondies, qu’on a nommées bombes 
volcaniques ; et quelquefois, lorsqu'elles sont à l’état de fusion 
compilèle, elles se divisent en une multitude de filaments capil- 
laires. 


CAILLOUX ROULÉS. 


Les cailloux roulés sont des minéraux ou des roches qui, roulés 
par les torrents, charriés par les rivières où balancés par les 
flots de la mer, ont été usés et plus ou moins arrondis par leur 
frottement mutuel et contre les rochers qu'ils rencontrent. 

Ils prennent les dénominations de galets, de gravier et de 
sable selon leurs volumes, 

Lorsque ces galels, ces graviers et ces grainssde sable, mé- 
langés ou non, sont réunis entre eux en une masse solide au 
moyen d'un ciment, la roche qui résulte de cette consolidation 
s'appelle poudinque ou grès Suivant la grosseur des matériaux 
composants. 


CARACTÈRES PHYSIQUES. 


Les caractères physiques des minéraux résultent d’une action 
qui se manifeste sans altérer la composition chimique de ces 
corps, et exigent pour être constatés l’aide d'une expérience, 
souvent même d’un instrument. 

Les caractères physiques sont sous la dépendance immédiate 
de la constitution la plus intime; il existe donc une relation 
entre les propriétés physiques des minéraux et leur structure ou 
leur arrangement moléculaire, 

On distingue les caractères physiques des minéraux d’après le 
genre des agents. Ainsi nous les diviserons en : 4° caractères dé- 
pendants de l’action de la pesanteur ou des forces moléculaires ; 
2° caractères dépendants de Paclion de la chaleur; 3° caractères 
dépendants de Paction de la lumière ; 4 caractères dépendants 
de l’action de l'électricité. 


CARACTÈRES DÉPENDANTS DE L'ACTION DE LA PESANTEUR 
OU DES FORCES MOLÉCULAIRES. 


Les principaux caractères physiques qui dépendent de la pe- 
santeur ou des forces moléculaires sont la densité et l’élasticité. 


DENSITE. 


Sous le même volume réel la même substance minérale pos- 
sède sensiblement le même poids, etfsous le même volume réel 
les substances minérales différentes ont des poids plus ou moins 
différents, 

Or, le poids spécifique d'un minéral est le rapport du poids de 
ce minéral au poids d’un autre corps pris sous le même volume 
réel et pour terme de comparaison. Quoique la densité d'un corps 
soit le rapport de Ja masse de ce Corps à son volume apparent, 
ou le rapport de son poids à son volume , on emploie générale- 
ment le mot densité comme synonyme de celuide poids spécifique 
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ou de pesanteur spécifique ; mais alors il reste sous-entendu que 
l’on compare le corps dont il s’agit à un autre corps pris sous le 
même volume réel et pour unité de comparaison. 

La densité d’un minéral varie avec les diverses structures et 
textures sous lesquelles il se présente, parce que ces structures 
et textures déterminent des vides accidentels plus où moins 
nombreux. Les petits cristaux donnent généralement les plus 
fortes densités; mais les différences sont très-faibles lorsque le 
minéral est pur et cristallisé ou simplement cristallin. Pour ob- 
tenir des densités sensiblement identiques, quelles que soient les 
variétés de structure et de texture du minéral, le meilleur moyen 
est de réduire ce minéral en poudre grossière, puis d’imbiber 
celle-ci d’eau chaude pour faire dégager les bulles d'air qui 
pourraient y adhérer. 

Dès lors, la même substance minérale ayant sensiblement 
la même densité et les substances minérales différentes ayant des 
densités plus ou moins différentes, il importe de connaitre les 
densités respectives des minéraux, car la densité est un des 
caractères les plus importants, à cause de sa constance. 

Pour déterminer les densités respectives des mincraux, il faut 
prendre un corps pour lerme de comparaison: L'eau distillée et 
ramenée à la température de 15 à 18 degrés centigrades a été 
adoptée par diverses raisons, notamment parce qu’elle permet de 
se servir, pour la détermination des densités, du principe d’Ar- 
chimède qui consiste en ce qu’un corps plongé dans un liquide 
y perd une partie de son poids égale au poids du volume de liquide 
déplacé (1). 

Ainsi, pour déterminer la densité d'un minéral, on le pèse 
d'abord dans Pair pour avoir son poids, puis on le pèse dans l’eau 
poumeconnaitre la perle qu'il y a faite , ce qui donne le poids d'un 
volume d’eau égal au sien, et lon prend le rapport des deux 
nombres qui est l'expression de la densité cherchée. Soit, par 
exemple, p le poids d'un minéral dans Pair etp° son poids dans 
Peau; p—p' serale poids de l’eau déplacée qui a mème volume 

2 na P ? +. 
que ce minéral; divisant p par p—p', on a —— pour densité du 
p—p 
minéral. 


Dans la pratique on peut se servir de divers appareils, dont les 


(1) Voyez les lraités de physique. 
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principaux sont la balance hydrostatique, l’aréomètre de Nichol- 
son et le flacon de Klaproth (1). Ces appareils et les procédés em- 
ployés étant décrits dans les traités de physique, nous nous borne- 
rons à indiquer la manière de prendre les densités avec l'appareil 
de Klaproth, qui est le plus généralement adopté. 

L'appareil à volume constant de Klaproth consiste en un petit 
facon F (fig. 392), dont le bouchon a be d est usé à l'émeri. 
Ce bouchon, qui suivant son axe est traversé par 
une ouverture de forme capillaire & b, s’en- 
fonce exactement jusqu'au niveau € d; de sorte 
que si l’on remplit d’eau le flacon et si l’on en- 
fonce le bouchon jusqu’à la ligne e 4, l’eau en 
excès sortira par l'issue capillaire, et le volume 
d'eau compris dans le flacon sera constant. 

Pour obtenir la densité d’un minéral, on pèse dans une balance 
suffisammentsensible d'abordle minéral, puis le flacon plein d’eau 
et convenablement bouché; ensuite on introduit le minéral dans 
le flacon, et l’on remet le bouchon de manière que le flacon soit 


complétement plein; on essuie bien le tout; on replace le flacon 
sur le plateau de la balance, et l’on pèse de nouveau ; enfin on 
divise le poids.du minéral pesé dans l’air par la différence des 
sommes des poids du minéral et du flacon, pesés avant et après 
l'introduction du minéral dans le flacon. 

Exemple : Supposons que le poids de fragments de calcaire 
cristallisé soit de 34,45, et que celui du flacon plein d’eau soit de 
132,12; la somme des deux poids sera de 165,57. Ensuite sup- 
posons que le poids du flacon contenant de l’eau et les fragments 
de calcaire soit de 154,262; la perte représentant le poids du vo- 
lume de l’eau déplacée sera de 164,57 — 15%,262 = 44,308, On 
aura donc are : 
15,308 
que ce minéral pèse, à égalité de volume, 2 fois 713 millièmes 
de fois autant que l’eau prise dans les conditions voulues. 

La seule précaution à prendre dans celte opération est d’em- 
pêcher qu'il ne s'attache des bulles d’air à la surface du corps 
plongé dans l'eau. Pour y parvenir, on chauffe légèrement le fla- 
con , puis on laisse l’eau reprendre la température convenue,. 

Si le minéral pouvail être dissous ou attaqué chimiquement 


= 2,713 pour densité du calcaire, c’est-à-dire 


(1) Nous devons aussi mentionner la balance de Brard pour déterminer les den- 
sités des pierres gemmes. 
MINÉRALOGIE, 18 
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par l’eau, il faudrait substituer à l’eau un autre liquide qui fût sans 
action sur le minéral et dont on connût la densité relativement à 
l'eau ; ensuile on converlirait, au moyen de cette dernière den- 
sité, celle qui aurait été trouvée avec le liquide pris pour inter- 
médiaire, 

Lorsqu'il s’agit de déterminer la densité d'un minéral liquide. 
il suffit de diviser le poids du flacon rempli du minéral, poids di- 
minué de celui du flacon vide, par le poids du flacon rempli d’eau, 
poids diminué aussi de celui du flacon vide. 

Les densités des minéraux solides sont comprises entre 0 et 24. 
Généralement, les minéraux métalliques ont des densités supé- 
rieures à 5; tandis que les minéraux pierreux ont généralement 
aussi des densités inférieures à 5. 


ÉLASTICITÉ. 


Dans les minéraux l’élasticité se trouve liée à la structure eris- 
{alline, Ainsi, dans les minéraux cristallisés, l’élasticité n’est 
pas la même suivant toutes les-directions; de sorte qu'il y a des 
lignes de minimum et de maximum d'élasticité, qu’on nomme 
axes d’élasticité. Au contraire, dans les minéraux non cristallisés. 
l'élasticité est la même suivant toutes les directions. 

On étudie l’élasticité des minéraux par les phénomènes qui ré- 
sultent des vibrations que produisent leurs plaques taillées dans 
certaines conditions. 

En fixantune plaque homogène par son centre ou par un autre 
de ses points, avec les doigts ou une pince (fig. 393), et en la 
frottant sur les bords au moyen d'un 
archet, Chladni a reconnu qu'on peut 
faire vibrer celte plaque, qu'on en tire 
des sons purs, et que pour chacun des 
sons la plaque se partage en parties 
vibrantes et en lignes de repos, nom- 
mées lignes nodales. Ces lignes no- 
dales sont rendues manifestes si on 
saupoudre la plaque d’une légère cou- 


che de sable coloré, avant de Ja faire 
vibrer; car aussitôt qu’elle entre en vibration, le sable est re- 
poussé par les parties vibrantes et va s'accumuler sur les lignes 
enrepos relatif, ou lignes nodales, dont il dessine la forme, On a 
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donc simultanément deux caractères distincts et détermina- 
bles : un son et une figure, 

La même plaque peut donner des sons différents et des figures 
différentes suivant le choix du point frotté et surtout du point 
pincé , par lequel, du reste, passera nécessairement l'une des li- 
gnes nodales. 

Les sons et les figures dépendent non-seulement de la structure 
et de l’état élastique de la plaque, mais encore de la forme de 
celle-ci. Dès lors, pour arte comparer facilement les ob- 
servations, il faut ramener les plaques essayées à une même 
forme, et l'on a choisi de préférence la forme d’un disque cir- 
culaire. 

L'ensemble des figures possibles avec une plaque circulaire 
peuvent être réduites à 3 types : 4° un système de lignes droites 
diamélrales, 2 un système de lignes circulaires concentriques , 
3° un système de lignes hyperboliques, En pinçant le centre du 
disque, on obtient le premier système; tandis qu’en pinçant ail- 
leurs le disque, on obtient l’un des deux autres systèmes, 

Savart, en opérant sur des disques circulaires, a trouvé le moyen 
de reconnaitre sila substance examinée provient d’un corps 
cristallisé à élasticité variable, ou bien d’un corps amorphe à élas- 
ticité constante. Il n’y a aucun minéral cristallisé dont une 
plaque soit susceptible de produire une même figure nodale 
qui puisse se placer successivement dans toutes les directions ; 
c'est le contraire pour les minéraux homogènes et non cristal- 
lisés. 

Si le disque circulaire provient d’un cristal, on obtient, suivant 
le sens dans lequel on a pris la plaque : tantôt un système de li- 
nes hyperboliques et un système de lignes diamétrales, qui 
se confondent avec les axes de l’hyperbole; tantôt deux systèmes 
de lignes hyperboliques, correspondant à des sons différents, 
et ayant des positions invariables; tantôtenfin, mais plus vare- 
ment, deux systèmes de lignes diamétrales, sans lignes hyper- 
boliques. 

Les recherches de Savart ont porté pringipalement sur le quartz 
hyalin et le calcaire spathique, qui tous deux cristallisent dans le 
système rhomboédrique, Parmi les résultats qu’il a obtenus, voici 
les plus importants pour la minéralogie : 

Un disque taillé perpendiculairement à l'axe principal du 
rhomboëdre donne deux systèmes de lignes nodales, qui sont 


15, 
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composés chacun de deuxlignes droites rectangulaires (fig. 394 


A ét qui produisent sensiblement le même son. 


\ Un disque taillé parallèlement aux faces du rhom- 
#1, / boèdre donne deux systèmes de lignes nodales, 
127 dont l’un est rectangulaire et l’autre hyperbolique 
(Fig. 394.) 


x 


(fig. 395) ; en outre, le système rectangulaire produit 
un son plus grave que le système hyperbolique. 

Un disque taillé sur l’un des angles solides latéraux 
du rhomboëdre direct, et parallèlement aux faces d'un 


CRIS. 3052 rhomboèdre inverse du précédent, donne aussi deux 
systèmes de lignes nodales, dont l’un est rectangulaire et l’autre 
hyperbolique (fig. 396); mais dans ce cas les sommets des 
ra =, branches de l'hyperbole sont plus écartés que dans 


fo, / à le cas précédent, et le système rectangulaire produit 


\# 


\ # 


un son plus aigu que le système hyperbolique. 
an Un disque taillé sur l’un des angles solides latéraux. 
Fig. 396) Ct parallèlement à l'axe du rhomboèdre, donne en- 
core deux systèmes de lignesnodales, dont l’un est rectangulaire 
et Pautre hyperbolique, le premier produisant un son plus aigu. 
Un disque taillé sur les arêtes latérales, et parallèlement à l’axe 
du rhomboëdre, donne deux systèmes de lignes nodales qui sont 
hyperboliques, et qui produisent des sons différents (fig. 397 ). 


Les axes des hyperboles (fig. 397 )secroisentau centre 


/ »{\ sous un angle variable suivantla substance minérale. 
] \/ Lorsqu'un minéral appartenant au système rhom- 
Mes boédrique n'est pas clivable, ildevient impossible de 


(Fig. 397.)  distinguersoit les deux rhomboëdresinverses, soitles 
deux prismes hexagonaux dont il est susceptible. Or, il sera facile 
de reconnaitre ces solides en taillant des plaques parallèlement à 
leurs faces etenlesfaisantvibrer : car, pour lerhomboèdre directle 
systèmenodal rectangulaire donne le son le plus grave, tandis que 
pour lerhomboèdreinverseil donnele sonle plus aigu ; de même, 
pour l’un des prismes hexagonaux on à un système nodal rectan- 
gulaire etun système nodal hyperbolique, tandis que pour l’autre 
prisme hexagonal on a deux systèmes nodaux hyperboliques. 

La symétrie de la cristallisation se reproduit dans la symétrie 
des lignes nodales et dans les sons. 

Enfin, on pourrait en enlevant dans une masse cristalline des 
plaques sous des angles connus déterminer le système cristallin 
auquel apparlientce minéral. 
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CARACTÈRES DÉPENDANT DE L'ACTION DE LA CHALEUR. 


Les principaux caractères physiques qui dépendent de l’action 
de la chaleur se rapportent à la dilatabilité, à la conductibilité, à 
la diathermanéité, à la caloricité spécifique et à la fusibilité. 


DILATABILITE, 


La chaleur fait éprouver à tous les minéraux un mouvement 
moléculaire, par suite duquel ils augmentent de volume apparent 
ou se dilatent lorsqu'on les chauffe , et se contractent au con- 
traire quand leur température diminue, Pour les minéraux homo- 
sènes et non cristallisés, le mouvement moléculaire est unifornre 
dans tous les sens ; tandis que pour lés minéraux cristallisés il 
peut changer sensiblement leur forme, en altérant le rapport des 
axes. 

Il résulte des expériences de M. Mitscherlich, que la dilatabi- 
lité des cristaux peut subir de légères variations en rapport avec 
les axes cristallographiques. Ce savant a reconnu que si Pon 
chauffe les cristaux, ils se dilatent toujours également dans 
les directions des axes qui sont cristallographiquement identi- 
ques, et en général inégalement dans les directions des axes 
de valeurs différentes. 

Dès lors, les cristaux qui appartiennent au système cu- 
bique et dont les axes principaux ont la même valeur se di- 
latent uniformément et par conséquent augmentent seulement 
de volume apparent sous l’action de la chaleur, sans changer de 
forme, puisque les longueurs relatives des axes principaux 
restent les mêmes, Il n’en est pas ainsi pour les cristaux qui se 
rapportent aux autres systèmes cristallins, et dans lesquels il y a 
des axes de valeurs différentes. On observe, en effet, à leur égard 
des directions suivant lesquelles la dilatation linéaire est inégale, 
c’est-à-dire des directions de plus grande et de plus petile di- 
latalion. Il existe donc pour les cristaux une relation entre la di- 
latation et la forme cristalline, 
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CONDUCTIBILITÉ, 


Les divers minéraux présentent de grandes différences sous le 
rapport de la conductibilité de lachaleur; car tandis que les uns, 
comme l'or, l'argent, le cuivre, etc., possèdent la faculté conduc- 
trice au plus haut degré, d’autres, comme le charbon, le soufre, 
le calcaire, etc., sont très-mauvais conducteurs. En outre, l’état 
cristallin influe sur la conductibilité, et M. de Sénarmont à dé- 
montré que dans tous les cristaux la conductibililé n’est pas 
égale suivant tousles sens, mais qu'elle est en rapport avec les 
axes de symétrie cristalline, Voici le mode d’expérimentalion 
qu'il a suivi pour le prouver : 

Après avoir laillé des plaques en différents sens dans le cris- 
tal, ét les avoir percées perpendiculairement au milieu, on 
enduit ces plaques d’une couche de cire vierge ; ensuite on les 
enfile à l'extrémité d’un fil légèrement conique, courbé à angle 
droit et dont on chauffe la partie horizontale à la flamme d’une 
bougie, On voil la cire se fondre autour du fil, puis s'en écarter 
successivement en formant soitun cercle, si la conduetibilité est 
égale suivant tous les sens, sait une ellipse dans le cas contraire. 

Les expériences de M, de Sénarmont conduisent aux résultats 
suivants 

{° Dans les cristaux du système cubique, la conductibilité est 
égale en tous sens ; toules les courbes isothermes sont des cir- 
conférences de cercles, et la surface isotherme est celle d'une 
sphère concentrique à la source de chaleur, 

2° Dans les cristaux du système prismatique droit à base carrée 
et du système rhomboédrique, qui ont un axe principal, la con- 
ductibilité a une valeur maxima ou minima parallèlement à l'axe 
de la figure; elle est égale suivant toutes les directions normales 
à cet axe, et la surface isotherme est celle d’un ellipsoïde de ré- 
volulion autour du même axe. 

3° Dans les cristaux du système prismatique droit à base rec- 
tangulaire, la conductibilité prend trois valeurs principales sui- 
vant les directions des axes, et la surface isotherme est celle d’un 
ellipsoïde à trois axes inégaux, qui coïncident avec les axes du 
cristal. 

4° Dans les cristaux du système prismalique oblique à base 
rhomboïdale, la conductibilité prend aussi trois valeurs princi- 
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pales, et la surface isotherme est celle d'un ellipsoïde à trois 
axes inégaux, dont un seul à une position déterminée par la 
forme cristalline. 

5° Dans les cristaux du système prismatique oblique à base de 
parallélogramme obliquangle, la surface isotherme est encore 
celle d’un ellipsoïde à axes inégaux; mais la position de ces axes 
n’est nullement indiquée par la forme cristalline. 

6° Pour chaque minéral, lellipsoïde tracé par les lignes isother- 
mes à toujours le même rayon vecteur. 

On voit done qu’on pourrait reconnaître le système cristallin 
des minéraux par la conductibilité de la chaleur, 


DIATHERMANÉITÉ. 


La chaleur rayonnante se compose de plusieurs espèces de 
rayons jouissant de propriétés différentes, et subit, dans son 
passage à travers les corps, des modifications comme la lu- 
mière, 

La diathermanéilé est la propriété que possèdent certains 
corps de livrer passage aux rayons calorifiques, ou d’en trans- 
mettre au moins une partie au travers de leur masse; c’est done 
une sorle de transparence des corps pour la chaleur. 

On nomme diathermanes les corps qui jouissent de cette pro- 
priété, et athermanes ceux qui ne laissent passer aucun rayon 
calorifique. 

La transparence pour la chaleur parait être sans relation avec 
la transparence pour la lumière. Ainsi, l'alun le plus limpide est 
très-peu diathermane ; landis que le quartz très-enfumé et pres- 
que opaque est diathermane à un degré assez marqué. 

D’après les recherches de Melloni le sel gemme serait le seul 
minéral complétement diathermane ; par conséquent il laisserait 
passer avec la même facilité les rayons calorifiques de toutes es- 
pèces. Les autres minéraux absorbent en proportions très- 
inégales les rayons calorifiques de différentes natures. Le quartz 
enfumé, le mica noir opaque, la céruse, le calcaire spathique et 
le gypse sont diathermanes; au contraire, le cyanose peut être 
regardé comme athermane, 
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CALORICITÉ SFÉCIFIQUE. 


Tous les corps n'ont pas la même capacité pour la chaleur, 
c'est-à-dire qu'ils exigent des quantités de chaleur différentes 
pour éprouver à poids égal un même accroissement de tempé- 
rature, La caloricilé spécifique d’un minéral est la quantité de 
chaleur que doit absorber l’unilé de poids de ee corps pour s'é- 
lever d’un degré en température. Dans l’évaluation des chaleurs 
spécifiques, on prend comme unité de mesure la chaleur néces- 
saire pour élever de 4° la température d'un kilogramme d'eau. 

Dulong et Petit ont démontré que les caloricités spécifiques des 
minéraux simples sont en raison inverse des poids atomiques de 
ces corps. Suivant MM. Neumann, Regnaull, ete., les calorivités 
spécifiques des minéraux composés, de même formule alomique 
et de constitution chimique semblable, comme les corps iso- 
morphes, sont entre elles, à très-peu près, en raison inverse 
des nombres qui représentent les poids atomiques de ces com- 
posés. Mais ce caractère change, pour la même substance chi- 
mique, avec la constitution physique du corps. Ainsi, la colori- 
cité spécifique du diamant est seulement de 0,1469, tandis que 
celle du graphite pur est de 0,219. 


FUSIBILITÉ ET ACTION DES DISSOLVANTS. 


Les différents minéraux ne sont pas fusibles au même degré; il 
y en a même qui résistent aux plus hautes températures que nous 
puissions produire. 

L'action soit mécanique, soit physique de la chaleur, des dis- 
solvants et des corrosifs sur les surfaces des cristaux n'est pas 
la même en tous les points, et les variations qu’elle éprouve s’ac- 
cordent avec l'influence des modifications de la structure sur les 
propriétés physiques. Cette influence paraît s'étendre jusqu'aux 
actions chimiques, surtout lorsque ces actions s’exercent lente- 
ment et avec une faible intensité, 

La fusibililé par la flamme du chalumeau éprouve des variations 
sensibles pour quelques minéraux cristallisés, suivant que la 
flamme est dirigée parallèlementounormalementà certaines faces. 

La dissolubilité par Pactionlente de l’eau, desacidesou des alcalis 
étendus est dans le même cas : cerlains cristaux opposent une ré- 
sistance très-inégale à la force dissolvante de cesliquides dansleurs 
parties qui sont géométriquement et physiquement différentes. 
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CARACGTÈRES DÉPENDANT DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE. 


Les principaux caractères physiques qui dépendent de l’ac- 
tion de la lumière se rapportent à la réfraction, à la polarisation, 
au polychroïsme , à l’astérisme, à la réflexion, ete. Quelques-uns 
paraissent être inhérents à da nature des minéraux; mais le plus 
grand nombre tiennent à l’arrangement des particules de ces 
corps. 


RÉFRACTION. 


Lorsqu'un rayon lumineux passe d’un milieu dans un autre, 
par exemple de Pair dans l’eau, suivant une direction normale 
à la surface de séparation des deux milieux, il continue sa marche 
en ligne droite; mais lorsque sa direction est oblique à la surface 
de séparation des deux milieux, il semble se briser à la jonction 
des deux milieux et se dévie plus ou moins de sa direction. 
Dans ce dernier cas on dit que le rayon est réfracté, et le phéno- 
mène lumineux a reçu le nom de réfraction. 

C'est à celte propriété qu'il faut attribuer la brisure apparente 
d’un bâton que l’on plonge obliquement dans l’eau. 

Ainsi, quand un rayon de lumière tombe perpendiculairement 
sur un minéral diaphane il continue sa marche en ligne droite, 
le traverse et sort du côté opposé sans avoir éprouvé de dévia- 
tion sensible. Mais si le rayon lumineux tombe obliquement sur 
le minéral, il se brise en pénétrant dans la masse, se dévie 
et se trouve réfracté. 

On nomme rayon lumineux naturel celui qui est reçu direc- 
tement des nuées ou du soleil sans avoir été réfracté; dès le 
moment où ce rayon a été réfracté il n’est plus naturel. 

En menant aupoint A (fig. 398) la droite ED perpendiculaire à 


(Fig. 398.) 
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la surface SS, l'angle CAE est l'angle d'incidence et l'angle BAD 
est l'angle de réfraction. 

Un rayon incident CA peut donner lieu à un seul rayon ré- 
fracté AB, comme le montre la fig. 398, ou bien se diviser en 
deux rayons réfractés AB et AF, comme le montre la figure 399. 
Donc la réfraction peut être simple ou double. 


Réfraction simple. 


La réfraction simple est celle qui se produit lorsque le rayon 
lumineux reste simple dans les deux milieux en contact. 

Tous les minéraux amorphes, ou non cristallisés, et ceux dont 
les cristaux appartiennent au système cubique sont généralement 
doués de la réfraction simple. Ces minéraux sont dits uniréfrin- 
gents. 

Chaque corps diaphane possède une puissance réfringente 
parliculière, c’est-à-dire que le rayon lumineux en le traversant 
s’infléchit plus ou moins. La déviation du rayon est en rapport 
avec la densité des milieux qu'il traverse. Quand il passe de 
l'air dans les minéraux il se rapproche de la perpendiculaire 
au point d'immersion, comme s’il subissait une attraction de la 
part de ces minéraux. Le phénomène a lieu en sens inverse 
lorsque le rayon lumineux passe des minéraux dans l'air, 

L'expérience a prouvé que : 1° le rayon incident et le rayon 
réfracté sont dans un même plan perpendiculaire à la surface 
qui sépare les deux milieux; 2 pour la même substance, 11 
existe un rapport sensiblement constant entre le sinus de l'angle 
d'incidence et le sinus de l’angle de réfraction (1), quelle que soit 
l’obliquité du rayon incident. 

Ce rapport constant, trouvé par Descartes, est nommé indice 
de réfraction. 


(1) Le sinus d’un angle ACB ou d'un arc AB (fig. 400) est la perpendiculaire BD, 


B 


A 


(Fig. 400. ) 


abaissée d’une extrémité B de l'arc sur le diamètre qui passe par l’autre extrémité A 
de cet arc. 
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L'indice de réfraction est plus ou moins différent pour les 
substances minérales différentes; de sorte qu'il pourrait servir 
à distinguer les minéraux s’il était rigoureusement constant, 
facile à apprécier, et si sa déterminalion n’exigeait pas des con- 
dilions du pureté, de diaphanéité, d'état cristallin, elc., que 
présentent trop rarement les minéraux. 

Les couleurs dont les substances minérales peuvent être ac- 
cidentellement pourvues apportent toujours quelque différence 
dans l'indice de réfraction et l’élèventgénéralement. Par exemple, 
le corindon blanc a pour indice 1,768, le corindon rouge 1,779, 
et le corindon bleu 1,794, En outre, l'indice de réfraction n'est 
pas le même pour la même substance minérale qui cristallise 
dans deux systèmes différents. Ainsi, le calcaire ou le carbonate 
de chaux cristallisé dans le système rhomboédrique a pour in- 
dices de réfraction 1,654 et 1,483 ; tandis que l’aragonite ou le 
carbonate de chaux cristallisé dans le système prismatique a pour 
indices 1,693 et 1,535. On voit donc que la réfraction dépend non- 
seulement de la nature de la substance, mais encore de l’arran- 
gement moléculaire de celle-ci. 

On à déterminé les indices de réfraction d’un certain nombre 
de minéraux. Les valeurs des indices connus sonttoules comprises 
entre 1 eL3. La crocoïse, le diamant et le soufre nalif présen- 
tent les indices les plus élevés ; au contraire le borax, l’alun et la 
fluorine ont les indices les moins élevés. 

Pour délerminer l'indice de réfraction d’un minéral, le pro- 
cédé le plus simple consiste à tailler ce minéral sous la forme 
d’un prisme, ou à prendre un cristal transparent et à faces 
lisses, à mesurer l'incidence de deux faces adjacentes et à 
chercher ce qu’on nomme la déviation minima du rayon qui 
traverse le minéral, c’est-à-dire l'angle minimum que l'image ré- 
fractée peut faire avec l’image direcle ; au moyen de ces données 


on obtient le rapport cherché (1). 


Réfraction double. 
La double réfraction est celle qui a lieu lorsque le rayon 


(1) Pour les instruments etles détails relatifs à cette détermination , voyez lesou- 
vrages de physique et de cristallographie. 
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lumineux incident se divise en deux rayons réfractés distincts, 
c’est-à-dire lorsqu'un objet vu dans des directions convenables, 
à travers les corps qui sont doués de la double réfraction, paraît 
généralement double, 

On peut observer très-facilement le fait en plaçant sur un point 
noir, sur une ligne noire, sur les caractères d’un livre, etc., par 
l’une de ses faces, un rhomboëdre de calcaire limpide; on voit 
alors deux images de ce point, de cette ligne, de ces carac- 
tères, etc., si on les regarde par la face opposée. 

La double réfraction n'appartient pas à tous les minéraux. 
Ceux qui possèdent cette propriété et que l’on nomme biréfrin- 
gents sont cristallisés, et se rapportent généralement à des sys- 
tèmes cristallins autres que le système cubique. 

Il en résulte que l’on peut au moyen de la double réfraction 
distinguer beaucoup de minéraux, lorsqu'ils sont en cristaux 
naturels où taillés, en lamelles et même en fragments irrégu- 
liers. Par exemple, on ne confondra jamais le quartz et le verre, le 
corindon et le spinelle, le zircon et le grenat : car le verre, le spi- 
nelle ainsi que le grenat sont uniréfringents; tandis que le quartz, 
le corindon et le zircon sont biréfringents. Mais M. Brewster a 
reconnu desanomalies qui démontrent que des minéraux mani- 
festent tantôt la réfraction simple, tantôt la réfraction double, 
et qui par suite ne permettent plus de regarder comme absolu 
ce moyen de distinction. En effet, le diamant, l’alun, la fluorine, 
la boracite, l’analcime, la blende, le sel gemme, ete., qui se 
rapportent au système cubique et qui par conséquent-ne de- 
vraient posséder que la réfraction simple, jouissent assez sou- 
vent de la double réfraction ; et cette anomalie a lieu non-seu- 
lement pour des cristaux différents, mais encore dans diverses 
parties d’un même cristal. Il est vrai que, d’après Biot, il fau- 
drait attribuer ces anomalies à une constitution intérieure hé- 
térogène ou à l'influence de systèmes lamellaires, contenus dans 
la masse cristalline, et qui agiraient sur la lumière indépendam- 
ment des phénomènes dus à l’état moléculaire normal et simul- 
tanément avec eux. 

Des deux rayons réfractés, auxquels donne lieu le rayon lumi- 
neux incident en pénétrant un minéral transparent et doué de la 
double réfraction, l’un est ditrayon ordinaire et l'autre rayon ex- 
tracrdinaire. 

Le rayon ordinaire est celui qui suit, comme l’a démontré 


| 
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Huyghens, les lois de réfraction simple, savoir : 1° le rayon in- 
cident et le rayon réfracté sont dans un même plan normal à la 
surface du minéral; 2° il existe un rapport sensiblement constant 
entre le sinus de l'angle d'incidence et le sinus de l'angle de ré- 
fraction (1). 

Le rayon extraordinaire est celui qui obéit à des lois diffé- 
rentes, savoir : 1° ordinairement le rayon incident et le rayon ré- 
fracté ne sont pas dans un même plan normal à la surface du 
ininéral ; 2 généralement il n'existe pas de rapport constant 
entre le sinus de l’angle d'incidence et le sinus de l’angle de ré- 
fraction, 

Le phénomène de la double réfraction ne se manifeste pas in- 
différemment dans tous les sens suivant lesquels le minéral peut 
être traversé par le rayon lumineux. Si l’on opère sur des cris- 
taux convenablement choisis ou sur des minéraux convenable- 
ment taillés,on reconnait que pour les uns il y a une direction 
suivant laquelle on ne voit qu'une seule image, et que pour 
d’autres il y a deux directions suivant lesquelles on n'aperçoit 
qu'une seule image, 

Par exemple, dans le calcaire spathique le phénomène de 
double réfraction disparait suivant la direction de l’axe prin- 
cipal du cristal; c’est ainsi qu'en faisant tailler sur les sommets 
d’un romboèdre des facesn etm'perpendiculairement à l'axe AA 
(fig. 401 ), on voit seulement les images simples des objets qu’on 
regarde à travers ces faces. De même, la topaze présente des 
images simples si l’on regarde à travers les facettes x n' (fig. 402), 


SES 


La 


(Fig. 401.) (Fig. 402.) 
suivant une direction inclinée à droite de l’axe YY',età tra- 
vers les facettes 0 0’, suivant une direction inclinée à gauche de 
cel axe. 
Les directions suivant lesquelles la double réfraction cesse 


(1) Voyez la page 282. 
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d'avoir lieu, ont été nommées lignes neutres , axes de double re- 
fraction où axes optiques. 

Il ya donc des minéraux qui ne possèdent qu’un seul axe op- 
tique et d’autres qui en possèdent deux. 

Lorsqu'il n’y a qu'un seul axe optique, il se confond toujours 
avec l’axe cristallin principal. 

Lorsqu'il y a deux axes optiques la position de. ceux-ci 
ne peut plus être déterminée aussi rigoureusement par Îles 
axes cristallins, bien qu'il y ait généralement une relation 
entre les deux espèces d’axes, car la ligne moyenne entre les 
deux axes optiques correspond souvent à l'un des axes cris- 
tallins. 

Dans les minéraux qui possèdent deux axes optiques, les deux 
rayons réfractés sont extraordinaires; de sorte que ni l’un ni 
l’autre n'obéissent à la loi du rapport constant des sinus, 

Les deux axes optiques font entre eux un angle qui varie 
d’une substance à une autre, mais qui pour la même substance 
n'éprouve pas de changement, pourvu que les cristanx soient 
pris dans les mêmes conditions de température, de pureté et de 
composition chimique. 

On nomme ligne moyenne la ligne qui divise en deux parties 
égales le plus petit des angles formés par les deux axes, el 
ligne supplémentaire la ligne qui partage de la même ma- 
nière le plus grand angle, supplément du premier. Ces deux 
lignes sont comprises dans un seul et même plan avec les axes 
optiques, 

Tous les minéraux qui n'ont qu'un seul axe optique appar- 
tiennent au système rhomboédrique ou au système prismalique 
droit à base carrée, c’est-à-dire aux systèmes cristallins dont les 
formes possèdent un axe principal de symélrie. Tous les mi- 
néraux qui ont deux axes optiques se rapportent à l’un des 
autres systèmes cristallins, à l'exception du système cubique. Il 
en résulte qu'au moyen de cette observation des phénomènes op- 
tiques on pourrait distinguer beaucoup de minéraux, par exem- 
ple le quartz hyalin de la topaze, le calcaire spathique du 
gypse, elc. 

Il ya des cristaux à un axe optique dans lesquels l'indice de 
réfraction ordinaire est plus grand que l'indice de réfraction ex- 
traordinaire, tandis que dans d’autres cristaux le contraire a 
lieu; c’est-à-dire que dans les uns le rayon ordinaire s'éloigne 
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davantage de l'axe, comme s’il était repoussé, et que dans les 
autres il s’en approche davantage, comme s’il étaitattiré. Les pre- 
miers sont nommés cristaux répulsifs ou négatifs ; les secopus, 
cristaux attractifs ou positifs. Parmi les minéraux négatifs nous 
citerons le calcaire spathique, la tourmaline, l'émeraude, l’ana- 
tase, ete. ; parmi les minéraux positifs, le quartz hyalin, le zircon, 
le rutile, l'apophylite, ete. 


Polarisation ordinaire. 


La polarisation, découverte par Malus, consiste en une modi- 
fication que la lumière éprouve lorsqu'elle se réfléchit sous un 
cerlain angle à la surface d’un corps poli ou lorsqu'elle tra- 
verse un corps biréfringent. 

Ainsi, quand on reçoit sous un angle de 35° 25" un rayon de 
lumière sur une lame de verre ordinaire, ou mieux de verre noirci 
du côté inférieur, ce rayon s’y réfléchit, mais il se trouve mo- 
difié ou, comme on dit, polarisé, de telle manière qu’il refuse de 
se réfléchir de nouveau sur une seconde glace inclinée comme 
la première si le plan dans lequel devrait se faire celte seconde 
réflexion est perpendiculaire au plan qui renferme le rayon 
incident et le premier rayon réfléchi. Dans toute autre position 
la seconde réflexion a lieu; seulement elle est d'autant plus faible 
que le plan qui la contient s’approche davantage de Ja position 
précédemment indiquée. 

L’angle sous lequel un rayon peut être complétement po- 
larisé est constant pour un même minéral ; mais il est différent 
pour les minéraux différents, On à donc ainsi un moyen de dis- 
hngucr divers minéraux, quoique les angles de polarisation soient 
parfois très-rapprochés (1). 

M. Brewster a démontré que la tangente de l'angle de polari- 
sation est égale à l'indice de réfraction, en sorte qu’on peut con- 
naître l’un par l’autre. 

On parvient aussi à polariser la lumière en la faisant traverser 
un minéral doué de la double réfraction, et même par ce moyen 
les deux rayons réfractés se trouvent généralement polarisés si- 


(1) Voyez les ouvrages de physique et de cristallographie pour obtenir les me- 


sures des angles de polarisation. 
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mullanément el en sens inverse, de manière que l’un refuse de 
pénétrer dans un minéral biréfringent par le côté où l’autre y 
entre facilement, et vice versa. 

C’est sur ce dernier mode de polarisation et sur une autre 
propriété spéciale de la tourmaline que repose principale- 
ment la reconnaissance de divers caractères optiques des mi- 
néraux. 

La lumière polarisée ne donne qu'une seule image en passant 
à travers un prisme biréfringent, quand la section principale de 
ce prisme est parallèle ou perpendiculaire au plan de réflexion; 
tandis qu'elle donne deux images plus où moins intenses dans 
toutes les autres positions. 

I existe dans le spath d'Islande deux plans de polarisation 
perpendieulaires l’un sur l’autre et qui correspondent aux plans 
diagonaux du rhomboèdre. La même chose a lieu dans tous les 
cristaux à un axe. | 

Une plaque de tourmaline dont les cristaux se rapportent au 
système rhomhoédrique et qui possède la double réfraction 
jouit de la propriété, quand elle a été taillée parallèlement à 
l’axe cristallin, d'éteindre l’un des rayons réfractés et de laisser 
passer l’autre, qui se trouve alors polarisé dans un certain sens, 
conforme à la position de la plaque. Or, si lon applique en posi- 
tion parallèle l’une sur l’autre deux plaques AA et BB (fig. 403) de 
tourmaline taillées parallèlement à l'axe, le rayon polarisé tra- 
versera encore les deux plaques superposées ; mais si l’on tourne 
l’une des plaques, BB par exemple, l’espace compris entre les 
deux plaques s’éleindra successivement à mesure que l’on tour- 
nera de plus en plus la plaque BB, et lorsque les deux plaques 
seront superposées à angle droit (fig. 40%), l’espace C sera en- 
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(Fig, 403.) (Fig. 404.) 


tièrement obscur, quand toutefois les plaques polarisent com- 
plétement. 
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Cette action de la tourmaline sur la lumière polarisée, plus 
marquée chez ce minéral que chez les autres, est celle dont les 
physiciens se servent ordinairement pour reconnaître si une 
substance jouit de la double réfraction, si elle a un ou deux 
axes optiques, etc. À cet effet, on emploie habituellement un 
petit appareil nommé pince à tourmaline. 

La pince à tourmaline (fig. 405) est formée d’un gros fil 
d'argent ou de cuivre, bouclé au milieu de sa longueur, 
et croisé de manière que ses deux extrémités s’appli- 
quent naturellement l’une sur l'autre en exerçant une 
pression mutuelle. Ces extrémités sont disposées en cer- 
cles, dont chacun embrasse un anneau, qui encadre 
une rondelle de liége portant, vers sa partie centrale, 
l’une des plaques de tourmaline. Les anneaux peu- 
vent tourner librement dans les cercles qui les em- 


brassent; de sorte qu'il est facile d'amener les deux 
(Fig. 405.) plaques de tourmaline dans toutes les positions paral- 
lèles aux plans des cercles. La figure 405 représente les rondelles 
écarlées par une pression exercée sur la partie inférieure, prêtes 
hrecevoir entre ellesle minéral que l’on veutexaminer, et montrant 
les deux plaques de tourmaline, qui sont l’une horizontale, 
l'autre verticale. 

On place le minéral que l’on veut essayer entre les deux 
rondelles, où il est maintenu par la seule force du ressort de la 
pince. 

Pour reconnaître si un minéral-possède ou ne possède pas la 
double réfraction , il faut le placer entre les deux rondelles de la 
pince à tourmaline et regarder à travers les plaques. Lorsque le 
minéral possède seulement la réfraction simple, ou qu'il est uni- 
réfringent, comme il n’a pas d’action bien sensible sur la lu- 
mière polarisée, endroit du croisement des deux lames de 
tournaline, qui est obscur, ne laissera encore passer aucune lu- 
mière après l'interposition; mais lorsque le minéral possède la 
double réfraction, ou qu'il est biréfringent, celui-ci forcera géné- 
ralement le rayon polarisé par la première lourmaline à se diviser 
en deux nouveaux rayons, dont l’un polarisé en sens inverse de 
l'autre pourra traverser la seconde tourmaline, et l'endroit du 
croisement deviendra plus ou moins clair. 

On peut soumettre les minéraux à cette épreuve sans rien 
changer à leur forme naturelle, pourvu qu’ils soient d’un petit 
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volume et qu'ils n'aient pas une grande épaisseur ; néanmoins, il 
esl préférable de les avoir en plaques minces et même en lames 
de clivage. 

De ce qu’un minéral laisse passer la lumière entre les lames de 
tourmaline croisées, il ne faudrait pas toujours en conclure qu'il 
estrégulièrement cristallisé et qu'il ne se rapporte pas au système 
cubique : car, d’une part, certains minéraux qui appartiennent au 
système cubique, tels que divers diamants, laissent passer la lu- 
mière; d'autre part, le verre trempé produit le même résultat, 
tandis que le verre non trempé ne laisse pas passer la lumière. 

Pour reconnaitre si un minéral possède un seul ou deux axes 
optiques, on interpose dans la pince à tourmaline une plaque 
de ce minéral taillée perpendiculairement à l’axe cristallin, ou 
à l’un des axes cristallins, ou enfin à la ligne moyenne. 

Lorsque le minéral ne possède qu'un seul axe optique, on 
aperçoit une série d’anneaux colorés, circulaires et concentri- 
ques, qui est traversée, sauf quelques exceptions, par une croix 
noire, plus où moins apparente et dont les bras s’épanouissent 
à leurs extrémités sous la forme d’un plumet (PI. I, fig. 4 ). 

Lorsque le minéral possède deux axes optiques, on voit deux 
séries d'anneaux colorés et généralement elliptiques, qui sont 
traversées chacune par une bande noire (fig. 2 ou3). L’écartement 
des deux groupes d’anneaux est plus ou moins grand, suivant la 
nature du minéral, et indique ainsi l'angle des deux axes, c'est- 
à-dire que les axes de double réfraction font entre eux un angle 
plus ou moins ouvert, 

Certains minéraux à un axe optique, tels que l’émeraude, la 
tourmaline, l’anatase, l’idocrase, le zircon, etc., présentent 
parfois des phénomènes qui les rapprochent des minéraux à 
deux axes opliques. Quand ils sont taillés en plaques perpen- 
diculaires à l’axe principal et placés entre les lames de tour- 
maline croisées, on reconnait dans certaines posilions la croix 
noire qui doit les caractériser ; mais en les faisant tourner sur 
leur plan, on voit bientôt les branches de cette croix se tordre 
et donner lieu à des groupes d’anneaux séparés. IL arrive aussi 
que cet effet se produit dans des points d’une même plaque, 
tandis qu'il n’a pas lieu dans d’autres. 

Pour reconnaître si un minéral à un axe oplique est positif ou 
négatif, il suffit, après en avoir disposé dans l'appareil une plaque 
taillée perpendiculairement à l'axe, de lui superposer une plaque 
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semblable d’un autre minéral, dont le mode d'action soit connu 
(de spath d'Islande, par exemple, qui est négatif), et de remar- 
quer si les anneaux s’élargissent ou se rétrécissent, Quand ils 
s'élargissént, les deux minéraux sont d'actions conlraires, car 
les choses se passent comme si l'on diminuait l'épaisseur de la 
plaque soumise à l’essai; donc la substance est attractive. Quand 
ils se rétrécissent, les actions sont de même espèce, puisque 
les choses se passent comme si l’on augmentait l’épaisseur de 
la plaque; donc la substance est répulsive. 

Généralement les substances cristallines ont besoin d’être tail- 
lées en plaques plus ou moins minces suivant leur nature, pour 
présenter les phénomènes que nous avons indiqués ; mais certains 
minéraux, comme la topaze, le mica, le tale, etc., qui ont des 
clivages perpendiculaires à l'axe ou à la ligne moyenne des axes, 
n’exigent pas cetie opération préalable, car il suffit d'en déta- 
cher uue lame et de la placer entre les plaques de tourmaline 
croisées pour apercevoir leurs propriétés, soit immédiatement, 
soit en inclinant l'appareil d’un côté ou de l’autre devant 
l'œil. 

Lorsque le clivage n’est pas perpendiculaire à l'axe ou à la 
ligne moyenne, pour pouvoir observer les phénomènes, on peut 
quelquefois incliner plus ou moins la lame entre les plaques de 
tourmaline. 

On peut quelquefois aussi se servir d’un fragment irrégu- 
lier, en y accolant des -prismes; mais ce procédé est rarement 
certain. 

La pince à tourmaline offre souvent des difficultés pour l'ob- 
servalion des phénomènes, à cause de la coloration des plaques 
qui la composent el du pelit volume des fragments qu'on peut 
avoir à essayer. Amici a imaginé un polariscope qui donne beau- 
coup plus de lumière et qui permet d'opérer sur de très-peliles 
lames transparentes. Le jeu des lentilles est d’ailleurs tel qu'on 
peut apercevoir à la fois, sans être obligé de pencher le cristal 
à droile ou à gauche, tous les phénomènes qui sont dus à l'incli- 
naison des rayons polarisés dans leur passage à lravers le mi- 
néral (1). 

Relativement aux angles des axes, ‘nous avons dit que les deux 


(1) Vovez les ouvrages de physique pour la description et l'emploi du polariscope 
d'Amici. 
19 
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systèmes d'anneaux elliptiques sont plus ou moins écartés l’un 
de l’aatre suivant la nature des minéraux, c’est-à-dire que les 
axes optiques font entre eux des angles plus ou moins ouverts, 
Cette circonstance permet. encore de distinguer un certain 
nombre de minéraux les uns des autres; mais on conçoit que 
l'observation de l’écartement ne peut faire reconnaître que les 
extrêmes, et que dès lors il faut souvent évaluer les angles en de- 
grés. On doit donc remplacer la pince à tourmaline et même le 
polariscope d'Amici par l'appareil de M. Soleil, qui est susceptible 
de donner des mesures sinon rigoureuses, du moins compara- 
bles entre elles (1). 

Non-seulement on trouve des angles différents pour les miné- 
raux différents, mais encore on reconnaît que les diverses va- 
riélés d’un même minéral présentent quelquefois des valeurs 
très-éloignées les unes des autres. Par exemple : la topaze donne 
des angles compris entre 45° et 65°, suivant ses variétés ; les micas 
offrent une vingtaine d’angles depuis 6° jusqu'à 76°; ete. En sorte 
que, d’après la distinction fournie par le caractère optique précé- 
dent, on pourrait faire dans une même substance minérale autant 
d'espèces différentes que l’on observe d’angles essentiellement 
différents, ce qui ne saurait être admis sous le point de vue de 
la minéralogie naturelle. On voit done qu'il ne faut en réalité 
attribuer aux propriétés optiques des minéraux qu'une impor- 
tance spéciale, principalement sous le rapport de larrangement 
moléculaire de ceux-ci. 

Pour quelques minéraux dont les axes sont très-rapprochés, 
tels que le nitre et la céruse, on peut voir à la fois les deux sys- 
tèmes d'anneaux; alors les anneaux elliptiques sont réunis par 
des courbes sinueuses et colorées, qu’on nomme lemniscates, et 
chaque bande noire est rejetée vers l’exlérieur, en affectant la 
forme de deux branches opposées d’une hyperbole (fig. 4), 

Les anneaux colorés deviennent visibles aussi lorsque les deux 
plaques de tourmaline sont parallèles entre elles, au lieu d'être 
perpendiculaires ; dans ce cas encore on distingue les cris- 
taux à un axe des cristaux à deux axes par la croix et la 
barre, mais les anneaux sont complémentaires de ceux qu'on 
obtient au moyen des plaques perpendiculaires, el la croix ainsi 


(1) Voyez aussi les ouvrages de physique pour la description et l'emploi de l'ap- 
pareil de M. Soleil, 
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que la barre se dessinent en blanc (fig. 5). Dans le mouvement 
de la direction perpendiculaire à la direction parallèle, les pla- 
ques de tourmaline deviennent obliques ; on voit alors la croix 
noire s'altérer successivement, les anneaux se déplacent, et il s’o- 
père peu à peu un renversement dans tout le système (fig. 6), pour 
passer de la figure 7 à la figure 4. 

Quand on fait tourner une lame de nitre entre les tourma- 
lines, celles-ci restant immobiles, on voit les courbes obscures 
changer de place par rapport aux anneaux, et offrir dans leurs 
posilions, comme dans leurs courbures, des variations pério- 
diques qui se reproduisent à chaque quart de révolution. 

Ainsi, la figure 8 représente le phénomène au moment où la 
rotalion va commencer. À cet instant, la section principale de la 
plaque coïneide avec le plan de polarisation du faisceau inci- 
dent ; alors la bande obscure de chaque système prend la direc- 
tion de ce plan, et se prolonge de manière à rejoindre celle de 
l’autre système; de plus, elle est coupée au milieu perpendicu- 
lairement par un autre bande obscure, en sorte qu’on voit dans 
ce cas une Croix noire, mais dont une seule branche passe par 
les centres, Cette circonstance, jointe à la forme des anneaux, 
empêchera toujours de confondre une pareille croix noire avec 
celle que donnent les cristaux à un axe. 

Maintenant, si l’on commence à faire tourner la plaque dans son 
plan, d'abord d’une quantité très-petite, chaque bande centrale se 
déforme et se courbe légèrement, comme le montre la fig. 9. 
Lorsque la rotation a atteint 22° 1/2, on a l'apparence donnée 
par la figure 3, et pour 45° celle qui est représentée par la figure 
2. Au delà, les mêmes dispositions se reproduisent en sens con- 
traires, et ainsi de suite pour chaque quart de révolution. 

Les diamètres des anneaux colorés soit circulaires, soit ellip- 
tiques, varient d’une substance minérale à une autre, lorsque les 
plaques qui les produisent sont de la même épaisseur; par con- 
séquent, si l’on faisait tailler les minéraux en plaques de même 
épaisseur, on pourrait les distinguer par les diamètres de leurs 
anneaux respectifs. 

L'étude des diamètres des anneaux colorés est d’un usage com- 
mode pour reconnaître les hémitropies etles pénétrations des cris- 
taux qu’aucunes striesne dévoilent. suffitde placer la plaque dans 
la pince à tourmaline successivement sur une face et sur Pautre. 
S'iln’existe pas d’hémitropie, le changement de position n’en opère 
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aucun dans le diamètre des anneaux. S'il existe une hémitropie, 
celle-ci divisant pour ainsi dire la plaque en deux plaques acco- 
lées d'épaisseurs diverses, on aperçoit, par l’interversion, des an- 
neaux de dimensions différentes ; résultat qui tient à ce que l'on 
voit dans un cas les anneaux donnés par la plaque supérieure et 
dans l’autre les anneaux de la plaque inférieure. 

Les plaques qui renferment des hémitropies ou des pénétra- 
tiôns de cristaux montrent des couleurs variées, dont les contours 
indiquent la limite des cristaux groupés (fig. 40, PI. T). 

Si l'hémitropie se trouve dans le sens de la longueur de la pla- 
que, la coloration différente des deux parties de la plaque, sous le 
polariscope ou avec l’appareil de Noremberg (1), l'indique immé- 
diatement. La plaque paraît alors séparée en deux segments par 
une ligne qui la traverse dans toute sa longueur ; un des segments 
affecte une certaine couleur, tandis que l’autre en offre une dif- 
férente. 

L'hémitropie du gypse de la variété en fer de lance est très-re- 
marquable par ses belles teintes et par leurs positions relatives 
dans les deux cristaux qui forment le groupement. 

Les propriétés optiques d'un minéral cristallisé peuvent 
éprouver des modifications par une différence de strnelure, par 
l'influence de molécules isomorphes, par l’action de la chaleur, 
par la compression, ete. Ces causes sont même capables de 
changer momentanément les cristaux à 2 axes en cristaux à 
1 axe, et réciproquement. 

Ainsi, le quartz dans ses parties incolores (quartz hyalin } pré- 
sente la polarisation à un axe, tandis que dans ses parties vio- 
lettes (quartz améthyste) il jouit de la polarisation à deux axes. Le 
sel devient biréfringent par la trempe ou par un refroidissement 
brusque, et les dessins changentavec la forme extérieure, comme 
si l’arrangement moléculaire interne était le résultat de l’ébran- 
lement produit par la trempe. Le quartz, le calcaire, ete., qui 
sont à un axe, deviennent à deux axes par la compression. Il y 
a des micas à un axe et des micas à deux axes; bien plus, on 
trouve dans le même échantillon, des lamelles qui présentent les 
phénomènes optiques des cristaux à un axe et d’autres qui ma- 
nifestent ceux des cristaux à deux axes. Nous pourrions citer 


(1) Voyez les traités de physique pour la description de l’appareil de No- 
remberg. 
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encore d'autres faits analogues, démontrant ainsi que ce qui se 
rattache aux systèmes cristallins est moins fixe qu'on ne le 
pense, et qu’une différence dans le nombre des axes optiques 
n'est pas un motif suffisant pour admettre des espèces mi- 
nérales différentes. La nature, par des variations de pression, 
de chaleur, etc., a pu produire tantôt une sorte de micas, tantôt 
une autre sorte ; là du calcaire, ici de l’aragonite ; etc, Ces dif- 
férences peuvent donc résuller d’un changement dans l’arran- 
gement moléculaire sous l'influence de substances étrangères, 
de variations des condilions physiques ou des milieux dans les- 
quels se sont formés les minéraux. 


Polarisation circulaire. 


Découverte par Arago, la polarisation circulaire ou rotatoire 
apparlient principalement à des variétés cristallisées de quartz et 
de cinabre. Elle dépend d'une action polorisante que les cristaux 
exercent suivant la direction de leur axe respectif, et consiste en 
ce que la couleur située au centre des anneaux colorés, et donnée 
par une plaque taillée perpendiculairement à l'axe, que l’on soumet 
à l’action de la tourmaline, change de teinte lorsqu'on imprime 
un mouvement de rotation à l’analyseur. Le changement de teinte 
est graduel et soumis à des lois. 

Ainsi, quand la lumière polarisée passe à travers une plaque 
de quartz, par exemple, et un prisme biréfringent, les deux images 
que l'on obtient présentent des couleurs complémentaires l’une 
de l’autre; car en faisant superposer l’une sur l’autre les deux 
images la partie commune devient blanche (1). 

Lorsqu'on fait tourner le prisme biréfringent, les couleurs des 
images changent en marchant vers l’une ou l’autre extrémité 
du spectre, sans cesser d'être complémentaires. Par exemple, 
si l’image ordinaire donne le vert, quand la section principale 
du prisme est dans le plan primitif de la polarisation, elle 
passera du vert au bleu, à l’indigo, etc. En tournant le prisme 
vers la droite, les mêmes couleurs reparaissent à l’extrémité de 
chaque diamètre; elles sont aussi les mêmes aux extrémités 


(1) Voyez les traités de physique pour la description de l'appareil d'Arago, qui 
a été complété par M. Soleil. 
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des deux diamètres perpendiculaires entre eux; mais alors les 
teintes se trouvent inversées, l’inversion élant une conséquence 
de ce que les couleurs sont complémentaires. La figure 44, PI. I, 
représente celte disposition : on y voit 4 fois le retour des mêmes 
images, dont deux en sens inverse. 

Certaines plaques de quartz font tourner le plan de polarisation 
de droite à gauche, tandis que d’autres le font tourner de gauche 
à droite; les premières sont dites levogyres, et les secondes 
dextrogyres. 

La polarisation circulaire parait avoir pour cause un arrange- 
ment corpusculaire particulier, d’après lequel il y aurait autour 
de l’axe une différence physique entre le sens de droile à gauche 
et celui de gauche à droite. On reconnait un accord constant 
entre le sens de la polarisation circulaire, ou du mouvement 
des plans de polarisation, et celui dans lequel s’inclinent les fa- 
cettes de la variété plagièdre. Pour le quartz il y a donc une rela- 
tion entre la polarisation circulaire et sa dissymétrie de cristal- 
lisation, c'est-à-dire avec la variété plagièdre; de plus, les deux 
plagièdres de droite et de gauche sont complémentaires l’un 
de l’autre. 

D’après tous les faits connus, les cristaux hémièdres de droite 
devient à droite, tandis que les cristaux hémièdres de gauche 
devient à gauche; dès lors la relation entre l’hémiédrie et la 
polarisalion rotaloire parait constante, 

Le quartz doit être taillé en plaques extrêmement minces, pour 
laisser apercevoir uneombre bleuàtre de la croix produite par les 
traces des plans de polarisation. Quand la plaque a une certaine 
épaisseur, la croix disparaît, et la surface de l'anneau intérieur 
présente une teinte en rapport avec l'épaisseur de la plaque. Si 
l’on augmente celle épaisseur, les anneaux disparaissent com- 
plélement, et la plaque n'offre qu’une seule teinte sur toute 
sa surface. Or, la teinte résultant de l'épaisseur de la plaque, on 
peut tailler des plaques de quartz donnant, sous le polariscope, 
le rouge, le jaune orangé, etc. Donc, lorsqu'on taille une plaque 
parallèlement à l'axe et de manière qu’elle présente en creux une 
calotie sphérique, elle produit sous l'appareil des cereles différem- 
ment colorés, chaque cercle correspondant à une épaisseur parti- 
culière de la plaque. 

Non-seulement il y a des cristaux de quartz qui, laillés perpen- 
diculairement à l'axe, donnent des plaques dont les unes sont à 
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rotation vers la droite et les autres à rotation vers la gauche ; 
mais encore il existe des plaques qui n’offrent qu'un pouvoir 
rotatoire absolument nul, et qu’on peut regarder comme ré- 
sultant de la superposition de couches très-minces alternative- 
ment dextrogyres et levogyres. Dans les améthystes on voit ces 
deux sortes de quartz cristallisées ensemble par couches alterna- 
lives, qui forment une succession d’enveloppes parallèles entre 
elles et disposées autour d’un même axe, 


Polarisation lamellaire. 


Un certain nombre de minéraux cristallisés, et appartenant au 
système cubique, ont la propriété de dépolariser les rayons*lu- 
mineux qui les traversent, en produisant des phénomènes par- 
ticuliers de polarisation chromatique ; tels sont l’analeime, la bo- 
racite, l’amphigène, le diamant, la fluorine, la blende, le sel 
gemme , l’alun ammoniacal, etc. 

Cette particularité pourrait occasionner des méprises ; car on 
a cru pendant quelque temps à des effets de double réfraction 
dans ces minéraux uniréfringents, et par suite à des anomalies 
aux lois de la relation qui existe entre la double réfraction et les 
systèmes cristallins, 

Or, la polarisation lamellaire, découverte par Biot, est due à 
ce que les corps cristallisés, indépendamment du pouvoir po- 
larisant ordinaire, et provenant de la structure simple qu'ils pren- 
nent toujours quand leur formation à été continue, sont capa- 
bles d'exercer un autre genre d'action polarisante lorsque leur 
accroissement ayant eu lieu par intermittences, ils présentent la 
structure composée. 

En disposant, dans son appareil de polarisation, un cristal 
d’alun ammoniacal de manière que l’un des axes de l’octaèdre 
coïncidât avec l’axe de l'appareil, Biot a reconnu que les rayons 
polarisés qui le traversent sont modifiés, si ce n’est lorsque leur 
plan de polarisation se trouve parallèle ou perpendiculaire aux 
plans menés par l’axe de l’octaèdre normalement à ses faces, 

Ainsi, quand on place le cristal d’alun de manière que le 
plan de la polarisation primitive soit à 45° des sections princi- 
pales de ce cristal, les 4 triangles qui forment la projection des 
faces de l’octaèdre deviennent visibles. Mais pour obtenir un 
phénomène sensible de coloration il faut ordinairement inter- 
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poser entre le cristal et le prisme de Nicol, servant d’analyseur, 

| une lame très-minee de gypse, qui seule produirait déjà une cou- 
leur uniforme. Par l’action combinée du cristal d’alun et de 
la lame de gypse des changements ont lieu dans la teinte pro- 
pre de celte lame, et la teinte résultante indique le sens et la 
nature de l’action additionnelle. En opérant de la sorte on voit 
les 4 triangles se colorer vivement de teintes coutraires; par 
exemple, 2 triangles opposés sont verts et les 2 autres sont 
rouges (PI. I, fig. 12 et 13 ). 


Les phénomènes de polarisation lamellaire peuvent se pro- 


duire dans des minéraux qui appartiennent à d’autres systèmes 
que le système cubique ; tels sont ceux offerts par l'apophyllite 
de’ Feroé, la topaze du Brésil, etc. 

Par exemple, l’apophyllite de Feroé cristallise en prismes droits 
à base carrée et terminés par des pyramides régulières à 4 faces; 
«de plus, ces cristaux possèdent un clivage très-facile parallèle- 
ment à la base et un tissu lamellaire parallèlement aux faces 
obliques, d'où résulte le phénomène chromalique. Si, comme 
dans l'expérience de l’alun ammoniacal, un rayon polarisé est 
transmis dans la direction de l'axe, les systèmes lamellaires 
obliques agissent sur ce rayon et les 4 faces des sommets se 
colorent en leintes opposées, généralement rouges el vertes 
(fig, 44), Quand on couche ces cristaux sur une face du 
prisme pour les observer transversalement, on aperçoit un 
dessin régulier et coloré, où une sorte de mosaïque formée 
de divers compartiments, dont chacun polarise une teinte parti- 
culière (fig. 45 et 16). 


Franges parallèles. 


Lorsqu'on présente à un rayon polarisé une lame de quartz 
limpide, taillée de manière que l’une de ses faces soit parallèle à 
l'axe et l’autre un peu inclinée, le prisme très-allongé qu'elle 
forme produit, même à l'œil nu, des franges parallèles rouges et 
vérles, pourvu que l’on regarde d'une certaine distance et que l'é- 
paisseur du prisme près de son sommet ne dépasse pas un tiers 
ou la moitié d’un millimètre. Ces bandes parallèles sont plus 
vives si on les regarde avec la tourmaline, et elles atteigent leur 
maæimum d'éclat quand la section principale du prisme fait avec 
le plan de polarisation un angle voisin de 45°. 
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Des lames obliques à l'axe présentent, par leur accroissement, 
des bandes analogues. 

D’après cette propriété, lorsqu'on a taillé une lame de cristal 
de roche de manière que ses faces soient parallèles entre elles 
ainsi qu'à l’une des faces de la pyramide qui termine ordinai- 
rement les cristaux naturels, et lorsque ensuite on coupe cette 
lame pour en superposer les deux moitiés, en croisant la ligne 
de section, le système résultant donne dans la pince à tourma- 
line des bandes parallèles très-vives. Si ces bandes sont dans 
le plan de polarisation de la lumière qui a traversé la première 
tourmaline, elles présentent au milieu une bande noire entre 
deux bandes blanches, et se colorent ensuite de chaque côté 
(fig. 17, PI, 1). Le contraire a lieu quand elles sont perpendi- 
culaires au plan primitif de polarisation : on observe alors une 
bande blanche entre deux bandes noires, et toutes les couleurs 
précédentes se trouvent inversées (fig. 18). 

Enfin, lorsqu'une plaque d’améthyste taillée perpendiculaire- 
ment à l'axe est éclairée par la lumière polarisée, elle présente 
une apparence de raies ou de franges diversement nuancées 
suivant le plan de polarisation des rayons qui émergent de chaque 
point. Les couches successives offrent un contraste des plus 
frappants par les bandes de couleurs vives qui alternent avec des 
bandes obscures. 


Franges hyperboliques. 


M. Delezenne a constaté que tous les cristaux à un axe qui 
sont taillés en lames à faces parallèles à l’axe et d’une épaisseur 
convenable donnent non plus des bandes parallèles, comme le 
quartz, mais quatre systèmes de franges hyperboliques. 

Le phénomène est bien caractérisé si au lieu d’une seule lame 
on en prend deux, épaisses de 7 à 8 millimètres, légèrement 
prismatiques, parallèles à l’axe et posées l’une sur l’autre de 
manière que les axes soient croisés (fig. 49, PI. TI). Pour aper- 
cevoir distinctement les hyperboles il faut, après avoir mis les 
deux lames dans la pince à tourmaline, approcher l'œil très-près, 
car aussitôt que l'on regarde à une distance un peu grande les 
hyperboles dégénèrent en bandes parallèles, 
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Polychroisme. 


La tourmaline exerce une absorption très-inégale sur les 
deux rayons polarisés en sens contraires qui la traversent dans 
loutes les directions perpendiculaires à l’axe, et éteint beau- 
coup plus vite le rayon ordinaire : aussi polarise-t-elle com- 
plétement toute la lumière émergente dans le plan normal à son 
axe quand son épaisseur dépasse une certaine limite. Ge fait peut 
s'étendre à tous les minéraux biréfringents à un axe optique, 
Dans ces substances, comme dans la tourmaline, l'absorption 
du rayon ordinaire est égale pour toutes les directions; mais 
celle du rayon extraordinaire varie progressivement avec l’in- 
clinaison du rayon sur l'axe, elelle est à son degré le plus faible 
dans la direction perpendiculaire, Suivant M. Babinet, dans les 
cristaux uni-axes posilifs le rayon extraordinaire se trouve gé- 
néralement le plus absorbé, tandis que dans les cristaux uni-axes 
négalifs le contraire a lieu. 

Le phénomène de la différence d'absorption est surtout rendu 
très-évident avec un gros cristal de quartz enfumé, que l’on taille, 
sous des épaisseurs égales perpeodiculairement ec parallèlement 
à l'axe. La différence de lumière que ce cristal laisse alors passer 
dans les deux sens contraires devient bien sensible (1), 

Indépendamment de la propriété qu'ils ont de polariser la lu- 
mière, comme le fait la tourmaline, perpendiculairement à leur 
axe, les cristaux biréfringents qui sont lransparents el colorés 
présentent un autre phénomène, qu’on a nommé polychroisme. 

Il consiste en une diversité de couleurs que manifestent cer- 
tains crislaux quand on les regarde à l’œil nu par transparence 
dans des sens différents. Cette propriété a élé remarquée d’a- 
bord dans les minéraux de cordiérile, qui se montrent d’un beau 
bleu suivant un sens et de couleur grise suivant un autre sens, 
perpendiculaire au premier. 

Comme le polychroïsme consiste en une diversité de cou- 
leurs que produit la lumière lransmise à travers des crislaus 
biréfringents et divisée par cette. transmission en deux rayons 
polarisés, sur lesquels s’exercent des absorplions inégales, il 

(1) Le Musénm d'histoire naturelle de Paris possède on magnifique échantillon de 


quartz enfumé, que nous avons fait ainsi tailler par M. Soleil, pour montrer le phé- 
nomène dans les lecons de minéralogie. 
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ne faudrait pas confondre ee phénomène de couleurs mul- 
tiples avec celui de double couleur que présentent des mi- 
néraux à réfraction simple. Par exemple, certains cristaux cu- 
biques de fluorine sont d'un beau vert quand on les voit par 
réflexion, et d'un bleu intense quand on les voit par transparence. 
Néanmoins, cette fluorine bicolore n’est pas une substance di- 
chroïte, car l’une des couleurs appartient à la masse, et l’autre 
à la surface. 

Si l’on suppose une substance biréfringente à un axe optique 
taillée perpendiculairement à l’axe cristallin, et si l’on regarde la 
base suivantune direction normale, on ne recevra dans l'œil que de 
lalumière naturelle et l’on apercevra une certaine teinte qu'on peut 
appeler la couleur de la base. Mais lorsque la substance est taillée 
parallèlement à l’axe cristallin, la couleur transmise se composant 
du rayon ordinaire et du rayon extraordinaire pourra présenter 
une teinte très-différente de la première ; car le rayon ordinaire 
seul reproduirait la couleur de la base, tandis que le rayon ex- 
traordinaire seul donnerait une autre couleur, qu’on peut appeler 
la couleur de l'axe. 

Lorsqu'on regarde le cristal dans une direction intermédiaire 
entre les deux directions extrêmes que nous venons d'indiquer, 
on à une couleur composée, passant par des nuances infinies 
de celle qu’on voit dans le sens parallèle à l’axe à celle qu’on voit 
dans le sens perpendiculaire à cet axe. Mais on se borne ordi- 
nairement à indiquer les deux couleurs que l’on voit dans les 
dire-tions parallèle et perpendiculaire à l'axe, et quand ces 
deux couleurs sont bien tranchées on dit que la substance pos- 
sède le dichroïsme. Tels sont la tourmaline, la pennine, la chlo- 
rite de Zillerthal, le micadu Vésuve, le corindon saphir, le zircon, 
l'idocrase, Papophyllite de Poonah, etc. 

Le dichroïsme se rapporte aux cristaux biréfringents à un axe 
optique, tandis que les cristaux biréfringents à deux axes offrent 
souvent le richroisme. Plusieurs , en effet, montrent des couleurs 
différentes quand on les regarde successivement suivant trois di- 
rections perpendiculaires entre elles. La cordiérite présente dans 
une direction un beau bleu, dans une seconde un gris bleuûtre, 
et dans une troisième un gris tirant sur le jaune. Nous cilerons 
aussi l’andalousite verte du Brésil, le diaspore de Schemnitz, | 
le pyroxène diopside, l’euclase, l'axinite, etc. Les couleurs trans- 
mises par les cristaux biréfringents et que l’on perçoit à l'œil nu 
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sont en général des couleurs composées, qui résultent du mé- 
lange de deux couleurs, apportées l’une par les rayons ordinaires, 
l'autre par les rayons extraordinaires. 

Le polychroïsme est manifeste surtout dans les cristaux qui 
présentent une coloration accidentelle, due au mélange de mo- 
lécules d'une substance avec celles d’une autre substance iso- 
morphe, ou bien avec des molécules hétéromorphes qui se 
trouvent interposées entre les molécules essentielles et mêlées 
avec elles d'une manière intime, comme dans le quartz jaune et 
dans le quartz améthyste. Au surplus, M. de Sénarmont a dé- 
montré que la cause qui produit une extinclion inégale de la lu- 
mière polarisée dans les substances biréfringentes pouvait être 
reportée, du moins en partie, aux matières dont les cristaux 
sont souvent imprégnés et qu'ils ont empruntées aux eaux 
mères impures dans lesquelles ils ont été formés, 

Les minéraux uniréfringents ou qui cristallisent dans le système 
cubique sont monochroiles, quel que soit Le sens suivant lequel les 
rayons lumineux les traversent ; les minéraux biréfringents à un 
axe optique sont dichroëles; enfin les minéraux biréfringents à 
deux axes optiques présentent des couleurs qui varient suivant 
l'angle sous lequel on les regarde, et sont par conséquent poly- 
chroiles. 


Astérisme. 


L'astérisme consiste dans des lignes brillantes, qui, par leur répé- 
tition en divers sens, forment ordinairement des croix lumineuses 
ou des étoiles, qu'on aperçoit quand on regarde dans certains mi- 
néraux une vive lumière, soit par réflexion, soit par réfraction. 

Ce phénomène se montre de la manière la plus simple dans 
des minéraux qui sont composés de fibres ou de lames étroiles 
et parallèles, comme certaines plaques de gypse. En les pla- 
cant entre l'œil et la lumière on aperçoit une ligne lumineuse, 
qu'on peut appeler ligne astérique et dont la direction est 
transversale par rapport aux fibres ou aux lames. Le quartz asbes- 
tifère ou œil de chat, le calcaire fibreux, etc. présentent un 
phénomène analogue, 

Un prisme de baryline offre deux systèmes de lignes qui se 
croisent obliquement, el produit une astérie à 4 branches se croi- 
santaussi obliquement. Un prisme d’idocrase montre sur ses bases 
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des lignes rectangulaires, et donne des éloiles à 4 rayons rec- 
langulaires. Une plaque d’un prisme hexagonal de saphir coupée 
perpendiculairement à l’axe présente des siries, qui forment 
entre elles des triangles équilatéraux et qui'produisent des étoiles 
à 6 rayons. 

Mais souvent le phénomène d’astérisme a lieu dans des sub- 
stances qui n’offrent aucune apparence de fibres, et se répète en 
plusieurs sens à là fois. Dans ce cas il résulte d'une structure 
cristalline d’agrégation, ayant pour éléments de petits cristaux, 
qui, apposés parallèlement les uns aux autres, composent un 
cristal ordinairement d’une autre forme et à surface profon- 
dément striée ou cannelée. Ges petits cristaux, disposés par 
files vrectilignes, produisent des siries ou arêtes cunéiformes, 
qui sont réfléchissantes comme les fibres. Chaque système 
de fibres ou de stries parallèles donne naissance à une bande 
lumineuse, qui se montre toujours en travers de leur direction 
et que forme la lumière émanée du point rayonnant, en se 
reflétant sur ces éléments linéaires de structure, soit au dedans 
du cristal, lorsqu'on vise dans sa masse, soil seulement à sa 
surface, quand la lumière ne pénètre pas dans l’intérieur. 

L’astérisme est donc en rapport évident avec la disposition 
des fibres, des stries ou des files de particules dans les cristaux, et 
par conséquent avec les conditions parliculières de la structure 
de ceux-ci. 

Un système unique de stries produit une seule bande lumi- 
neuse, que l’on voit très-nettement quand on regarde à travers 
une plaque taillée parallèlement à la direclion des stries. 
Si le cristal offre dans son intérieur deux séries différentes 
de files de particules se croisant à angle droit, et si on le taille 
en lame parallèle aux deux directions à la fois, on aperçoit une 
croix lumineuse rectangulaire. Lorsqu'il existe trois séries dont 
les directions, parallèles à un même plan, se coupent sous des 
angles de 60°, on voit une étoile régulière à six branches si l’on 
regarde une lame taillée parallèlement à ce plan. 

M. Babinet a rattaché les phénomènes astériques à ceux des ré- 
seaux de la manière suivante. 

Lorsqu'on regarde la lumière d’une bougie à travers une lame 
de verre sur laquelle on a tracé des stries parallèles (fig. 406), 
on voit des deux côtés de la flamme une bande lumineuse qui est 
perpendiculaire à leur direction, Quand les stries sont croisées à 
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angle droit (fig. 407), on aperçoit deux bandes lumineuses croisées 


UUL 


(Fig. 406.) 


. (Fig. 408.) 


de même, et par conséquent une étoile à 4 rayons rectangu- 
laires. Avec trois séries de stries (fig. 408) on a 3 bandes et par 
suite une éloile à 6 rayons, Enfin, il y a généralement autant de 
bandes lumineuses que de directions de stries, el les angles des 
bandesentre elles sont précisément ceux que présentent les stries 
elles-mêmes. 

De semblables structures dans les minéraux produisent les 
mêmes effets. 

Quand on observe des minéraux susceptibles dechatoiement par 
réflexion, on reconnait qu'ils sont formés de fibres plus ou moins 
fines, el que c’est perpendiculairement à ces fibres que se 
montre la ligne de reflet lumineux qu’ils manifestent. 

Le genre d’astérisme que présente un minéral peut done nous 
dévoiler sa structure intérieure. 

Mais certains minéraux, malgré leur analogie avec d'autres, ne 
produisent pas d’aslérisme. En outre, il y a des minéraux, comme 
le grenat trapézoèdre, qui peuvent produire des étoiles à 6 rayons 
inclinés de 60°, lorsqu'on les taille sur certains angles, et des 
éloiles à 4 rayons inclinés de 60° et 4209, quand on les taille sur 
des ængles différents; tandis qu’il n’en est pas ainsi pour d’autres 
minéraux appartenant également au système cubique. Enfin, les 
différentes formes d'une même substance minérale offrent à cet 

égard des dipositions diverses. 

Parhelies. — Les substances aslériques produisent un autre 
phénomène, qui tient également aux systèmes de fibres ou de 
stries. Ce phénomène, nommé parhélie, consiste en un cercle 
lumineux, passant par la flamme qui sert de point de mire, et 
dont le plan est normal à la direction des éléments linéaires de 
la structure. Non-seulément il a lieu dans les substances cristal- 
lisées, mais encore on le remarque dans les malières irrégu- 
lièrement fibreuses, qui sont taillées perpendiculairement à la 
direction des fibres ou des stries. 
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Ainsi, certains grenats rouges, surtout ceux qui sont de forme 
trapézoïdale et qui sont couvertsde stries parallèles aux arêtes du 
rhombododécaèdre, lorsqu'on les taille en plaques perpendicu- 
laires à l’axe qui passe par deux angles trièdres opposés du 
même dodécaèdre, et qu'ensuite on regarde un point lumineux à 
travers ces plaques, montrent une étoile à six branches d’une 
teinte très-vive et une courbe lumineuse qui passe par le point de 
croisement des branches de l’astérie , c'est-à-dire par le point lu- 
mineux. 

Suivant M. Delafosse, ce phénomène doit être attribué à quatre 
systèmes de stries ou de solutions de continuité parallèles et mi- 
roitantes, qui existent à l’intérieur du minéral, par suite de 
son accroissement intermittent. Ces lignes intérieures corres- 
pondraient, d’après le même savant, aux stries superficielles des 
faces, c'est-à-dire aux arêtes du dodécaëèdre, et non aux grandes 
diagonales des rhombes, comme on l’avait supposé. 

En effet, lorsqu'on regarde un grenat dodécaèdre dans la di- 
rection d'un de ses axes rhomboédriques, un des quatre systèmes 
d’arêtes, et par conséquent destries réfléchissantes intérieures, se 
trouve dirigé parallèlement à l’axe. Or, c’estce système qui donne 
le cercle parhélique; tandis que les troîs autres systèmes, étant 
sensiblement parallèles au plan perpendiculaire et également 
inclinés entre eux, produisent les lignes astériques. 

De même, lorsqu'on taille certains grenats perpendiculaire- 
ment à l’un des axes qui passent par deux angles tétraèdres 
opposés, on aperçoit quelquefois une étoile à quatre branches, 
dont l'explication peut être ramenée aux accidents de structure 
intérieure que nous venons d’indiquer. 

Couronnes. — Il existe un jeu de lumière qui se rattache à 
la structure granulaire ou fibro-granulaire de certains minéraux. 
Si le minéral est taillé en plaque mince, et si on le place entre 
l'œil et la lumière, on aperçoit un phénomène de couronne lu- 
mineuse, pareil à celui que l'on voit quelquefois autour du 
soleil ou de la lune. Ce cercle coloré entoure le point pris pour 
mire, au lieu de passer par ce point comme ferait un cercle 
parhélique. Mais pour que le phénomène se manifeste il faut 
que les grains du minéral soient partout d'une épaisseur sensi- 
blement égale. 
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RÉFLEXION. 


Les rayons lumineux qui tombent sur un minéral à surface 
polie, et qui ne le traversent pas ou qui ne sont pas absorbés par 
Jui, subissent deux espèces de réfleæions : l’une irrégulière et qui 
se fait dans toutes les directions, l’autre régulière et qui n’a lieu 
que dans une seule direction; déterminée par celle de la lumière 
incidente, On distingue généralement, dans Pimpression que font 
sur l'organe de la vue les rayons ainsi réfléchis, deux effets diffé- 
rents et susceplibles chacun de nombreuses modifications. Ces 
effets sont ce qu’on nomme l'éclat et la couleur. 

Nous avons parlé, aux caractères immédiats (1), de la transpa- 
rence, de l’opacité, des couleurs, de Péclat, de l’irisation, du cha- 
toïiement, du scintillement aventuriné , et de la décomposition de 
la lumière découverte par Newton, auquel l'optique doit tant de 
travaux importants, Nous nous bornerons aux considérations qui 
ont déjà été présentées à ce sujet. 

Lorsqu'un faisceau de lumière naturelle tombe sur un minéral 
uniréfringent et à surface plus ou moins polie, la portion de ce 
faisceau qui se réfléchit, comme celle qui seréfracte, est toujours 
plus ou moins polarisée, suivant la grandeur de l’angle d'inci- 
dence, L'angle particulier sous lequel les diverses surfaces ré- 
fléchissantes polarisent la lumière en plus grande proportion 
s'appelle angle principal d'incidence ou angle de la polarisation 
maæima, On peut le déterminer avec un goniomèlre à réflexien ct 
une plaque de tourmaline, dont l'axe se trouve perpendiculaire 
an plan de réflexion. L’angle d'incidence pour lequel le rayon 
réfléchi s'éteint complétement quand on l’observe à travers la 
tourmaline est l’angle cherché; tandis que l'angle de polarisation 
est celui pour lequel le rayon réfléchi se trouve perpendiculaire 
au rayon réfraclé correspondant, c’est-à-dire que la tangente de 
cet angle égale l’indice de réfraction du minéral. 

La détermination de l'angle de polarisation peut, comme celle 
de l’indice de réfraction, servir de caractère pour la distinction 
de certains minéraux. Cependant M. Brewster a reconnu que 
l'angle de polarisation à la surface descristaux biréfringents n’est 
pas rigoureusement le même dans tous les plans d'incidence. 


(1) Pages 50, 51, 52, B3, 54, 55, 56, 57 et 58 


» 
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Remarque. 


Malgré tout l’intérèt que présentent les propriétés optiques des 
minéraux, nous devons nous borner aux considérations qui pré- 
cèdent. En effet, si l’on pouvait étudier les propriétés optiques 
sur toutes les substances minérales différentes et sur toutes 
leurs variétés, on rencontrerait certainement des anomalies 
extrêmement nombreuses, De sorte qu'outre la difficulté et quel- 
quefois l'impossibilité d'appliquer les propriétés optiques, les 
nombreuses anomalies qu’elles présentent dans les minéraux ne 
permettent pas de regarder ces propriétés comme des caractères 
assez constants ni assez praliques; dépendant principalement 
des conditions physiques, loin d’être des caractères essentiels, 
elles n’ont pas pour l’histoire naturelle toute l'importance qu'on 
leur suppose généralement. Néanmoins, si l’on parvenait dans la 
suite à appliquer facilement le moyen analytique découvert par 
MM. Bunsen et Kirchhoff, à la faveur des raies obscures ou 
brillantes et colorées que présentent les flammes au milieu des- 
quelles sont placés les corps, on pourrait trouver par là une 
méthode précieuse pour la reconnaissance des différents min- 
AUX, 


GARAGTÈRES DÉPENDANT DE L'ACTION DE L'ÉLECTRICITÉ. 


Les principaux caractères physiques qui dépendent de l’ac- 
tion de lélectricité se rapportent à l'électricité ordinaire, à la 
phosphorescence et au magnétisme. 


ÉLECTRICITÉ ORDINAIRE. 


Les minéraux sont susceptibles de s’électriser; mais ils diffè- 
rent généralement les uns des autres par la manière dont ils peu- 
vent êlre électrisés, par la facilité avec laquelle ils acquièrent l'é- 
lectricité où la transmettent, par la nature de l'électricité qui se 
développe en eux, ainsi que par la durée, le genre et l'intensité 
des phénomènes, 

La plupart des minéraux s’électrisent quand on les frotte avec 
un autre corps; quelques-uns , comme le spath d'Islande et la 
topaze, deviennent électriques lorsqu'on les touche ou qu’on les 
presse entre deux doigts; d'autres, comme la tourmaline et le 
quartz, acquièrent l'électricité par lachaleur ; enfin, ily en à qui 
ue s’électrisent qu'avec la plus grande difficulté. 

Malgré le peu d'importance pour la minéralogie de la plupart 
des phénomènes électriques, nous signalerons les principaux. 


Electricilé normale. 


Par le frottement les variétés cristallisées et les variétés non 
cristallisées ne prennent pas toujours une électricité sem- 
blable, Il arrive aussi que deux cristaux de la même substance 
acquiérent des électricités différentes, et qu'un même cristal 
prenne par le frottement de l’une de ses faces une espèce d'élec- 
tricité, tandis que par le frottement d’une autre face il affecte 
l'électricité contraire. 

Certains minéraux, tels que le calcaire spathique et la topaze, 
conservent Ja vertu électrique pendant plusieurs jours; d'au- 
tres, tels que le quartz et le diamant, la perdent presque im- 
médiatement,. 

On ignore les causes de toutes ces différences ; seulement on 
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admet qu'elles résultent de l’état des surfaces et en général de 
l'état moléculaire des minéraux, 

On distingue les minéraux électriques en deux classes : 4° les 
minéraux ?solants, ® les minéraux conducteurs. Les minéraux 
isolants sont ceux qui retiennent plus ou moins l'électricité et 
qu'on peut électriser en les tenant entre les doigts, Les minéraux 
conducteurs sont ceux qui transmettent plus ou moins facile- 
ment l'électricité aux corps en contact avec eux, et qu’on ne peut 
électriser qu'après les avoir isolés, c’est-à-dire qu'après les avoir 
fixés sur un support fait d'une matière isolante, 

La première classe comprend les minéraux généralement 
transparents, incolores, ou doués d’une couleur propre et d’appa- 
rence vitreuse ou résineuse, comme le calcaire spathique, la to- 
paze, le succin, le soufre, ele, La seconde classe comprend les 
minéraux généralement opaques et doués de l'éclat métallique, 
comme le graphite, la pyrite, la galène, ele. 

On distingue aussi les minéraux d’après la nature de l'électri- 
cité qu'ils prennent habituellement. Les uns, Lels que le diamant, 
le calcaire spathique, etc., acquièrent toujours l'électricité vitrée 
ou posilive; d'autres, tels que le succin, le soufre, elc., acquièrent 
toujours l’électricilé résineuse ou négative; il en est aussi qui 
suivant les circonstances et l’état de leurs faces, polies et bril- 
lantes , ou ternes et rugueuses, prennent tantôt l'électricité posi- 
tive, tantôt l'électricité négative; il y a même un minéral, le dis- 
thène, dont deux facesopposéess’électrisentordinairement en sens 
inverse, c’est-à-dire lune positivement et l’autre négativement. 

Le moyen qu'on emploie ordinairement pour électriser les 
ininéraux est le frottement à l’aide d'une étoffe de laine. 

Pour reconnaitre si un minéral est électrisé, il suffit de le 
présenter à un électroscope ou simplement à un corps très-pelit 
et très-léger, qui est alors alliré , dans le cas où le minéral se 
trouve électrisé, 

L’électroscope dont on se sert habituellement est un appareil 
(fig. 409) qui se compose essentielle- 
ment d’une aiguille métallique, très- 
mince, horizontale, terminée par deux 
petites sphères creuses, et mobile, au 
moyen d’une chappe en agathe ou en 
acier, sur une lige, en verre ou en 
gomme laque, terminée en pointe. 


510 PROPRIÈTÉS DES MINÉRAUX. 


Pour reconnaître l'espèce d'électricité on donne (au moyen 
d’un bâton de cire ou d'un tube de verre préalablement frotté et 
isolé) à l'aiguille de l'électroscope l’une des deux électricités 
positive ou négative; puis, lorsqu'on présente à l'aiguille le mi- 
néral électrisé, s'il y a répulsion entre l'aiguille et le minéral, 
on en conclut que le minéral possède la même espèce d'élec- 
tricité ; si au contraire il y a attraction, le minéral possède une 
électricité d'espèce différente. 


Pyro-électricilé. 


Les minéraux qui peuvent s’électriser par la chaleur sont 
nommés pyro-électriques. On distingue deux sortes de pyro-élec- 
tricité : 4° Ja pyro-électricilé simple, 2 la pyro-électricilé polaire. 

Pyro-électricité simple. — La pyro-électricité simple consiste 
dans le développement d'une seule espèce d'électricité, positive 
où négative, sur toute la surface du minéral, comme cela aurait 
lieu par le frottement ou bien par la pression; elle n’est done 
qu’un phénomène ordinaire de tension électrique, qui a pour 
cause la chaleur. 

Cette sorte de pyro-électricité peut se rapporter à beaucoup de 
minéraux cristallisés ou non. 

Pyro-électricilé polaire. — La pyro-électricité polaire consiste 
en ce que certains minéraux, qui sont chauffés ou refroidis unifor- 
mément manifestent, tant que leur température est uniformé- 
ment croissante ou décroissante, les deux espèces d'électricité 
à la fois, mais seulement dans des points séparés et situés ordi- 
nairement aux extrémités d’un même axe, auxquels on a donné 
le nom de pôles électriques. 

Cette sorte de pyro-électricité est beaucoup plus rare que la 
précédente. Les minéraux isolants, cristallisés et présentanli 
une dissymétrie paraissent être les seuls qui puissent offrir la 
pyro-électricité polaire ; en sorte qu'il existe une relation entre 
ce phénomène et les conditions cristallographiques des miné- 
l'aUx. 

Suivant M. Becquerel, les minéraux ne peuvent acquérir l’é- 
lectricité polaire qu’à une certaine température, à peu près cons- 
tante pour chacun d'eux, mais différente pour les minéraux 
différents. À partir de cette limite, l'intensité électrique se déve- 
loppe à chaque pôle avec l'élévation ou l'abaissement de la tem- 
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pérature. Toute trace d'électricité disparaît si la température 
reste stationnaire. Une température uniformément croissante et 
une température uniformément décroissante déterminent les 
mêmes phénomènes; seulement les pôles sont inversés pour 
un cas par rapport à l’autre. 

Les minéraux qui présentent les exemples les plus remarqua- 
bles de pyro-électricité polaire sont : la tourmaline, la calamine, 
la scolézile, la boracite, l'axinite, la prehnitle, la topaze, l'éme- 
raude, la barytine, le quartz et le rutile. 

MM. G. Rose et Riess ont cherché à déterminer : 4° la posi- 
tion des axes et des pôles pyro-électriques, 2° la nature de l'élec- 
tricité développée à ces pôles. 

Ils ont divisé les cristaux pyro-électriques polaires en trois 
catégories : 4° cristaux à pôles lerminauæ ; 2° cristaux à plusieurs. 
axes d'électricité; 3° cristaux à pôles centraux. 

Dans la première calégorie sont comprises la tourmaline, la 
scolézile, la calamine, etc. Les cristaux à pôles terminaux se pré- 
sentent sous forme soit de prismes, soit de baguettes isolées ou 
agrégées, aux extrémités desquels se trouvent les pôles élec- 
triques. Ces cristaux n'ont qu’un seul axe électrique, qui se con- 
fond avec l’axe cristallin principal, 

Dans la seconde catégorie sont comprises l’axinite, la bora- 
cite, etc. L'axinite a deux axes électriques, qui sont distincts 
des axes cristallins. Le premier part de langle solide latéral 
de droite du parallélipipède aigu, qui représente la forme primi- 
tive de ce minéral, pour aboutir à gauche dans le voisinage de 
l'angle solide culminant. Le second occupe une position sem- 
blable dans le sens opposé. Ces axes ne se croisent pas au centre 
du cristal comme les axes cristallins. La boracite a sept axes 
électriques, qui se confondent avec les axes cristallins, savoir : 
trois qui joignent les milieux des faces opposées du cube, et 
quatre qui joignent les angles solides opposés de ce cube. Elle 
offre donc quatorze pôles électriques, dont.huit aux angles 
solides et six au milieu des faces, 

Dans la troisième catégorie sont comprises la prehnite, la to- 
paze, ete, La prehnite, dont la forme primitive est un prisme 
droit à base rhomboïdale, a deux axes électriques, qui sont placés 
bout à boutsuivant la petite diagonale de la base ; par conséquent 
il existe au centre de cette base un pôle commun d’un certain 
ordre, et à chaque extrémité de la diagonale un pôle d’un ordre 
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opposéà celui du centre.Ily adonc à chaque base de la prebnite 
trois pôles, dont un est central. L'observation précédente s’ap- 
plique aussi à toute section faite entre les deux bases ; en sorte 
que ce ne sont plus des pôles isolés, maïs des séries linéaires des 
pôles, qui résultent de l’action de la chaleur, La topaze offre 
des phénomènes semblables, 

D'après les faits qui précédent, on peut distinguer deux cas 
de pyro-électricité polaire : 1° celui des cristaux extéro-polaires, 
ou à pôles tous extérieurs; 2° celui des cristaux centro-polaires, 
ou à pôles en partie extérieurs et en partie centraux. 

Relativement à la nature de l’électricité développée aux pôles, 
lorsqu'un pôle prend une sorte d'électricité pendant l'échauffe- 
ment, il passera nécessairement à l’état d'électricité contraire 
pendant le refroidissement, et réciproquement. On nomme pôle 
analogue celui qui accuse de l'électricité positive pendant la pé- 
riode ascendante de température, et de l'électricité négative pen- 
dant la période descendante ; tandis qu’on appelle pôle antiloque 
celui qui accuse de l'électricité négative pendant la période 
ascendante de température, et de Pélectricité positive pendant la 
période descendante. 

Or, dans la tourmaline, un des sommets porte particulièrement 
les faces de la pyramide fondamentale posées sur trois faces du 
prisme. Ce sommet est constamment analogue; au contraire, le 
sommet opposé est antilogue, La scolézite se présente en faisceaux 
radiés etcomposés de prismes ou d’aiguilles, dans lesquels le pôle 
antilogue se trouve toujours à l’extrêmité libre ou divergente des 
rayons, Dans les faisceaux de la calamine, le contraire à lieu, 
c'est-à-dire que le pôle anlilogue se présente du côté vers le- 
quel les prismes ou aiguilles convergent, Dans la prehnite et la 
topaze le pôle central estanalogue;et les pôles situés sur les arêtes 
obluses, passant par les extrémités de la petite diagonale, sont 
tous antilogues, L’axinile et la boracite ont aussi des pôles d'une 
espèce fixe et déterminée. 

Il y a donc une corrélation entre la différence denature des pôles 
électriques et la différence de forme des parties où ils résident, 

M. Delafosse admet que la pyro-électricité polaire est due à 
une différence de constitulion intérieure des parties qui la pré- 
sentent, Il est vrai qu'ordinairement on remarque une relation 
entre la pyro-électricité polaire et la dissymétrie apparente des 
extrémités où résident les pôles de natures différentes; mais il y 
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a des minéraux pyro-électriques polaires qui paraissent être en 
cristaux complétement symétriques. 


Conductibilite. 


La conductibililé électrique est le pouvoir que possèdent les sur- 
faces des minéraux cristallisés de propager l'électricité avec plus 
ou moins de facilité dans certains sens, suivant la forme cristalline. 

Il résulte des recherches de MM. Wiedemann et de Sénar- 
mont que la conductibilité électrique est analogue à la conducti- 
bilité de la chaleur ainsi qu’à la propagation de la lumière, et 
qu’elle se trouve d’accord avec la symétrie cristallographique. 

Sur des cristaux appartenant au système cubique l'électricité 
s’'épanouit cireulairement autour de la pointe qui amène l'élec- 
tricité, et couvre d’une lueur uniforme la surface du cercle, La 
même chose parait avoir lieu pour les cristaux se rapportant au 
système prismatique droit à base carrée et au système rhomboé- 
drique, mais seulement quand la face en expérimentalion est 
normale à l’axe de symétrie. Dans tous les autres cas, on voit un 
flux rapide d'électricité s'échapper linéairement du centre en 
sens contraires, et tracer ainsi un diamètre lumineux d’une orien- 
tation déterminée, qui indique la direction de la conductibilité 
maxime. 

Ainsi, pour les cristaux se rapportant au système cubique, la 
conductibilité superficielle est égale en tous sens et sur toutes les 
jaces. 

Pour les cristaux se rapportant au système prismatique droit 
à base carrée ou au système rhomboédrique, la conductibilité est 
égale en tous sens sur les faces normales à l’axe de symétrie 
cristallographique ; sur les faces parallèles à cet axe il existe une 
direction de conductibilité maxima. qui lui est parallèle où 
perpendiculaire; sur les faces inclinées à cet axe il y a une 
direction de conductibililé maxima, qui est parallèle ou per- 
pendiculaire à la projection de l'axe de symétrie, ou, en d'’au- 
tres termes, à la trace de la section principale sur la face que 
l’on considère. 

Pour les cristaux serapportant aux autres systèmes, il existe sur 
une face quelconque une direction fixe de conductibilité maxima ; 
quand la face contient dans son plan un ou deux axes de symé- 
trie cristallographique, cette direction est. parallèle ou perpen- 
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diculaire à ces axes; quand la face ne contient pas d'axe de sy- 
nétrie dans son plan, la direction de conductibilité maxima 
ne peut être prévue a priori, et doit être déterminée par l’expé- 
rience. 


PHOSPHORESCENCE. 


La phosphorescence consiste en lueurs plus ou moins vives et 
diversement colorées que produisent un certain nombre de mi- 
péraux dans l'obscurité, soit par eux-mêmes, soit par le frotte- 
ment, la percussion, la compression, l’action de la chaleur, ete. 

La facilité avec laquelle les minéraux deviennent phosphores- 
cents par l’un ou par l’autre de ces moyens varie beaucoup. II 
x a des minéraux sur lesquels le plus léger frottement suffit pour 
produire une trainée lumineuse dans l'obscurité; telles sont 
certaines variélés de blende, D’autres exigent un frotltement 
plus fort et comme une percussion; par exemple, en frappant l’un 
contre l’autre deux morceaux de silex, on produit au point de 
contact une lumière plus où moins vive. On rend encore phos- 
phorescents certains minéraux en les chauffant : la phosphorite 
terreuse donne une belle lueur jaune, lorsqu'on projette sa pous- 
sière sur uue pelle chaude dans l'obscurité; des variétés de fluo- 
rine produisent de même une couleur verte, et par suite ont reçu 
le nom de chlorophanes. 

La fluorescence est une phosphorescence qui ne dure qu'un 
instant inappréciable. 

Les physiciens admettent que la lumière phosphorique est 
identique avec la lumière électrique, etqu'un dégagement d’élec- 
iricité accompagne toujours l’émission de la phorescence. 

Selon Dessaignes, la phosphorescence serait en rapport avec la 
structure cristalline et avec les directions des clivages les plus fa- 
ciles. 

L'état des surfaces a une grande influence sur la phosphores- 
cence opérée par friclion. En général, elle ne se manifeste pas 
sur les cristaux dont les faces sont naturellement polies et bril- 
lantes; au contraire, il suffit souvent de dépolir les surfaces ou 
de réduire le cristal en fragments pour le rendre apte à la phos- 
phorescence, Néanmoins le diamant donne des lueurs lorsqu'il 
est taillé et poli, et n’en produit aucune lorsqu'il se trouve en 
cristaux naturels, 
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La phosphorescence esl surtout sensible dans les substances 
minérales qui sont composées de fluorures ou de sulfures mé- 
talliques. 

Certains sels qui ne sont pas phosphorescents le deviennent 
lorsqu'ils ont été fortement calcinés au contact du charbon : 
c'est ainsi que l'on formait autrefois le phosphore artificiel, dit 
phosphore de Bologne. 


MAGNÉTISME. 


Le’magnétisme des minéraux est la faculté qu’ils possèdent, dans 
des circonstances convenables, d'agir sur un aimant ou d'être af- 
fectés par lui. Gette propriété paraît résulter particulièrement de 
la présence de quelques métaux et spécialement du fer dans les 
minéraux. 

Les métaux qui ont été reconnus magnétiques sont le fer, le 
nickel, le cobalt, le chrome et le manganèse ; mais il n’y à que 
le fer qui se rencontre dans la nature à l’état convenable pour agir 
d'une manière sensible sur l'aiguille aimantée : les autres mé- 
taux ne possèdent la propriété magnétique qu'à un degré beau- 
coup plus faible, et ne la manifestent qu'après avoir été amenés 
par des préparations à un état de grande pureté, 

Suivant M. Delesse, les minéraux et les roches qui manifes- 
tent naturellement et assez sensiblement la propriété magnétique 
sont : le fer natif des’ aérolites, l’aimant, la nigrine, la leberkise, 
certaines pyrites, des oligistes, l’aluminosilicate de fer, les mine- 
rais de platine, la pyrorthite, l’augite, la hornblende, Fhyper- 
sthène, desgrenats, des micas, le basalte, la dolérite, des trachytes, 
des serpentines, le mélaphyre et l’hypérite. Le fer oxydulé ou ai- 
mant est l'aimant naturel le plus énergique. 

Beaucoup d'autres minéraux et peut-être tous sont magnéli- 
ques par eux-mêmes, ou par certaines substances magnéliques 
qu'ils peuvent contenir; mais ils le sont trop faiblement pour 
que leur pouvoir magnétique puisse se manifester dans les con- 
ditions ordinaires. 

Il paraîtrait que les aimants naturels sont redevables de leurs 
propriétés magnétiques à l’action du globe terrestre, qui agit 
lui-même à la facon des aimants, el que dans leurs gisements 
respectifs la ligne des pôles magnétiques devait correspondre au 
méridien magnétique du lieu. Au reste, c'est ce que l'on à 
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constalé pour des roches de cerlaines montagnes, dont la masse 
entière parait douée de magnétisme. 

On distingue en deux sortes l’action que les minéraux peuvent 
exercer sur Paiguille aimantée : 1° le magnétisme simple, 2° le ma- 
gnélisme polaire. 

Le magnélisme simple est celui des minéraux qui agissent 
par attraction sur les deux pôles de l'aiguille, et qui prennent 
passagèrement, sous l'influence de l'aiguille, des pôles qu'ils 
ne conservent pas quand on les soustrait à cette influence. 

Le magnélisme polaire est celui des minéraux qui possèdent 
par eux-mêmes des pôles, dont l’un agit constamment par attrac- 
tion et l’autre par répulsion sur la même extrémité de l'aiguille, 
el qui tous deux attirent et retiennent la limaille de fer dans 
laquelle on plonge le minéral. 

Pour reconnaitre si un minéral jouit du magnétisme simple, il 
suffit de l’approcher d’une aiguille aimantée, qui repose sur un 
pivot placé à l'extrémité d’une tige (fig. M0), et de voir si Pai- 
guille est dérangée par attraction de sa position 
£? d'équilibre. 

{ Pour reconnaitre si un minéral possède le 

| magnétisme polaire, il faut présenter successi- 

| vement au mème pôle de l’aiguille les diverses 
És parties du minéral, afin de trouver un point 
(ER AIG où il y ait répulsion; lorsqu'on Lombe tout d’a- 
bord sur une partie qui attire ce pôle, on présentera le mi- 
néral par le point diamétralement opposé, et l’on observera 
une répulsion du même pôle, dans le cas de magnétisme polaire. 

Quand le minéral est réduit en poussière, on promène sur 
cetle poussière un barreau aimanté , et on la voit s'attacher aux 
deux extrémités du barreau (fig. 411). 

Tout minéral placé entre les pôles d’un 
électro-aimant très-puissant est sensi- 
ble à l’action magnétique, et celte action 

s'exerce tantôt comme force altraclive , 


(Fig. 411.) 


tantôt comme force répulsive. Ainsi, de petits tubes en verre 
remplis de la poussière du minéral, et suspendus librement par 
leur milieu, ou sont attirés par les pôles de l’aimant et tendent 
à se diriger parallèlement à l’axe magnétique, ou ils sont repous- 
sés par les pôles de l’aimant et tendent à se diriger perpendien- 
lairement à l'axe magnétique. 
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On peut donc encore diviser les minéraux magnétiques en deux 
classes : 4° les minéraux paramagnétiques, ou ceux qui sont atti- 
rables à l’aimant et dont la poussière prend une direction paral- 
lèle à l’axe magnétique; 2° les minéraux diamagnéeliques, ou 
ceux qui sont repoussés par l’aimant et dont la poussière prend 
une direction perpendiculaire à l'axe magnétique. 

Parmi les minéraux paramagnétiques nous citerons le fer, le 
nickel, le cobalt, le manganèse, le platine, la cassitérite, l'ido- 
crase, la tourmaline, le pyroxène, etc. ; parmi les minéraux dia- 
magnétiques, le soufre, l’arsenic, le bismuth, l’antimoine, le 
zinc, le plomb, l’or, le quartz, le calcaire, le gypse, le zircon, 
la topaze, ete. 

En outre, il y a des minéraux qui, suivant leurs variétés ou 
selon certaines circonstances de température, de milieu am- 
biant, etc., seraient tantôt paramagnétiques, tantôt diamagné- 
tiques. Le disthène est dans ce cas. 

D'après M. Ed. Becquerel, lPaimant n’exercerait qu'une seule 
sorte d'action sur tous les corps soumis à son influence, et la ré- 
pulsion proviendrait de ce que les corps seraient alors plongés 
dans un milieu plus magnétique qu'eux; tandis que d’autres 
physiciens, notamment M, Faraday, admettent l'existence de 
corps de deux natures différentes de magnétisme. 

Enfin les expériences de M. Delesse conduiraient aux résul- 
tats suivants : 

1° Tout minéral magnétique peut devenir magnétipolaire ; 
il conserve généralement les pôles qui lui ont été donnés par 
l’aimantation, et quand on le brise, il se comporte comme un 
aimant, dont il possède toutes les propriétés, 

2 Lorsqu'un minéral peut devenir magnétipolaire, qu’il soit 
agrégé ou désagrégé, le mélange d'une substance diamagné- 
ique n'empêche pas celte propriété de se développer. 

3° Un minéral magnétique, homogène ou hétérogène, agrégé 
ou désagrégé, cristallisé ou non cristallisé, est susceptible de 
prendre dans toutes ses parties autant de paires de pôles que l’on 
veut, et ces pôles peuvent être inversés un nombre infini de fois, 

4° La distribution des pôles magnétiques dans un cristal n’est 
pas en relation avec les axes cristallins. 

Néanmoins, il paraît résulter des expériences d’autres savants 
que dans les minéraux cristallisés qui ne se rapportent pas au 
système cubique les axes cristallographiques exercent une cer- 
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‘taine influence sur le développement de la polarité magnétique. 
L'action sensible sur Paiguille aimantée est un caractère assez 
restreint; cependant elle peut servir pour reconnaître certains 
minéraux, notamment le fer natif des aérolites, l’aimant, la ni-. 
grine, la leberkise, ete, 


CARACTÈRES CHIMIQUES. 


Les caractères chimiques des minéraux sont ceux qui indi- 
quent leur composition substantielle respective. 

Ces caractères exigent pour être dévoilés que l’on analyse une 
partie du minéral, ou que l’on altère sensiblement sa matière à 
l’aide du feu, de l'électricité ou des réactifs ordinaires de la 
chimie. 

La composition chimique des minéraux peut être considérée 
sous trois rapports : 4° sous le rapport de la composition quali- 
lalive, c’est-à-dire de la nature ou qualité particulière de chacun 
des éléments composants ; 2° sous le rapport de la composition 
quantitative, c’est-à-dire des quantités relatives de ces éléments ; 
Je sous le rapport de la composilion corpusculaire, c’est-à-dire 
du type spécial dela combinaison, résultant du nombre réel et de 
la position respective de chaque sorte de molécules et même d’a- 
tomes, 


COMPOSITION QUALITATIVE, 


Nous avons vu ce que l’on devait entendre par corps simple 
ou substance élémentaire, el par corps composé ou substance 
complexe (1). 

Les soixante et quelques corps admis comme substances élé- 
mentaires sont divisés en : 1° corps simples métalloides, ou ga- 
soliles ; 2 corps simples métalliques, où métaux. 

On les distingue aussi en corps électro-posilifs el en corps 
électro-négatifs. 

Voici sur quelle considération repose cette dernière distinc- 
tion : 

Lorsque par l’action de la pile voltaïque on détruit une com- 
binaison, on observe toujours que l’un des corps composants 
soit simple, soit même formé de plusieurs éléments, se porte au 
pôle positif, et que l’autre au contraire se porte au pôle négatif; 


(1) Pages 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28 et 29. 


320 PROPRIÉTÉS DES MINÉRAUX. 

d'où l’on conclut que le premier possède l'électricité négative, 
en vertu de la quelle il se trouve attiré et fixé au pôle positif, 
tandis que le second possède l'électricité positive. D'après cela, 
on a nommé l’un de ces corps électro-négatif et l’autre électro- 
positif. La combinaison a été regardée comme le résultat de 
celte opposition, et l’on a conçu qu'il y avait combinaison entre 
deux corps toutes les fois que l’un pouvait être électro-négatif 
par rapport à l’autre, qui dès lors est électro-positif par rapport 
au premier. 

On distingue donc toujours deux sortes de corps dans une 
combinaison, quelque compliquée qu’elle soit : les corps élec- 
tro-négatifs et les corps électro-positifs. 

Les corps électro-négatifs sont aussi nommés éléments mi- 
néralisaleurs, etles corps électro-positifs éléments minéralisables. 

Mais toutes ces distinctions entre les corps ne sont que rela- 
tives, et non absolues. 

On divise les minéraux en minéraux simples ct en minéraux 
composés (4). 

Les minéraux simples sont les substances élémentaires que 
l'on trouve à l'état libre dans Ja nature: tandis que les miné- 
raux composés sont ceux qui résultent de combinaisons natu- 
velles entre les corps simpies. 

Pour les minéraux simples, les caractères chimiques se bornent 
à la nature de la substance. 

Touts les corps simples ne se combinent pas entre eux, et il 
n’y à qu'un certain nombre de ces corps qui forment des élé- 
ments essentiels des combinaisons naturelles. 

Pour les minéraux composés, les caractères chimiques relatifs 
à la composition qualitative consistent dans la détermination de 
tous les éléments essentiels qui entrent dans la composition de 
ces minéraux. 

Lesminéraux composés peuvent être formés par la combinai- 
son de deux, trois, quatre et jusqu’à une dizaine de substances 
élémentaires; mais ces corps simples peuvent s’y trouver associés 
à divers degrés de combinaison, par exempleaux états d'éléments, 
d'oxydes, d'acides, de sulfures, de chlorures, de sels, etc., 
plus ou moins complexes. 


(1) Pages 14, 15 et 16. 
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COMPOSITION QUANTITATIVE, 


La composition quantitalive s'applique seulementaux minéraux 
composés, 

Les combinaisons naturelles entre les corps simples, pour for- 
ner les minéraux composés, ont lieu suivant des lois simples. 

Ainsi, pour la constitution de l’ensemble des minéraux com- 
posés, il y a tout au plus 45 substances élémentaires qui soient 
essenlielles, et ces substances s’y trouvent associées chimique- 
ment tout au plus jusqu’au nombre de 10. En outre, les corps 
simples ou composés se combinent eutre eux dans un certain 
nombre de proporlions nettement déterminées, qui n’admet- 
tent pas d’intermédiaire et qui ont entre elles des rapports 
simples, 

Les principales lois sont au nombre de 4, savoir : 1° loi des 
proportions définies ; 2° loi des proportions multiples ; 3° loi des 
quantités de l'élément électro-négatif dans les parties du com- 
posé ; 4 loi des équivalents, ou des proportions, normales. 

Loi des proportions définies. — Pour chaque espèce de corps 
composé les proportions relalives des éléments constituants sont 
déterminées et constantes ; en sorte que les proporlions qu’on a 
reconnues dans une variété de minéral se trouvent dans toutes 
les autres variétés, pourvu qu’elles soient égilement pures. 

Pour unmême minéral considéré à l'état de pureté absolue, ces 
proportions doivent donc être regardées comme invariables, 

Par exemple : dans la galène, ou sulfure de plomb, il y a cons- 
tamment, en poids, pour 400 de minéral 43,5 de soufre et 86,3 
de plomb; dans le calcaire ou carbonate de chaux il y a toujours 
pour 100 de minéral 43,5 d'acide carbonique et 56,5 de chaux ; 
il enest de même pour les autres minéraux, quelle que soitla com- 
plication de leurs composilions respectives. 

Nous montrerons plus tard qu'on retrouve encore la cons- 
lance des proportions définies lorsque les minéraux sont im- 
purs, si l’on élimine les parties étrangères à la composition nor- 
male. 

Loi des proportions mulliples. — Nous venons de voir que des 
corps, par exemple le soufre et le plomb, l'acide carbonique 
el la chaux, etc., ne se combinent entre eux qu'une fois et que 
dans un nombre fixe de proportions. Mais souvent un corps se 
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combine, dans des circonstances différentes, avec un aulre corps, 
en deux, en trois ou en un plus grand nombre de proportions. 
Dès lors, si l’on prend Pun de ces deux corps toujours en même 
quantité, évaluée en poids, et si l’on compare entre elles les 
proportions de l’autre corps, aussi évaluées en poids, on trouve 
que ces dernièressontdes multiples ou des sous-multipleslesunes 
des autres; en sorte qu'il suffit d'en connaitre une seule, pour 
pouvoir en déduire toutes les autres. 

Par exemple, le soufre en se combinant avec le cuivre donne 
lieu à deux sulfures de cuivre. 


L'un est composé de EC ; 
[ 393,99 de cuivre; 


{ 200 de soufre, 
| 393,38 de cuivre. 


{ 100 de soufre, 
| 


L'autre — de 


D'où l’on voit que pour la même quantité de cuivre il y a deux 
fois autant de soufre dans le dernier sulfure que dans le premier, 
c'est-à-dire que dans ces deux sulfures de cuivre les quantités 
de soufre sont entre elles comme 1 : 2. 

Lecuivre et l'oxygène se combinent dans deux proportionspour 
constituer deux oxydes de cuivre, la zigueline et la mélaconise. 
| 11,22 d'oxygène, 
| 88,78 de cuivre; 

{ 20,17 d'oxygène, 
| 79,83 de cuivre. 


La zigueline est composée de 
La mélaconise, — de 


La comparaison de ces deux compositions ne dévoile pas au 
premier aspect un rapport Simple; mais si l’on cherche par la 
règle des proportions le poids de Ja quantité d'oxygène qui dans 
la mélaconise correspond à 88,78, poids de la quantité de cuivre 
renfermée dans la zigueline, on a! 


19,83 420,17 ::88, 18: 2, 


ve qui donne pour le poids de la quantité d’oxygène contenne 


dans la mélaconise æ — 22,43, c'est-à-dire le double de 11,22 


ou du poids de la quantité d'oxygène contenue dans la zigueline. 
Donc pour la même quantité de cuivre il y a réellement deux 
lois autant d'oxygène dans la mélaconise que dans la zigueline ; 
en d'autres termes, la proportion de ces quantités d'oxygène est 
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L’oxygène et le soufre se combinent en trois proportions, pour 
former Pacide hyposulfureux, l'acide sulfureux et l'acide sulfu- 
rique. 

a CE 7 { 100 d'oxygène, 
L’acide hyposulfureux est composé de | 201:20 de soufre: 
L'acide LAN { 200 d'oxygène, 
L'acide sulfureux — de | 201.12 de soufre: 

de Re {| 300 d'oxygène, 

L'acide sulfurique — de | 201,18 de soufre. 


Il résulte de la comparaison des trois compositions précédentes 
que pour lamême quantité de soufre les quantités d'oxygène sont 
entre elles comme 1 : 2 : 3. 

Pour d’autres corps les proportions sont quelquefois 4 : 3; 
1:4;ou2:3, et même 4 : 5. On les trouve rarement plus coni- 
pliquées. 

Les règles précédentes s'appliquent aussi aux combinaisons 
dont les corps constituants sont eux-mêmes déjà composés. 

Néanmoins, les analyses de certains composés lernaires ou 
plus complexes semblent souvent indiquer des rapports qui ne 
peuvent être ramenés aux précédents que par des soustraclions 
ou des additions de matières, ou bien que par d'autres hypo- 
thèses, 

Loi des quantités de l'élément électro-néqutif dans les parties 
d'un composé. — Cette loi régit les combinaisons dont les par- 
ties constliluantes, elles-mêmes composées, ont un principe mi- 
néralisateur commun, Elle consiste en ce que les quantités du 
principe commun dans les parties du composé sont entre elles 
dans un rapport simple, qui ordinairement est encore celui de 
a 1, à 2, à 3, ou à 4. 

Ainsi, par exemple, la baryline ou sulfate de baryle 


Serel 34,37 d'acide sulfurique , contenant 20,57 d'oxygène, 
(65,63 de baryte, contenant 6,85 id. 
Or, 20,57 renfermant 3 fois 6,85, ces nombres sont entre eux 
comme { : 3. 

On voit donc que la quantité d'oxygène contenue dans Pacide 
sulfurique d'un poids quelconque de barytine est triple de celle 


que renferme la baryte. 
21. 
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Dans le bournonite, les 3 sulfures de plomb, de cuivre et 
d'antimoine qui constituent ce minéral présentent exactement la 
même quanlilé de soufre, c'est-à-dire que les quantités de soufre 
renfermées dans les 3 sulfures de la bournonite sont entre elles 
comme 1 :1:4, 

Pour certains silicates on trouve les quantités et les rapports 


suivants : 

Oxygène. Rapport. Oxygène, Rapport. 
Silice. 0,403 0,209 2 Silice. 0,424 0,220 3 
Alumine.0,225 0,405 1 Alumine 0,311 0,146 2 
Chaux. 0,312 0,104 1 Chaux, 0,362 0,073 4 


Les nombres 9, 4 et 1, ou bien 3,2 et 1 sont des poidsrelalifs 
d'oxygène qui caractérisent ces deux silicales. 

On voit donc, par les exemples précédents, que les quantités de 
l'élément électro-négatif dans les composants sont généralement 
des multiples ou des sous-multiples de la quantité du même élé- 
ment dans l’un des composants ; d'où il résulte des rapports qui 
offrent une expression très-nelle de la composition des miné- 
r'iux COMPOSÉS, 

Loi des équivalents ou des proportions normales.— Quand on 
connaît les quantités en poids des différents corps qui peuvent se 
combiner à un seul et même poids d’un autre corps, par exemple 
avec 100 parties d'oxygène, on connaît alors les proportions en 
poids dans lesquelles les premiers corps se combineraient entre 
eux, Ces quantités de poids relatives et déterminées, suivant 
lesquelles ont lieu les combinaisons, sont nommées équivalents. 

Si l’on prend pour unilé le poids de l’un quelconque des corps 
simples, el si l’on cherche les poids correspondants des autres 
corps simples qui se combinent avec cette unité pour former 
les composés binaires, on obtient une série de nombres pro 
porlionnels à l'unité et représentant les équivalents. 

Ce travail à été fait en prenant le poids de l'oxygène pour 
unité(1)}; seulement on a représenté le poids de l’oxygène par 100, 
afin d'éviter trop de fractions, et l’on a eu pour équivalents des 
nombres proportionnels à 400 d'oxygène. 


(1) Certains chünistes ont pris le poids de l'hydrogène, parce que l'hydrogène 
est le corps simple le plus leger connu; mais l'oxvgène est celui qui entre le plus 
généralement dans les corps composés naturels 


rr4 
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Par exemple : 
100 d'oxygène se combine à 200 de soufre, 


100 id, à 395,6 de cuivre, 
100 id, à 937,5 d’arsenic, 


Dès lors 200 est l'équivalent ou le nombre proportionnel du 
soufre, 395,6 celui du euivre, et 937,5 celui de l’arsenic, Non- 
seulement ces quantités en poids équivalent à 100 d'oxygène, 
mais encore elles sont équivalentes entre elles. Aïnsi, c’est 200 
de soufre qui se combinerait avec 395,6 de cuivre ou avec 937,5 
d’arsenic, et c'est 937,5 d’arsenic qui se combinerait avec 395,6 
de cuivre; d’où l’on voit que les quantités des corps élémen- 
taires qui se combinent avec 100 d'oxygène représentent en même 
temps les poids de ces corps qui s'uniraient entre eux pour 
former les composés les plus simples. 

Counaissant les équivalents des corps élémentaires, il est 
facile de trouver ceux des composés binaires, pourvu que l’on 
connaisse les quantités relatives des composants, Il suffit dâns 
ce cas d'ajouter les nombres proportionnels de ces derniers, soit 
simples, soit multipliés par un nombre que l'analyse aura 
fourni, 

Par exemple : le quartz étantcomposé de 52,94 d'oxygène et de 
7,06 de silicium, si l’on divise le premier de ces nombres par 100, 
équivalent de l'oxygène, et le second par 266,7, équivalent du sili- 
cium, on trouve pour quotients0,5294 et 0,176, dont l’un est triple 
de l’autre ; d’oùil résulte qu'il y a dans le quartz3 équivalents d’oxy- 
gène contre 4 équivalent de silicium, et qu’il faut pour obtenir 
l'équivalent du quartz ou de la silice ajouter à 266,7 3 fois 
l'équivalent de l'oxygène, c’est-à-dire 300, ce qui donue 
506,7. 

Pour les composés lernaires on procède de la même manière. 
Ainsi, pour le calcaire on obtiendrait 631 en cherchant séparc- 
ment les équivalents de la chaux et de Pacide carbonique, puis 
en ajoutant le premier au second. 

Au lieu de considérer dans une combinaison le nombre 100 
comme représentant le poids d’une certaine quantité d'oxygène, 
on à imaginé de le considérer comme représentant le poids 
d'un atome d'oxygène, en prenant de même le nombre corres- 
pondant pour le poids d’un atome de l’autre élément. Dès lors on 
a admis, par exemple, que dans les composés de l'oxygène et 
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du soufre, 4 atome de soufre, pesant 201,16, est combiné à 4, à 
2, à 3 atomes d'oxygène, pesant chacun 400; que dans les oxydes 
«de cuivre 4 atome de cuivre, pesant 395,69, se trouve réuni à 1, 
à 2 atomes d'oxygène; etc. 

C’est au moyen de semblables considérations et du caleul que 
l'on a dressé le tableau des poïds atomiques des corps. qui est en 
même temps celui des équivalents; mais les nombres qu’il ren- 
ferme n'ont rien d’absolu et n’expriment que des poids relatifs. 
Voici le lableau qui représente les poids atomiques ou les équi- 
valents des principaux corps simples. 


Oxygène. « .: . . 100 Stronutium. . . . 547,28 
Hydrogène. . . . 12,50 Cerise v.. b79 
Glucium. , . .. 58,08? Molybdène. . . . 575,83 
Carbone. , . . . 75,41 Rhodium. . . .. 651,40 
Lithium. . . .. 82,03 Palladium. ... 665,84 
HôTE 6.313, SE + 136,20 Cadmium. ... 696,76 
Magnésium. . . . 150 Faits alu e V3529 
* Aluminium. , .. 171,16 Thorium. ,... 744,90 
AZOIE: See 7.5 417008 Uranium .….+ 750 
SOUL se <' 200 TélItBs. a ec -. 802,12 
Fluor. 1... 233,80 Zirconium. . . . 840,40 
Calcium. .... 251,50 Vanadium. , .. 856 


Silicium. :::. 277,31 Barvum. .... 856,88 
SOUMET 290,90 TANCAIG: ? "5 55800 

AUINE Es retere NAT ARSENNC: Pets. + fe 940,08 
Chrome. . . . . 398,59 Bros ons a 999,62 
Manganèsé, . . . 345,89 Tungstène. , . . 1150 

OP naTE RTS ER 350,11 Midium. . . . . . 1233,96 
CODE 6 0 369 PIANO... 0... 1499526 
Nickel. …..…,. 369,67 Osmium, :. : + 124491 
Phosphore. . . . 392,28 Mercure. .. . . 4250 

CONTES rs do 395,69 Plomb: :.... 1294,50 
Y'tbrium.. 210 5% 102,50 Bismuth. .... 1330,38 
AOC dits 6ns À 106,59 APGON EE LACS 1349,66 
Chlore. .. ns? 143,28 Jode REA eo GS: 

Potassium. . . . 488,85 Autimoine, . . . 1612,90 
Selenium, . . . 191,58 DETTE MENT 


Autrefois, pour faire connaïlre la composition d'un minéral. 
on se bornaïit à indiquer par des nombres les poids des quan- 
tités respectives des éléments contenus dans 100 grammes ou 
100 parties quelconques du minéral et tels que les donnait l’a- 
nalyse. Mais il devenait souvent difficile de saisir les rapports 
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entre ces nombres, à cause de la complication de ceux-ci. Au- 
jourd’hui, on exprime plus simplement la composition et les 
rapports au moyen de la théorie atomique ou des équivalents, 
c'est-à-dire en indiquant les nombres relatifs des atômes des 
corps composants qui entrent dans une molécule du miné- 
ral, 


DÉTERMINATION CHIMIQUE DES MINÉRAUX, 


Il y a trois parties essentielles dans les recherches chimiques 
qui sont nécessaires pour arriver à la distinction des minéraux : 

1° L’essai, qui conduit à connaître la nature et le nombre des 
corps qui constituent un minéral ; 

2% L'analyse, qui a pour objet de déterminer en poids les 
quantités relatives de chacun des corps constituants ; 

3% L'interprétation de l'analyse, qui, en partant des lois géné- 
rales reconnues dans les combinaisons, a pour but d'éliminer ce 
qu'il peut y avoir d'accidentel dans la composition aonnée par 
l'analyse. 


ESSAT, 


Par l’essai, qui doit avoir lieu sur des parcelles détachées 
du minéral, on cherche seulement à savoir de quels principes 
celui-ci est composé, sans avoir égard à leurs proportions et par 
conséquent sans faire aucune pesée. 

Pour y parvenir on tâche de détruire la combinaison el d'i- 
soler les éléments, afin de reconnaîlre successivement leurs 
caractères respectifs. Or, comme il faut, pour faciliter lac- 
tion chimique des corps les uns sur les autres, mulliplier les 
points de contact, les essais exigent une opération préparatoire, 
qui consiste à vaincre la cohésion des particules du minéral, ce 

. qu'on peut effectuer de deux manières, où en fondant le minéral 
par l’action du feu, ou en le dissolvant dans un liquide. 

Ondistingue donc deux sortes d'essais chimiques : 1° Les essais 
pyrognostiques, où par la voie sèche; 2 les essais hydrognosliques, 
ou par la voie humide. Les premiers ont lieu à l’aide du feu, avec 
ou sans le secours de réactifs solides ; les derniers à laide de 
réactifs liquides, avec ou sans le secours de la chaleur. 
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Dans les essais par la voie sèche on se propose de constater les 
changements qu'une tempéralure plus ou moins élevée fait éprou- 
ver aux minéraux. Or, les caractères qui se manifestent par lac 
tion de la chaleur sont: la fusibilité ou l'infusibilité, la volatilité 
complète ou partielle , la décomposition ou la fixité du mi- 
néral, elc. 

Cerlains minéraux, tels que le bismuth natif, l'argent sulfuré, 
la eryolithe, ete., sont fusibles à la simple flamme d'une bou- 
gie; mais la plupart des minéraux n'éprouvent aucune altération 
à celte Lempéralure, et alors il devient nécessaire de l'élever ou 
de la modifier pour obtenir des réactions qui puissent indiquer 
la nature de ces minéraux. 

Pour soumettre un minéral à l'action du feu on se sert ordinai- 
rément du chalumeau. Gel instrument se compose essenlielle- 
ment d’un tube droit ou recourbé, mais toujours effilé à l’une de 
ses extrémités. On souffle dans ce tube par l’autre extrémité, el 
le courant d'air qui en sort est dirigé sur la flamme d’une chiui- 
delle, d’une bougie, d'une lampe à alcool, ou d’une lampe à huile 
et à mèche plate; cette flamme s’allonge horizontalement en 
forme de dard, dont la pointe possède une chaleur très-intense. 

Le petit fragment que l’on veut exposer à l’action de la flamme 
du chalumeau est placé sur un support, qui consiste soit en un 
morceau de charbon de bois ou en une petite capsule de terre 
à porcelaine, soit en une cuiller ou en une feuille de platine, soil 
en une pince ou en un fil du même métal, 

À l’aide du chalumeau, on reconnait d'abord si un minéral est 
fusible ou infusible; puis on apprécie approximalivement son 
degré de fusibilité par le temps qu'il met à se fondre, par la 
grosseur des fragments qu’on peut employer, et par la tempéru- 
ture que l’on produit, Mais ce qu'il importe surtout d'étudier, 
ce sont les circonstances qui accompagnent la fusibilité. 

Certains minéraux, comme les arseniures, éprouvent avant de 
se fondre une espèce de grillage, et donnent des fumées ainsi 
qu'une odeur qui décèlent leur nature. D’autres, comme la 
plupart des hydrates et quelques-uns de ceux qui renferment 
de l’acide borique, se boursouflent au feu. 

Outre les faits qui précèdent la fusion, il faut encore observer 
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le genre du produit. Ainsi, on obtient ou un verre transparent, 
ou un émail, ou enfin une scorie, tantôt incolores, tantôt colorés. 

On facilite souvent la fusion en ajoutant certains fondants, et 
l'on obtient ainsi des émaux ou des verres dont la couleur dévoile 
la nature de la substance. En outre, on sesert de quelques réactifs 
pour désoxyder les minéraux métalliques, ou pour les suroxyder. 
Cette dernière opération est très-utile quand les différents oxydes 
d’un même mélal ont des couleurs variées qui peuvent les faire 
distinguer. 

Comme les essais au chalumeau ont de l'importance , nous al- 
lons entrer dans quelques détails sur les instruments et Les réac- 
tifs employés, ainsi que sur la conduite de ces épreuves. 

Chalumeau. — Le chalumeau dont les bijoutiers se servent 
pour souder est un simple tube métallique, effilé à l’une de ses 
extrémités, Celui du minéralogiste, quoique basé entièrement sur 
le même principe, présente deux modifications : la première est 
un réservoir & (fig. A12), destiné à condenser l'humidité de 

l’haleine ; la seconde est un ajutage be, ou une es- 
_., pèce de tuyère, qu'on adapte à l'extrémité du tube. 


2/4 


“D 


b € En modifiant l’ajustage, on fait varier la température ; 
plus le dard est fin, plus la température est élevée. 
Cette tuyère mobile doit être en platine, afin qu'elle 
ue puisse ni s’oxyder ni se fondre. 

Pour rendre le chalumeau plus portatif, on le dis- 
pose de manière que le tube #, par lequel on souffle, 
que la chambre & et l’ajutage be, qui est introduit 
dans la flamme, puissent se démonter. Cette dispo- 


silion permet, en outre, de nettoyer le chalumeau 
plus facilement, et de faire sortir l'humidité qui s’est 
rassemblée dans la chambre de condensation. 

Supports. — Quand on veut obtenir un bou- 

Fig. 112) (on métallique, par exemple d'argent ou de cuivre, 
on se sert d’un morceau de charbon de bois, dans lequel on pra- 
lique avec la pointe d'un couteau une espèce de pelit creu- 
set, où l’on place le fragment à essayer. Il ne faut pas que le 
lissu du charbon soit trop lâche, car alors la substance fondue 
pénétrerait dans les pores, et lPessai serait manqué, 

Les capsules'en terre à porcelaine, auxquelles on donne une 
cuisson moindre que celle de la porcelaine, mais suffisante pour 
résister à l'action des acides, ont l’avantage d'étendre pour ainsi 


330 PROPRIÉTÉS DES MINÉRAUX. 
’ dire le bain de borax qui sert à l'essai el de rendre 
plus vives les teintes des différents oxydes métalli- 
| ques. 
J | La pince en platine { fig. 413) présente une mâchoire à 
If chacune de ses extrémilés : l'une d'elles a ne saisit les 
4/ objets que lorsqu'on la presse avec les doigts; l’autre c 
| à ressort est naturellement fermée, et il faut pour l'ou- 
| vrir appuyer sur les boutons 4. Cette dernière mà- 
choire est formée de deux peliles lames en platine be 
cffilées à leur extrémité, afin de soulirer le moins pos- 
sible de chaleur quand on l'expose à la flamme du 
chalumeau. La pince exige que les fragments à essayer 
aient une certaine grosseur. 

Dans certains cas on substitue à la pince une petite 
cuiller en platine où une lame extrêmement mince du 
même métal, dans laquelle on enveloppe les fragments 

de la substance à essayer. 

Le fil de platine remplit presque toutes les conditions, 
On prend un filde platine,que l'on recourbe par un bouten 
forme de crochet {fg.4.\,et c’est ce crochet qui devient le support, 

Pour s’en servir on l’humecte avec de l’eau, 


Fig. 413.) 


\ ” et on l’enfonce dans le flux, qui s'y attache; 
{ | après quoi on fond celui-ci à la lampe , de 
Vu manière à le convertir en une goutte qui 


se fige dans la courbure; on humecte 
(Hig. 414: ensuite les fragments à essayer, pour les 
faire adhérer au fondant, préalablement solidifié, et l’on chauffe 
le tout ensemble. On obtient ainsi une masse isolée, que l’on peut 
examiner Commodément, sans avoir à redouter les illusions qui 
naissent quelquefois du jeu des couleurs sur le charbon. Si l’on 
ne voulait pas employer de flux, on réduirait en poudre la sub- 
slance à essayer, et on la fixerait au fil par le même moyen. 
Dans la plupart des cas le fil de platine doit être préféré au 
charbon de bois, notamment lorsqu'on veut produire la réduc- 
lion d’un oxyde métallique. Quant aux oxydations, elles doivent 
loutes être faites surle fil de platine. Enfin, le platine n'étant oul- 
lement attaqué par le sel de phosphore, on peut également se 
servir de ce fil lorsque l'essai exige l'emploi du sel de phosphore. 
Conduite de l'essai. — Quand on souffle au chalumeau, 
les organes de la respiration n'agissent pas seuls, car ils ne 
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pourraient soutenir un travail aussi continu. La bouche doit se 
remplir d'air, et par la contraction des muscles cet air doit pas- 
ser dans le chalumeau, les joues faisant ainsi l'office d'un 
soufflet, 11 faut donc s'attacher à tenir la bouche pleine d’air, 
durant une assez longue alternative d'aspiration et d'expira- 
tion; puis, lorsqu'on sait entretenir le courant d'air d’une ma- 
uière continue, il importe de produire un bon feu en soufflant 
sur la flamme de la lampe ou de la bougie. 

La flamme ne borne pas son action à fondre le minéral; dans 
beaucoup de cas elle agit encore chimiquement sur lui, tantôt en 
l'oxydant s’il est combustible, tantôt en le désoxydant s’il est oxy- 
géné, Pour comprendre comment on peutavec une même flamme 
produire des effets si divers, il faut se rendre compte de la nature 
et de la constitution de la flamme. 

On reconnait que la flamme se compose principalement de 3 par- 
ties distinctes, savoir : 4° un cône intérieur obscur ab (fig. 415), 
formé de gaz combustible ; 2 une enveloppe lu- 
mineuse très-brillante ed, dans laquelle le gaz éprouve 
une combustion incomplète, parce que l'oxygène ne 
s’y lrouve pas en quantité suffisante et que le char- 
bon s'y rencontre à l’état de parcelles incandes- 

AA centes; 3° une partie extérieure »m n o d’un éclat 
NN beaucoup moindre, surtout vers la base #7. el dans 
laquelle la combustion est complète. 
| Dansla régionintérieuve et brillante de la flamme le 
gaz est réduisant, puisque les parties combustibles 
re ne sont pas entièrement brülées; l'enveloppe exté- 
| ricure de la flamme est au contraire oxydante, puis- 
| qu'elle se trouve en contact avec l'air atmosphérique. 

Er On se sert du chalumeau pour porter au milieu 

(Fig. 415. du cône obscur intérieur un courant d'air fourni par 
le souffle et activer la combustion. La flamme se trouve alors pro- 

jetée horizontalement (fig. 

= 416); la partieoxydante est à 
Le la pointe,etla partie désoxy- 
( 22 dante au milieu. Ainsi, il se 
| projette devant l'ouverture 

du bec une flamme bleue, 

re longue et étroite, et vers 
Fig. 416. l'extrémité antérieure de 
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celte flamme se trouve le lieu de la température la plus éle- 
vée, capable de fondre ou de volatiliser des substances sur les- 
quelles la flamme, livrée à elle-même, n'a qu'une action insen- 
sible. Cet énorme accroissement de température tient à ce que 
le chalumeau verse sur un petit espace, situé au milieu de la 
flamme, une masse condensée du même air qui auparavant ne 
touchait que la surface et s'étendait librement sur tous les points. 
Pour atteindre le maximum de température, il faut souffler mo- 
dérément : avec un souffle trop fort, la chaleur est enlevée aussitôt 
qu’elle est produite, par l’impétuosité du courant d'air; avee un 
souffle trop faible, il n'arrive pas assez d'air dans un temps 
donné. 

Il ya done deux manières de procéder avec le chalumeau : ou 
bien on chauffe le minéral d'essai au contact de l'air, en le pla- 
cant à la pointe de la flamme; ou bien on le chauffe sans le con- 
lact de l’air, en le plongeant tout entier dans la partie la plus 
brillante de la flamme. Dans le premier cas le minéral s’oxyde, 
S'ilest combustible, et l’on opère au feu d'oxydation; dans le 
second casil se désoxyde, s'il est oxygéné, et l’on opère au feu de 
réduction. Plus on écarte la flamme , mieux loxydalion s'opère; 
une chaleur trop forte produit souvent le phénomène inverse, 
surtout lorsque le support est du charbon. L'oxydation devient 
le plus aclive possible au rouge naissant, etil faut pour ce genre 
d'essai que le bec du chalumeau ait une large ouverture ; tan- 
dis que pour opérer la réduction on se sert d’un bec fin, qui ne 
doit pas être engagé trop avant dans la flamme. 

En variant de différentes manières le mode de procéder avec 
le chalumeau, on obtient souvent des caractères pyrognostiques 
très-précieux pour la dislinelion des minéraux. À cet effet, on 
traite le minéral lantôt sans addition, lantôt avec addition de 
flux ou de réaclifs, Nous allons entrer dans quelques détails pour 
ces deux cas. 

1° Lorsqu'on opère sans addition de flux ou de réactifs, on oh- 
serve d'abord si le minéral est fusible ou infusible, et si la chaleur 
en dégage un principe volatil qui s’y trouvait tout formé, ou qui 
se produit pendant le grillage. 

Dans le cas de fusibilité, on examine si le fragment d'essai 
se fond en un globule; s'il s'arrondit sur les bords, ou sc 
recouvre d’un simple enduit vitreux; si le résultat de la fu- 
sion est une scorie, une frilte, un émail ou un verre; si le 


CARACTÈRES CHIMIQUES. 333 


globule est sphéroïdal ou polyédrique; si sa surface est lisse ou 
couverte d’aspérités; etc. 

Dans le cas d'infusibilité on observe si le fragment d'essai 
éprouve quelque changement d'aspect; s'il durcit ou devient 
plus tendre; s’il décrépite, s’exfolie ou se boursoufle ; s’il laisse 
dégager quelque gaz ou vapeur; s’il acquiert des propriétés 
alcalines; s’il prend de la saveur; etc. 

Dans le cas de volatilisation, on examine si elle est partielle ou 
complète, 

Pour sublimer les substances qui se l'ouvent toutes formées 
dans le minéral, on pulvérise celui-ci et on le met dans un petit 
matras en verre à long col (fig. 417), ou simplement dans un tube 
en verre fermé par un bout (fig. 418) ; puis par l’action du feu 
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d’une lampe à alcool ou à huile, d'un petit fourneau, ete.) les 
matières volatiles se dégagent et vont se déposer ordinairement 
dans le col du matras, ou dans la partie supérieure du tube, qui 
est froide, Ainsi, lorsque le minéral renferme de l'eau, elle se 
vaporise el se condense en goutteleltes visibles dans le col du 
matras où dans la partie supérieure du tube. La présence du 
fluor se manifeste par la formation d’un anneau blanc et terne ; 
celle de l’arsenie par un sublimé cristallin et métalloïde; celle 
du sélénium par un sublimé rouge; celle du tellure par un su- 
blimé gris: celle du mercure par un sublimé gris métallique, 
qui se dépose sous forme de gouttelettes en agitant le tube ou le 
iatras, 

Pour reconnaitre les substances volatiles qui se forment 
pendant le grillage, on met le minéral dans un tube en verre 
ouvert par les deux bouts et un peu recourbé vers sa partie 
moyenne (fig. 419), puis on le chauffe au travers du tube; ou 
bien on l’essaye après l’avoir mis dans une petite cavité, creusée à 
l'extrémité d'in charbon, Si l’on se sert d’un tube, on recueille 
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ordinairementle sublimé dans le haut de ce tube. Par exemple: 
le tellure et les tellurures donnent un sublimé blanc d'oxyde de 
tellure, qu'on peut fondre en gouttelettes limpides; larse- 
nie et les arseniures forment un dépôt blanc d'acide arsenieux, 
cristallin, infusible et volatil ; l’antimoine et les antimoniures 
produisent des vapeurs blanches d'oxyde anlimonique, qui se 
condensent et donnent lieu à un dépôt blanc, qu’on peut chasser 
d'une partie du tube à une autre partie voisine avec le dard du cha- 
lumeau. Lorsqu'on se serl du charbon, le sublimé se répand 
dans l'atmosphère, eton ne peut le reconnaitre qu'à son odeur, 
à sa couleur ou à la teinte particulière qu’il communique à la 
anime du chalumeau. Ainsi, une odeur d'acide sulfureux an- 
nonce la présence du soufre, une odeur d'ail celle de l’axsenie, 
une odeur de rave celle du sélénium, ete.; d'autre part, il arrive 
souvent que le sublimé se dépose sur le charbon lout autour de 
la cavité, et y forme des auréoles colorées, qui dévoilent la nature 
des oxydes produits par le grillage. 

2 Lorsqu'on opère avec addition de fondants ou de réactifs 
pour aider la fusion des minéraux ou leur décomposition, on 
reconnailtgénéralement les oxydes métalliques qu'ils renferment, 
sans avoir besoin de les réduire, par les couleurs qu'ils commu- 
niquent aux malières vitreuses dans lesquelles ils se dissolvent. 
Les principaux réactifs solides sont : le borate de soude, le car- 
bonate de soude, et le phosphate double de soude et d’ammo- 
piaque. 

Le bovate de soude, ou bovax, est un des fondants le plus or- 
dinairement employés. On s'en sert pour opérer la fusion et la 
dissolution à chaud d'un grand nombre de substances minérales. 
On obtient alors un verre, qui est presque toujours tr'anspa- 
rent après le refroidissement, et qui recoit du corps dissous 
des couleurs propres à ce dernier. Ainsi, les différents oxydes 
métalliques se distinguent entre eux par les teintes différentes 
que prend le verre de borax au feu de réduction et au feu d’oxy- 
dalion, avantet après le refroidissement, En outre, quelques-uns 
donnent des verres qui deviennent opaques lorsqu'on les chauffe 
légèrement à la flamme extérieure d'une lampe. 

Les essais par le borax se font ordinairement sur la feuille 
ou le fil de platine; mais on les fait aussi sur de petites coupelles 
blanches, très-minces, et de 140 millimètres au plus de diamè- 


lre, qui sont composées en égale proportion de terre à poreelaine 
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et de terre de pipe. Après avoir mis le fragment d'essai mêlé au 
fondant sur la coupelle, on place celle-ci sur un charbon ou entre 
les branches de la pince en platine; au premier coup de feu la 
malière commence à se fondre et adhère à la coupelle; puis le 
verre qui se forme s'étend bientôt sur un fond blanc, ce qui rend 
sa couleur plus distincte. 

L'oxyde de cobalt et les divers minéraux cobaltiques colorent 
en bleu le verre de borax, soit au feu d’oxydation, soit au feu de ré- 
duction. Les oxydes de manganèse donnent au feu d’oxydation 
une couleur d’un rouge violet; tandis qu'au feu de réduction ils 
produisent un verre incolore, s'il est promptement refroidi, Les 
minéraux de chrome forment au feu d'oxydation un verre vert 
d'émeraude, surtoutaprès le refroidissement, el au feu de réduc- 
lion ils donnent un verre jaune-brun, qui devient incolore après 
le refroidissement, Les oxydes de fer produisent au feu d’oxy- 
dation un verre rouge sombre à chaud, jaunàlre ou incolore à 
froid, et ils colorenten vert de bouteille ouen vert bleuñtre au feu 
de réduction. Les oxydes de cuivre donnent au feu d’oxydalion 
un verre vert; tandis qu’au feu de réduction le verre est inco- 
love à chaud et rouge de brique à froid. 

On se sert du carbonate de soude, nommé soude par abré- 
vialion, soit comme fondant et dissolvant à chaud, soit comme 
réactif pour décomposer des sels insolubles er déplacer leurs 
bases, soit aussi pour aider à la réduction de certains oxydes 
métalliques. 

On déplace les bases alcalino-terreuses au moyen de la soude, 
qui s'empare du principe acide. On reconnait ainsi : la silice dans 
un Silicate qui est infusible par lui-même , l'acide titanique dans 
les titanates, ete. Les silicates infusibles, traités par la soude, 
fondent avec effervescence, en produisant un verre transparent, 
qui dissout les bases auxquellesla soude à enlevé lasilice pour for- 
mer un sel soluble. La matière qui résulte du traitement par la 
soude est attaquable par l'acide chlorhydrique ou par l'acide 
azotique, et la solution étant évaporée, on en sépare aisément la 
silice, si l’on verse de l’eau sur le résidu et si Pon filtre ensuite. 

Dans certains cas on fond à l’aide de la soude, comme on le 
ferait à l’aide du borax, un minéral qui contient un oxyde colo- 
ant, On obtient ainsi avec les oxydes de chrome le vert d'éme- 
raude au feu de réduction, et la couleur jaune au feu d’oxydu- 
tion ; ete, Mais le principal usage du carbonate de soude est de 
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servir, concurremment avec le charbon, à réduire les oxydes mé- 
talliques et à en constater des quantités qui échapperaient souvent 
aux analyses failes par la voie humide. On pulvérise la matière 
d'essai, on la pétrit dans le creux de la main avec de la soude 
humeclée, à laquelle on peut ajouter de la poussière de charbon, 
eton chauffe le tout sur un charbon solide. Si l’oxyde est en assez 
grande proportion dans le minéral, ilse réduit en petits globules 
métalliques. Mais si l'oxyde se trouve disséminé dans le minéral 
en très-petite quantité, le mélal est absorbé avec la soude par le 
charbon. Alors on enlève avec un couteau la pellicule de charbon 
que le mélange a pénétrée; on la broie sous l’eau; puis on lave 
la poudre, en décantant successivement jusqu’à ce que tout le 
charbon soit parti, et le métal se présente sous la forme de pe- 
tites paillettes brillantes, s'ilest fusible et malléable, ou bien sous 
la forme de poudre, s'il est cassant ou n’a pas été fondu. 

Le phosphate desoude et d'ammoniaque, ou sel de phosphore, 
agit comme fondant et comme réactif. Par l’action de la chaleur 
il se transforme en un phosphate de soude monobasique, qui est 
très-fusible : aussi l’emploie-t-on comme le borax pour dissoudre 
à chaud les oxydes métalliques. Souvent il fait ressortir, mieux 
que le borax, les teintes caractéristiques des divers oxydes, et ces 
teintes ne sont pas toujours les mêmes que celles oblenues avec 
ce dernier fondaut. Il sert également à déplacer les acides, 
comme la soude sert à déplacer les bases. Les acides qui sonl 
volatils se subliment, tandis que ceux qui sont fixes restent en 
suspension dans le verre sans s'y dissoudre; c'est ainsi que la 
silice des silicates est mise en liberté, et qu’elle se montre dans 
le verre sous la forme pulvérente ou d'une sorte de squelette 
solide, Le sel de phosphore sert encore à reconnaître ja présence 
du chlore dans un minéral. On mêle ce réactif avec de l’oxyde 
de cuivre, on ajoute la malitre d'essai el lon chauffe, Si elle 
renferme du chlore, le globule vitreux colore la flamme du cha- 
lumeau en bleu tirant sur le pourpre. 

Enfin, onemploieencore dansles essais pyrognostiques d’autres 
réactifs, pour découvrir la présence de certains principes, ou pour 
oblenircertaines modifications. On se sert du nitre ou du chlorate de 
polasse pour suroxyder quelques métaux, le manganèse par 
exemple. On rend ainsi sensibles des quantités de métal qui ne 
coloreraient pas le verre sans le secours de ces réactifs. Pour 
désoxyder, au contraire, on emploie la poudre de charbon ou l’é- 
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tain à l’état métallique. On se sert de acide borique vitrifié pour 
déplacer un autre acide moins fixe que lui, ou comme dissol- 
vant dans certains cas. C’est aussi avec son secours que l’on peut 
constater la présence de l’acide phosphorique dans un minéral. 
Pour y parvenir on dissout à chaud le minéral dans acide bo- 
rique, puis on plonge un fil de fer dans la masse fondue; le fer 
s'oxyde aux dépens de l’acide phosphorique, et il se produit du 
phosphate de fer ainsi que du borate de fer. Le fil de fer est égale- 
mentemployé tantôt pour précipiter différents métaux, tantôt pour 
les séparer du soufre ou des acides fixes avec lesquels ils peuvent 
être combinés. On humecte quelquefois les matières d’essai avec 
de l’azotate de cobalt, pour y découvrir la présence de lalumine 
ou de la magnésie. Après une forte ignilion, ces deux oxydes 
terreux donnent, avec Foxyde de cobalt, le premier un beau bleu 
d'azur, le second une couleur rose pâle. Nous ajouterons enfin 
que l’on doit se servir comme fondant, au lieu de carbonate 
de soude, du carbonate ou de Pazotate de baryte, quand on soup- 
conne la présence d’alcalis fixes dans la substance à essayer. 


Essais par la voie humide. 


La plupart des minéraux résultent de la combinaison immé- 
diate de principes électro-négatifs ou acides et de principes élec- 
lro-posilifs ou bases. Or, la recherche des principes électro-né- 
gatifs se faisant ordinairement par la voie sèche, la voie humide 
est presque exclusivement réservée à la recherche des bases. 

Un certain nombre de caractères peuvent être constatés par 
des épreuves promptes et faciles. Tels sont ceux de la solubilité 
ou de l’insolubililé, qui se manifestent par la simple action de 
l’eau, de l'alcool et des liqueurs acides ou alcalines. 

La solubililé dans l’eau appartient à plusieurs minéraux, 
comme, par exemple : le sel gemme, le sel ammoniac, les sul- 
fates de fer, de cuivre, de magnésie, etc. Mais l’eau qui à la tem- 
pérature ordinaire ou à l'état de pureté est incapable de dis- 
soudre certains minéraux, les dissout quelquefois à la faveur 
d'une température élevée et surtout d’un acide, d’un alcali ou 
d'un sel qu’elle tient déjà en dissolution. 

On se sert aussi de l'alcool comme dissolvant; mais on l’em- 
ploie principalement pour reconnaitre certains corps par la teinte 
qu'ils communiquent à la flamme de ce liquide. 

MINÉRALOGIE. 22 
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Un grand nombre de minéraux insolubles dans l'eau peuvent 
être dissous immédiatement par les liqueurs acides ou alcalines; 
et presque tous ceux qui résistent d’abord à l’action de ces 
dissolvants deviennent attaquables quand on les traite préalable- 
ment par la soude. 

La dissolution par les acides peut avoir lieu avec effervescence. 
c'est-à-dire avec dégagement plus ou moins rapide d’un gaz qui 
se trouve tout formé dans le minéral, comme l'acide carbonique 
des carbonates, ou bien qui se produit aux dépens du dissolvant 
lui-même, comme le bioxyde d’azote que l'on dégage d’une dis- 
solution par l’acide azotique, en y projetant de la limaille de 
cuivre, L'effervescence est quelquefois très-lente ; mais on la rend 
plus vive en chauffant la dissolution. 

On nomme-déliquescents les sels qui étant solubles et exposés 
à l'air humide, attirent l'humidité atmosphérique en si grande 
abondance que l’eau qu’ils absorbent suffit pour les dissoudre. 
Tels sont le sel marin et le éarbonate de polasse. 

On nomme efflorescents les sels qui étant exposés à l'air tom- 
bent en poussière. Les minéraux doués de celle propriété sont 
ordinairement des sels hydratés, qui cèdent à Pair tout ou partie 
de leur eau de cristallisation et qui jouent ainsi un rôle opposé 
à celui des sels déliquescents. Tels sont le natron et la glaubt- 
rite. Cependant une déperdition d’eau n’est pas la seule cause 
qui puisse déterminer l’efflorescence ; car l’efflorescence a lieu 
quelquefois par la cause contraire, c'est-à-dire par celle même 
qui produit la déliquescence. En effet, certains sels entièrement 
privés d’eau, comme le sulfate de soude anhydre et la glaubé- 
vite, tombent en poussière à l'air, parce qu'ils s’hydratent et que 
leur désagrégation en est la conséquence. 

Les essais par la voie humide proprement dite consistent à 
métlre le minéral que l’on veut examiner en solution dans un 
liquide, et à faire réagir sur lui différents réactifs aussi en solu- 
tion, de telle manière qu’on puisse isoler par des précipitations 
successives les substances qui le composent, et les reconnaitre 
aisément par la couleur où la nature des précipités obtenus. 

Comme on a pour but, dans les essais, de distinguer Ja 
uature des composants et non d'apprécier leurs quantités 
relatives, on opère sur une simple parcelle du minéral et sur 
quelques gouttes de solution, sans faire aucune pesée, Généra 
lement on se contente de placer une goutte de la solution au 
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fond d’un verre de montre ou sur un carreau de vitre, on l’é- 
tend de deux ou trois gouttes d’eau et l’on fait tomber dessus une 
goutte du réactif, qu'on a enlevée du flacon à l’aide d’une pe- 
tite baguette en verre. On doit toujours employer de l’eau dis- 
tillée et des réactifs bien purs. Enfin, on se sert d’instruments de 
très-petite dimension pour faire les solutions, les filtrer et les 
évaporer. 

Pour filtrer on fait usage d'un petit entonnoir en verre soufflé, 
dans lequel on place un cornet de papier joseph. Cet en- 
tonnoir a { fig. 420 ) est soutenu par un fil de fer b, coudé el ter- 
miné en anneau, qu’on fixe dans une plaque de liége e, qui 
sert de support à la capsule 4, où l'on reçoit le liquide clarifié, 
Mais on évile presque toujours la filtration en tivant le liquide 
au clair. À cet effet, on met dans la capsule 4 (fig. 424), qui le 
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contient, et sur le bord intérieur de la capsule e, qui doit le re- 
cevoir, une petite bande de papier joseph ab pour remplir l’of- 
fice d'on siphon. 

Quand il s’agit de laver un précipité, on place au-dessus de 
la capsule supérieure une troisième capsule remplie d'eau dis- 
tillée, et l’on établit l’écoulement entre ces deux capsules par un 
autre siphon en papier. 

Pour pulvériser les minéraux durs on emploie un petit mortier 
en agate et un pilon de même matière. 

Nous avons vu que la majeure partie des minéraux sont solu- 
bles, à chaud ou à froid, dans l’eau ou bien dans les acides, et 
que ceux qui ne le sont pas le deviennent lorsqu'on les fond 
préalablement avec de la soude ou de la potasse. Gette fusion et la 
réaction dont elle est accompagnée amènent la destruction de 
la combinaison ou du minéral qui était auparavant insoluble, 
et rendent ainsi à ses principes constituants la propriété de se 
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dissoudre dans l’eau ou dans les acides. Ordinairement on se sert, 
pour dissolvants, de l’acide chlorhydrique ou bien de laeide 
azolique et quelquefois d’un mélange des deux, qui est nommé 
eau régale, Il faut observer si le minéral se dissout avec effer- 
vescence, en dégageant un gaz incolore ou coloré ; s’il se dissout 
lentement el sans effervescence, mais en formant une sorte de 
gelée; enfin, s'il se dissout sans effervescence ni production de 
gelée, Cette matière gélatineuse est due à la silice qui commence 
à se précipiter, et que l’on isole facilement en évaporant à 
siccité la solution ,'en jetant de l’eau sur le résidu elen filtrant ; la 
malière blanche qui reste sur le fillre est de la silice pure, 

Les principaux réactifs que l’on emploie pour l'examen des 
solutions sont, outre les acides déjà cités, l'acide sulfurique, 
Pammoniaque, la polasse caustique, le carbonate d’ammoniaque, 
l’oxalate d’ammoniaque, l’oxalate de potasse, le sulfhydrate d’am- 
moniaque, le sulfate de soude, le chlorure de platine, le cyano- 
ferrure de potassium, l’azolate de baxyte, Pazotate d'argent, des 
lames de cuivre, de fer et de zinc. 

Pour donner une idée de la manière dont se conduisent les 
essais par la voie humide, supposons qu'il s'agisse de déterminer 
la composition qualitative d’un silicate, c’est-à-dire d'un minéral 
formé par la combinaison de l'acide silicique avec un nombre 
quelconque de bases. 

Les silicates étant généralement insolubles, il faudra le plus 
souvent commencer par calciner le minéral donné avec de la 
soude. Ensuite, on dissoudra complétement Le tout dans Pacide 
chlorhydrique ou l’acide azotique. Pour isoler la silice on évapo- 
rera la solution à siccité; puis, on trailéra le résidu par l’eau. 
qui dissoudra toutes les bases, celles-ci se trouvant alors à l'état 
de chlorures ou dazotates, selon que l’on aura employé, comme 
dissolvant, l’acide chlorhydrique on lPacide azotique ; enfin, on 
liltrera la dissolution, et ce qui restera sur le fillre sera la silice. 

Pour rechercher les bases dans la liqueur filtrée, on traitera 
la dissolution par lPammoniaque caustique jusqu'à ce qu'elle 
ait une légère odeur ammoniacale; alors lammoniaque pré- 
cipitera loutes les bases moins puissantes qu'elle, comme la- 
lumine, la glucyne et le peroxyde de fer, et ne laissera dans la 
liqueur que les alcalis fixes, comme la baryte, la strontiane, la 
chaux et la magnésie. Puis on séparera de la dissolution la ba- 
ryte et la stronliane. si elles s'y trouvent, en les précipitant 
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par l’addition de quelques gouttes d’un sulfate. On précipitera 
de même la chaux par Poxalate d'ammoniaque, et la magnésie 
par le phosphate de soude. Mais pour opérer ces précipitations 
successives, on devra partager la liqueur en autant de portions 
que l’on voudra tenter d'essais. 

Revenant à l'examen du précipité ammoniacal, on le traitera 
par la potasse caustique, qui dissoudra l’alumine et la glucyne, 
que l’on séparera lune de l’autre par le carbonate d’ammonia- 
que; ensuite reprenant le résidu du traitement avec la potasse. 
on l’altaquera : 4° par le carbonate d’ammoniaque, qui dissoudra 
l'yllria, la zircone , l’urane et le cérium ; 2 par l’acide chlorhy- 
drique, qui enlèvera les autres. bases, comme les oxydes de fer et 
de manganèse, que l’on reconnaîtra au moyen du cyano-ferrure 
de potassium. 

Pour la recherche des alcalis proprement dits, dans les silicates, 
on ne peut pas employer ces alcalis comme réactifs pendant les 
opérations. Il faut donc éviter de fondre avec les carbonates de 
soude et de potasse ; par conséquent on doit, au début, trailer la 
matière d'essai par le carbonate ou l’azotate de baryte. Puis on 
ajoute du carbonate d'ammoniaque, qui précipite tout,à l'exception 
des alcalis, dont les carbonates sont seuls solubles. Enfin on filtre, 
on évapore à siccilé, et l’on chauffe à la chaleur rouge le résidu, 
après l'avoir mêlé à de la poudre de charbon. S'il y a un résidu dans 
la capsule, c’est un alcali que lon dissoudra dans l'eau et que Pon 
déterminera au moyen de réactifs convenables, la polasse donnant 
un précipité jaune par le chlorure de platine, la lithine précipi- 
tant en blanc par le carbonate d'ammoniaque, et la soude ne 
produisant aucun de ces résultats. 

Si, au lieu d’un silicate’, il s'agissait de déterminer un miné- 
ral métallique, dont les principes constituants aient besoin de 
s’oxyder ou de se chlorurer préalablement pour pouvoir se dis- 
soudre, il faudrait employer comme dissolvant non l'acide chlo- 
rhydrique, mais l’acide azotique ou l'eau régale. Certaines sub- 
stances en se dissolvant donnent lieu à un précipilé immédiat, qui 
annonce la présence de l’antimoine, de l’étain ou du molybdène. 
D'un autre côté, on reconnait l'existence du bismuth par l’eau; 
celle de l'argent et du mercure en plongeant dans la dissolution 
une lame de cuivre bien décapée, sur laquelle se précipite Pargent 
ou le mercure; celle du cuivre au moyen d'une lame de fer, à la- 
quelle vient s'attacher le cuivre; celle du nickel par la coloration 
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en bleu de la liqueur avec l'addition d’une lame de fer et de l'am- 
moniaque. Enfin, on cherche à précipiter successivement par 
un sulfate, par l’ammoniaque et par le eyano-ferrure de potas- 
sium. 

Les détails qui précèdent suffisent pour donner une idée des 
essais auxquels le minéralogiste peut avoir recours, lorsqu'il 
veut reconnaitre un corps dont il soupçonne la nature. Reste à 
faire l'analyse pour arriver à la détermination complète d'un 
minéral composé. 


ANALYSE, 


L'essai chimique suffit pour reconnaitre les minéraux simples ; 
mais il ne suffit pas pour la distinction des minéraux composés : 
car, outre la connaissance du nombre et de la nature des sub- 
stances constituantes , il faut en déterminer les quantités reéla- 
lives, ce qui s'effectue par l'analyse chimique. 


Procédé analytique. 


L'analyse se fait à peu près comme les essais ; seulement on y 
apporte des précautions qu'on néglige dans les essais. 

Ainsi, il faut peser exactement une certaine quantité du minéral 
réduit en poudre, et avoir soin de n'en rien perdre pendant 
le cours des opérations. On calcine cette poudre, et l’on pèse de 
nouveau pour constater la perte , qui donne le poids de l’eau con- 
tenue ; puis, on attaque le résidu par l'acide chlorhydrique, par 
l'acide azotique ou par l'eau régale, directement où bien après 
fusion avec la soude, la potasse, ete.; on recueille successivement, 
au moyen de la filtration, les précipités qu'on peut former dans la 
solution , et on les lave soigneusement, en faisant passer de l’eau 
distillée sur les filtres; ensuite, on dessèche ces filtres, on les 
pèse exactement avec la matière qu'ils supportent, et Pon dé- 
falque le poids du papier, qu'on à dû peser auparavant; enfin, 
on recueille la liqueur filtrée et loutes les eaux de lavage , et l’on 
fait évaporer convenablement, pour provoquer après d’autres 
précipilés, sur chacun desquels on opère de même. 

Le point essentiel est de bien conduire les opérations succes- 
sives, et d'employer des réactifs qui séparant en totalité une sub- 
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stance déterminée n’entrainent aucune partie des autres. Comme 
dans les essais on a seulement pour but de découvrir la présence 
d'un corps, il importe peu que le précipité en entraine d’autres, 
pourvu que ceux-ci soient masqués ct que celui qu'on cherche 
se manifeste clairement. Mais dans les analyses il en est tout au- 
trement, et l’on rencontre des cas qui exigent beaucoup d’habi- 
leté pour parvenir à une séparation exacte des éléments. Néan- 
moins l’analyse des pierres el des minerais ordinaires, des sels 
employés dans les arts, des alliages les plus utiles, des scories 
des usines, etc., peut se faire loujours avec facilité, ces corps 
ne renfermant habituellement que des matières bien connues et 
‘dont la séparation s'opère assez nettement. 

Nous donnerons quelques exemples pour faire comprendre 
la marche des analyses. 

A exemple : analyse d’une marne. 

> grammes de marne ayant été desséchés à 100° ont perdu 
345 milligrammes d’eau. 

ÿ autres grammes trailés par l'acide azotique étendu ont fait 
éffervescence pendant quelque temps et ont laissé un résidu ar- 
gileux, qui lavé, puis desséché, également à la température de 
100°, pesait 35, 879. 

Ces opéralions suffisent pour conclure que le carbonate de 
chaux enlevé par l'acide était de 06,776, c’est-à-dire 5 — 

3,879+0,345) ; de sorte que la marne analysée se compose de : 


Carbonale de chaux. . , . 0,776 ou pour 4... 0,1552 
Argile el «eau, 2 ON Te RON EN TT: MIO: EIS 
5,000 1,0000 


2 exemple : analyse d'un calcaire. 

5 grammes de pierre calcaire ont été attaqués avec efferves- 
cence par l'acide azolique, et ont laissé un résidu insoluble de 
15 centigrammes. 

La solution traitée par l’ammoniaque à donné 204 milli- 
grammes de peroxyde de fer. 

La liqueur, réunie aux eaux de lavage et suffisamment évapo- 
rée, à été traitée à chaud par le sous-carbonate d’ammoniaque 
et filtrée immédiatement; elle a donné un précipité de carbo- 
nate de chaux pesant 46,098 et représentant 2#,307 de chaux. 

Enfin , après l’évaporation des eaux et la calcination au rouge, 
il est resté 217 milligrammes de magnésie. 
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Ainsi, le calcaire analysé se compose de 


Matière insoluble. . . . . 0,150 ou pour 1. . . 0,0300 
Pérotyde-de ter. "re D OL RE EE. ND )0408 
Cha APT a ERA me 76708. a AGLA 
Mage SE EN DOTE Pr PDO ES 

Acide carbonique conclu 
DAMOIMOFONCE RER M2. MMM 
3,000 1,0000 


0 


3° exemple : analyse d’une céruse. 

La céruse, ou blane de plomb, dont on se sert dans la pein- 
ture en bätiment, est un carbonate de plomb; mais on falsifie 
souvent cette substance en y mélangeant de la craie ou blanc de 
Bougival, qui en diminue beaucoup la valeur et nuit à la solidité 
de la peinture. Il est donc utile de connaître la nature de la 
malière qu'on emploie 

> grammes de matière atlaqués par l'acide azotique étendu 
ont laissé 10 centigrammes de résidu. 

La solution traitée par le sulfate de soude a donné un préci- 
pité de sulfate de plomb pesant 45, 539; d’où l’on conclut 35,338 
d'oxyde de plomb. 

Le liquide filtré, réuni aux eaux de lavage et évaporé, ayant 
été traité par le sous-carbonate d’ammoniaque, a donné un 
autre précipité de carbonate de chaux pesant 06,902, d'où l’on 
conclut 0Ë,507 de chaux. La céruse analysée renferme done : 


Matière insoluble. , . . . . . . 0,100 oupour! 0,0200 
Oxvoele plomb EN 2,338 2 0 006076 
CRT EE ce 2 0 00:00 70e ne 0 AOL 
Acide carbonique par différence. 4,055 . . . .. 0,210 

5,000 1,0000 


Ainsi, il y a dans celle céruse mélange de 1/4 de craie; mais 
la chose devient encore plus claire si l'on partage l'acide entre 
les deux bases, suivant la composition de leurs carbonates. On 
trouve alors : 

DÉTUSE PULLS a mcm A OUDUT MU: S0 
Carbonate de chaux. . 0,90 
Matière insoluble. .. 0.10 1 


Craie | 0,20 


D 1,00 


D'où l’on voit que la céruse est mélangée du quart de son poids 
de craie, 
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Si la céruse était délayée à huile, il faudrait la caleiner pour 
brûler l'huile, el opérer sur le résidu ; les quantités d’oxydes de 
plomb et de chaux donneraient les quantités relatives de céruse 
el de craie. 

Quand la fraude se fait par un mélange de sulfate de baryte, 
celui-ci reste insoluble. 

4° eæemple : analyse d’une scorie de haut fourneau. 

La matière n’élant pas attaquable directement par l'acide azo- 
lique, à grammes pulvérisés en ont été fondus avec de la polasse, 
puis traités par l’acide azotique. Après l’ébullition, les 5 grammes 
ont donné 18, 27 de silice. 

L'ammoniaque à fait un précipité de peroxyde de fer, qui, 
après avoir été lavé et traité par la soude, puis lavé de nouveau 
el séché, pesait 28, 737. 

La liqueur ammoniacale réunie à ses eaux de lavage a donné 
par le carbonate d'ammoniaque un précipité de carbonate de 
chaux pesant 1 45, 805, ou 45, 016 de chaux. 

Les eaux sodiques évaporées, puis saturées d'acide et traitées 
par le sous-carbonate d’ammoniaque, ont produit un précipité 
d’alumine pesant 203 milligrammes. 

En sorte que le résultat de l'analyse est 


DIN. T0: Re TT GOT 
Péroxyde dE Ten ms ee: Ter 
STONE d'in d'etre p an se U:208 
CRAULE M Sr L'ectdse en TMLURO 

5,226 


Le poids de 3#, qui se trouve augmenté de 0%, 226, fait voir que 
le fer était à l'état de protoxyde, dont il faut alors réduire la 
quantité à 2,514. 

En outre, ce résultat montre que dans lopération métal- 
lurgique il faut ajouter au minerai du fondant ( calcaire }, qu’on 
nomme casline, pour saturer la silice et éviter la perte en fer. 

Les exemples qui précèdent suffisent pour faire comprendre 
la marche qu'on doit suivre dans les analyses ordinaires. 


Conversion des résultats analytiques en rapports atomiques. 


Pour convertir en rapports atomiques les résullats immédiats 
de l'analyse qui sont exprimés en poids, il faut diviser le poids 
de chacun des corps composants par le poids atomique respectif 
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de ces corps (1), el réduire ensuite les rapports à leur plus sim- 
ple expression en négligeant les fractions. 


Exemples 
Résultats analytiques. Poids atomiques. Quotients. Rapports 
alomiques, 
à {Plotb.:75. 86,55 1294,4098 6,066 1 atome, 
Galène....? .: s Aer + 
LSOUME. 13,45 201,165 0,066 1 atome. 
Le { ÉHMIL s «2 25 sos 78,67 735,294 o,1069 1 alome, 
Cassitérite, 4 Le 
| Oxygene.s: ,... 21,33 106, 0,2133 2 alomes, 
Acide sulfurique, 46 501,165 0,092 1 atome, 
Gypse. RAR OCT HO 53 356,019 5,094 1 atome, 
| ÉAUS Erahue 21 112,479 0,186 2 atomes, 


Mais pour les combinaisons oxygénées on peut se servir d’une 
méthode plus abrégée que la précédente. Elle consiste à cher- 
cher la quantité d'oxygène renfermée dans chaque résultat oh- 
ténu par l’analyse (2). 


Exemples : 


lésultats analytiques. Ouantitès d'oxygène. Rapports. 

Acide carbonique. ... 46,60 33,71 4 
Dolomie. { Chaux. , . . . . . - 30,00 8,4t ! 

Magnésié: : 2. 5 © « 122,72 8,14 l 

Acide sulfurique, . . 33,76 20,209 1 

AIUMINOS reste + 02 5,053 3 
Alun . Z on 

PARA M re Lo Po 9,99 1,086 

AUS See leoien 20:87 10,217 24 


INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS AN ALYTIQUES. 


Lorsque les minéraux sont purs, la comparaison et l’interpré- 
{ation des résultats analytiques ne présentent ordinairement 
aucune difficullé. Mais il y a des cas où les résultats des analyses 
ne montrent que des rapports qui de prime abord paraissent 
plus ou moins compliqués. Ces différences proviennent en géné- 
ral où de mélanges de substances isomorphes, ou de mélanges 
‘le substances étrangères aux matières dont le minéral est essen- 
tiellement composé, substances élrangères qui se Lrouvaient dans 
le milieu où le minéral s’est produit et qui ont été entrainées, pen- 
dant sa formation, avec ses parties constiluantes essentielles. 

(1) Voyez le tableau des poids atomiques, page 326. 


(2) M. H. Rose a calculé des tables qui donnent immédiatement ces quantités 
d'oxygène. 


! 
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Hélanges de subslances étrangères. 


Exemples : 
D'une part, le calcaire spathique est composé de : 
Acide carbonique. - . 43,7r contenant 31,62 d'oxygène | 2 


Le g 262 E rapports 
Chaux. . , « +. + 20,29 id, 13,91 id, a : 


D'autre part, Le calcaire de Souillac est composé de 


Acide carbonique. . . 35,4r contenant 25,58 d'oxygène | RS 
CD LS Er: Ms D 00 id. 12,50 id, POLE 4 - 
ARE Le re Lee TOO 
Oxyde de fer, :°,:: .. 8,60 


Si dans le calcaire de Souillac l'argile et l'oxyde de fer sont 
regardés comme des matières étrangères à la composition essen- 
lielle du calcaire pur, et si l’on fait en conséquence abstraction 
de l'argile et de l'oxyde de fer, alors le calcaire de Souillac 
présente la mème relalion alomique que le calcaire spathique , 
c'est-à-dire { atome de chaux pour 2 atomes d’acide carbonique. 
D'après cette considération, la pierre de Souillac serait donc un 
calcaire mélangé d'argile et d'oxyde de fer. 

L’exemple précédent montre un cas très-simple de l'interpré- 
tation des analyses, pour reconnaitre les substances qui compo- 
sent essentiellement un minéral; mais on rencontre souvent des 
cas assez compliqués, quelquefois même on en trouve qu'il de- 
vient impossible de formuler rigoureusement. 


Mélanges de substances isomorphes. 


Exemples 


D'une part, le pyroxène augite ordinaire est composé de 


Oxygène, Rapports 
SRB EPS = le 59,0t 25,46 x 
CUIR SE 22,10 6,30 
é ee a ou 12,40 
Protoxyde de fer. 26,80 6,10 


D'autre part, le pyroxène diopside de Tamara est composé de 


Oxygène, Rapports, 
SCO Fe Pos 54,33 28,48 2 
GHAUN ce 7, 24,76 6,94 
Protoxyde de fer, 6,99 0,22 ou 14,34 ©: 


Magnésie, . ., 18,55 718 
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Si l'on envisage les résultats analytiques des deux pyroxènes, 
en comparant séparément la quantité d'oxygène de chaque base 
à celle qui est contenue dans la silice, on ne voit pas de rapport 
simple ; mais en réunissant les quantités d'oxygène de la chaux, 
de la magnésie et du protoxyde de fer, bases qui sont isomorphes, 
on trouve les mêmes rapports simples dans l’augite et le diopside. 

Le grenat grossulaire est composé de : 


Oxygène, Rapports, 
SHIRPLS &d- 21,04 2 
Alumine. . . . . 10,46 1 
Chaux. 10,47 ! 


Certains grenats colorés sont composés de : 


Oxygène. Rapports, 
SCO PART et iege e RGIDI 20,06 2 
Aluminé, es... 771665 [ 
Peroxyde de fer, , . ., 5,33 2,25 (a 202% ; 
Ghaux LIRE Ve 2/9 28590 S,11 | 
Protoxyde de fer 677 .110:29 1,44 } OÙ 10,04 r 
Protoxyde de manganèse. 2,17 0,49 | 


Or, si l'on considère les derniers résultats analytiques et si 
l’on compare séparément la quantité d'oxygène de chaque base 
à celle qui est renfermée dans la silice, on ne voit aucun rapport 
simple; mais en réunissant les quantités d'oxygène contenues 
dans les bases isomorphes, on trouve les mêmes rapports sim- 
ples que dans le grenat grossulaire. = 


Observalion. 


Tous les cas de l'interprétation des analyses ne sont pas aussi 
simples que les précédents et sont loin de satisfaire toujours la 
philosophie de la science; nous verrons plus lard que ces inter- 
prétations sont sujettes à de graves objections, surtout sous le 
point de vue du naturaliste. 


NOTATIONS, 


Berzelius a eu l'idée de représenter, au moyen de notations con- 
ventionnelles, les compositions des minéraux el les rapports sim- 
ples qui existent entre les quantités pondérables des éléments. 
Ces notations, nommées signes, symboles où formules, sont de 
deux sortes , les formules chimiques el les formules minéralogiques. 
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Formules chimiques. 


On représente les différents corps simples par les lettres ini- 
tiales de leurs noms, comme nous l’avons indiqué à la page 8. 

Pour représenter un corps composé, on écrit à la suite les uns 
des autres les signes des corps composants, et l’on indique leurs 
nombres atomiques par des chiffres placés comme des exposants, 
en sous-entendant l'exposant lorsqu'il est 1. Par exemple : Fe Su 
représen(e un corps composé de { atome de fer et de 1 atome de 
soufre ; Si 0° représente un corps composé de 1 atome de sili- 
cium et de 3 atomes d'oxygène, Fe Cu Su? représente un Corps 
composé de 1 atome de fer, de { atome de cuivre et de 2 atomes 
de soufre; Fe’ Cu* Su? représente un corps composé de 3 atomes 
de fer, de 2 atomes de cuivre et de 5 atomes de soufre: et ainsi 
ile suite, 

Pour un corps composé de 3 ou d’un plus grand nombre d’é- 
léments on peut écrire la formule de différentes manières. Ainsi, 
au lieu d'écrire Fe Cu Su’, on peut partager l'élément électro- 
négatif Su’ entre les deux éléments électro-positifs Fe et Cu, que 
l’on sépare par le signe +, et écrire Fe Su + Cu Su, en mettant 
toujours l'élément électro-négatif à la suite de Pélément électro- 
positif; de même, on peut remplacer la formule Fe? Cu? Su° par 
la formule Fe Su + Cu* Sw, En outre, on peut, pour plus de 
simplicité, transformer les exposants qui sont égaux dans un 
même membre du symbole en un coeflicient unique pour le 
membre auquel il correspond ; de sorte que la formule Fe? Su? 
+ Cu? Su’ peut être remplacée par la formule 3 Fe Su +2 Cu Su. 

Comme l'oxygène est de tous les éléments celui qui se trouve le 
plus fréquemment dans les combinaisons, on abrège encore les 
symboles en supprimant le signe de l’oxygène, et en exprimant le 
nombre de ses atomes par des points placés au-dessus du signe 
de l'élément électro-posilif. Ainsi, au lieu de CaOQ, SO?, et SO *. 
on écrit Ca, 8 et Si. d 

Les sulfures étant aussi très-abondants et souvent très-com- 
pliqués, on à imaginé de représenter les atomes du soufre par 
des virgules placées au-dessus de l'élément électro-positif. Dès 
iors, au lieu de Pb Su, Fe Su? et Sb? Su, on écrit Pb, Fe et Sb?. 

Lorsque la base entre pour 2 atomes dans l'oxyde , générale- 
ment on coupe la lettre majuscule par un trait horizontal en noir 
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ou en blanc, ou bien on met une barre au-dessous, ou enfin 
on ajoute un peu au-dessous et à droite soit des chiffres en in- 
dices, soil des primes. Ainsi, au lieu de Fe* 0 et de Cu° O, on 
écrit Fe et Gu, ou Fe et Zu. ou Fe et Cu, ou Fe, et Cu,, ou enfin 
Fe, el Cu. bd 7 

Les formules chimiques expriment la relation atomique entre 
les éléments de l'analyse, et font en outre ressortir les relations 
qui existent entre l’oxygène des différents composants. 


l'ormules minéralogiques. 


Les formules chimiques présentent plusieurs inconvénients, 
notamment :ilest difficile de les énoncer lorsque les bases existent 
à des degrés d’oxydation différents; le caleul pour comparer à 
l'instant l’oxygène de l’acide à l'oxygène de la base exige une cer- 
laine habitude ; dans quelques cas on n’est pas assez sûr du degré 
d'oxydation pour l'indiquer par le nombre de points voulu, Ges 
inconvénients ont conduit Berzelius à substituer, pour la plu- 
part des minéraux, des formules minéralogiques aux formules 
chimiques, en procédant de la manière suivante. 

On supprime les signes d’oxydation, et l’on emploie des lettres 
italiques pour indiquer que les éléments sont oxygénés. 

Ainsi, au lieu de Ca, Si, etc., on écrit Ca, Si, etc. 

Quand il y a plusieurs oxydes d’un même corps, on emploie 
l'italique courante pour l’oxyde le moins élevé, et l’italique ca- 
pitale, soit simple, soit avec un signe additionnel, pour les oxydes 
plus élevés. 

Ainsi, au lieu de Fe, Ée, Mn, Mn, etc, on écrit fe, le, mn, 
Mn, etc. 

Ordinairement on indique l’eau par le signe Ag, qui équivaut à 
Hy? 0 ou à Yy. 

Dès lors l'analyse 


Silice . . . 0,424 ° j 
+ RAI 

Alumine, . 6,3rc : contenant oxygene 0,146 [ Soilenrapports 4 * 

Chaux. . . 0,362 | | 0,073 I 


devra s'écrire Ca Al? Si, ou bien, en partageant Pacide et en 
séparant par les bases, Ca Si+ 2 AL Si. 
La formule minéralogique est l'expression du fait présenté 
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par l'analyse ; mais, quoiqu'elle ne soit qu'une modification de 
la formule chimique, elle est indépendante de tous les chan- 
gements qui pourraient arriver à celle-ci par suilé de moditi- 
cations dans les nombres atomiques d'oxygène des corps oxy- 
génés. 

Les formules minéralogiques expriment donc seulement la 
relation atomique entre les éléments de Panalyse, 


Conversion des formules. 


Conversion de la formule chimique en formule minéralogique. 
— Il faut : 1° compter les points qui indiquent l'oxygène ; 2° mul- 
liplier ceux-ci par les exposants et les coefficients; 3° simplifier 
ensuite les rapports, si cela est possible. 

Soit, par exemple, la formule chimique Ca $i + 3 À 1 Si. 

Le premier terme équivaut en symbole minéralogique à Ca’ 
Si’, ou à 3 Ca Si; de même le second équivaut à 4/9 Si9, ou à 9 
Al Si. Donc l’ensemble est alors 3 Ca Si +9 A! Si, ou en rédui- 
sant Ca Si+ 3 AI Si. 

Conversion de la formule minéralogique en formule chimique. 
— Il faut : 1° multiplier les exposants par les coefficients; 2° ré- 
tablir les points à chaque oxyde, et les exposants qui doivent les 
multiplier pour avoir les mêmes rapports; 3° repasser aux coef- 
ficients; 4° simplifier les rapports , si cela est possible, 

Soit, par exemple, la formule minéralogique 2 Ca S +3 41 
Si, 

Le pre mier terme équiv: aut en symbole chimique à Ca? Si, ou 
à Ca? Si , OÙ bie vn à 2 Ca Si: de même le second équivaut à AP 
Si 9, ou à ÀI Si 3, Donc l’ensemble est alors 2 Ca Si + ÀI Si3 

Conversion des formules en expressions analyliques.—Pour re- 
venir des formules aux analyses, il faut suivre une marche inverse 
de celle qui a été suivie pour construire les formules. 

Ainsi, lorsqu'on a une formule minéralogique on la convertit 
d'abord en formule chimique, qui seule peut être directement 
convertie sous forme d'expression analytique. 

Soit, par exemple, la formule minéralogique Ca C? + Mg C: 
de la dolomie. ue 

Or, cette formule convertie en formule chimique est Ca CG + 


Mg C. 
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Donc la dolomie renferme 2 atomes d’acide carbonique, 
{ atome de chaux et 1 atome de magnésie. 
Le poids de 2 atomes d'acide carbonique est 256,433 X 2 ou 552, 87 


Celui de x atome de chaux est, 


Celui de r'atome de magnésie est. 


Poids de r atome de dolomie ” 
Ayant ces nombres et admettant que le nombre 1467, 24 repré- 


sente 100, il ne reste plus qu’à chercher les nombres correspon- 
dants évalués en centièmes, ce qu’on trouvera par les proportions 


suivantes : 
1167,24 : 502,85 : : 100 : X 47,364 d'acide carbonique, 
116,24 : 356,02::100:x— 30,502 de chaux. 
116,24 : 358,35. : 1004 x = 22,134 de magnésie. 


100,000 


COMPOSITION CORPUSCULAIRE, 


L'analyse chimique fait connaître la composition qualitative 
el quantitative des minéraux; mais elle ne dévoile leur com- 
posilion corpusculaire que d’une manière relative. Ainsi, par 
exemple, la formule Fe $?, qui répresente la composition de 
la pyrite, ne signifie pas que dans la particule de la pyrite il n'y 
ait qu'un seul atome ou qu’une seule molécule de fer el que 
deux atomes ou que deux molécules de soufre; par la formule 
Fe S* on exprime simplement que, pour chaque corpuseule de 
fer, il y a deux corpuscules de soufre, Nous ignorons entièrement 
los nombres absolus soit des atomes, soit des molécules de fer el 
de soufre, qui entrent dans une particule de pyrite ; et lors même 
que ces nombres récls seraient précisément ceux indiqués par 
la formule , la connaissance de la composilion corpusculaire ne 
serait pas encore complète : car, pour qu'elle le fût, il faudrait 
savoir aussi l’ordre d’arrangement des atomes entre eux et des 
molécules entre elles. 

Done, pour connaitre la composition complète d'un minéral il 
faut, outre la connaissance de la nature et des proportions re- 
latives de ses éléments, tenir compte du nombre réel des atomes 
et des molécules, ainsi que de la manière dont ces corpuseules 
se trouvent groupés entre eux. 

On a fait diverses hypothèses à cet égard, en se fondant sur 
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différentes théories, notamment sur l'isomorphie, l’isomérie, 
la polymorphie, elc.; mais rien de positif n’a été établi. 

On admet généralement que toute molécule chimique est une 
combinaison définie d’atomes, dans laquelle chaque sorte d'ato= 
mes entre pour un nombre fixe. De plus, les atomes compos 
sants étant toujours arrangés entre eux dans le même ordre 
celte molécule a nécessairement une forme, une structure etun 
type de composition déterminés. D’après cette manière de voir 
les molécules chimiques des divers minéraux, considérées quant 
à leur composition atomique, penvent donc se ressembler ou 
différer entre elles sous trois rapports : 4° par la nature particu- 
lière des atomes qui les composent, ® par le nombre respec- 
tif des atomes de chaque sorte, 3° par la disposition relative 
des atomes autour du centre de gravité de la molécule. Si 
les molécules chimiques de deux minéraux s'accordent sous les 
trois rapports, elles ont une même composition et une même 
nature chimique. Si les molécules chimiques diffèrent entre 
elles, comme la différence peut avoir lieu sous les trois rapports 
à la fois ou seulement sous une partie, il existe différents degrés 
d’analogie ou de dissemblance entre les substances minérales, 
eu égard à leur composilion chimique. 

Quand on compare deux minéraux, ils peuvent done ou s'ac- 
corder, ou différer entre eux, à la fois sous les trois rapports 
précédemment énoncés. Dans le premier cas, leur composition 
chimique est réellement la même ; dans le second cas, les deux 
minéraux offrent la plus grande somme possible de dissem- 
blance. Entre ces deux cas extrêmes sont compris plusieurs 
degrés intermédiaires, dans les trois caractères fondamentaux 
de la composition moléculaire. 

Il peut arriver que les molécules des deux minéraux soient 
composées des mêmes alomes, unis en mêmes nombres ab- 
solus, mais différemment disposés; ou bien il peut se faire 
que ces molécules soient composées des mêmes atomes, uuis 
seulement en mêmes nombres relatifs et proportionnels. Dans 
Pun et l’autre cas, les deux minéraux donneront le même ré- 
sultat à l’analyse; seulement ils n'auront qu’en apparence la 
même composition chimique, 

Il peut arriver que les molécules des deux minéraux soient 
composées des mêmes atomes, groupés entre eux en nombres dif- 
férents; ou bien que les molécules diffèrent par la nature de 
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leurs éléments, mais qu’elles paraissent être composées de 
mêmes nombres d’atomes groupés de la même manière. Dans 
ces deux cas la composition chimique des minéraux est évi- 
demment différente ; néanmoins, dans le second cas le type de la 
composition corpusculaire se trouve le même pour les deux mi- 
néraux. 

Enfin ,uilse présente des cas où la composition chimique, qua- 
litative et quantitative, que donne l'analyse est la même, et 
cependant les minéraux ayant des formes cristallines incom- 
..patibles, leurs corpuscules paraissent être groupés différem- 
ment. 


INDICATION DES PRINCIPALES RÉACTIONS CHIMIQUES, 


Nous terminerons l'exposé des caractères chimiques en indi- 
quant sommairement les moyens qu'on peut employer dans les 
essais, pour reconnaitre la présence des parties les plus essen- 
tieiles qui constituent un minéral donné. 

Ladétermination complète, qualitative, et quantitative, des par- 
ties composantes d’un minéral s'effectue par l'analyse, qui ap- 
partient spécialement au domaine de la chimie. 


ACIDE BORIQUE. — L’acide borique de la sassoline, du borax, de la 
boracite et des borosilicates donne immédiatement à l'alcool la propriété 
de brûler avec une flamme verte. 

ACIDE SILICIQUE. — VOYyez SILICE. 

ALUMINE. — Soluble dans la potasse caustique et précipite de ses dis- 
solutions par l’'ammoniaque. A l'état libre, et même dans plusieurs de ses 
combinaisons , elle prend une belle couleur bleue lorsqu'on la calcine 
après l'avoir humectée d’azotate de cobalt, 

AMMONIAQUE. — Se trouve uniquement dans des sels solubles, Si l’on 
traite ces sels par un peu de soude ou de potasse caustique, la présence 
de l’'ammoniaque se décèle par l'odeur piquante qui accompagne son déga- 
gement à l'état de gaz. 

ANTIMOINE, ANTIMOINE OXYDÉ ET ANTIMONIURES. — Dans le tube 
ouvert, l’antimoine et les antimoniures donnent des fumées blanches, 
épaisses et sans odeur d'ail, qui se condensent promptement sur le tube 
sous forme de poudre blanche , et qu'on peut chasser d’un point du tube 
à un autre, en chauffant de nouveau. Les oxydes d’antimoine traités 
avec du charbon présentent les mêmes caractères, 

ARGENT, ARGENT SULFURÉ, ARGENT ROUGE, ete, — L'argent est atta- 
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quable par lacide azotique. La solution forme par l’acide chlorhydrique 

un précipité blanc caillebotté, qui noïrcit à la lumière solaire et se dissout 

dans Pammoniaque. L'argent sulfuré, l'argent rouge , l'argent antimo- 

nial, ainsi que la plupart des autres combinaisons d'argent donnent au 

chalumeau, après grillage convenable, seuls ou avec addition de soude , un 

bouton d'argent. Dans l'acide chlorhydrique ils produisent, comme l'ar-e 
gent, un précipité très-caractéristique: Un autre essai consiste à plonger 
une lame de cuivre dans une dissolution d'argent ; cette lame se recouvre 

immédiatement d’une petite couche d'argent. 

ARSENIC, ARSÉNIURES, ARSÉNIATES, ete. — Sur le charbon ou dans le 
tube ouvert, larsenic natif, l'acide arsénieux, les arséniures, les arséniates 
ct les arsénites développent des vapeurs arsénicales qui ont une forte odeur 
d'ail, Chauffés dans le tube ouvert, l’arsenie et les arséniures produisent 
un sublimé de petits cristaux métalliques, tandis que l'acide arsénieux et 
les arsénites donnent de petits cristaux blancs. 

AZOTATES. — Les azotates sont solubles dans l'eau; projetés sur des 
charbons incandescents#ils fusent ou s’étalent en activant la combustion ; 
méêlés à de la limaille de cuivre et traités par l'acide sulfurique, ils déga- 
gent avec effervescence un gaz qu'on reconnaît aux vapeurs rutilantes 
qu'il produit à l'air. 

BARYTE. — À l’état de sel soluble, elle précipite par l'acide sulfurique 
et les sulfates; le précipité se forme toujours, lors même que l'on étend la 
dissolution de beaucoup d'eau. 

Bisuura.— Fond très-aisément sur le charbon, en le courant d'une 
auréole d'oxyde jaune ; attaquable par l'acide azotique, et précipite en 
blanc de sa solution par une simple addition d’eau. 

BORATES. — Les borates sont décomposés par l'acide azotique ; l'acide 
borique mis en liberté peut se dissoudre dans l'alcool et lui communiquer 
la propriété de brûler avec une flamme verte. 

BRôMURES. — Les brômures fondus avec du sel de phosphore euprique 
colorent la flamme du chalumeau en bleu verdâtre; traités par un mélange 
d'acide sulfurique et d'oxyde dé manganèse, ils dégagent des vapeurs de 
brôme , qui sont reconnaissables à leur couleur brune et à leur odeur par- 
ticulière. 

Canaaun. — Chaullé sur le charbon au feu de réduction, il produit une 
auvéole orangée qui se manifeste dès le premier coup de feu. 

CanBoNaTESs, — Les carbonates se dissolvent dans l'acide sulfurique ou 
dans l'acide azotique, soit à froid , soit à chaud , avec une effervescence 
plus ou moins vive, produite par le dégagement de l'acide carbonique, qui 
est incolore et inodore. 

CémuM oXYDÉ. — Donne avec le borax et le sel de phosphore, au feu 
d'oxydation , un verre rouge ou orangé très-foncé à chaud, dont la cou- 
leur devient claire par le refroidissement et disparaît complétement au 
feu de réduction. 
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Cnaux. — Elle précipite de ses dissolutions par l'oxalate d'ammoniaque. 
Le précipité exerce une réaction alcaline, après avoir été caleiné. 

Cazorures. — Les chlorures produisent du chlore, qu'on reconnait à 
son odeur et à sa couleur, lorsqu’après les avoir mélangés avec le bioxyde 
de manganèse, on les traite par l'acide sulfurique concentré. Ils colorent 
en bleu pourpre la flamme du chalumeau quand on les fond avec du sel 
de phosphore mêlé d'oxyde de cuivre, 

CHROME OXYDÉ ET CHROMATES. — Les minéraux chromifères donnent 
avec le borax une perle de belle couleur verte, tant au feu d’oxydation 
qu'au feu de réduction. 

COBALT SULFURE, COBALT ARSÉNIATÉ, etc. — Fondus avec le borax, 
après avoir été préalablement grillés au feu d’oxydation, ils forment une 
perle de couleur bleue. 

GQUIVRE, CUIVRE OXYDULE, ete, — Les oxydes de cuivre colorent les 
verres de borax et de sel de phosphore en vert au feu d'oxydation, et en 
rouge cinabre au feu de réduction, Les solutions des sels de cuivre sont 
bleues ou vertes. L’addition de l'ammoniaque donne lieu à un précipité 
bleuâtre, qui se redissout dans un excès d’alcali, en faisant passer la li- 
queur au bleu céleste, 

EAU Et HYDRATES. — Chaulfés dans le tube fermé, tous les hydrates 
et Lous les sels avec eau de cristallisation donnent de l’eau, qui se condense 
en gouttelettes daus la partie supérieure du tube. 

ÉTAIN OKYDÉ ET ÉTAIN SULFURÉ, — On reconnait l'étain oxydé et l’é- 
tain sulfuré à l'auréole qui se forme autour de la matière d'essai, lors- 
qu'on les chauffe sur le charbon ; cette auréole, qui est de couleur jaune à 
chaud, devient blanche par le refroidissement. L'oxyde d’étain est atta- 
quable par l’acide chlorhydrique, et précipité de sa dissolution en pourpre 
par le chlorure d'or, 

FER OXYDÉ, — Les oxydes de fer donnent avec le borax, au feu d’oxy- 
dation, un verre rouge sombre à chaud, jaune clair ou incolore à froid ; 
au feu de réduction , yne perle d'un vert foncé, Ils précipitent de leurs dis- 
solutions par le” cyanoferrure jaune de potassium, le protoxyde en blanc, 
et le peroxyde en beau bleu. 

FLUORURES, — Les fluorures traités par l'acide sulfurique concentré 
dégagent des vapeurs d'acide fluorhydrique, reconnaissable à sa propriété 
d'attaquer le verre. On peut aussi les traiter par le sel de phosphore dans 
le tube ouvert, avec la précaution de diriger la flamme du chalumeau vers 
l’une des extrémités du tube, et de manière que les vapeurs qu’elle contient 
puissent arriver sur la matière d'essai. 

GLUCINE. — Précipitée de ses dissolutions par lammoniaque, et re- 
prise par le carbonate d’ammoniaque ; soluble dans la potasse caustique. 

HYDRATES — Woyezs EAU. 

lobe Et 10opuREs. — Les iodures traités avec le sel de phosphore cu- 
prique colorent la flamme du chalumeau en un beau vert; par l'action de 
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l'acide sulfurique concentré et de la chaleur, ils donnent des vapeurs vio- 
lettes très-intenses. Les iodures en dissolution se manifestent par la 
couleur d’un bleu intense que l’'iode communique à l’'amidon. On mélange 
la dissolution avec de l'amidon dissous dans l’eau bouillante, puis on 
ajoute quelques gouttes de chlore pour décomposer liodure et mettre 
l'iode en liberté. 

LirTHINE. — Une solution concentrée de lithine précipite par le cars 
bonate de soude; le précipité tache en jaune brun la feuille de platine, et 
colore en un beau rouge de earmin la flamme du chalumeau. 

MAGNÉSIE. — La magnésie à l’état soit d'hydrate, soit de carbonate, ou é 
lorsqu'elle a été précipitée de ses dissolutions, se dévoile à la propriété 
dont elle jouit de se colorer en rose quand on la traite au chalumeau, après 
l'avoir humectée avec une solution d’azotate de cobalt. 

MANGANÈSE OXYDÉ, — Avec le borax, au feu d’oxydation, les oxydes 
de manganèse donnent un verre d’une belle couleur violette ou améthyste, 
qui devient incolore au feu de réduction. Avec la soude, au feu d'oxy- 
dation , ils produisent une fritte de couleur verte. 

MERCURE SULFURÉ, MERCURE CHLORURÉ, ete. — Le mercure est un 
des métaux dont on constate le plus facilement l'existence. Une lame de 
cuivre plongée dans une dissolution de mercure se recouvre d’une 
couche de ce métal. Le cinabre ou mercure sulfuré donne par le grillage, - 
dans le tube ouvert, du mercure à l'état métallique et un sublimé de 
soufre, Le chlorure de mereure, qui se volatilise entièrement sur le char- 
bon , produit également dans le matras, lorsqu'on y mélange de la soude, 
des globules de mercure. 

MOLYBDATES. — Les molybdates donnent par la fusion avec la soude 
un sel soluble, dont la solution précipite par l'acide azotique une poudre 
blanche , qui devient bleue lorsqu'on la dépose sur un barreau de zinc. 


, ” ,* + 
Or. — Attaquable seulement par l'eau régale. Solutiondonnant un 
précipité pourpre par le protochlorure d'’étain. ‘ 
NICKEL SULFURÉ, NICKEL ARSÉNIÉ, ete. — Les dissolutions des mi- 


néraux nickélifères par l'acide azotique se colorent soit directement, soit 
avec le sous-carbonate de soude, après avoir séjourné sur une lame de 
fer, en bleu par l'addition de l'ammoniaque. 

PROSPHATES. — Les phosphates produisent par le feu avec l'acide 
borique un globule vitreux qui , chauffé de nouveau, attaque un fil de fer 
plongé dans la masse fondue. 

PLATINE. — Atlaquable seulement par l’eau régale, Solution précipitant 
en jaune par le chlorure de potassium ou le chlorure d'’ammoniaque. 

PLOMB OXYDÉ, PLOMB SULFURÉ, PLOMB CARBONATÉ, ete. —— A l'état 
de sulfure ou de carbonate, le plomb se reconnaît à l’auréole jaune d'oxvde 
de plomb qui se forme autour de la matière d'essai, quan L on le chauffe 
sur le charbon. Les oxydes, comme le sulfure et le carbonate, donnent 
presque immédiatement des grenailles de plomb, lorsqu'on les fond au 
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chalumeau sur un charbon. En solution ces composés de plomb préci- 
pitent en blanc par l'acide sulfurique , et le précipité noireit an contact de 
l'hydrogène sulfuré; les solutions précipitent sous la forme de lamelles 
métalliques, quahd on plonge dans la liqueur un barreau de zine. 

Porasse, — Lorsqu'elle est en dissolution, elle précipite en jaune par 
le chlorure de platine. Ajoutée au borax, préalablement fondu avee de 
l'oxyde de nickel, elle fait passer la perle vitreuse de la teinte brune à 
la couleur bleue, Si elle n’est pas mêlée de soude ni de lithine , elle colore 
en violet la flamme extérieure du chalumeau. 

SÉLENIUM ET SÉLÉNIURES. — Dans le tube fermé la chaleur dégage 
le sélénium des séléniures, qui va se condenser dans la partie froide du 
tube sous la forme de poudre rouge. Sur le charbon ou dans le tube ou- 
vert, le sélénium est transformé par le grillage en un oxyde volatil d'une 
forte odeur de choux ou de raifort pourri. 

SILIGE ET SILICATES. — Les minéraux siliceux fondus avec le sel de 
phosphore abandonnent leur silice, qui forme une sorte de squelette ou 
un nuage pulvérulent au milieu de la perle vitreuse. Fondus avec la soude, 
ils donnent lieu à une matière soluble, dont la dissolution dans l'acide 
chlorhydrique ou azotique précipite la silice par l'évaporation. 

Soupe. — Lorsqu'elle est en dissolution, elle ne forme pas de préci- 
pité par le chlorure de platine. On reconnaît sa présence dans la liqueur, 
après l'avoir transformée en sulfate ; on fait ensuite évaporer et cristalliser 
la dissolution, et l’on obtient des cristaux efflorescents de sulfate de soude. 
A l’état d'hydrate et chauffée fortement au chalumeau, elle colore en 
jaune rougeûtre la flamme extérieure. 

SULFURES ET SULFATES. — Les sulfures chauffés sur le charbon don- 
uent de l'acide sulfureux, reconnaissable à son odeur; quelques-uns ce- 
pendant, comme les sullures rouges de mercure et d’arsenie, sont com- 
plétement volatils dans le tube fermé. D’autres se décomposent diflicile- 
ment par la chaleur seule, mais tous dounent l'odeur sulfureuse, si l’on 
a soin de les mêler d'abord avec de la limaille de fer, Par la fusion avec 
la soude ils forment une matière qui projetée dans de l’eau acidulée 
dégage de l'hydrogène sulluré, que trahit son odeur fétide, Les sullates 
chauffés avee un mélange de soude et de charbon dégagent de même 
l'odeur d'hydrogène sulfuré, quand on verse quelques gouttes d’eau aci- 
dulée sur la masse fondue. 

STRONTIANE. — A l'état soluble elle précipite par l'acide sulfurique 
et par les sulfates; mais le précipité cesse de se former lorsque la solution 
est très-étendue. Ce précipité chauffé avec de la poussière de charbon, au 
feu de réduction, produit une certaine quantité de sulfure de strontium , 
qui se dissout dans l’acide chlorhydrique; la dissolution mêlée à l'alcool 
donne à la flamme de ce liquide une belle couleur d’un rouge purpurin. 

TANTALATES. — Les tantalates produisent par la fusion avec la soude 
un sel soluble dans l’eau, dont la solution précipite par l'acide azotique 
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une poudre blanche, qui ne colore pas les verres formés par les flux or- 
dinaires. 

TELLURE ET TELLURURES. — Le tellure et les tellurures donnent par 
le grillage dans le tube ouvert une fumée blanche , qui se dépose sous 
forme de poudre blanche, et celle-ci se fond en gouttelettes limpides, lors- 
qu'on dirige dessus la flamme du chalumeau. 

TITANE OXYDÉ ET TITANATES. — Les oxydes de titane et les titanates 
donnent, lorsqu'on les traite au feu de réduction par le sel de phosphore, 
un verre de couleur pourpre ou bleu violâtre ; il est bon d’ajouter un peu 
d'étain à la matière d’essai. Par la fusion avec la soude, ils forment un 
sel soluble dans l'acide chlorhydrique , et dont la solution étendue d’eau 
devient violâtre par l’action d'un barreau de zinc. 

TUNGSTATES. — Les tungstates produisent par la fusion avec la soude 
un sel soluble , dont la solution précipite par l'acide azotique une poudre 
qui devient jaune par lébullition de la liqueur, bleuit au contact du zinc, 
et donne au feu de réduction un verre bleu avec le sel de phosphore. 


URANE OXYDÉ. — ['urane oxydé forme avec le sel de phosphore au 
feu, d'oxydation un verre jaune, et au feu de réduction une perle verte. 
VANADIATES. — Les minéraux qui renferment de l’acide vanadique 


se comportent au chalumeau comme les chromates, mais à la flamme 
de réduction seulement, la couleur verte se changeant en jaune dans la 
flamme oxydante. 

YrrriA. — Insoluble dans les alcalis caustiques , et repris par le car- 
bonate d’ammoniaque lorsqu'il est précipité de ses dissolutions. 

ZANG OXYDÉ, BLENDE, CALAMINE, ête. — Les mineraux de zine trai- 
tés sur le charbon avec la soude donnent du zinc métallique et une au- 
réole de fleurs de zine, qui est blanche après le refroidissement, et devient 
d’un beau vert quand on la chauffe de nouveau, après lavoir humectée 
d’azotate de cobalt. L’oxyde de zinc à l'état de sel soluble est précipité de 
ses solutions parla potasse, sous la forme d’une masse blanche gélatineuse, 
qui se redissout par un excès du précipitant. 

ZIRCONE. — Insoluble dans la potasse, et reprise par le carbonate 
d'ammoniaque lorsqu'elle est précipitée de ses dissolutions, 


RELATIONS 


ENTRE LA FORME CRISTALLINE ET LA COMPOSITION CHIMIQUE, 


Généralement les minéraux d’une composition chimique dé- 
terminée qui sont susceptibles de cristalliser ont une forme 
primitive aussi déterminée et particulière. En sorte que l'identité 
ou la différence de composition chimique entraine l'identité ou 
la différence de forme primitive. Cependant il y a des excep- 
tions assez nombreuses, qui ne permettent pas de regarder 
comme absolue cette loi de la relation entre la composition 
et la forme. Ces exceptions comprennent les cas qui constituent 
l'isomorphie, l’isomérie, la polymorphie, ete, 


ISOMORPHIE, 


L’isomorphie, ou l’isomorphisme, consiste en ce que des corps 
de natures différentes peuvent affecter les mêmes formes cris- 
tallines ou bien des formes cristallines analogues, qui diffèrent 
seulement par les dimensions relatives de leurs diverses parties. 
Les corps qui jouissent de cette propriété sont nommés iso- 
morples. 

On distingue deux sortes d'isomorphies : 4° l’isomorphie simple 
ou géométrique, 2° l'isomorphie complexe ou géométrique et chi- 
mique. 

Isomorphie simple. —Les minéraux dont les cristaux se rappor- 
tent au système cubique sont souvent isomorphes géométrique- 
ment, c’est-à-dire qu’ils ont souvent la même forme primitive, 
quoiqu'ils soient de natures différentes. Par exemple, la galène et 
le sel marin ont chacun le cube pour forme primitive ; de même 
le diamant, la fluorine et l’aimant ont chacun l’octaèdre régulier 
pour forme primitive. Néanmoins, il s'agirait de savoir si le cube 
de la galène est réellement identique à celui du sel marin; si les 
oclaèdres du diamant, dela fluorine et de l’aimant sont également 
identiques; si l’on ne pourrait pas regarder ces solides comme 
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des limites vers lesquelles viendraient converger des formes dif- 
férentes. En effet, le cube peut-être regardé comme la limite 
d’un prisme droit à base carrée ou rectangulaire, et même d’un 
rhomboëdre ; l’octoaèdre régulier comme la limite des octaèdres 
à base carrée, rectangulaire ou rhomboïdale. De sorte que les 
formes des minéraux pris pour exemples pourraient bien se 
lrouver vers les limites de systèmes cristallins différents. 

Isomorphie compleæe, —X] y a des corps de natures différentes 
d’après le résultat analytique, mais paraissant êlre de même cons- 
titulion atomique, qui ont des formes primitives semblables, ou 
dont les angles diffèrent peu entre eux, et qui jouissent de la 
propriété de pouvoir se substiluer les uns aux autres dans les 
combinaisons, sans altérer la constitution des formules atomi- 
ques el sans produire sur la forme d'autre modification qu'une 
légère variation dans ses angles. Or, ce sont ces derniers corps 
qui ont élé particulièrement nommés isomorphes el dont l’en- 
semble constitue l'isomorphie proprement dite. 

Par exemple, le calcaire est souvent mélangé d’une manière 

intime de giobertite , de sidérose, de diallogite; le sidérose ren- 
derme fréquemment du calcaire; ete. Ges substitutions ont lieu 
généralement en proportions indéfinies et quelquefois en pro- 
portions définies, comme il arrive dans la dolomie, qui contient 
exactement une molécule de calcaire et un molécule de giobertite. 
Danstous les cas leur influence se fait sentir sur l'angle de la forme 
primitive, dont les variations peuvent même indiquer jusqu’à un 
certain point la quantité des corps isomorphes mélangés (1). 
” Non-seulement les corps de ce genre ont la propriété de 
cristalliser à très-peu près de la même nsanière quand ils sont 
isolés ; mais encore ils peuvent, lorsque leurs molécules existent 
pêle mêle dans le même dissolvant, se réunir etse mélanger en 
toutes sortes de proportions dans un cristal unique, dont ils four- 
nissent les matériaux en commun. Or, un mélange de ce genre 
ne peut se faire indifféremment entre des molécules de nature 
quelconque , car l'observation démontre qu'il n’a lieu générale- 
ment qu'entre des molécules qui ont une certaine analogie. 

Ainsi, supposant un système corpusculaire déterminé sous le 
rapport du nombre et de l’arrangement de ses éléments consti- 
tuants, on concevra la possibilité d’en remplacer une partie ou 


(1) Voyez la page 95. 
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la totalité par des éléments dune autre nature, sans que 
ee syslème cesse dappartenir au même fype, On comprendra 
done que le nombre et l’arrangement des éléments d'un système 
corpusculaire peuvent être indépendants de la nature de ces élé- 
ments; que les cristaux formés par la réunion de molécules ainsi 
constituées pourront appartenir tous au même système, et que 
par conséquent la forme affectée par les corps cristallisés dé- 
pend plutôt du nombre et de la disposition relative des parties 
qui les constituent que de la nature de ces mêmes parties. 

Si des substances peuvent se mélanger en diverses propor- 
tions lorsqu'elles cristallisent dans le même système, une sub- 
stance appartenant à un système déterminé force, dans cerlaines 
circonstances, une autre substance, appartenant à un système 
différent, à critalliser comme elle. 

Mais l'identité de constitution étant nécessaire pour qu’il y ait 
isomorphisme proprement dit, il est évident que des corps dif- 
férents peuvent affecter la même forme sans être véritablement 
isomorphes. D'un autre côté, il y a des substances de même for- 
mule atomique et auxquelles rien n’empêche de supposer une 
forme analogue, qui néanmoins ne se remplacent pas dans les 
combinaisons, Enfin, il existe des corps de formes différentes qui 
se substituent souvent les uns aux autres, comme par exemple 
Je soufre et l’arsenic. 

Parmi les minéraux composés qui sont isomorphes, nous ci- 
terons les carbonates suivants : le calcaire, la giobertite , le si- 
dérose, la diallogite et la smithsonite, qui ont tous une semblable 
formule de composition et pour formes primilives des rhomboè- 
dres, dont les deux plus éloignés différent seulement de 2° 35”. 

On admet encore que les bases de ces carbonates , la chaux, la 
magnésie , ainsi que les protoxydes de fer, de manganèse et de 
zinc, sont elles-mêmes isomorphes, à l'exemple du peroxyde de 
fer et de l’alumine, qui, offrant tous deux la même formule ato- 
mique, ont pour forme primitive : le peroxyde de fer, ou l’oligiste, 
un rhomboëèdre de 86° 10, et Palumine, ou le corindon, un rhom- 
boèdre de 86° 4. 

Il y a aussi des acides qui sont isomorphes les uns des autres, 
eomme l'acide arsénique et l’acide phosphorique ; l'acide sulfu- 
rique , l'acide sélénique et l'acide chromique ; ete, 

On compte également des sulfures, par exemple le sulfure de 
cuivre et le sulfure d'argent. 
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Nous ajouterons, enfin, des cas d'isomorphisme parmi les 
corps simples : tels sont l'oxygène et le fluor ; le soufre et le sé- 
lénium ; le chlore, le brôme et l’iode; le fer, le manganèse, le 
chrome, le cobalt et le nickel: etc. 

Deux corps proprement dits isomorphes sont donc des corps 
qui offrent à la fois une double ressemblance de composition 
alomique et de forme cristalline. Si les deux corps cristallisen 
das le système cubique, l'identité de forme extérieure paraît ri- 
goureuse; maissi leurs formes se rapportent à lun des cinq autres 
systèmes cristallins, l’isomorphisme n’est qu'approché, et les 
angles correspondants des mêmes formes peuvent présenter des 
différences qui s'élèvent depuis une très-faible fraction de degré 
jusqu'à» degrés. 

Bien plus, l'isomorphisme pourrait franchir les limites ordi- 
naires des systèmes cristallins et exister entre des formes de 
wenres différents, mais placées sur la limile de deux systèmes 
voisins. 

Non-seulement les éléments isomorphes ont la propriété de se 
substituer les uns aux autres dans un même type corpusculaire, 
parce qu'ils y jouent sensiblement les mêmes rôles, tant chi- 
miques que statiques; mais encore les molécules des composés 
isomorphes peuvent se remplacer les unes les autres, parce que, 
sans être rigoureusement identiques, elles sont sensiblement 
équivalentes au point de vue physique et sous le rapport de Ja 
cristallisation, qui les emploie presque indifféremment les unes 
pour les auires. 

Des réactions mutuelles ont Loujours lieu dans les cas d’isomor- 
phisme ordinaire où l'égalité des formes n’est qu'approchée : il 
arrive en effet que les molécules de nature différente et de type 
à peu près semblable, lorsqu'elles viennent à se mélanger et à 
cristalliser ensemble, réagissent les unes sur les autres, et que par 
leur mutuelle influence elles se modifient de manière à prendre 
une forme commune, moyenne entre toutes les formes parlicu- 
lières des composanis, 

I y a des groupes de corps qui présentent un isomorphisme 
parliel, c'est-à-dire qui se montrent, par exemple, parfaitement 
isomorphes dans la zone du prisme fondamendal, tandis que 
leurs cristaux diffèrent un peu par leurs sommets, étant ler- 
minés tantôt par une base droite, tantôt par une base légère- 
ment oblique dans un sens ou dans un autre. En outre; ces corps 
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ont des compositions très-rapprochées. C’est donc un hémiisomor- 
phisme tout à la fois chimique et géométrique, provenant sans 
doute de ce que les molécules sont semblables en partie par 
leur composition et par leur structure ; de sorte qu’elles engen- 
drent des formes cristallines qui, sensiblement les mêmes dans 
deux de leurs dimensions, ne diffèrent que par la troisième. 

Nous avons dit qu'il existe aussi des cas où des corps peuvent 
être isomorphes géométriquement sans l'être chimiquement ni 
même physiquement, c’est-à-dire sans offrir à l’intérieur ni res- 
semblance de composition chimique, ni analogie de structure ré- 
ticulaire, Ge genre d’isomorphisme, nommé plésiomorphisme, est 
en quelque sorte purement extérieur, et consiste seulement en ce 
que les séries cristallines des corps plésiomorphes présentent un 
même ensemble de faces et d’arêtes, dont les directions se 
correspondent exactement dans le système cubique, et à peu 
près dans les autres systèmes. Ainsi le plésiomorphisme ne sup- 
pose pas, comme l’isomorphisme ordinaire, de relation intime 
entre les molécules qui composent les corps dont il s’agit, ni de 
similitude parfaite dans les modes d'assemblage de molécules, 
Au reste ce cas d'isomorphisme peut rentrer dans l’isomorphie 
simple. 

Comme exemples de plésiomorphisme, nous citerons, d’après 
M. Delafosse, le soufre, le bisulfate de potasse et la scorodite ; le 
calcaire spathique, le nitrate de soude et l'argent rouge ; l’arra- 
gonite, le salpêtre et la bournonite; le quarz et la chabasie ; le 
; le pyroxène augite et le borax; la 


titane anatase et l'idocras 
prehnile et la manganite; le péridot et la cymophane; les amphi- 
boles et les pyroxènes ; les felspaths ; etc. 

Nous avons vu que l’isomorphisme ordinaire n’a pas lieu seu- 
lement entre les minéraux d’un même système cristallin, mais 
qu'il peut, en franchissant les limites de ce système, s'étendre 
aux systèmes voisins, et parcourir ainsi tous les degrés de l’é- 
chelle cristallographique ; de même le plésiomorphisme établit, 
pour les minéraux qui ont des types différents de composition 
atomique, un rapprochement-semblable entre les minéraux qui 
appartiennent aux derniers systèmes cristallins el ceux qui se 
rapportent aux premiers systèmes. Ce rapprochement est encore 
dù à certaines formes limites ou de transition, qui sont telles 
qu’en modifiant très-légèrement un ou deux de leurs angles elles 
passent aux formes des systèmes voisins, 
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Par exemple; sur environ 440 espèces minérales qui cristalli- 
sent en prismes droits à bases rhomboïdales, on en compte plus 
de 50 qui offrent des prismes hexagonaux dont les angles diffèrent 
peu de 120"; elles sont donc non-seulement plésiomorphes entre 
elles, mais encore avec celles du système rhomboédrique, et 
présentent des formes hexagonales qui auraient été altérées par 
des causes perturbatrices. En outre, on connaît plus de trente au- 
tres espèces qui cristallisant en prismes droits à bases rhomboï- 
dales, dont les angles différent peu de 90°, sont plésiomorphes 
non-seulement entre elles, mais encore avec les espèces qui cris: 
talliseot en prismes droits à bases carrées, 

La même chose a lieu pour des espèces du cinquième système 
relativement à celles du quatrième système, ainsi que pour des 
espèces du troisième système et du deuxième système à l’égard de 
celles du premier système. Par exemple, un grand nombre d’es- 
pèces rhomboédriques offrent, parmi leurs formes, une variété 
de rhomboëdre qu'on appelle cuboïde, parce qu’elle diffère très- 
peu du cube par ses angles ; de sorte que ces espèces s’assimilent 
non-seulement entre elles, mais encore avec les espèces cubiques 
proprement dites. 

On comprendra facilement les passages dont il s'agit si l’on se 
représente les différents types moléculaires qui sont propres 
au système cubique, comme des types primitifs ou générateurs 
d’où les types moléculaires des autres systèmes dérivéraiént 
par des subslitutions de corpuscules de genres différents à des 
corpucules de mêmes genres, ce mode de remplacement n'ayant 
d'autre effet que d'altérer légèrement le type primitif dans ses 
dimensions fondamentales, ce qui suffit néanmoins pour le faire 
passer dans un autre système. 

L’isomorphisme tient à ce que certains corps simples, avec 
des caractères particuliers qui les distingnent, ont aussi des pro- 
priétés communes qui les rapprochent; par exemple, celle de 
donner la même forme aux composés d’un même ordre qu'ils 
peuvent former avec des corps déterminés. C’est ainsi que le 
soufre et le sélénium produisent des corps identiques par la 
forme, en se combinant avec le plomb, l'argent, le zine, etc.; que 
les oxydes de fer, de manganèse, de chrôme, d'aluminium, ete., 
présentent une série de corps identiques à tel degré d'oxydation, 
une autre série à un degré différent, et qu’en se combinant avec 
un acide ils constituent aussi des sels qui se ressemblent com- 
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plétement sous ce rapport. D'autre part, l’isomorphisme dépend 
souvent des circonstances extérieures ou accidentelles au milieu 
desquelles les minéraux se forment (1), 

L’isomorphisme a donné le moyen de représenter par des for- 
mules générales certains minéraux qui, sans le secours de cette 
considération, auraient pu être regardés comme très-différents. 
sous le rapport chimique ; tandis que Loules les autres propriétés 
tendaient à les réunir, Tels sont les grénats, les amphiboles, les 
pyroxènes, etc. 

Ainsi, les analyses du grenat rouge ou almandin conduisent à 
la formule minéralogique, . . . , .... Al Si+ fe Si; 
celle du grenat vert ou grossulaire à. . . , A7 Si + Ca Si; 
celle du grenat brun ou spessartine à, . , . Al Si + mn Si; 
celle du grenat noir ou mélanite à. . . . . Fe Si + Ca Si. 

On voit que dans ces formules il y a, avec l’acide (la silice), 
deux sortes de bases : 1° l’alumine et le peroxyde de fer, qui sont 
isomorphes; 2° le protoxyde de fer, la chaux et le protoxyde-de 
manganèse, qui sont aussi isomorphes. Donc, en représentant par 
R les premières bases isomorphes et pas r les secondes bases iso- 
morphes, on peut exprimer tous les grenats par la formule gé- 
nérale 

R Si+ r Si. 


Il en serait de même pour les amphiboles, les pyroxènes, ete, 
ISOMÉRIE, 


Il y a des corps qui présentant, d'après l'analyse, une com- 
position chimique identique, c'est-à-dire qui étant composés des 
mêmes subslances et dans les mêmes proportions relatives, 
jouissent néanmoins de propriétés soit physiques, soit chimi- 
ques, soit à la fois physiques et chimiques, différentes. Ces corps 
ont été appelés isomères où isomériques par Berzelius , qui a 
compris sous le nom d’isomérie les particularités diverses qu'ils 
offrent ainsi. 

Parmi les corps isomères de divers genres nous citerons Île 
soufre, le carbone, le mercure, le sulfure de fer, le carbure d‘hy- 
drogène (2), l'oxyde d'étain, Pacide titanique , le carbonate.de 
chaux, le carbonate de fer, ete, 


(1) Voyez les pages 162 el 153. 
(2) Dès 1825 M. Faraday avait découvert plusieurs carbures d'hydrogène, dont 
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Les chimistes divisent les corps isomères en deux ordres : le 
premier comprend les corps isomères qui ont le même poids 
moléculaire, c'est-à-dire dont les molécules ont des poids ato- 
miques égaux et sont constituées par un même nombre d’atomes, 
arrangés différemment entre eux; le second comprend les corps 
isomères qui ont des poids moléculaires différents, mais ordi- 
nairement multiples ou sous-mulliples les uns des autres, c’est- 
à-dire dont les molécules ont des poids atomiques différents, et 
renferment par conséquent des nombres d’atomes différents. 

Ils entendent donc par différence isomérique toute modifica- 
tion qui a lieu dans l’intérieur des molécules, et qui a pour effet 
de changer leurs réactions, en laissant subsister la nature et les 
rapports des éléments dont elles sont formées ; en sorte que le 
résultat final de l’analyse reste le même. 

Mais dans les particules que les molécules constituent par leur 
arrangement, il est possible qu'il se produise d’autres modifi- 
cations, capables d’entrainer des changements notables dans les 
propriétés physiques, par exemple dans la forme cristalline, la 
densilé, la dureté, la couleur, etc., sans en produire de sensibles 
dans les propriétés chimiques et sans influer aucunement sur le 
résultat de l'analyse, 

Dès lors, si sans altérer les molécules d’un corps on modi- 
fiait de diverses manières leur arrangement, il résulterait de 
chaque groupement différent des particules qui constitueraient 
autant d'éléments différents de corps polymorphes. Au contraire, 
si l’on agissait directement sur les atomes, en les groupant diffé- 
remment, de manière à former des corps dans chacun desquels 
les molécules seraient le résultat d’un arrangement différent de 
ces atomes, on aurait des corps isomères, 

On a donc généralement consacré le nom de polymorphie 
aux corps qui conservent leurs types moléculaires et dont les 
propriétés physiques seulement sont modifiées; tandis qu'on a 
consacré le nom d’isomérie aux corps qui changent de types 
moléculaires et qui jouissent de propriétés chimiques différentes. 

D'après cette distinction, qui du reste n’est pas rigoureuse, 


les éléments étaient réunis dans le même rapport, mais dont la condensation était 
très-diflérente, Eu 1838 nous avons observé le même phénomène, dans l’usine d’es- 
sai que nous avions établie pour la distillation des schistes carbonifères du terrain 
houiller : généralement une grande parlie du carbure gazeux ue pouvait être con- 
densée en carbure liquide par les moyens ordinaires. 
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l'isomérie proprement dite comprend l'isomérie simple et liso- 
mérie #rultiple. 

Les corps qui présentent l’isomérie simple ne sont pas sans 
analogie avec les corps polymorphes. Comme eux, en effet, ils 
ont un même poids moléculaire et une même composition chis 
mique ; comme eux aussi, ils peuvent offrir des différences dans 
leurs propriétés physiques. Mais ils endiffèrent par la manière dont 
leurs molécules se divisent sous linfluence des agents chi- 
miques. 

Les corps qui présentent l'isomérie multiple ont également la 
mêmecomposition chimique, mais leurs poids moléculaires sont 
différents et ont été trouvés jusqu’à présent dans des rapports 
assez simples. Parmi les corps appartenant à ce genre d’isomé- 
rie, il y en a qui se transforment quelquefois si facilement les 
uns dans les autres qu'ils paraissent être une même substance 
simplement modifiée; tandis qu'il y en a d’autres qui semblent 
être des substances réellement différentes. 

L'isomérie d’un corps à des étais différents est remarquable 
en céfqu’elle présente une substance qui se combine avec elle- 
même. Awreste, on conçoit facilement que lors du passage d’un 
corps, par exemple, de l’état gazeux à l’état liquide ou solide, 
le rapprochement des molécules doit permettre à ces molécules 
de réagir les unes sur les autres, et de déterminer ainsi de nou- 
velles conditions d'équilibre par le partage ou la réunion des mo- 
lécules. 

Il sera facile aussi de comprendre comment dans les réactions 
chimiques les corps peuvent donner lieu à des composés iden- 
tiques, quoiqu'ils soient pris dans des états différents, parce que 
la présence d’un agent chimique fait naître une nouvelle cir- 
constance qui amène un partage déterminé, 

Peut-être tous les corps admis comme simples présentent-ils 
entre eux une sorte d’isomérie; d’où il résullerait que la diffé- 
rence de leurs propriétés et de leurs poids moléculaires serait 
due à des modes particuliers d’arrangement et de condensation, 

Il serait possible que les modifications qui produisent l'isomé- 
rie fussent de véritables actions chimiques, quoiqu'iln'y ait 
dans le cas de l’isumérie des corps admis comme simples qu’un 
seul élément chimique qui réagisse sur lui-même. Pour les corps 
composés le fait ne paraît pas douteux, car les molécules de ces 
corps subissant une modification, il est évident qu'il s'opère 


IL 
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entre les éléments des systèmes moléculaires, une réaction qui 
les combine dans un autre ordre ou qui change leurs distances. 
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Quelquefois une même substance minérale affecte des formes 
cristallines qui dérivent de formes primitives différentes, ou, en 
d’autres termes, qui appartiennent à des systèmes différents, 
quoique la composition Soit toujours chimiquement identique. 
Tels sont, par exemple, le soufre dont les cristaux se rapportent, 
les uns au système prismatique rhomboïdal droit; les autres au 
système prismatique rhomboïdal oblique ; le carbonate de chaux, 
dont les cristaux se rapportent tantôt au sySlëèmerhomboédrique, 
tantôt au système prismatique rhomboïdal drôit; l'acide tita- 
nique, dont les cristaux peuvent se rapporter à trois formes pri- 
mitives différentes ; etc, 

Lorsque l’isomérie est ainsi considérée spécialement sous le 
rapport de la forme cristalline, on lui donne le nom particulier de 
polymorphie ou de polymorphisme, et les corps qui jouissent de 
la faculté de cristalliser dans plusieurs systèmes sont nom- 
més polymorphes. 

Si le polymorphisme se rapporte à deux systèmes cristallins, 
on le nomme dimorphisme, S'il se rapporte à trois systèmes, on le 
nomme trimorphisme, et ainsi de suite; par conséquent les corps 
polymorphes sont alors appelés dimorphes, trimorphes, etc. 

Les individus qui se rapportent à un corps polymorphe ne sont 
pas seulement dissemblables par leurs systèmes cristallins; ils 
diffèrent ordinairement aussi par d’autres caractères, tels que la 
cassure, la structure, la couleur, la densité, la dureté, la cha- 
leur spécifique, les propriétés optiques, etc. Par exemple : le eal- 
caire est moins dense et moins dur que l’aragonite; le calcaire 
jouit simplement de la double réfraction à un axe, tandis que l’a- 
ragonite possède la double réfraction à deux axes; le graphite 
est toujours noir, au lieu que le diamant est incolore ou diver- 
sement coloré; 0,1469 représente la chaleur spécifique du dia- 
mant, et 0,219 celle du graphite. Les corps polymorphes peu- 
vent encore offrir des différences dans la manière dont ils se 
comportent sous l’action de la chaleur, de la lumière et des 
agents chimiques; mais en général ces différences sont rela- 
tives plutôt à l'intensité de l’action qu'à sa nature. Ainsi, lorsque 
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les corps ne cristallisent pas, il peul yayoir d’autres carac- 
tères que la forme susceptibles de dévoiler le polymorphisme. 

Le polymorphisme affecte aussi bien les minéraux simples que 
les minéraux composés. 

Jusqu'à présent on n’a trouvé dans la nature qu'un petitnombre 
de minéraux qui soient polymorphes. 

Parmi les cas de polymorphisme nous citerons les suivants : 

Le carbone à l’état de diamant cristallise en octaèdre régulier, 
ou sous des formes dérivant de ce solide; tandis que le graphite 
sé présente en tables hexagonales régulières, et par conséquent 
ses formes cristallines se rapportent au prisme hexagonal régulier, 

Le soufre naturel cristallise dans le système prismatique droit à 
base rhomboïdale, et se montre généralement en octaèdres droits 
à base rhomboïdale plus ou moins modifiés ; au lieu que les cris- 
taux de soufre obtenus artificiellement se rapportent tantôtau sys- 
tème prismatique droit à base rhomboïdale, tantôt au système pris- 


matique oblique à base rhomboïdale, et même les formes appar- 


tenant à ces deux systèmes différents sont quelquefois associés. Les 
cristaux que l’on obtient par voie de fusion du soufre vers 440° et 
la décantation, sontordinairement en prismes allongés obliques à 
base rhomboïdale ; tandis que les cristaux que l’on obtient par 
voie de dissolution du soufre à 15° dans le carbure ou le phosphure 
de soufre et l’évaporation, affectent ordinairement la forme d’oc- 
taèdres, droits à base rhomboïdale plus ou moins modifiés; mais 
par Les deux procédés on peut obtenir aussi des cristaux se rappor- 
tant aux deux systèmes différents, et quelquefois ces cristaux de 
deux genres sont associés dansle même groupe. Indépendamment 
de ces formes incompatibles que le soufre peut affecter, il se pré- 
sente encore à l’état mou et jouissant de propriétés particulières. 

Le cuivre qui se précipite d’une dissolution saline sur une 
lame de fer cristallise dans le, système cubique, au lieu que le 
cuivre obtenu par la fusion cristallise dans le système prisma- 
tique droit à base rectangulaire. 

Le.sel commun dissous par l’eau cristallise dans le système cu- 
bique; mais par la fusion il paraît eristalliser danse système 
prismatique droit à base rhomboïdale. 

Le bisulfure de fer cristallise dans deux systèmes différents : 
le sulfure jaune ou la pyrite appartient an système cubique, etle 
sulfure blanc ou la sperkise appartient au système prismatique 
droit à base rhomboïdale. 
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Le peroxyde de fer sous le nom-d’oligiste a pour forme primi- 
tive un rhomhoëdre, et sous le nom de martite il a pour forme 
primitiveun octaèdre, régulier, 

L'oxyde.d’antimoine.se distingue: en exitèle, dont la forme 
primitive.est un prisme, droit à base rhomboïdale, et en sénar- 
monite, dont la forme primilive est un octaèdre régulier. 

L'oxyde d'étain en cristaux naturels a un prisme droit à base 
carrée pour forme.primitive, et-en cristaux artificiels il a un 
prisme droit à base rhomboïdale pour forme primitive. = 

L'acide titanique comprend le rutile, l’anatase et la brockite , 
minéraux qui ont pour forme primitive : le premier un prisme 
droit x base carrée. le second un oetaèdre aïgu à base carrée, 
et.le troisième un-prisme droit à! base rhomboïdale, 

Le carbonate de chaux sous le nom deealcaire cristallise dans 
le système rhomboédrique, et.sous le nom d'aragonite il cris- 
tallise dans le système prismatique rhomboïdal, droit. 

Le carbonate de fer nommé sidérose cristallise dans le sys- 
tème rhomboédrique', et le carbonate de. fer nommé junkérite 
cristallse dans le système prismatique droit à base rhomboï- 
dale ou rectangulaire. 

Les silicates d’alumine qui ont même composition chimique, et 
qui sont connus sous les noms de disthène et d’andalousite, appar- 
tiennent: le premier au système prismatique oblique non symé- 
trique, et le second au système prismatique rhomboïdal droit. 

Enfin, à l'énumération des corps polymorphes qui précède 
nous pourrions ajouter d’autres substances minérales , telles que 
l'argent ioduré, l'acide arsénieux, le carbonate de plomb, les 
sulfates de magnésie ,. de zinc et de nickel,. les séléniates de 
zinc et de nickel, etc. 

Des différences plus ou moins grandes de température et un 
refroidissement plus ou moins subit suffisent souvent pour mo- 
difier les propriétés des corps, et sont deux des principales 
causes du polymorphisme. ” 

Ainsi, le soufre que l’on fait cristalliser à la température or- 
dinaire et celui que l'on fait cristalliser à une haute température, 
affectent généralement des formes incompatibles, Quand on 
chauffe graduellement le soufre jusqu’au-dessous de 444», il reste 
jaune et devient très-fluide ; si on le chauffe davantage, il prend 
une couleur brune et perd peu à peu sa fluidité, de manière qu'il 
ne coule plus qu'avec difficulté vers la température de 2009 à 
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260%; si l'on continue à le chauffer, il reste brun, perd de sa 
viscosité, et à 400° il finit par entrer en ébullition et par se dis- 
tiller. Lorsqu’au moment où le soufre est devenu visqueux on le 
verse dans l’eau, il y conserve sa couleur brune ainsi qu’une 
consistance molle, et possède une élasticité assez grande pen- 
dant quelque temps ; mais il revient peu à peu à l’état de soufre 
dur. Enfin, quand on chauffe lentement le soufre mou, il de- 
vient subitement solide à la température de 100°, 

L'acide arsénieux, le bichlorure et le biiodure de mercure se 
présentent aussi sous des formes incompatibles, lorsqu'on les 
fait cristalliser à des températures différentes. 

Le soufre cristallisé par voie de fusion, l’acide arsénieux et le 
bichlorure de mercure, cristallisés par voie de sublimation, ainsi 
que le phosphore récemment fondu sont d’abord transparents ; 
mais ils deviennent peu à peu opaques et reprennent la struc- 
ture qu'ils affectent à la température ordinaire. 

Le calcaire paraît pouvoir se former à des températures très- 
distantes et entre lesquelles se trouve renfermée la produc- 
tion de l’aragonite. D'un côté, quand des cristaux de car- 
bonate de chaux prennent naissance à la température or- 
dinaire, comme cela arrive dans la formation des slalactites 
par la décomposition spontanée du bicarbonate de chaux, 
ou en faisant réagir lentement la vapeur du sesquicarbonate 
d’ammoniaque sur le chlorure de calcium en dissolution, ils pré- 
sentent la structure rhomboédrique du calcaire; d’un autre côté, 
quand on fond le carbonate de chaux au moyen de la chaleur et 
sous une pression suffisante pour qu'il ne se décompose pas, il 
offre encore la même structure rhomboédrique. Mais, si le car- 
bonate de chaux cristallise dans Peau bouillante, les cristaux 
qui se produisent affectent la structure et la forme prismatique 
de l’aragonite ; ou bien si l’on chauffe de l’aragonite à une tem- 
pérature voisine du rouge, elle se détruit subitement, et l’on 
reconnait que les fragments qui résultent de sa destruction 
ont acquis la forme rhomboédrique du calcaire. Entre ces termes 
extrêmes, lorsque dans la nature les eaux acidules qui con- 
tiennent du carbonate de chaux en dissolution sont maintenues 
sous le sol à une température assez élevée, le dépôt qu'elles pro- 
duisent est à l’état d’aragonite; au contraire ces mémes eaux 
donnent lieu à du calcaire, lorsqu’en arrivant à la surface du sol 
elles perdent leur chaleur. L'aragonile ne peut done se former 
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qu'entre certaines limites de température, et par suite pourrait, 
où elle se trouve, nous permettre d'apprécier la température 
du milieu dans lequel elle a été produite, les autres circons- 
tances étant égales. 

Le biiodure de mercure préparé à la température ordinaire 
esl rouge; tandis qu'il est jaune quand on Pobtient par la su- 
blimation, et les cristaux jaunes qui sont abandonnés à eux- 
mêmes deviennent rouges. D’autre part, le bisulfure de mercure 
préparé par la trituration du soufre avec le mercure est noir, 
au lieu qu'il est rouge lorsqu'on l’obtient par sublimation. 

Si l’on chauffe la zircone, le sesquioxyde de fer, l’oxyde de 
chrome, etc., ces corps paraissent tout à coup embrasés lorsqu'ils 
ont atteint une certaine température, et deviennent générale- 
ment moins attaquables par les acides. 

Les observations qui précèdent démontrent le rôle important 
que joue la chaleur dans la constitution corpusculaire des corps, 
Elles conduisent à admettre qu'un système corpusculaire déter- 
miné ne peut exister qu'entre certaines limites ; qu’en dehors de 
ces limites les éléments qui le composent réagissent les uns sur 
les autres et prennent de nouveaux arrangements pour arriver à 
de nouvelles positions d'équilibre. 

Lorsqu'on expose, pendant un cértain temps à l’action de la 
lumière solaire et dans un vase fermé, des cristaux de sulfate de 
nickel en prismes rhomboïdaux droits, les corpuscules changent 
de positions relatives dans ces cristaux, sans que l’état fluide ait 
lieu; car, si l’on brise les cristaux, dont la forme extérieure 
n'est au reste pas changée, on les trouve composés d’octaèdres 
à base carrée. Nous pourrions ajouter d’autres faits qui démon- 
treraient l'influence de la lumière sur la statique corpusculaire 
des corps. 

Il est probable que des différences de pression et de capil- 
larité sont aussi capables de produire des modifications poly- 
morphiques ou isomériques. L’aragonite qui se forme dans les 
chaudières et d’autres parties des machines à vapeur, semble 
confirmer cette supposition relativement à l'influence de la 
pression. 

Enfin, la présence d’une substance étrangère ou auxiliaire 
suffit quelquefois pour changer la constitution des corps. Par 
exemple : le nitre, dont la forme primitive est un prisme droit à 
base rhomboïdale, peut être obtenu en rhomboëdres, si on le fait 
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cristalliser au milieu d'une dissolution de nitrate de soude; la 
couperose, dont la forme primitive est un prisme oblique à base 
rhomboïdale, peut être obtenue en octaèdres réguliers, si on la 
fait cristalliser dans une solution qui renferme beaucoup d’alun et 
de sulfate de magnésie. Done des solutions salurées de certains 
sels peu cristallisables, el dans lesquelles on en a fait-dissoudre 
un autre qui cristallise promptement, forcent ce dernier à prendré 
les formes qui leur sont propres. 

Les détails dans lesquels nous sommes entrés sur le polymor- 
phisme conduisent aux conclusians suivantes. 

Une même substance minérale ne cristallise dans des systèmes 
différents que lorsque la cristallisation a lieu sous des condi- 
tions différentes; par exemple; isoità des températures éloignées, 
soit dans des milieux ou des temps différents. Généralement 
Pun de ces systèmes est le système normal de la substance mi- 
nérale, celui qu'elle adopte de préférence, qui lui ‘est! habitael- 
lement propre, qui est le plus'stable, et auquel elle tend à re- 
venir quand elle reprend son état de liberté: Sous les formes 
anormales qu'une substance minérale est susceptible d’affecter, 
larrangement corpusculaire ne se’trouve donc'pas à un état d’'é- 
quilibre stable. Les corps qu'on a forcés de cristalliser sous une 
forme qu'ils ne prennent pas ordinairement deviennent souvent 
opaques et pulvérulents ; ou résistent moins à la chaleur et à 
d’autres’ agents ; les matières quin’ont pas une très-grande c0- 
hésion et qui sont fondues ou dissoutes se remplissent de fis- 
sures bientôt après leur solidification, ce qui indique un chan- 
gement de cristallisation à l’intérieur; souventmême; on peut 
reconnaitre que la masse, tout en conservant sa forme extérieure, 
est composée de petits crislaux rudimentaires ayant la forme 
que la substance affecte quand elle cristallise dans les conditions 
ordinaires ; il suffit fréquemment d'une élévation de tempéra- 
ture pour changer toute la structure intérieure d’un corps, sans 
même qu'aucune modification se manifeste à l’extérieur; on ne 
s’en aperçoit alors que par des fissures intérieures et régulière- 
ment disposées'ou que par le changement de propriétés optiques. 
Dans tous les cas, les cristaux artificiels sont moins stables que 
les cristaux naturels et seteomportent différemment; il parait 
que dans leur formation ils n’emploient pas le temps nécessaire 
pour permettre à leurs corpuscules de sé-grouper d'une manière 
réellement stable, 
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Les forces qui déterminent les corpuscules à se grouper en 
cristaux varient dans leur nature et dans leurs intensités suivant 
les circonstances; de sorte que les corpuscules qui se sont 
groupés dans certaines conditions peuvent se trouver, lorsque le 
corps est revenu”aux conditions ordinaires, sous l'influence de 
forces très-différentes de celles qui ont présidé à leur cristallisa- 
tion, et par suite ils doivent tendre à s'arranger autrement pour 
obéir aux forces qui les sollicitent dans les nouvelles conditions. 

On conçoit donc qu’une même substance minérale, placée 
dans des conditions diverses, puisse prendre plusieurs formes 
regardées comme incompatibles les unes des autres, et par con- 
séquent se rapporter à plusieurs ‘systèmes cristallins différents, 

Divers faits semblent établir une relation entre les formes 
d’une même substance minérale qui sont regardées comme in- 
compatibles; d’ailleurs lincompatibilité de ces formes et par 
conséquent des systèmes cristallins n'est pas aussi tranchée 
qu’on le suppose : car on peut imaginer des passages au moyen 
de la théorie des formes limites, et en admettant que les con- 
ditions.au milieu desquelles les cristaux se produisent puissent 
varier convenablement. 
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On ne connaît ni le temps, ni probablement tous les moyens 
que la nature a employés pour former les différents minéraux. 
Néanmoins, sans toucher aux questions d'origine des matières 
premières, des atmosphères, des masses liquides ou incandes- 
centes aux diversesépoques géologiques, et de la première croûte 
du globe, nous indiquerons les principaux modes, de formation 
que l’ensemble des observations a dévoilés. 

Ces modes de formation sont: la voie ignée, la voie aqueuse, la 
voie thermo-minérale, la voie éleclro-chimique et la voie mélamor- 
phique. 

Certains minéraux paraissent n’avoir été produits que par un 
seul mode de formation, tandis que d’autres l'ont été, dans des 
circonstances diverses, par des voies différentes. 

Voie ignée. 

Beaucoup de minéraux d’origine ignée ont été formés au 
moyen du départ des majières ou de certaines parties de ces 
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atières au sein d’une masse fondue, qui marchait vers l’état 
solide par une perte de chaleur et un refroidissement plus ou 
moins lent. 

Quelquefois ont pu être opérés : la fusion à l’aide de fondants, 
le départ au moyen de l'introduction d'une nouvelle substance 
servant de réactif, et la solidification par une différence de tem- 
pérature ou par la volatilisation du fondant, 

Dans d’autres cas la formation des minéraux, notamment de 
ceux qui constituent certains filons et amas, a eu lieu par la su- 
blimation et la condensation de tout ou partie de la matière 
fondue, 


Voie aqueuse. 


La formation par voie aqueuse proprement dite peut seule- 
ment convenir pour les substances solubles dans l’eau ; car, si 
la voie aqueuse a produit quelquefois des minéraux insolubles, 
cette formation n'a dû avoir lieu que par l'intermédiaire d'un 
corps étranger dissous ou que par double décomposition. Néan- 
moins différentes substances qui semblent être insolubles dans 
l’eau, deviennent réellement solubles par une action lente et pro- 
longée. D’autre part, certains minéraux homogènes, mais qui ne 
montrent pas de structure cristalline distincte, paraissent avoir 
été formés dans l’eau par dépôt principalement mécanique, 


Voie thermo-mincrale. 


Les eaux thermo-minérales paraissent avoir joué un rôle 
important dans la formalion des minéraux, surtout aux an- 
ciennes époques géologiques, lorsque le refroidissement du 
globe terrestre était moins avancé qu'aujourd'hui. Ces eaux à 
l’aide d’une chaleur plus ou moins intense et d’une pression 
plus ou moins considérable, qui leur permettaient de tenir en 
dissolution une grande quantité d'acide carbonique, de gaz sul- 
fureux, ete., étaient alors capables de dissoudre beaucoup de 
substances minérales qui ne sont pas sensiblement attaquables 
par l’eau ordinaire et qui, après avoir été dissoutes, se dépo- 
saient dans des circonstances favorables sous des formes et des 
volumes divers, Les eaux thermo-minérales circulant dans les 
fentes ou autres cavités de l’écorce du globe, ont ainsi produit 
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soit dans l'intérieur de cette écorce, soit à sa surface, des mi- 
péraux en quantité plus ou moins considérable. 

Quelquefois le jeu des eaux thermo-minérales à aidé la subli- 
ation de certaines substances, ou les a déterminées à se porter 
corpusculairement par effluves sur des surfaces contre les- 
quelles elles se refroidissaient et se déposaient petit à petit, pour 
produire des tapis cristallins, des druses, etc. 

Par ce moyen on peut expliquer beaucoup de faits dont il 
serait difficile de se rendre compte autrement, comme par 
exemple, celui de l’existence de revêtements cristallins d’un 
côté seulement et presque toujours du côté inférieur de certains 
groupes de cristaux. 

Evidemment la nature a par la voie thermo-minérale mis 
souvent en présence, dans l'écorce terrestre, des substances sus- 
ceptibles de réagir les unes sur les autres, soit à l’état liquide, 
soil à l'état gazeux, soit même à l’état solide; les phénomènes 
chimiques qui se sont opérés ainsi ont dù être assez variés, et 
quelquefois {els que nous ne pourrions en avoir une idée exacte. 


Voie électro-chimique. 


La nature a souvent employé les actionsélectro-chimiques pour 
produire des minéraux par double décomposition et transport. 
Ces actions sont très-faibles et ne donnent de résultat appré- 
ciable qu'après un laps de temps plus ou moins grand ; mais 
à la longue elles peuvent produire des effets considérables. 

Des phénomènes de galvanoplastie naturelle qui appartiennent 
à ce genre de formation, ont évidemment joué un certain rôle 
dans la production de quelques métaux natifs (1). 


Voie métamorphique. 


Le métamorphisme consiste dans’ des modifications de sub- 
slances et de textures, dans des décomposilions, des recomposi- 
tions, des additions ou des soustraclions de matières, ete. Ces 
divers phénomènes ont élé vaguement étudiés dans la nature et 
lrop souvent exagérés, par conséquent les véritables causes en 


(1) Le cuivre et l’argent natif des gites du lac Supérieur, le cuivre natif des 
Alpes italiennes, etc. proviennent de ce mode de formation par la décomposition 
de sulfures originaires. 
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ontélé mal reconnues, Mais d’une manière générale on peut ad- 
mettre, pour les expliquer, le jeu des affinités corpusculaires et 
des forces électro-chimiques, la cémentation, la chaleur, l’action 
thermo-minérale, et surtout la durée des causes plutôt que leur 
intensité. Quoi qu’il en soit, ces moyens de produire des mi- 
néraux sont ceux que l’on peut le moins étudier par l'ex- 
périence, parce qu'ils sortent des limites entre lesquelles l'in- 
véstigation humaine est renfermée. Nous devons done nous 
borner ici à rappeler l'existence des phénomènes qui sont attri- 
bués au métamorphisme. 


MODES DE GRISTALLISATION. 


La cristallisation est due à une action réciproque des corpus- 
cules entre eux, qui l'emporte sur toute autre action et qui dé- 
termine leur réunion sous forme de cristaux. 

Les minéraux cristallisent pendant ou après la formation de 
leurs corpuscules. 

Comme dans la formation des minéraux, la nature a em- 
ployé différents modes pour rendre libres et mobiles les parti- 
cules des corps, et pour les placer dans des conditions indispen- 
sables à la cristallisation (1). 

Parmi les principaux modes que la nature paraît avoir em- 
ployés, nous indiquerons les suivants : 

1° Volatilisation et refroidissement; 

9° Fusion et refroidissement ; 

3° Dissolution et évaporation ; 

4° Dissolution et séparation par refroidissement ou par affinité 
chimique ; 

5° Actions électro-chimiques ; 

6° Cementation; 

7° Mouvements vibratoires ; 

8° Métamorphisme. 

Lorsqu'il ne s’agit que de faire cristalliser un corps qui est 
déjà tout formé, il faut seulement changer son état physique 
dans certaines conditions. Par exemple, on le fait passer lente- 
ment de l’état liquide ou gazeux à l’état solide, après l'avoir mis 
dans l’un des deux premiers états à l’aide de la chaleur ou par 
l'intermédiaire d’un dissolvant, 


(1) Voyez page 83. 
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Mais les corps pour cristalliser n’ont pas toujours besoin d’être 
fondus, dissous ou volatilisés ; car on voit quelquefois des corps 
solides qui, subissant des modifications lentes dans leur struc- 
ture intérieure, finissent par acquérir une texture cristalline. 
C'est ainsi que des mouvements vibratoires, des percussions 
ou des frottements souvent répétés, des flux continuels de cha- 
leur, etc., peuvent amener des changements dans la disposition 
des corpuscules au sein de la masse, et produire à la longue 
une texture cristalline sans changer la forme extérieure du 
corps. 

Quand on s’est servi de la chaleur pour produire la volatilisa- 
tion, la fusion, ou la dissolution d’un corps dans un fondant, on 
dit que la cristallisation a eu lieu par la voie sèche ; au contraire, 
on dit qu'elle à eu lieu par la voie humide, lorsqu'on a employé 
la simple action d’un dissolvant liquide en opérant à une tem- 
pérature peu élevée, 

LA 
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Les minéraux sont les uns cristallisés et les autres ne le sont 
pas, où n’ont simplement qu’une texture plus ou moins cris- 
talline. 

Nous avons vu (1) ces distinctions, et nous avons indiqué les 
principales causes des différentes structures, textures et confi- 
gurations. Mais d’après ce qui précède, nous pouvons mieux 
comprendre maintenant les diverses éauses isolées ou combinées 
qui ont modifié les formes cristallines et les configurations non 
cristallines, 


Causes des variations des formes cristallines. 


Nous avons énuméré les principales causes des variations de la 
forme primitive (2) ; il nous reste donc à indiquer celles des varia- 
tions des formes secondaires. 

Dans les conditions normales l’existence, pour une même 
substance minérale, de formes cristallines autres que la forme 
fondamentale et souvent la multiplicité de ces formes secon- 


(1) Pages 48, 77, 252 et 256. 
(2) Voyez pages 374 et 375, 
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daires semblent de prime abord détruire l'unité résultant de la 
composition chimique. Mais on voit bientôt les rapports géométri- 
ques qui lient toutes ces formes, et l’on reconnaît que les variétés 
proviennent simplement de la différence des milieux et des cir- 
conslances dans lesquels la cristallisation s’est opérée. 

Parmi les principales causes auxquelles sont dues les va- 
riétés des formes cristallines, nous indiquerons les différences 
dans : 

4° La température ; 

2° La pression; 

3° L'état électrique ; 

4° La concentration; 

5° La nature du milieu, du dissolvant, des mélanges chimi- 
ques, des mélanges mécaniques, etc. 

On a reconnu par des expériences de laboratoire, dues sur- 
tout à Leblanc, Gay-Lussac et Beudant, que lorsque la cristalli- 
sation d’une substance minérale a lieu dansdes circonstances 
identiques, les formes de tous les cristaux obtenus sont parfai- 
tement semblables entre-elles. Mais il n’en est plus ainsi, quand 
il ya un changement notable dans la nature du milieu où la 
cristallisation s’opère et dans les conditions physiques qui pré- 
sident à l’accomplissement du phénomène; on obtient alors des 
formes secondaires différentes, chacune de ces formes corres- 
pondant à un état particulier du milieu et des conditions physi- 
ques. On a donc pu apprécier certaines circonstances qui in- 
fluent sur la forme des cristaux, et par là on a été conduit à 
se faire une idée des causes qui, dans la nature, produisent les 
variations de forme que l'on observe parmi les cristaux d'une 
même substance minérale. 

La nature du dissolvant et celle des matières étrangères con- 
tenues dans ce dissolvant, dont les unes ont pu être entraînées et 
retenues dans le cristal, et dont les autres n’ont agi que par leur 
présence et sont restés en dehors du cristal pendant sa forma- 
tion, exercent surtout une grande influence sur la forme des 
cristaux. Parmi les matières étrangères qui peuvent s’incorporer 
au cristal, celles en mélanges mécaniques se trouvent dans 
le cristal en parties plus ou moins grossières et simplement 
interposées par couches entre les tranches du réseau cristallin, 
ou bien retenues par une sorte d’attraction capillaire dans les 
interstices des particules; tandis que celles en mélanges chi- 
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miques sont des substances isomorphes, ou tout au moins plésio- 
morphes avec la matière cristallisante, qui entrent à l’état mo- 
léculaire dans la composition du cristal pour former une cris- 
tallisation mixte. 

L'influence des mélanges mécaniques consiste à diminuer la 
transparence du cristal, à lui donner une couleur accidentelle 
et à rendre généralement la forme plus simple’, quelquefois 
même plus nette et plus régulière qu’elle ne le serait si le cristal 
élait pur. 

En général, les mélanges chimiques tronblent moins la trans- 
parence du cristal que les mélanges mécaniques ; mais ils mo- 
difient la valeur des angles; en outre, la nature et la proportion 
des substances mélangées déterminent ordinairement des chan- 
gements dans la configuration du cristal, de sorte que les 
mêmes formes correspondent souvent à des conditions de mé- 
langes tout à fait semblables, 

Dans la nature, un même minéral offre généralement les 
mêmes formes partout où il se trouve associé aux mêmes 
substances. Dès lors la forme secondaire, sous laquelle se pré- 
sente un minéral, suffit fréquemment pour en faire connaître 
le gisement ; car, en général tous les cristaux d’un même mi- 
néral qui proviennent d’un gisement déterminé ont la même 
forme, et ceux qui proviennent de gisements différents ont des 
formes différentes. En d'autres termes, si les conditions géolo- 
giques sont semblables, le même minéral se retrouve avec des 
formes semblables; tandis que si les gangues et les autres cir- 
constances géologiques sont notablement différentes, le même 
minéral se présente sous des formes différentes. 

On a reconnu que la nature des parois des: vases qui contien- 
nent des dissolutions salines a une influence sur le phénomène 
de la cristallisation. Par exemple, une solution cristallise plus 
promptement dans un vase en terre poreuse que dans un vase 
en verre, Aussi remarque-t-on que les cristaux des filons ne sont 
pas ordinairement attachés aux parties lisses des épontes, et que 
lorsque les filons traversent des couches de composition diffé- 
rente, souvent les substances qui constituent les diverses parties 
de ces filons varient suivant la nature des couches auxquelles 
elles correspondent, 

La position particulière des cristaux que l’on introduit dans 
une dissolution saline pour les grossir influe sur le plus ou moins 
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d'extension relative ou de développement de leurs faces. Aussi 
les cristaux naturels qui n’ont pu être retournés pendant la 
durée de leur accroissement présentent-ils souvent, dans cer- 
taines de leurs parties, des extensions démesurées qui les défor- 
ment et leur. donnent une apparence d'irrégularité ou de dissy- 
métrie, 

Une même solution tend toujours à donner une même forme 
au sel qui cristallise, Cette tendance est tellement pro- 
noncée que si on enlève un fragment du cristal en voie de for- 
malion, la partie enlevée se reproduit facilement, et bientôt le 
cristal est redevenu complet. Mais si d’une dissolution qui a 
donné des cristaux d’une forme, on retire un de ces cristaux 
pour le mettre dans une autre dissolution capable de produire 
des cristaux d'une autre forme, le cristal se modifiera progressi- 
vement par des décroissements et parviendra, après avoir passé 
par une forme intermédiaire, à sa forme première complète, 

Pour obtenir des cristaux réguliers d’un sel en dissolution il 
faut que la solution soit dans un élat convenable de concéntra- 
tion. Si elle n'est pas assez concentrée, les arêtes et les faces 
des, cristaux s'arrondissent; les cristaux qui ont été régulière- 
ment formés dans la solution, lorsqu'elle était à un degré suffi- 
sant de concentration, sont attaqués par le liquide qui subit 
lui-même des changements. Si la dissolution est trop con- 
centrée, les eristaux se multiplient et se groupent avec irrégu- 
larité, 

Lorsque la solution est très-concentrée ét qu'en même temps 
les cristaux se forment au milieu de matières pulvérulentes, ces 
cristaux présentent ordinairement des faces creuses. Quand 
les cristaux se forment aux milieu d’un dépôt pâteux ou gé- 
latineux, ces cristaux sont isolés ou groupés en boules dis- 
tinctes. 

Nous avons vu précédemment (1) que des différences suffi- 
santes de température, ou de pression, peuvent: et ont dû 
exercer une influence plus ou moins grande sur la production des 
cristaux et sur la variation des formes. 

L'état électrique de la solution paraît avoir aussi une action 
sur la forme des cristaux. Avec des tensions électriques variées 
de la solution on a obtenu non-seulement des différences dans 


(1) Notamment page 153. 
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la grosseur et la netteté des cristaux, maïs encore des formes 
variées, 

Il résulte de tout ce qui précède : 4° que dans les conditions 
normales les minéraux ont des formes fondamentales déter- 
minées et en rapport avec leur composition, c'est-à-dire que la 
composition chimique. à imposé aux minéraux le système cris- 
tallin qui leur est propre avec les angles qui leur appartien- 
nent; 2° que l’action de la composition chimique s’est renfermée 
dans cette limite; 3° que la nature, en variant suffisamment les 
conditions des milieux et les circonstances physiques, a pu faire 
varier dans des limites plus ou moins reculées les formes fonda- 
mentales des minéraux; 4 que les différentes formes secon- 
daires d’un même minéral proviennent des conditions différentes 
au milieu desquelles la cristallisation s’est opérée. 


ALTÉRATIONS DES MINÉRAUX, 


Les altérations que les minéraux peuvent avoir éprouvées de- 
puis leur formation comprennent : l’altération physique, l'allé- 
ration mécanique el l'altération chimique. 

L’altération physique est due à deux causes principales : la 
corrosion par des gaz, par des vapeurs ou par l’eau; la fusion 
incomplète par la chaleur. 

L'altération mécanique consiste dans la désagrégation ou la 
séparation des parties et leur réduction en fragments, grains, 
poussière, ete., principalement par l’eau et les autres agents ex- 
térieurs. 

L'altération chimique a produit des changements plus ou 
moins grands dans la composition des minéraux qui l'ont subie ; 
elle comprend la perte de l’eau de cristallisation, la soustraction 
ou bien le changement d’un ou de plusieurs principes consti- 
tuants, et l’addilion d’un ou de plusieurs principes nouveaux. 


ÉPOQUES DE FORMATION DES MINÉRAUX. 


Tous les minéraux n’ont pas été formés en même temps; il y 
en a qui n’ont élé produits qu’à certaines époques de la forma- 
tion de la croûte du globe, et d’autres qui semblent appartenir 
à toutes les époques, mais qui cependant y ont été formés en 
plus ou moins grande abondance, ou bien qui s’y sont présentés 
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sous des variétés particulières dans chacune d’entre elles. Ainsi, 
l'étain oxydé ne se trouve en place originaire que dans les ter- 
rains les plus anciens; la mésotype n’a commencé à paraître 
qu'à l’époque des épanchements volcaniques; le calcaire est 
assez rare dans le terrain primitif, tandis qu'il constitue des dé- 
pôts considérables dans les terrains secondaires, 

Si l’on considère seulement les minéraux qui composent es- 
sentiellement la croûte du globe, on remarque des séries diffé- 
rentes aux diverses périodes de sa formation. On peut donc 
reconnaître un ordre de succession dans la production des mi- 
néraux, et cet ordre découle principalement de la différence des 
phénomènes physiques et chimiques qui ont eu lieu aux diverses 
époques. 

Nous reviendrons sur ces questions lorsque nous traiterons 
de l’âge relatif des minéraux et des roches; pour le moment il 
nous suffira d'ajouter quelques exemples aux précédents. 

Nous citerons, parmi les minéraux qui se trouvent dans les 
terrains de toutes les époques : le quartz, le calcaire, l'am- 
phibole, le manganèse et le fer à certains états de combinai- 
son; parmi les minéraux qui ne se trouvent que dans les terrains 
anciens : la topaze, la cassitérite, le wolfran, ete ; parmi les mi- 
néraux qui se trouvent principalement dans les terrains moyens: 
le sel, la karsténite, la malachite, la calamine, etc; enfin, parmi 
les minéraux qui se trouvent particulièrement dans les terrains 
supérieurs : la chryolite, le soufre, l’augite, la mésotype, la 
strontianite, la stilbite, l’amphigène, etc. 


GISEMENTS DES MINÉRAUX. 
« LI 


PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉCORCE DU GLOBE. 


Pour se rendre compte des gisements des minéraux dans la 
nature, il est nécessaire de connaître quelques généralités sur la 
constitution de notre globe terrestre. 

Au premier coup d'œil, l’ensemble de notre planète offre trois 
parties distinctes : l'atmosphère qui entoure la terre, la mer qui 
couvre les trois quarts de la surface de celle-ci, et un noyau 
solide, du moins à la superficie. Ce noyau se compose de trois 
parties principales : 4° d’une enveloppe solide ou écorce; 2° d’une 
masse centrale, probablement encore fluide; 3° d'une zone in- 
termédiaire et comprise entre les deux parties précédentes. 

L’écorce du globe. n’est pas d’une seule pièce; de plus, tous 
les compartiments qui la constituent ne sont pas composés des 
mêmes substances, et tous n’ont pas été formés en même temps, 
ni par le même mode. 

En procédant du simple au composé, on reconnaît que les 
matériaux qui conslituent cette écorce comprennent : des subs- 
tances chimiquement élémentaires, des minéraux, des roches 
et des terrains. Les éléments seuls ou associés entre eux forment 
les minéraux ; ceux-ci tantôt seuls, tantôt associés entre eux, 
forment les roches ; et les roches associées entre elles constituent 
les terrains. 

Il s'en faut de beaucoup que tous les corps réputés simples 
par les chimistes jouent un rôle aussi important les uns que les 
autres dans la composition de l’écorce du globe; il en est de 
même des minéraux, des roches et des terrains. De sorte qu'il 
existe nécessairement des relations entre ces différents éléments 
conslitutifs el les divers phénomènes qui composent l'histoire du 
globe. 

Les-différentes masses minérales qui constituent l'écorce de 
notre planète ne sont pas fortuitement mêlées ensemble; leur 
arrangement dépend au contraire de règles bien établies. Au reste, 
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on peut dire que les minéraux et les roches qui entrent dans la 
composition essentielle de cette écorce, sont les caractères 
dont s’est servi la nature pour écrire l’histoire du globe; que 
les dispositions des masses minérales et les reliefs du sol déter- 
minent les chapitres dé cette histoire; tandis que les terrains 
nous retracent, comme des monuments, les phases par les- 
quelles le globe est passé. Quant aux fossiles, ils font connaître la 
succession des anciennes populations et jettent de la lumière sur 
différentes questions de géogénie ; mais ils ne doivent être re- 
gardés que comme des conséquences des diverses circonstances 
chimiques, physiques et dynamiques dans lesquelles la terre 
s’est successivement trouvée. 

L'ensemble des roches considérées sur une grande échelle peut 
être divisé en roches stratifiées et en roches non stratifiées. 

Mais il serait plus exact de distinguer les roches en : 1° »mas- 
sives ou non siratifiées ; 2 fissiles ou pseudo-stratifiées; 3° éta- 
gées ou stralifiées. 

La croûte du globe est essentiellement formée de la combinaison 
de ces trois catégories de roches, qui se présentent principalement 
en éyphons et en strates, si l'on comprend par le mot générique de 
strate : les couches, les bancs, les lits, les plaques et les feuillets. 

Les roches sont en couches lorsque leurs masses, assises 
les unes sur les autres, ou posées les unes à côté des autres, 
se trouvent divisées en parties beaucoup plus élendues dans 
le sens de leur longueur et de leur largeur que dans celui de 
leur épaisseur. Les deux surfaces principales d’une couche sont. 
sensiblement parallèles, quelle que soit leur courbure générale. 

Il y a des roches qui offrent une sorte de clivage en grand, c’est- 
à-dire qui paraissent disposées par lits minces, par feuillets ou 
par plaques, à la manière des roches en couches d’une cer- 
taine épaisseur, et d’une constance évidente, quant aux joints 
et au faciès. Mais il n’est nullement prouvé que les premières 
divisions soient véritablement des couches, c’est-à-dire qu’elles 
résultent de dépôts successifs; au contraire elles sont, pour la 
plupart, le résultat de la composition minérale dela roche, et dues 
à un effet du refroidissement ou du retrait, De sorte que pour ne 
pas préjuger la question de formation aqueuse, ignée, ou de toute 
autre nature, nous nommons /issiles les roches de cette catégorie, 

On se sert du mot sératificalion pour exprimer que des masses 
minérales sont disposées par strates en général, 
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Les expressions de banc et de lit sont quelquefois regardées 
comme synonymes de.celle de eouches; maison les applique 
plus spécialement aux couches d’une nature particulière, qui 
se trouvent intercalées dans un système de couches d’une autre 
espèce, avec cette distinction qu’on donne de. préférence le nom 
de bancs à des couches cohérentes, tandis: qu'on ‘emploie plus 
ordinairement celui de lits pour désigner des couches meu- 
bles. 

Les éyphons sont de grandes masses minérales non strati- 
fiées ; mais il convient d'étendre la signification du mot typhon 
et de l’appliquer à la forme générale de toutes les masses miné- 
rales non stratifiées, quels que soïent leur importance, leur vo- 
lume. On les distingue en typhons à structure irrégulière et en 
typhons à structure pseudo-régulière. 

On nomme dykes des espèces de murs qui s'élèvent au milieu 
de roches d’une nature différente et dont ils dépassent souvent le 
niveau extérieur, Ges dykes sont ordinairement composés d’une 
matière pierreuse uniforme; leur épaisseur paraît augmenter à 
mesure qu'ils s’'enfoncent et l’on ne connaît pas de limite à leur 
profondeur. 

Les nappes sont des masses minérales non stratifiées, ordinai- 
rement situées à la surface de la terre, ayant beaucoup plus d’é- 
tendue dans le sens de leur longueur et de leur largeur que dans 
celui de leur épaisseur, et provenant d’une matière fondue, 
qui est sortie des entrailles du globe et qui a coulé sur un fond 
sensiblement horizontal, où elle a pu s’arrêter et se refroidir. 

On nomme coulées des dépôts superficiels de matières fon- 
dues, dont le caractère principal est de présenter la forme d’un 
torrent qui se serait subitement solidifié. 

Les amas sont des masses minérales de forme irrégulière 
qui se trouvent dans des cavités de roches d’une nature diffé- 
rente. Quand‘ils s’étendent entre deux couches, on les dit amas 
couchés; tandis qu’on les nomme amas transversaux, lorsqu'ils 
coupent les couches encaissantes. 

Les filons sont des masses minérales plus ou moins inelinées, 
très-aplaties, d'épaisseur irrégulière et augmentant ordinai- 
rement avec la profondeur, d’étendue indéterminée en direction et 
en profondeur, et dont la nature est différente de celle des roches 
qui les encaissent. On considère généralement les filons comme 
résultant du remplissage plus ou moins complet, de bas en haut, 

25. 
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de fentes qui ont été produites dans les terrains par des disloca- 
tions, dont la formation est liée d'après certaines lois aux grands 
phénomènes physiques et dynamiques du globe. 

Ordinairement les deux surfaces du filon ne sont pas parallèles 
dans ses parties accessibles; car les filons y présentent en général 
desamincissements et des renflements. Lorsque ces accidents sont 
très-prononcés, les filons sont dits à chapelets. Les amincissements 
etles renflements peuventavoirlieuen direction ou en profondeur, 
ou bien dans les deuxsens à la fois; il ya même des amincissements 
si prononcés que les filons présentent des solutions de continuité. 

Dans une même localité il existe souvent plusieurs filons de 
même nature et dont les directions sont sensiblement parallèles. 
Il arrive aussi qu’on y trouve d’autres filons qui les coupent et 
dont la nature est ordinairement différente. Les filons coupants 
ou croiseurs sont de formation plus récente que les filons coupés 
ou croisés. 

Les filons qui présentent assez de ramifications pour former 
avec leurs appendices des espèces de réseaux, prennent le nom 
de stockwerks. 

Les deux faces principales du filon se nomment salbandes, et 
les parois de la fente sont appelées épontes. L'éponte inférieure 
sur laquelle repose le filon en est le »ur, et l'éponte supérieure 
en est le tof. Enfin, la partie du filon qui se montre au jour 
suivant sa direction se nomme téfe où chapeau. 

La composition des filons est assez variée : il. y a des filons 
entièrement pierreux, et des filons pierreux et métallifères. Dans 
les filons métallifèves la partie pierreuse est nommée gangue, et 
la partie métallifère se trouve disposée dans la gangue en zones, 
en veines, en rognons, en grains, en cristaux plus ou moins irré- 
guliers, ete. 

Les filons sont rarement remplis en totalité; ils offrent dans 
leur épaisseur des cavités, dont les parois se trouvent tapissées de 
cristaux réunis en druses. Ces cavités portent le nom de fours à 
cristaux. 

Les longerolles sont de faux-filons résultant de fentes superfi- 
cielles, qui ont été produites dans l'écorce du globe et qui ont 
été plus ou moins remplies de haut en bas par des charriages, 
ou de bas en haut par des dépôts de sources minérales. Ces lon- 
gerolles sont généralement plus irrégulières que les filons et 
toujours assez limitées. 
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Les veines et les filets sont des espèces de potits filons irréguliers 
et limités, ou desramifications d’amas, de filons, de typhons, etc. 

La malière de la veine et du filet peut être d'une nature diffé- 
rente de celle de la masse encaissante, ou bien être de la même 
nature et ne s’en distinguer que par la structure ou la couleur. 

Un terrain comprend lensemble des matériaux formés, n'im- 
porte par quel mode, pendant une seule et même époque dé- 
terminée par deux révolutions successives, tant au-dessus qu'au- 
dessous d’un niveau imaginaire, que l’on fixe au milieu de lépais- 
seur de la première pellicule du globule qui a été formée. 

A l'égard d’un terrain, il y a donc à envisager les matériaux dont 
il est composé, le mode et l’époque de leur formation, les phé- 
nomènes dynamiques qui ont déterminé et parfois modifié l’al- 
lure générale du terrain, et les lignes de démarcation de celui-ci. 

Il est évident que, dans les localités où se montrent les terrains 
les plus modernes, on ne doit pas trouver, ou du moins on ne 
doit trouver que très-rarement, au-dessous d’eux, toute la série 
des terrains; car il serait extraordinaire que certaines localités 
eussent participé à tous les phénomènes de la surface du globe. 
Au contraire, il y a un grand nombre de points où les ter- 
rains les plus anciens paraissent à découvert; cela provient de 
ce que de tels lieux n'ont pas été le théâlre d’autres formations, 
ou bien de ce que d’autres terrains qui y avaient existé ont été dé- 
truits, et, en un mot, de ce que le sol a éprouvé une dénudation. 

On doit employer l’expression de formation pour indiquer 
qu’une masse minérale a été produite par tel ou tel mode. Une 
formation ‘spécifie donc un genre d'opération. Dès lors, en 
prenant le phénomène ou la formation elle-même pour le pro- 
duit, une formation est une fraction de la croûte du globe qui 
peut être composée de roches plus ou moins analogues ou dif- 
férentes, mais qui ont été formées de la même manière, c’est-à- 
dire par une semblable opération ; tandis qu’un terrain comprend 
toutes les roches qui ont été produites dans une période plus 
ou moins longue et dont les limites sont déterminées. Or, comme 
d'un côté, dans un même temps, des causes différentes agissent 
et produisent des effets plus ou moins différents, que d’un autre 
côté, les mêmes causes ont agi à des époques diverses, il en ré- 
sulte qu’un terrain doit comprendre plusieurs sortes de forma- 
tions, tandis que des formations semblables peuvent se rencon- 
rer dans des terrains de divers âges. 
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Si l’on compare les roches aux produits acluels des eaux et 
des volcans, on reconnaît quela plupart résultent de phénomènes 
analogues; aussi les distingue=t-on en + 4°roches de formalion 
aqueuse; © roches de formation ignée; 3° roches de formation 
combinée, aqueuse et ignée, ou réciproquement. Outre ces trois 
modes. de formation, on doit encore tenir compte de divers 
autres, par exemple de celui par la voie électro-chimique, de 
celui qui provient des vents (1), etc. Au reste, les modes que 
nous venons d'indiquer peuvent se combiner, et par conséquent 
agir plusieurs ensemble. 

La distinction en roches d’origine ignée, en roches d’origine 
aqueuse eten roches d’origine mixte, qui peut servir à envisager 
sous trois points de vue différents les associations des subs- 
tances minérales, ne suffit pas toujours à la science : il ya une 
foule de circonstances secondaires qui ont présidé à la formation 
des minéraux et des roches, et qui ont produit des effets appré- 
ciables; il est donc nécessaire d'indiquer ces circonstances. 
Par exemple, les produits neptuniens doivent être distingués 
suivant qu'ils ont été formés dans la mer ou dans les eaux 
douces, sur les rivages ou dans les profondeurs, à lPembou- 
chure ou sur le trajet des fleuves, dans les lacs ou les marécages, 
par.des sources froides ou thermales, pures ou minérales, ele. 
D'un autre côté, les produits plutoniens, poussés dehors par une 
force interne ou par une pression de la croûte du globe, soit à l’état 
solide, soit à celui de masses pâleuses, ceux rejetés sous forme de 
coulée, de poussière ou de vapeur, les déjections des solfatares, 
des salses, des volcans, etc., ne peuvent être non plus confon- 
dus. 

Quoi qu'il en soit, si l’on considère les roches qui se trouvent 
immédiatement à la superficie de la terre, sous le rapport de 
leurs modes de formation, on y distingue d’abord deux classes 
principales et bien tranchées : les unes consistent dans des pro- 
ductions ignées ; les autres dans des dépôts formés par les eaux. 

Les premières sont des laves que l’on a vu sortir incandescentes 
des cratères des volcans. Ailleurs, on en aperçoit de pareilles, 


(1) Les dunes, que parfois on regarde comme l’œuvre des eaux, ne sont point 
directement formées par celles-ci ; car les courants charrient le sable sur la plage, 
et lorsque les flots se sont retirés, les vents en dispersent les grains sur le sol, les 


amoncellent, en font des monticules plus ou moins élevés, qui, plus tard, sont quel- 
quefois fransportés ailleurs, 
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mais refroidies depuis une époque antérieure à toute tradition 
historique. Dans d'autres contrées, on trouve des masses en 
partie Scorifiées, vitrifiées et portant avec elles des preuves irré- 
cusables de l’état igné qui les à caractérisées jadis. Enfin, on re- 
marque d’autres roches qui, par les formes arrondies de leur 
ensemble, par leur manière d’être en îlots, en cônes, en nappes, 
en filons, etc., parleur structure massive, leur texture cristalline, 
leur position à l'égard d’autres roches, dans lesquelles elles ont 
pénétré ou bien qu’elles ont recouvertes plus ou moins, résultent 
évidemment de phénomènes de nature ignée, quoiqu'elles pa- 
raissent s'éloigner davantage des produits volcaniques. Outre 
cela, elles renferment des minéraux semblables ou analogues à 
ceux que fournissent les volcans, et elles ont parfois modifié 
d’autres roches au contact, de manière à nécessiter l’idée d’une 
immense chaleur. En un mot, on voit, depuis la lave actuelle 
jusqu'aux granites, une série de passages minéralogiques, de re- 
lations de formes, de structure, de texture, ete., qui ne per- 
mettent pas de douter qu'une grande partie des substances cons- 
tituant l'écorce du globe ne provienne de phénomènes analogues 
à ceux que nous présentent les volcans. 

D'un autre côté, les premières couches calcaires que l'on 
observe étendues les unes sur les autres, renfermant une mul- 
titude de fossiles, alternant avec des argiles et des sables, 
plus ou moins agglutinés, contenant des cailloux roulés, des 
fragments et des blocs hétérogènes, annoncent évidemment 
une série de dépôts opérés dans le sein des mers, des lacs, des 
rivières ou sur leurs bords, ou bien charriés sur les terres par 
les eaux, Au-dessous de ces couches on en trouve de pareilles ; 
seulement élles sont généralement plus inclinées, plus dislo- 
quées, et les fossiles qu'elles offrent s’éloignent davantage des 
êtres qui existent maintenant. Plus avant dans l’ordre des temps, 
les assises calcaires, argileuses, etc. perdent peu à peu leurs 
fossiles, elles s'entrelacentou se mélangent avec des roches tal- 
queuses, micacées, etc.; nous retraçant ainsi une action méca- 
nique et des faits analogues à ceux qui se passent sous nos yeux. 
En outre, d’autres roches, semblables aux dépôts actuellement for- 
més par les sources minérales et incrustantes, indiquent qu’elles 
furent déposées dans un liquide jouissant de la même propriété 
dissolvante. 

Enfin, sans parler ici des formations par la voie électro-chi- 
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mique, par un mouvement moléculaire très-lent, par les vents, 
etc., il importe de tenir compte de ces dépôts qui se sont opérés 
dans le sein des eaux par une action soit simplement mécanique, 
soit chimique, ou bien mécanique et chimique, et qui ensuite 
ont été modifiés par l'apparition de roches d'origine ignée.: 
ce sont les formations neptuno-plutoniennes, par opposition 
aux formalions pluto-neptuniennes. 

Si l’on veut entrer dans des détails, les formations ignées 
peuvent être divisées en formations comprenant : les matières qui 
sont restées dans l'épaisseur de la croûte terrestre, formations 
ignées d’intrusion; celles qui, après avoir traversé cette écorce, 
se sont déversées à sa surface, formations ignées d'épanchement ; 
celles qui ont été projetées, formations ignées d'éruption ; enfin 
on pourra reconnaitre des formations ignées de sublimation, de 
cémentalion , etc. 

De même on distinguera les formalions marines, lacustres et 
fluviatiles. On peut encore indiquer les diverses sortes de for- 
malions qui se font dans un bassin déterminé, par suite de 
l’action simultanée de causes différentes. Ainsi, tandis que la 
mer nourrit une immense quantité d'animaux, comme les 
zoophyles, les mollusques testacés, etc., qui laissent après leur 
mort des dépouilles calcaires que les vagues saisissent pour 
les transporter, les rouler, les triturer eten composer d'immenses 
strates, dont l’origine, exclusivement marine et organique, est 
facile à reconnaître, des eaux fluviatiles apportent à la mer, 
avec des sédiments sableux, des restes de végétaux et d’ani- 
maux terrestres ou fluviatiles, dont la présence ne laisse au- 
cun doute sur l’origine des dépôts qu’ils composent. On peut, de 
celte manière, ne pas confondre les formations fluvio-marines 
avec les formations exclusivement marines. 

On voit, d’après ce qui précède, qu’on doit distinguer les 
roches principalement en : 

1° Roches de formation ignée; 

2° Roches de formation aqueuse ; 

3° Roches de formation combinée ou mixte. 

La première catégorie comprend les matériaux qui résultent : 


1° Du refroidissement de la première pellicule du globe ; 

2° Des refroidissements normaux qui se sont effectués successivement au- 
dessous de cette première croûte, et des éruptions normales ; 

3° Des éruptions successives, correspondantes et anormales, 
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La seconde catégorie comprend les matériaux qui résultent : 


1° Des formations marines ; 

2° Des formalions lacustres ; 

3° Des formations fluviatiles; . 
4° Des formations de sources ; 

5° Des formations fluvio-marines, fluvio-lacustres, elc. 


La troisième catégorie comprend les matériaux qui résul- 
tent : 


1° De la purification de l’atmosphère et de la réaction de la première pelli- 
cule incandescente, ou du moins douée d'une haute température ; 

2° Des formations neptuno-plutoniennes ; ” 

3° Des formations pluto-neptuniennes ; 

4° Des formations par les sources et par l’action de la chaleur, ete. 


L'existence et les rapports de ces roches de différentes origines 
ne permettent pas de douter qu’elles n'aient été formées par séries 
en même temps, à la même époque; de sorte que les formalions, 
sinon toutes, du moins une grande partie d’entre elles, sont 
nécessairement synchroniques les unes des autres; tandis que 
les terrains sont absolument successifs. C'est en adoptant de 
tels principes que dans chaque grande division ehronologique 
représentée par un terrain, on comprend parallèlement toutes 
les roches d’origine ignée et toutes les roches d’origine aqueuse 
ou autre, qui ont été formées pendant cette époque. 

Si l’on soulève successivement les dépôts de plus en plus an- 
ciens qui composent le sol, on voit les caractères des formations 
aqueuses disparaitre, et l’on arrive à un niveau où les formations 
ignées constituaient seules le sol, que son identité de composi- 
tion sur les points les plus éloignés de la surface de la terre fait 
regarder comme le so! primitif. Or, tout ce qui se trouve au-des- 
sus de ce sol supposé primitif est le so/ de remblai, formé par 
l'accumulation des produits des deux grandes causes, ignée et 
aqueuse, qui n’ont cessé dagir ensemble comme elles agissent 
encore maintenant. Mais originairement les matériaux de for- 
mation aqueuse sont provenus nécessairement de la démolition 
et des déblais des roches d’origine ignée. 

Les strates offrent beaucoup de variations dans leurs posi- 
tions ; ils paraissent tantôt à peu près horizontaux, tantôt plus 
ou moins inclinés, tantôt enfin brisés, arqués, contournés ou re- 
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pliés en zigzag : de là viennent les expressions de sfratification 
horizontale, inclinée, verticale, brisée, arquée, contournee, etc. 
Mais on distingue principalement deux sortes de stratifica- 
tions : l’une horizontale, qui est la stratification naturelle, 
suivant laquelle toutes les matières se déposent ordinaire- 
ment sous les eaux; l’autre, plus ou moins inclinée et résultant 
généralement des dislocations qui ont eu lieu à diverses épo- 
ques. Or, comme il est rare que les couches soient horizonta- 
les, on distingue dans leur position une direction et une inelinai- 
son. Ê 

On nomme direction la ligne médiane qui représente l'inter- 
section moyenne des couches, qu’on suppose prolongées inférieu- 
rement, avec la partie de la croûte sur laquelle elles reposent 
réellement. Plus élémentairement, la direction est la ligne 
droite horizontale, ou tangente, menée à la base des couches 
etau milieu de leur étendue, dans le sens de la rencontre, ou 
trace, de leur surface ramenée à un plan avec la partie de la 
calotte terrestre qui leur sért d'appui. On indique donc la di- 
reclion, si l’on assigne les points de l’horizon vers lesquels cette 
ligne se dirige. On appelle inclinaison, l'angle que la surface des 
couches ramenée à un plan fait avec le plan tangent à l’intersec- 
tion, c’est-à-dire avec l'horizon; et l’on donne l’inclinaison 
quand, à la valeur de l’angle, on ajoute la désignation du point 
de lhorizon qui correspond au sommet de cet angle, c’est-à- 
dire le point moyen de l’horizon vers lequel les couches plon- 
gent. Les côtés de l’angle qui forme l’inclinaison sont perpendi- 
culaires à la direction; par conséquent, le sens de l’inclinaison 
étant connu, ona la direction. 

Il n'ya peut-être pas de dépôts qui soienten stratesexactement 
horizontaux; au reste, les strates dits horizontaux ont aussi, 
dans la rigueur, une direction normale. La direction est, dans ce 
cas, le plus grand axe du dépôt déterminé au milieu de la surface 
inférieure, celle-ci étant ramenée à un plan langent. 

La stratification estrégulière, lorsque toutes les couches égales ou 
inégales dans leurs dimensions, sont parallèles entreelles et à la po- 
sition générale; au lieu qu’elle est érréqulière, si toutes les couches 
ne remplissent pas ces conditions. Quand plusieurs systèmes de 
couches, posés les uns sur les autres ou à côté les unsdes autres, 
sont parallèles entre eux, il y a, à leur égard, stratification paral- 
lèle ou concordante. Quand, au contraire, l’inclinaison des systè- 
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mes est différente, il y astratification discordante ou conlrastante. 

On doit aussi distinguer un cas de discordance, où les couches 
peuvent être néanmoins parallèles : c’est ce qui a lieu lorsqu'un 
dépôt horizontal après avoir été sillonné de différentes manières 
par les eaux, se trouve recouvert par un dépôt du même genre 
qui remplit les bas-fonds. 

Il importe surtout de ne pas confondre les discordances acci- 
dentelles avec les discordances générales; car les premières 
peuvent être et sont presque constamment indépendantes des ca- 
ractères spéciaux qui différencientles terrains ; tandis que les der- 
nières sont des caractères inhérents à la distinction des terrains. 

Nous avons vuque l'écorce duglobe n'est pas formée d'une seule 
masse cohérente, maïs bien de parties séparées par des joints. 
Or, ceux-ci sont distingués en joints de structure, joints de stra- 
tification, joints de dislocation, en fendillements, fissures, retraits, 
failles , ete. 

Lorsqu'il s’agit d'établir les rapports de stratification entre 
deux dépôts, il est nécessaire d'apporter une grande attention 
à la structure des roches, qui peut, dans certains cas, induire 
facilement en erreur. Ainsi, des dépôts présentent quelquefois 
des divisions particulières, qui résultent entièrement de la 
structure que les roches doivent à leur formation rapide dans 
certaines circonstances, comme nous le dévoilent les attérisse- 
ments qui ont lieu dans nos rivières. Les matières schisteuses 
surtout peuvent apporter beaucoup d'incertitude, parce qu’elles 
offrent des divisions dans différents sens, et que parfoïs la moins 
apparente est précisément celle de la stratification. D'un autre 
côté, les joints de dislocation sont des fentes unies,souvent légè- 
rement ouvertes et quise prolongent ordinairement dans plu- 
sieurs dépôts consécutifs; tandis que les joints de stratificalion 
sont plus ondulés et offrent même plus d'adhérence. En outre, 
les ondulations les plus irrégulières des strates se trouvant fré- 
quemment traversées par la structure schisteuse, qui n’en est 
nullement altérée, montrent que la structure dont il s’agit est 
un effet postérieur au contournement des couches. 

On à vu que la croûte terrestre résulte de formations succes- 
sives, ét c’est une telle succession de dépôts qu’on nomme su- 
perposition. Alors les parties qui gisent sur d’autres, sont plus 
modernes que celles-ci; néanmoins on conçoit que, dans cer- 
tains cas, le contraire a lieu, les substances minérales ayant pu 
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se solidifier de haut en bas, ou bien étant arrivées de bas en 
haut et ayant pu s’intercaler au-dessous ou au milieu de roches 
préexistantes. 

Des couches sédimentaires apparaissent parfois avec des in- 
clinaisons si fortes, dans un état tel de dislocation et à des hau- 
teurs si grandes, qu'on ne peut admettre qu’elles aient été for- 
mées dans de pareilles positions; car le volume des eaux devrait 
être plus que doublé pour atteindre un semblable niveau, et 
il est démontré que ce niveau a subi seulement de légères varia- 
tions. Ilexiste donc un autre ordre de faits qui a présidé aux mo- 
difications successive qu'a éprouvées la surface de la terre; 
cet ordre de faits qui ont modifié le relief et la structure de l’é- 
corce du globe comprend les soulèvements et les affaissements, 
résultant des phénomènes physiques et dynamiques qui ont eu lieu 
par suite du refroidissement de notre planète (1). 

Ainsi, lorsqu'on aperçoit des couches sédimentaires inclinées, 
on peut dire qu’elles ont été dérangées de leur position origi- 
naire. D'un autre côté, on déterminera l’époque de ce dérange- 
ment, si l’on trouve d’autres sédiments en couches horizontales 
et appuyées dessus ou contre les précédentes; car il devient 
évident que le soulèvement des premières a eu lieu avant la 
formation des secondes, qui sont encore dans la position où elles 
ont été produites sous les eaux; de plus, si l’on parvient à savoir 
l’âge relatif du dépôt horizontal, on aura par suite une époque 
relativement déterminée de la catastrophe qui a produit le re- 
dressement de l'autre, 

Il peut arriver que les deux dépôts comparés soient relevés 
sous des inclinaisons égales ou inégales. Si l’inférieur est plus 
relevé que le supérieur, le premier avait déjà été soulevé avant 
la formalion du dernier; mais s'ils sont relevés de la même 
quantité, ils peuvent l'avoir été tous deux à la même époque, 
comme ils peuvent offrir, plus rarement il est vrai, des positions 
différentes, par rapport à la direction, et par conséquent avoir 
été affectés d’une quantité inégale de mouvements à des époques 
différentes, 

Ainsi, la comparaison des inclinaisons, offertes par les couches 
des dépôts stratifiés, peut souvent conduire à la détermination 


(1) Voyez nos Études géologiques et minéralogiques pour servir à la théorie 
de la classification ralionnelle des terrains ; un vol, in-8°, Paris, 1847, 
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des époques relatives des soulèvements de ces dépôts, et par 
suite à celle de leur âge respectif. Mais à l’aide de ces seuls élé- 
ments, l'appréciation exacte de l’âge relatif des mouvements de 
la croûte du globe est très-difficile, et souvent impossible, d’au- 
tant plus qu'il a été constaté que des couches de sédiment peuvent 
se former avec une inclinaison assez considérable, analogue à 
celle qui provient de l'action des soulèvements. 

À l’aide de la superposition et de la différence des inclinai- 
sons, on détermine donc, sauf certains cas, les âges relatifs 
des dépôts et les époques relatives de leurs soulèvements; par 
la nature, la composition et la manière d’être de ces dépôts, on 
connaît aussi leur mode de formation. 

Les géologues nomment allure d’une masse minérale, l’en- 
semble des caractères relatifs à la position et à la puissance de 
cette masse minérale, Elle est régulière, lorsque ces caractères 
demeurent à peu près les mêmes sur une grande étendue; au 
contraire, elle est irrégulière, lorsqu'elle éprouve des variations 
considérables. Mais nous préférons réserver le mot allure pour 
indiquer la disposition principale de la forme générale, ou de 
la figure, présentée par un dépôt considéré dans son ensemble ; 
les éléments de cette allure sont dès lors fournis par la puissance, 
la direction, l'inelinaison, la hauteur, le contour et les lignes 
principales inscrites dans la courbe qui exprime le contour. 

Toutes les masses minérales quelconques, circonserites par 
une figure fermée, peuvent être ramenées, en négligeant les 
petits accidents offerts par le contour, à une forme simple, dont 
l'allure peut être ordonnée par rapport à un axe principal, 
Cet axe est la direction normale de la masse minérale ou du dé- 
pôt. 

La discordance d’allures est le caractère essentiel pour la déter- 
mination des terrains. Or, la discordance des directions normales, 
ou des axes principaux, des figures générales des dépôts repré- 
sente la discordance d’allures. 

Comme énoncé général, il y a donc discordance de stratifi- 
cation ou d’allure, lorsqu'il y a différence de direction ; récipro- 
quement, ily a différence de direction, lorsqu'il ÿ a discordance 
de stratification ou d’allure, D’après ces données, les faits qui 
dévoilent la discordance de stratification ou de direction sont 
les suivants. 

4° Il y a discordance de stratification entre deux dépôts, lors- 
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que leurs couches sont inclinées sous des angles. différents, et 
lorsqu’elles le sont vers des, points de l’horizon incompatibles 
entre eux, c’est-à-dire lorsqu'elles sont dirigées dans des sens 
différents. 

2° Il y a discordance de, stratification entre deux dépôts, lors- 
que le supérieur se trouve placé dans des cavités creusées à la 
surface de l’inférieur, que les joints des couches de ces deux dé- 
pôts soient au même niveau ou non, qu'il y ait ou qu'il n’y ait 
pas de fragments dans les anfractuosités, au contact des couches 
des deux dépôts. 

Les mêmes moyens peuvent jusqu'à un certain point s’appli- 
quer aux roches d’origine ignée. 

3° Les cailloux roulés prouvant la postériorité des dépôts qui 
les renferment à ceux dont ils proviennent, fournissent ainsi un 
très-bon moyen de distinction. En outre, la position, par rapport 
à leur plus grand axe, des galets qui se trouvent dans les cou- 
ches indiquant la direction et le sens de l’inclinaison des couches, 
dont la disposition est peu caractérisée, permet de reconnaître 
la discordance ou la concordance destratification entre deux 
dépôts. 

Enfin, on comprendra facilement, qu’au moyen de la position 
des axes principaux ou des allures générales des dépôts, ilest 
possible de déterminer les discordances les plus compliquées, 
les redressements, les renversements, les affaissements, ete., les 
plus complexes ; car les aæes principaux, ou les directions norma- 
les, quels que soient les inclinaisons et les autres caractères 
élémentaires, se coupent toujours entre eux, lorsqu'ils dérivent de 
phénomènes qui ont eu lieu à des époques différentes. 

Les roches d'origine ignée sont beaucoup plus développées 
dans les terrains anciens, même en exceptant le premier terrain, 
qui est exclusivement formé de roches plutoniennes, que dans 
les terrains modernes.'Le contraire a lieu, jusqu'à un certain 
point, pour les roches d’origine aqueuse ou sédimentaire. Mais, 
si l’on tient compte des calottes internes, les roches neptunien- 
nes, qui, du reste, résullent, sinon en totalité, du moins en ma- 
jeure partie, de la désagrégation des roches d'origine ignée, ne 
sont dans les divers terrains que des infiniment petits en com- 
paraison des dimensions des substances plutoniques et de l'é- 
corce du globe. 
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La détermination des terrains est une question dont peu de 
géologues comprennent le vrai sens philosophique, et toute la dif- 
ficulté. 

Comme pour arriver à toute classification scientifique, la con- 
dition première est de choisir, afin de les opposer les uns aux 
autres, des caractères de même sorte et de même valeur, il faut, 
pour diviser l’écorcé du globe en terrains, n'avoir recours suc- 
cessivement qu'à une seule et même grande conception. Sous 
ce rapport, le principe des révolutions du globe est le seul qui 
remplisse complétement toutes les conditions d’une méthode 
rationnelle, En effet, s’il n’y avait pas eu de révolutions, si 
l’on n’admettait pas des hiatus à de certaines époques de la 
vie du globe, il n’y aurait pas lieu de tracer des divisions ration- 
nelles, encore moins de rechercher des divisions naturelles, 
dans l’écorce terrestre : car il est évident que, si la croûte du 
globe présentait une suite de dépôts non interrompus, depuis 
la partie inférieure jusqu’à la partie supérieure, on ne saurait où 
commencer etoù s'arrêter pour y établir des divisions ; par consé- 
quent, ladivision de l'écorce enterrains serait tout à fait arbitraire, 

Les révolutions dont il s'agit, quoiqu'étant le résultat d’effets 
dynamiques qui s’exercent sur l’ensemble de la croûte du globe, 
n'ont probablement jamais arrêté complétement là formation 
des dépôts sur le sol: il y a eu, en certains lieux, pendant ces 
révolutions, continuation des phénomènes ordinaires, et les dé- 
pôts qui appartiennent, en quelque sorte, à deux époques, for- 
ment les passages naturels entre les terrains. Mais, ce qu'il y a 
de constant, c'est que ces révolutions, qui ont eu lieu suivant 
un certain nombre d'arces de grands cercles, aboutissant à un 
même diamètre pour une même époque, ont affecté à chaque 
époque, sinon toute la surface du globe, du moins la majeure 
partie, par un changement de position des surfaces, relative- 
ment à la normale. 

Le grand effet dynamique, le soulèvement brusque, termine 
l'époque et appartient à cette époque. Les matières vomies pen- 
dant la durée du soulèvement brusque, ou les éruptions nor- 
males, appartiennent à cette époque, et se continuent acciden- 
tellement par des éruptions anormales pendant l’époque suivante ; 
les matériaux arrachés, transportés, roulés, triturés, etc., appar- 
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tiennent à cette dernière époque ; les soulèvements ou affaisse- 
ments lents normaux, ayant eu lieu à l’époque précédente, sont 
la préparation du soulèvement ou de laffaissement brusque final, 
lui sont, par conséquent, naturellement liés et appartiennent à 
la première époque. Enfin, les roches d’origine ignée forment 
principalement le passage qui existe entre les terrains des deux 
époques successives, 

Tel est le principe fondamental, celui des révolutions, pour 
préciser des divisions aussi tranchées qu’il est donné à l’investi- 
gation de l’homme de le faire. Quant aux subdivisions, onne sau- 
rait en trouver de constantes : ce sont des détails bons pour une 
localité restreinte , et encore ces subdivisions sont-elles presque 
toujours arbitraires. Il est donc un nombre déterminé de divi- 
sions ou de terrains qu’on ne peut ni augmenter, ni diminuer; 
seulement il faut arriver à reconnaître exactement ce nombre, 

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impossible de 
présenter le tableau exact et complet des terrains : il s’'écoulera 
probablement encore bien des années avant que l’on puisse re- 
cueillir les éléments nécessaires, soit pour déterminer les allures 
respectives des terrains, soit pour préciser le nombre de ceux- 
ei. Le tableau des terrains qui va suivre ne se trouve donc ici 
que pour mémoire; il n’est, du reste, qu'un simple résumé de 
nos connaissances sur les systèmes de dislocations, comparés aux 
systèmes des dépôts qui se sont formés, n'importe par quel 
mode, au-dessus du niveau imaginaire. Quant aux dénomina- 
tions employées ci-après pour désigner les différents terrains, 
on ne saurait y altacher de l'importance. 

Pour la classification des terrains, un grand nombre de géo- 
logues ont relégué à la fin de leur légende, dans une espèce 
d’appendice, les roches d’origine ignée. Mais il est indispensable 
de classer les roches d’origine ignée parallèlement avec les roches 
sédimentaires, auxquelles elles correspondent par contempora- 
néité de formation. Dans chaque grande division chronologique 
ou dans chaque terrain, en exceptant toutefois ceux qui sont 
entièrement d’origine ignée, on peut dès lors établir deux 
grandes subdivisions : l'une comprenant les roches stratiliées, et 
Fautre comprenant les roches non stralifiées ; de cette manière 
on a parallèlement la succession des roches d'origine aqueuse et 
celle des roches d'origine ignée, formées pendant une même 
grande époque géologique. 
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La série des terrains reconnus, dont se compose l'écorce du 
globe, est la suivante, en commençant par le plus moderne. 


TERRAINS : 


Historique ou moderne qualernaires 
? 

Pliocénique ou tertiaire supérieur | 

Miocénique ou tertiaire moyen lertiaires 

Eocénique ou tertiaire inférieur 


9 
Crétacique ou de la craie blanche 
Glauconique ou du grès vert 
Oolitique ou jurassique | 
Triasique où du trias » secondaires 
Psammilique où vosgien 
Pénéique ou pénéen (permien) | 


Carbonique ou houiller 
Antäracilique ou anthraxifère 
Grauwacique ou dévonien 
Phylladique ou sylurien 
Talcique ou cambrien 

? 


ï 


Gneissique ou primitif primaires 


} intermédiaires 


Il existe probablement des lacunes dans ce tableau, surtout 
en ce qui touche la série des terrains anciens, les systèmes des 
premières dislocations ayant été peu prononcés eu égard aux 
autres, et leurs caractères ayant été plus ou moins compliqués 
et effacés par les suivants. 

Comme il n'y a qu’une idée générale, celle de l’époque déter- 
minée par deux révolutions successives, qui puisse séfvir de 
terme de comparaison à la série des dépôts formant l'écorce du 
globe, et comme les divers terrains n’ont pas de commun divi- 
seur, on ue saurait établir dans les terrains des subdi sions 
comparables entre elles ; dès lors toute subdivision d’un terrain 
sera arbitraire ou locale, 

Pour les détails relatifs à chaque terrain, nous devons renvoyer 
aux Traités de géologie. 

Les principales roches qui composent les terrains sont les 
suivantes : granite, gneiss, micaschiste, protogine, taleschiste, 
quarz, pegmalile, hyalomicle, syénite, pcrphyre, grauwacke, 
phyllade, grès, psammite, calcaire, diorite, serpentine,;euphotide, 
MINÉRALOGIP. 26 
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hypersténite, dolérite, trachyte, basalle, argile, marne, arkose, 
dolomie, gypse, sel gemme, anthracite, houille , lignite, etc. 

Nous étudierons plus tard sous le rapport minéralogique les 
différentes roches qui forment l'écorce du globe, 
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Les minéraux se trouvent normalement ou accidentellement ; 
il y en a même, comme le diamant, dont on ne connait pas les 
gites originaires. 

Certaines espèces se présentent toujours en parties isolées, 
dont le volume ne peut jamais être considéré comme masse im- 
porlante. Ces espèces sont les plus nombreuses ; nous cilerons : le 
corindon, le béryl, le spinelle, l’axinite, le fer phosphaté, létain 
oxydé, le plomb carbonaté, Pargent, ete. 

D’autresse présentent indistinetement en masses, ou en parties 
isolées. Telles sont : le quarz, lorthose, l'amphibole, le cal- 
caire , le gypse, ete. 

D'autres ne se présentent jamais qu'en masses. C’est le cas le 
plus rare ; la magnésile, la houille, etc. nous en offrentdes exem- 
ples. 

Sous le rapport de leur manière d'être, les minéraux qui se 
moutrent en parlies isolées se trouvent dans les principales 
circonstances suivantes. 

Les minéraux plantés comprennent ceux qui sont posés sur 
les parois des diverses cavités qu’on rencontre dans les roches, 
Il y en a qu’on n’a jamais Lrouvés que de cette manière; tels sont 
la stilbite, l’axinite, la mésotype, l’analcime, la chabasie, Phar- 
motomie, le cuivre arséniaté, le plomb phosphaté, le tilane ana- 
tase, etc. 

Les minéraux disséminés comprennent ceux qui sont répandus 
emcristaux, en grains où en rognons dans des roches. Un grand 
nombre d'espèces se trouvent dans ce cas; celles qu’on n'a pas 
encore rencontrées autrement, sont le tellure natif, le zircon, 
le corindon télésie, le disthène, la pinite, la condrodite, l’am- 
phigène, la mâcle, le platine natif, Por natif, etc. 

Les minéraux engagés comprennent ceux qui ne se présentent 
dans les roches que par veines, qu’en nodules ou en nids; tels 
sout le résinite opale, l’asbeste, la lazulite, le mercure sulfuré, 
je succin,elc. 
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Les minéraux concrétionnés comprennent ceux qui ont été 
formés par voie d'infiltration ou de dépôts successifs sur les pa- 
rois des cavités qu’on observe dans les roches; cet état est même 
pour quelques-uns presque le seul sous lequel on les ait vus; 
nous cilerons l’hyalite, l’agate, le fer hématite, le cuivre mala- 
chite, le plomb gomme, elec. 

Enfin certains minéraux ne se présentent qu’en enduits ou en 
effloressence sur des roches d’une nature souvent très-différente 
de celle du minéral qui les recouvre ; tels sont le cobalt noir, 
le nitre, le plomb oxydé rouge, etc. 
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Dans la nature, lorsque des minéraux se trouvent associés, on 
reconnait des préférences entre eux. Par exemple, on remarque 
particulièrement : le soufre avec Le gypse; l’arsenic avec lecobalt; 
le tellure avec l'or; la topaze avec la phosphorile; le sel marin 
avec le gypse; la galène avec la blende; la cassitérite avec le 
wolfram; l’orthose avec le quarz; l’albite avec l’amphibole; la 
labradorite et le péridot avec le pyroxène, ele. 

De même certains minéraux semblent affecter pour gisement 
certaines roches. Ainsi, Pacide chlorhydrique est presque tou- 
jours dans des L'achytes; le soufre dans des marnes argileuses ; 
la staurolide et la mâcle dans des phyllades, des taleSchistes et 
des micaschistes; le rutile dans les granites et les gneiss; la 
mésolype et l’analcime dans des roches volcaniques ; ele. 

S'il y a sympathie ouattraction entre certains minéraux, on re- 
alement qu'il y a antipathie ou répulsionentre cer- 
tains autres. De sorte qu’il existe réellement entre IeS miné- 


connait Ég 


raux des lois d’associalions et d’exclusions. Nous reviendrons sur 
ces lois de relations des minéraux qui sont d'un grand intérèt 
pour les questions géologiques, et qui permettent dans certains 
cas de reconnaitre de prime abord divers minéraux par la pré- 
sence d’autres. 


TABLE DES MATIÈRES. 


Propriétés gÉRÉRAIESs ann nuls senc dec ciouse 
Propriétés particulières, ,..,......... it trade 
CARAGELRES JIMMEDIA ES RCE uen een ad tone de 


LTANSPATÉNCE; OPALILE ; EU, 6 0 22 00e 01e ne cas sinioleate ele ea tte 
GOUT SN Sen dattes NE NUS: 


Astérisme, polychroïsme; etc. ,1423%50 40. oasis eee ee e 


MAHSDOSADIENPS ER sente eie nie Sean cessent 
CARACTERESTMECANIQUES Te Me en cena ss 


ROIS SR AURA ES Aie Cie Pire à tas Ouais 
MOHACHUSS Es ANRT 0e re Ponte alta oi es av oiee 


DOTE RL NO RE dat tb a a ee oas me tr ee 
Raclure 


TABLE DES MATIÈRES. 405 


7 
Happement à la langue. ................... 75 
CARACTÈRES GÉOMÉTRIQL 76 
Cristallographie.,,............ cb 79 
Aperçu historique... nu... 82 Diane + VÉRINS 79 
Considéraftions générales... 4. + core 83 
CHIS AMIS ES cerises Mn nc am tale MS id. 
id. 
09 
86 
OPUORDANCR LPS CUSIB OR ET Peer ele ne sara eee 8 
Variété des formes cristallines............,...,............ 1 
Formes simples et formes composéès. .......,.......,.,.,.. 89 
Formes simples les plus ordinaires. ..,....,...,.,,., ,.,,.... 90 
Relations entre les différentes formes cristalline d'une mème 
SUBSTANCE MINES rs tas dure nds nee ete ir se deios 92 
Korme:dOMNRANB. rare ursenrasnaenen Ne Ne 93 
Constance des angles.......,... DR le 9% 
Structure ou constitution cristalline, ,.,..,.,,,..,. _ LAPS 95 . 
(EAN A ÉCOLE 97 
Noyau'et particule enistalline. 44856. themes enssee 102 
Forme primitive et forme dérivée ou secondaires. .. ....... . 105 
MOMACARONSE: soescu secrets ess ORPI 107 
SYDÉMB se te rt inst Dee Et Aer da lo nat 111 
Homoédrie, hémiédrie, tritoëdrie, tétartoédrie, ete. .......... 114 
DISSYMEMIE. 5 ds das sas doses dde oelur ares 250 116 
Hationalité des AtES ne ses ser dorer vos cer mien 128 
PrOgTéSSIONS  SNMEMIQUES 7, Re Pre eat 151 
Dimensions des formes cristallines, .,,...,,.,......,....... id, 
Formes directes ebiformes alternes.... ..,......,5.,,.:.... 132 
DÉCTOISSE EEE EC ee ecole er eee 70 133 
Notations symétriques. .:....... OT RTE DT res CLR 
GROUPES OUSYSTÈMES CRISTALLINS .. «se secs se sososess esse 145 
Premier groupe cristallin. .:::::...:..,4,. 1.0.1 nur el : IS 154 
SysME CUDIAUE SR ne ten entends sie aie one biDE id. 
Second groupe cristallin. .......4.........., MR PEL. À 171 
Système prismatique droit à base carrée.......,,..,.,....... id. 
Troisième groupe cristalline restes «. 181 
Système prismatique droit à base rectangulaire. ..,..,,.,,,.... id, 
Quatrième groupe cristallins.1...:..4::,:.4- 440040. vos, 188 
SustèmerROMDOEArIUO RC LR Me ee En alu ed PEN id. 
Cinquième groupe cristallin... 60e +. 200 
Système prismatique oblique à base rhomboïdale, id. 
Sixième groupe cristallin.............,...., …s 209 


Système prismatique oblique & base parallélogrammique obliquan- 


4906 TABLE DES MATIÈRES. 


CA ÉRTER E n Ie ME NS A RE EE A CE 1. 


PROBLÈMES CRISTALLOGRAPHIQUES, . « «crosses osseuse aebeèee 
Mesure ES ADRESSE este. 
Détermination de la forme primitive. . 
Détermination des formes secondaires. 

IMPERFECTION DES CRISTAUX. . ... s : 
Déformation des cristaux par accroissement inégal. , ........... 
Striage et pointillage des faces des cristaux.........,....,,.., 


Courbure dés faces des cristaux. ...,..,,.,..........,.. Fe ARE 
CREUSCMEN ET ON IO CE EST ETS QUE due ns ets ia Lu a sets et 
DROUDEMENTISORS ONISTATEL EE smile nels clan e datieiee ee is nent ve 
Groupements réguliers. ...,..., Donne tra RS ee ER RES DS 
Groupèments de cristaux de nature, de forme et de struture sem- 
Lo EE) PR ARR A RE NO EE Re 
GROUDEMENTS SONSANDErSION TI EE er se arroser v… 
Groupements avec inpersion, 3,540. one = vou nu 
Groupements de cristaux de mème nature, mais de formes et de 
structures inversement semblables... ... SERPENT RATE HET 
Groupement de cristaux de natures différentes, ....,..,,,. ve 
Groupements irréguliers ou cristalloïdes, ..,..,,,.,,.,. MONET 
TOUR Sr 0leta ec Aus db al dire vis MERE D Ceres ee ets els , 


DANS LR vu dLionda nr LES 28 


Faisceau... . PRISES Cie sle RE AT 
Céleste RER or, re ER ete SNS atiTe ee note le 
Sphéroïdes él'tubercules, .......,...... MAS UE $ 


TER RARE TR RARE ER RTE BAPACECE 


Structure régulière simple... ., 


Structure régulière composée, ..,,...,,....,, . : MU en art 
STRUCTURE IRRÉGULIÈRE. « ss sesessesess Ce COTTON 
Structure irrégulière simple. ..,.,.,,. dé teinte 
Structure “irrégulière: composée... : : » en se 0 044 
CONFIGURATIONS /IRRÉGURIÈRES + a. dura o oo es teaneses s'eQe 
Pseudocristalloïdes. ................, épaves eve 
ÉSCUUOMONPAOBES reste nes otre eus FOUR D 
Pseudomorphoses par agglutination, ....,.,.... ns Matane at 
Pseudomorphoses par incrustation.,,.,,.,.,.,,.. ARE PE ES Cr 
Pseudomorphoses par moulage. ...,..... MR IE GT 
PSEUTOMONDIOSES DUT EPITIENAE ea à males notes mer a enisete . 
Concrétions......... A ES EL SU ET  AU 
Concrélions coralloïdes,..,..,,,,,.. sa Pia dnl ir ae Det de ae CE 
Concrétions stalactiques....... sea pleine eue Le nrou airs FTP 
Concrétions mamelonnees.....,,.,,,,.., A CE PU En PUR ‘ 
Concréons SpRéro als A Er ae e ee à sito le * 
Rognons eb nodules. ..... PME TRES RTE ADN RLe FAN US se 


en OS COR CL A RE EU Ce UE 


Pages. 
209 
213 
id. 
220 
223 
224 
225 
228 
229 
230 
231 
232 


TABLE DES MATIÈRES. 407 


Pages 
Bombes volcaniques.....,....,...,...,.. ne OS ane 269 S 
Caue TONER Rent dessert CT OUT een id. 
CARACTÈRES PHYSIQUES... . seen se se SR AL 0 5, 0971 
CARACTÈRES DÉPENDANTS DE L'ACTION DE LA PESANTEUR OU DES 
FORCES MOLÉCULAIRES, . sous. ES ID AE Mn LA 
DÉNRIE Eten à da ba Ar dei SA PR nes: SROOP AT id. 
Élasticité. DRAC RP TRS. LIGA T EE LÉ mp 274 
CARACTÈRES DÉPENDANTS DE L'ACTION DE LA GHALEUR. ss sssuusse 277 
DRaAGDIIA 2 Re Cie est Reese DR AE a id. 
COUDE ner en entre ac dort le cr nee ed 278 
DCR EE SR PR ME PR TS PET POP ee 279 
GaloriGité-SpéCINUBAenrs abias nantes aesontas ee maane Me US « 280% 
Fusibilité et action des dissolvants. ..... RO LE TA SOC id. 
CARACTÈRES DÉPENDANTS DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE, see seseuuuse 281 
Réfraction. . ... Sea Ta ns ve Lili Ut AT Na id. 
REfORCHON SIMNIC NS Listes: peneceseddieste co ea ecee st -282 
RERADUON AONDIE TS nest eee T TE des ces Rate tuer 283 
Polarisalion Ordinaire: y. 2 re labeur ielant 287 
Polärisalion circulaire. ..,...., ..,... ie nées ed dettes dnleintels 295 
Polarisation lamellaire, .....,...... RL D RE ES SRE 297 
HrONDES DArUDEIES ss rsssrmenes diet s disais tes 298 
Franges hyperboliques:........5..:.......ee ST AT 299 
POlychroisme ES resserre salue mess Pos eme 300 
Astlérisme,...... OR RE RE -c AO se 902 
RÉHÉXIONS 26e mes frardors hu Re 5 306 
CARACTÈRES DÉPENDANT DE L'ACTION DE L'ÉLECTRICITÉ, » «see. 308 
Électricité ordinaire id. 
Éléctricité normale....... id 
Pyro-électricité....….. 110 
Conductibilité, ...... 313 
Phosphorescence, ..,:..,...,..:... STI EG A LR TOME ST AA DC À 
Magnétisme...... OR 5 a ant sea seeriesiagiéee 315 
CARAGTÉRES CHIMIQUE it ere mpiece ss ere 319 
COMPOSITION. QUALITATIVE, 4. 540.500". MP anal ts id. 
321 
327 
id. 
Essais par la voiesèche......... 328 
Esfois parlnitoie humide eee cree ce. srrocuersot ve. 1937 
ANALYSE same ei Prat RO RES NOT ele sas taste 1952 
Procédé analutique....,...,....... DÉS SNS So rer doousssel ile 
Conversion des résultats analytiques en rapports atomiques. ........ 345 
Interprétation des résultats analytiques. ......... ire tive DAC 
Mélanges de substances étrangères. .......,,.. ,..,.. Serres +: 347 
Mélanges de substances isomorphes......,........ so dooureesssess ile 
Notations........ RD LR DR Ve On ere do déstiisc cs A0 


Li 
408 TABLE DES MATIÈRES. 

Pages. 
POrmUleS CHAMATUEN EE ERA Rares Drsseriraee vannes; asess 349 
Formes MANÉTUDGIIUES ETES Desserts serrer base des arnii 350 
Conversion dé Jormule TN ee ne ess reouartes ss AS0L 
COMPOSITION CORPUSCULAIRE, suss.sssss..e peser ar one 352 
Indication des principales réactions chimiques. .,.,............... 354 

RELATIONS ENTRE LA FORME CRISTALLINE ET LA COMPOSITION 
CHIMIQUE... . ... 7 Pi 2 Roc er ep cueuuse quan id. 
JSOHORPB IT nee cite Te Na enr rss au ee id. 
ISOMÉRIR se DR re MTS Se cie me fatal o Rates Gun aan a Sa da e be 366 
DOLYMORPHIE Se ete ete rase nasale nes Eee vies cales Ina cad a caerna dei 5e 83 369 
Modes de formation des minéraux............. ................ 375 
ET RP A RP ES RS RO id. 
MOICANOUEUSE enr aie ere lee CD SRE ES Ua Ted EE Ve NO ENS Se 376 
POELE TMOMANIGLE ET E see de sudo pie pe Une a ue TO Tr Le id. 
Voie électro-chimique.............. OT SU 377 
VOLE MEIMOrPRMUE Nes arassaemerecnien uses emteraneree este id. 
Modes ide cristallisation ess sonne ses sieces see sel ace tissue 378 
Causes des configurations différentes des minéraux........., sue 1329 
Causes des variations des formes cristallines......................... id. 
Altérations des MINÉrTAULs: ess = de dos sonne 55 072 el 2315 2 8 383 
Époques de formation des minéraux.............,.............. id. 
GISEMENTS DES/MINÉRAUX. ......:....,.......... es site Palo is 384 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉCORCE DU GLOBE......,.... id. 
DIVISION DE L'ÉCORGE DU GLOBE EN TERRAINS. sus sessssrsmseeseues 399 
Manière d’être des minéraux dans la nature....,. Sa seed 402 
Associations des minéraux......,.........................:..... 403 


EXTRAIT 
DU CATALOGUE GÉNÉRAL 


DE 


FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cr 


IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE 


A PARIS, RUE JACOB; 56 


DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, Sixième édition, 
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MM. Duübner et Bussemaker. :...:...4,,..,-:....:.4. our: 
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par M. Ahrens, 1 volume..........,.....,.. tirées OP 
EURIPIDE. Texte nouveau, revu, et traduction toute nouvelle par 
M. le professeur Th. Félix. 1 volume.............,..,....,. 15 fr. 
FRAGMENTS D’EURIPIDE et DE TOUS LES TRAGIQUES GRECS, 
par MM. Dugnen et WAGNER, 1 volume.................. 15 Îr. 
ARISTOPHANE, publié par G. Dindorf ; Ménandre et Philémon, 
publié par M. Dübner. 1 volume........................:. 15 fr. 


SCOLIES complètes d'ARISTOPHANE, avec un Index tout ONE 
LOIR ee a ie eee DALOUÉT, 
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FRAGMENTS DES COMIQUES GRECS, publiés d’après Méineke par 
M. le professeur Bothe, avec une notice par M. Dübner. 1 vol. 15 fr. 


HISTORIENS, 


HÉRODOTE, texte établi par M. G. Dindorf, traduction revue. Suivi 
de Ctésias et des chronographes Castor et Ératosthène, publiés par 


M. Th. Müller. 1 fort volume... LA Ra Un an a Le EN 15 fr. 
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avec table:compléte.s 44,20 000 «Eater see 20 fr. 
FLAVIUS JOSÈPHE, texte et traduction revus par G. Dindorf, 
2 volumes. ..... sc reuc rules clnlemarels ciselé tie 9/80 30 fr. 
APPIEN, avec les fragments. 1 volume.........,......,,. 15 fr. 
ARRIEN.— SES OUVRAGES HISTORIQUES, ete., suivis des FRAG- 


MENTS DE TOUS LES HISTORIENS D’ALEXANDRE, et de l'HISTOIRE 
FABULEUSE DE CE PRINCE, attribuée à CALLISTHÈNE ; publiée par 


MM. Duexer et Cu. MULLER. 1 fort volume.......,..,...:. 15 fr. 
PLUTARQUE (Les Vies de), traduction revue par M. Dôhner. Deux 
VOIRE Tree 0 RE on Te EN ele nie Mu Are Vale 30 fr. 
FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus I, par Car. et 
Theod. MuLLeR. 1 fort volume............. OR M ACTE 20 fr. 
FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus IT, par M. Ch. 
MuÉL rss MR re ae de diese ses ea DS de are 15 fr. 
FRAGMENTA HISTORICORUM GRÆCORUM, tomus II, par M. Ch. 
Müller. ....,. Me ts ALI rte 0 PPS ES SA PAR 15 fr. 
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ORATORES ATTICI, ISOCRATE, ANTIPHON, ANDOCIDE, LYSIAS, 
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60 historiens, etc., et index très-complet. 2 vol.......,....., 30 fr. 
PLUTARQUE. Morales, publié par M. Dübner. 2 vol....... 30 fr. 
PLUTARCHI PERDITORUM OPERUM FRAGMENTA ET PSEUDO- 

PLUTARCHEA: LYOlUMEMN ee anne moe eine es se 0100 10 fr. 


PLATON (OEuvres complètes), texte entièrement reyu par M. Schnei- 
der (de Breslau), et M. R.-B. Hirschig de Leyde, traduction toute 


nouvelle. 2 volumes..... FAX AGATS POÉ PS RSA TES EE 30 fr. 
PHILOSOPHORUM GRÆCORUM FRAGMENT A, éd. F.G. A. Mullach, 
docteur en philosophie, professeur à Berlin. 1 vol........... 15 fr. 
ARISTORRENTONIR Le reves te siens rassure 15 fr. 
— MOMENT radis ses peche sise PR TO 15 Îr. 
— Tome IllI...... ee GO BOT Per rte 15 fr. 
— Tome IV. La première partie est en vente...... “ ITfre 60NC: 
PLOTIN. ÆEnneades cum Ficini interpretatione castigata, publié 
par MM. Fr. Creuzer et G. H. Moser. 1 volume.,........... 15 fr. 


THÉOPHR ASTE, ANTONIN, ÉPICTÈTE, ARRIUS, SIMPLICIUS, 
CÉBÈS, MAXIME DE TYR, publ. par M. Dübner. 1 vol... ‘Loir: 


LUCIEN. OEuvres complètes , publ. par G. Dindorf. 1 vol.. 19 fr. 


DIOGÈNE LAERCE , par M. le professeur Cobet; IAmBL HQRE E et 
Vies des philosophes, par MM. Westermann et Boissonade... 15 fr. 


*: PHILOSTRATE, OEuvres complètes, publ. par Westermann ; EUNAPE, 
par M. Boissonade; Himérius, par M. Dübner. 1 vol....... 15 fr. 


ÉLIEN, Philo-Byzantius, Porphyrius; par M. Hercher. 1 vol. 15 fr. 


PAUSANIAS, publié par M. Louis Dindorf. { vol.......... 15 fr. 
STRABON, publié par MM. Dübner et Ch. Müller, 2 volumes avec 
CANTES een sereine aise st ee marie oiaaites 2 ae 35 fr. 
GEOGRAPHI GRÆCI MINORES, publ. par M. Ch. Müller. Deux 
volumes. Prix ......... RAT DOC FOOT RTE EE 30 fr. 
— 20 cartes coloriées formant un volume. Prix......,.... 15 fr. 
ROMANCIERS GRECS. Achilles Tatius, Longus, Xénophon. Un 
VOlUME nee: crous CHE AAC TERRA ARE E RASE 15 fr. 
BIBLE DES SEPTANTE, publiée par M. Jager, dédiée à Mgr l’ar- 
chevêque de Paris. 2 volumes. ........,.,,..,.,,,, RATE 30 fr. 
Le textc'grec.seul, en'uniyolume :-,:,2, 2040 4e. - 15 fr. 
NOUVEAU TESTAMENT, publié par TISCHENDORF ; dédié à Mgr 
l’archevêque de Paris. 1 volume.................,........ 12 fr. 


SAINT JEAN CHRYSOSTOME, publ. par M. Dübner. T.[.. 15 fr. 


BIBLIOTHÈQUE LATINE 


Avec la traduction française, sous la direction et avec la coHabora- 
tion de M. Désiré NISARD, de l'Académie française, inspecteur gé- 
péral de l’enseignement public, directeur de l’École normale supérieure. 
27 vol. in-8° jésus. — Prix........ Ex LI Ex Tasset OLA 

PLAUTE, — Térence. — Sénèque. 1 vol. 

OVIDE, — OEuvres complètes. 1 vol. 


VIRGILE, — Lucrèce. — Valérius Flaccus. r vol. 
HORACE. — Juvénal, — Perse. — Sulpicia. — Catulle — Properce. 
— Gallus. — Maximien. — Tibulle. — Phèdre. — Publius Syrus. 1 vol. 


STACE. — Martial. — Manilius. — Lucilius Junior, — Rutilius. — 
Gratius Faliscus. — Calpurnius. 1 vol. 

LUCAIN. — Silius Italicus. — Claudien. 1 vol. 

CICÉRON. — OEuvres complètes. 5 vol. 

TACITE, — OEuvres complètes. { vol. 

TITE-LIVE, — OEuvyres complètes. 2 vol. 

SÉNÈQUE le Philosophe. OEuvres çomplètes. 1 vol. 

CORNÉLIUS NÉPOS. — Quinte-Curce. — Justin, — Valère-Maxime. 
— Julius Obsequens. 1 vol. 

QUINTILIEN. — Pline le Jeune. 1 vol. 

PÉTRONE, — Apulée. — Aulu-Gelle. 1 vol. 

CATON. — Varron. — Columelle. — Palladius. 1 vol. 

SUÉTONE, — Eutrope. — Rufus. 1 vol. 

MACROBE, — Pomponius Méla, 1 vol. 


SALLUSTE, — Jules César. — Velléius Paterculus. — Florus. 1 vol. 
TERTULLIEN. — Saint Augustin. 1 vol. 
CELSE. — Vitruve, — Frontin, — Censorin. 1 vol. 


PLINE le Naturaliste, OEuvres complètes. 2 vol. 


AMMIEN MARCELLIN, — Jornandès. — Frontin. — Végèce. — 
Modestus. 1 vol. 


Chaque volume séparé. :...:+4..cssesenessecose "C2Ur. 


BIBLIOTHÈQUE FRANÇAISE 


NOUVELLES ÉDITIONS 


OEUVRES COMPLÈTES, ORNÉES DE PORTRAITS ET DE GRAVURES 


POËTES. 
LA FONTAINE, OEuvres complètes. 1 vol..,............ 10 [r. 
MOLIÈRE. OEuvres complètes, annotées par Aimé-Martin 10 fr. 
RACINE. OEuvres complètes. 1 vol.,.................... 10 Îr. 


CORNEILLE. OEuvres complètes. OEuvres choisies de Thomas Cor- 
DEN ONU RS ARE Rare re tnnvess2e DeUUTe 


BOILEAU, OEuvres complètes ; MALHERBE et J.-B. ROUSSEAU. 
10 fr. 


MS OT RARES RES OR AIRE USINE ele a a xD 


PETITS POËTES FRANÇAIS, HAT Malherbe qusqu'é nos jours. 
DONS en de avt denim see eme le eat AU LITE 


DELILLE, OEuvres complètes, 1 vol. de 950 pages........ 12 fr. 


ORATEURS CHRÉTIENS. 
FÉNELON. OEuvres, augmentées des Maximes des saints. 3 vo- 
AMEN enr ese-tecre TA SO En Er An TAT: ROUES 
BOSSUET. OEuvres complètes. 4 vol. in-8°.............. 40 fr. 


MASSILLON. OEuvres complètes. 2 vol. de 750 pages chacun 20 fr. 


BOURDALOUE, OEuvres complètes, revues et collationnées sur l’édi- 
tion de 1707 du P. Bretonneau. 3 vol..........,........... 30 fr. 


LITTÉRATEURS ET POLYGRAPIES, 
LA HARPE. Cours de littérature ancienne et moderne. 3 vol. 30 fr. 
VOLTAIRE. OEuvres complètes ...........:.,:........ 100 fr. 
A YÉC RTAUUTER 7e niet reine are ete Vous dattes 2DNIT 
J.-J, ROUSSEAU. OEuvres complètes. 4 vol. avec gravures. 40 fr 
LE SAGE, OEuvres. 1 volume orné de 7 gravures et du portrait de 
l'AC Eee Trees Conan nu Nr ae de EL UNID 
VOYAGE DU JEUNE ANACHARIS EN GRÈCE, 1 gros vol.. 10 fr. 
MADAME DE STAËL-HOLSTEIN. OEuvres complètes. 3 vol. 27 Îr. 


— 1 — 


BEAUMARCHAIS. OEuvres complètes. 1 vol....,......, 22 200% fr: 


THÉATRE FRANCAIS DU MOYEN AGE, pub par MM. de Mon- 
merqué et Francisque Michel. 1 vol......,................ 10 fr. 


SHAKSPEARE. OEuvres See" traduction par M. Francisque 
Michel:-3:vol... 0 Serie OCDE SH Je “+ T'OUBIE: 


PLUTARQUE. Les Vies des hommes illustres, traduit par Ricard. 
2VOIUMES ere SPrerar sr SR Ds tits te Meta Ness SU ONITS 


DÉMOSTHÈNE ET ESCHINE. OEuvres FQRHIRESS traduction nou- 
Vel par MP SUÉVENAr TE MANOL AE SE tarte be dre L'IAUR 


PHILOSOPHES. 
MONTAIGNE. Essais ; le Traité de la servitude volontaire par la 
Boëtie, 1 vol. etc........, ads d'antan one otasn LU EL 
MONTESQUIEU. OEuvres complètes. 1 vol............... 10 fr. 


MORALISTES FRANCAIS, Pascal ; la Rochefoucauld : la Bruyère ; 
Vauvenargues ; Duclos. 1 vol. de près de 800 pages......... 10 fr. 


LOCKE ET LEIBNITZ. OEuvres. 1 vol...........:545. 10 fr. 
VOLNEY. OEuvres COMpIÈtEs... 4. sees 12 fr. 
P. L. COURIER, OEuvres complètes 1 vol..............  9'fr. 


MOTIFS ET CONFÉRENCES DU CODE CIVIL, rédigés et revus par 
M. Poncelet, professeur à la faculté de droit. 2 volumes...... 20 fr. 


CHEFS-D'ŒUVRE LITTÉRAIRES DES XVI, XVI ET XIX° SIÈCLES 
COLLATIONNÉS SUR LES ÉDITIONS ORIGINALES 
PUBLIES PAR M. LEFEVRE. 


COLLECTION DESTINÉE PARTICULIÈREMENT AUX DISTRIBUTIONS DE PRIX 
ET AUX BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES 


PRIX DE CHAQUE VOLUME : 3 FRANCS 


PIERRE CORNEILLE, Ses Chefs-d’OEuvre dramatiques. 2 vol. 

MOLIÈRE. OEuvres complètes. 4 vol. 

J. RACINE. OEuvres, précédées des Mémoires sur la vie de Racine, 
par Louis Racine. 3 vol. 


— OEuvres dramatiques, avec les variantes et quelques poésies di- 
verses, 2 vol. 
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BOILEAU. OEuvres poétiques. 1 vol. 


LA FONTAINE. Ses Fables, avec des notes de tous les commen- 
tateurs. 1 vol. 


DESCARTES. Discours de la Méthode, Méditations philosophi- 
ques, etc. 1 vol. 


PASCAL. Ses Provinciales. 1 vol. 


— Ses Pensées, précédées de la vie de Pascal, par madame Périer, 
sa sœur. { vol. 

LA BRUYÈRE. Sa traduction de Théophraste, et les Caractères ou 
les Mœurs de ce, siècle. 1 vol. 


LA ROCHEFOUCAULD. Ses réflexions, Sentences et Maximes 
morales. 1 vol. 


BOSSUET, Discours sur l'histoire universelle. 1 vol. 

— Ses Chefs-d'OEuvre oratoires. 2 vol. 

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque. 1 vol. 
MASSILLON, ses Chefs-d'œuvre oratoires. 1 vol. 
VOLTAIRE, Histoire de Charles XIL. 1 vol. 

— Siècle de Louis XIV. 2 vol. 

VOITURE, ses OEuvres, avec notes et pièces inédites. 1 vol. 
CHATEAUBRIAND, les Martyrs. 1 vol. 


CHEFS-D'OEUVRE 


DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE 


FORMAT IN-18 ANGLAIS, LA PLUPART AVEC PORTRAITS 


PRIX DE CHAQUE VOLUME : 5 FRANCS 


(Les volumes d'un prix différent sont indiqués) 


NISARD (DÉSIRÉ). Histoire de la littérature française (3° édition). 
LIVOLIMES RE EN res Der Paleie een A A 116 ir. 


JOINVILLE, Vie de saint Louis, — Vie de Joinville, par M. Ambr. 
Didot. Six gravures sur acier. Prix : 5 francs. (2° édition)..... 1 vol. 
ÉGINHARD. Vie de Charlemagne. .................. ses e D TO] 
GRÉGOIRE DE TOURS. Trad. par H. Bordier.......... Vol 
FROISSART. — Chroniques........................... 1 vol. 


— 9 


RABELAIS, OEuvres complètes. (4 fr. le vol.)....,... ... 
RONSARD. Choix de Poésies. (2 vol. 7 fr.) ............... 
MALHERBE, OEuvres; J.-B. Rousseau, Lebrun.......... 


vol. 
vol. 
1 vol. 
1 vol. 
— Pensées de Pascal ; Pensées de Nicole........... ss TC OIE 
1 
1 
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PASEATD, PrOVINCIAleS 65-222: des mah secretaire 
RACINE. Théâtre complet... 220000280500 vol. 
LA FONTAINE. Fables, épîtres, ete................44... vol. 
CORNEILLE, Théâtre, et OEuvres choisies de Th. Corneille. 2 vol. 
MOLLÈRE. Théâtre complet.......,................,.,. 2 Vol 
BOICR AU ER Rae ue ÉO. vol. 
vol. 


BOSSUET. SeTMONS ; . -. eee 0e 01 SOA 
— Discours sur l’histoire universelle, ......,.......,... vol. 
— Oraisons funèbres. .... sata sat At 
FLÉCHIER, Mascaron.......... 


FÉNELON. Télémaque........... 


1 
1 
1 
1 vol. 
{ vol. 
1 vol. 
— De l'Éducation des filles....,...,..,,. {1 vol. 
— De l'Existence de Dieu...., Paie 1 vol. 
SÉVIGNE..Choix de Lettres: 4,45 4500 Aa tonte TUvol. 
— Lettres complètes....... A OCTO RUE 6 
LA BRUYÈRE, Caractères. ...... 1 
1 
L 
1 
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vol. 
vol. 
IP CO TIDOLT vol. 
LA ROCHEFOUCAULD, Montesquieu, Vauvenargues. . 
SAINT-ÉVREMOND (4 fr.)......,.,,.. 
D'AGUESSEAU (Le chancelier). .... vol. 
ROLLIN. Traité desétudes. ... 2.424.000 8 vol: 
— Histoire ancienne. .... RER os een es ere LLONYUL 
— Histoire romaine.......... 
REGNARD. Théâtre. 


vol. 
vol. 


Hansen Vol 
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SARRAZIN, de Retz et Bessé.....,.. - 1 vol. 
SAINT-RÉAL, Rulhière, Florian, Vertot...............,. 1 vol. 
LE SAGE. Gil-Blas..... RC CO CO IAE Li 0 À 
MONTESQUIEU. Grandeur des Romains, Lettres persanes.. 1 vol. 
—Espritides:1019,.222.55% 4m m.00e, 1 
VOLTAIRE, La Henriade........... Meta reset eee nl 
=) Fhéâtres fre Rs Sos EN ee At SCO 
Sicile de Lonn XIV EE errant rte ossi VOL 
Siècle des Tous XVe Ge es sorte cdnese co evase ste MALUS 

Î 

1 


Pare nie d'ansle eloiers vol. 


vol. 
vol. 


— Charles XII, Histoire de Russie sous Pierre le Grand... vol. 
—1CONPS erhireserese LL DO CDEMONC vol. 


vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 
vol. 


— ROMANS serrer Msn asie Teese Ven ne 
— Commentaires sur Corneille.....,...... RES 
HAMILTON. Mémoires de Grammont................. Qn 
MARMONTEL. Éléments de littérature...........,....,.. 
BUFFON....:.. Re RS en MÉTRO ADPNS TS OT 
ROUSSEAU, Nouvelle Héloïse..........,...... here 
ENTER ASE PRIT MA de Hs TT. 


CORRE 


12 


tr CONfOSSIDNSE uen nee oteine SOiciore 0er e à ru vol. 


— Petits Chefs-d'OEuvre de Rousseau..........,,....., a 


OO pb bi 


vol. 


DIDEROT. T. I. Romans et Contes. —T. II. Le Neveu de Rameau; 
Salons ; Correspondance ...,..... RE rc EC TE se 2 Hv0l. 


vol. 


BERNARDIN DE SAINT PIERRE. Paul et Virginie....... 
—: Études sde Ja Natures ss evioiso eee 20 Dee UUIVOI 
CHATEAUBRIAND, Atala.....,.....,:...4., sales ut M LETOI: 
— Génie du Christianisme. .......,.....,...,...:,:... 2 Nol. 
—SMANTYTB SE Trees ie ne D et om A0) E 
AN AChe 7 Re rence racket: SUNTOl. 
— Itinéraire de Jérusalem et Voyage en Italie.........,.. ? vol. 
— Mélanges politiques et littéraires. .................... 1 vol. 
A tUdeS MISTOYIQUER:2 25e sreceseeeinieruretcss-IN OI 
— Analyse de l’histoire de France...............,...... 1 vol. 
BEAUMARCOHAIS he esrrermetne eue seen cc D NO). 
FLORIAN, Fables et Don Quichotte. ................. "M2Nvo): 
LOUIS RACINE. Poëme de la Religion................. 1 vol. 
DE KOË'RODINSON CTUSÉ sers csmtess repos 56. VOl- 
DELILDR RE Eee eh ne sel e ele? oc cou NE 
MADAME DE STAËL Corinne ou l'Italie.... ... ....,. 1 vol. 
—De: l'Allemagne... :.......…. rte rore AMANVOIL 
Delphine rate taeesies 0e CE UE OL V9 Le 1 vol. 
COURIER (Paul EOouS) sr Mean re LU VOl. 
CUVIER. Discours sur les révolutions du globe........... 1 vol. 
MIGNET, Histoire de la Révolution française, 7 fr........ 2 vol. 
RULHIÈRE. Révolutions de Pologne.......,.......... *. 28"VOl. 
MAURY. Éloquence de la chaire .....,................ 1 Vol. 
SILVIO PELLICO. Mes Prisons et le Traité des Devoirs... 1 vol. 
NAPOLÉON. Recueil de ses lettres, proclamations, bulletins, 
Hs RM Oo rc COUT SOLS 2: AT EEE 4) 
L. LEZAUD. Résumés philosophiques................... 1 vol. 
DUREAU DE LA MALLE, L'Algérie... .,.,.,...,.....,.. 1 Vol. 


= = 
BEAUDOIN. Anecdotes historiques du temps de la Restauration. 
D'RORCS Es cos name ea een ee an ei S tn se diale eee MAO Le 
CHEFS-D'ŒUVRE TRAGIQUES..............:...... +. 2:vol. 
CHEFS-D'ŒUVRE COMIQUES. .. ... +. ors (8 Vol. 
SCRIBE. ThéAtre CHOISI. nes reetaateerehbsosmss sense MNOL: 
WALCKENAER. Géographie des Gaules. 8 fr.......,...... 2 vol. 
— Contes des Fées. 4 fr.........,... etes tisse VOL 
— MÉMOIRES touchant la vie et les écrits de madame de Sévigné. 
DÉITANCS PIN ARS sont ebinesshlesente SAR ADOCE A: : LOC BP 1 1) à 
— CARACTÈRES DE THÉOPHRASTE, ......se.sene..e À VO 
— VIE D'HORACE, nouvelle édition, revue et corrigée.S fr. 2 vol. 


— VIE DE! LAUFONTAINE: Sfr RS: ut Meteo se 2 vol. 
VIENNET. Mélanges de poésies nn aT e minela us on Feleie AV) ele ele + CUVOr 
— PROMENADE AU CIMETIÈRE DU PÈRE LA CHAISE.,. 1 vol. 
DE SOUZA. Lettres portugaises. ......,.....,.....,..... 1 VOl. 
ÉTIENNE PASQUIER. A On sur La 3 File e. 8 sfr none 2 vol. 
GENOUDE (DE). Vie de Jésus-Christ ......: TR DDR SA A À 
VARUDES SAINTS rer ess smpee ner bn0 0 nfie 2 vol. 
DESJARDINS. Vie de Jeanne d'Arc. Nouv 1e édition. 21 LOI, 


CLASSIQUES DE LA TABLE, par Brillat Savarin, Grimod de la 
Reyniere, 'elc.; 8ÉrAneS..,:. 1,200 + 02 5 noue RCE ML 11) M 


LÉO JOUBERT. Essais de critique et d'histoire. 3 fr. 50... 1 vol. 
ANDRÉ LEMOYNE. Les Roses d'Antan. 2 fr............. 1 Vol. 


LITTERATURE ANCIENNE (TRADUCTION FRANÇAISE). 


HOMÈRE. Iliade, traduct. par Dugas-Montbel..... ..... seu LI VOIS 
— Odyssée, traduct. par Dugas-Montbel............. ASP ON 0) À 
PLATON. ARISTOTE, Exposé substantiel de leur doctrine morale et 
politique, par M. P. L. Lezaud, 4° édition. .........,...... { vol. 
EURIPIDE, Trad. par M. Artaud. 7 fr..... RS CU OO. 2 vol. 
ARISTOPHANE. Trad. par le même. 7 fr........ Re x ue -10 10) le 
HÉRODOTE. Traduction nouvelle, par M. Miot........... 2 vol. 


CICÉRON. Morale et Politique, par M. P.L. Lezaud, 3° édition 1 vol. 


LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE, 


GULISTAN, Poésies persanes, trad. par Defremery. 4 fr... 1 vol. 
DÉTRARQUE. Le Rime, 3:fr-. se. een asser see MT IVOL 
ADAM MICKIEWITZ, Poésies complètes, 7 fr............ 2 vol. 


AO — 

DANTE. Ja Divina Commedig.58 fre, 5e see 20e 1 vol. 
— Traduct. par M. le chevalier Artaud. 3 fr..... Fire 1 vol. 
TASSE. La Gerusalemme liberata. 3 fr.........,......,., 1 vol, 
ARIOSTE. L’Orlando furioso. 6 fr..........:........... 2 vol. 
BOCCACE. (Il Decamérones 6.0 nn. eee dose 2 vol. 
GOLDONI. Commedie scelte. 3 fr...... Ms tanesderomess 1 vol. 
CAMOENS. Os Lusiadass-8 fr 7. 0000 mecs sens { vol. 


(ŒUVRES HISTORIQUES. 


CANTU. — HISTOIRE UNIVERSELLE, 7roisième édition pari- 
sienne , entièrement revue sur la dernière édition italienne, par 
M. LACOMBE, sous les yeux de l'auteur. 19 vol. in-8°...... 114 fr. 


CANTU. — HISTOIRE DE CENT ANS (DE 1750 A 1850). Tra- 
duite sur la seconde édition italienne par M. Amédée RENÉE. 4 volume 
BTADTIN-1S Es re Ed ré eco has ess ODA AS eh Le M 

CANTU. — HISTOIRE DES ITALIENS, Traduite par M. Lacombe, 
sous les yeux et avec le concours de l’auteur, sur la seconde édition ita- 
HEDTONLAAVO EIRE S ADEME ele nee smn ec rice 72 fr. 


Typographie de H, Firmin Didot, — Mesnil (Eure). 


our 
TA 
+ 


AUS 


« 


nn 
OUT 
Fan 


